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थे 


भूमिका 


ध् 


लेखक की ओर से 


गत वर्षो में भारत की विशाल वन सम्पत्ति के विषय में बहुत कुछ 
लिखा जा चुका है, किन्तु वास्तव में सागोन और ब्रह्मा, मद्गासतथा अंडमान 
की कतिपय लकइड़ियों के अतिरिक्न देश से लकड़ियाँ का निर्यात प्राय नगरण्य 
है। इसी प्रकार भारतीय व्यापारियों का भी ध्यान साल, सागोन और 
देवदार आदि कुछ प्रसिद्ध लकड़ियों पर ही केन्द्रित रहता है, जब कि स्थानीय 
कारीगरों का कुकाव भी सस्ती से सस्ती लकड़ी को उपयोग में जक्ाने का 


होता है चाहे वह उस काय के उपयुक्न हो या न हो, जिसके लिये वह 
सोची गई है । 


प्रसिद्ध लकड़ियों के मूल्य दिन-प्रतिदिन बढ़ते जाने के कारण खरीदार 
असमंजस में पड़ गए, चकि सागोन का मूल्य हतना अधिक हो गया 
था जिसका कि १४ वष पहले अनुमान भो नहीं हो सकता था। यहाँ 
तक कि लकड़ी के बड़े-बड़े प्रयोगकर्ता, रेलचे घिभाग, सावजनिक निर्माण 
विभाग तथा ऑडनेन्स घिभाग भी इस स्थिति से खिन्तातुर हुए। इस 
चिन्ताजनक स्थिति के कारण रेलवे बोड ने सन्‌ १६२४ में इस बात का 
अन्वेषण आरम्भ किया कि रेल गाड़ियों के लिए सागोन के स्थान पर कोई 
आर लकड़ी उपयुक्त हो सकती है या नहीं । इसका परिणाम श्री एच० जी० 
नारमन ह्वाइट की रिपोट से लगाया जा सकता है जो अवध रुहेलखरण्ड 


( समप्रति इश्ट इरिडयन रेलवे ) प्रेस लखनऊ द्वारा फरवरी सन्‌ ५६२७ 
में प्रकाशित हुई। 


यह रिपोट रेलवे बोड़ का निजञ्ञजी प्रकाशन होने के कारण उसकी प्रति 
साधारणतया जनता को प्रायः प्राप्य नहीं थी । अतएणघ विचार किया 


| हु 
गया कि फ़ोरेस्ट रिसच इन्स्टीव्यूट की ओर से दसी ही एक पस्तिका प्रकाशित 


की जाये जिसमे केवल रेलथे में काम आनेवाली लकड्ियों का ही नहीं किन्तु 


उन लकड़ियां का भी जो कि व्यापारियों के छोटे बढ़े सब कार्मो के लिये 


उपयुक्त हैं वर्ग न भी हो ! 


ही हूस पस्तक के लिखने का लक्य है । 
इस के साथ २ यह थी अनुभव किया गया कि काए्ट सम्बन्धी वेज्ञानिक 


री 0 


साहित्य जो समय समय पर फ़रिस्ट रिसाव इन्स्टीट्ए 5 से प्रकाशित हुआ 
है सर्व साधारण को कदाचित ही आकापित करता है और लकड़ी के 
व्यापारियों द्वारा भी बहुत कम पढ़ा जाता हैं । हस जिये प्रस्तुत पुस्तक को . 
यथोचित सरल बनाने का सवधा अ्यक्ष किया गया &ै। आशा है कि इससे 
सभी व्यापारिक आवश्यकताओं को पति हो सकेगी । 

इस सम्बंध में यह भी प्रकट कर देना उचित हैं कि सन्‌ १६२२ में 
श्री आर० एस० पियर्सन तात्कांलिक वन अथ शास्त्री ने भी इसी प्रकार 
“ए कमशियल गाहड ट दो फारिस्ट एकोनोमिक प्र/डव्टल आव हन्डिया! 
नाम की एक छोटी सी पस्तक प्रकाशित की थी जो व्यापारिक क्षेत्रों में तो 
अधिक प्रसदि पा ही गई साथ ही उन सज्जनों के लिये भी लाभदायक 
सिद्ध हुई जो इस विपय से थोड़ा बहुत परिचित थे । तब से लेकर अब तक 
कई वर्ष व्यतीत हों चुके है और इस समय तक जो भी खोज की जा चुकी 


टे वह इस पुस्तक के रूप से जनता के सासने रखी जा रही है 


हस पुस्थक के पठन से पह मे यह सचित कर देना आवश्यक है कि भारत 
की अ्प्रीसद्ध लकेडियों के प्रयोग में जो कठिनाइयाँ आई हैंयवे केवल 


कक 


झशप्क लकड़ी प्रयोग करने के कारण थीं ओर लकड़ियां के उपयोग से पहले 


उनको सुखा लेना महत््वपूण है । 


इस पुस्तक में एक अलग अध्याय लकड़ी के भल्ी प्रकार हवा में सुखाने 
के विषय में लिखा गया हैं। यदि लकड़ी को पुराने ढंग से सुखाये जाने 


जा] 
के तरीकों को हटा देने ओर नथा. सरल और सस्ता ढंग अपनाने को 
समझ जनता में आ गयी तो में समभू गा कि इस पुस्तक के लिखने 
में जो परिश्रम मेने उठाया है, वह सफल रहा । 

अंत में जनता का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया जाता है कि बन 
ग्रनुमंधानशाला, देहरादून को संस्था संसार भर की किसी ऐसी संस्था से 


के के... 


कम नहीं है। दर प्रकार की जानका री के जिये इ पर संस्था को लिखिए ! 


एच० दाटर 


उहगाठम 2लागजेशर 
दृहगाठ युटिलाइजेशन अफ़सर 
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भूमिका 
अनुवादक को ओर से 


वन अनुसंघानशाला में प्रवेश के समय ( १६३१ ) घे &दी मेरा यह 
विचार रहा है कि कम से कम उन पुस्तकों का, जिनका सम्बंध जनसाधारण 
से है, अपने देश की भाषा में अनुवाद किया जाय । परन्तु वर्षों तक मुझे 
अपने इस विचार को कार्यान्वित करने का अवसर प्राप्त न हो सका। द्वितीय 
महायुद्ध के समय में कारखानों के प्रबन्धकर्ता अधिकारी एवं अध्यक्ष प्रायः मेरे 
पासआअआये, जिनमें से बहुधा अंग्रेज़ी भाषा से अनभिज्ञ थे। परन्तु जब मेंने 
उन सज्ननों को उनकी आवश्यकता के अनुसार देशी भाषा में समझाया तो 
वे अत्यन्त प्रसन्न हुए । अतएवं द्वितीय महायुद्ध के समाप्त होते ही १६४६ में, 
मेंने “दी कॉमन क्मर्शियल टिम्बस झव इशणिडया एण्ड देआर यूज़ेज़” का 
उदू' और हिन्दी भाषा में अनुवाद करने का निश्चय किया । पहले मैंने उतू 
भाषा में अनुवाद किया जो छपकर पूर्ण द्वो गया तत्पश्चात्‌ हिन्दी में भी 
इसका अनुवाद किया गया, किन्तु हसी बीच राष्ट्रभाषा हिन्दी हो जाने के 
फारण उस हिन्दी अनुवाद में संशोधन करना आवश्यक हो गया। इस काय 
में श्री नस्थूलाल पाली प्रूफ़ रीडर, पढिलसिटी ब्र/ब्च और उड़ सीज़निंग आर्च 
के उन कसंचारियों का, जिनसे इसमें सहायता मिली, में बहुत अभारी हूँ । 

आशा है कि यह पुस्तक जनसाधारण में और विशेषकर काष्ठ-ब्यापारियों 
में लोकाप्रय सिद्ध होगी। 

में उन सजनों का बहुत आभारी हूँगा, जो इस पुस्तक को पढ़कर अपने 
उचित विचार और उत्तम सम्मति द्वारा इसकी उपयोगिता बढ़ाने सें सहायता 
प्रदान करगे । 


देहरादून 
जनघरी, १६९३ एम्मर० ए० रहमान 
अफसर इ चार्ज 
टड सीजसिंश आम्यच 


सूचना 


फ़ॉरेस्ट रिसउ हन्स्‍्टीक्शूट के कार्यालय में बहुधा श्रंग्रेज़ी भाषा में लिखे 
हुए भ्रशद्ध पत्र प्राप्त होते हैं, जिसले लिखनेवालों की श्रग्रेज़ी भाषा के 


सम्बन्ध में झज़ानता तथा विवशता का पता चलता हैं। 


ऐसे मनुष्यों की संख्या भी श्रधिक है जो बहुत समग्र से कड़ी के 
उद्योधी कार्यों में लगे हुए हैं, परन्तु प्रंग्रज्ञी भापा न जानने के कारण ये 
फ़ॉरेस्ट रिसर्च हन्स्टीव्यट, देहरादून के लाभदायक साहित्य से लाभ नहीं 
उठा सकते । अतः उन मनुष्यों से प्राथना की जाती है कि यदि वे श्रंप्रेज़ी 
में पत्र-ब्यवहार करने में असमर्थ हैं तो विना किसी संकोच के हिन्दी-भाषा 


में ही निम्न लिखित पते पर जो सूचना प्राप्त करना चाहें, कर सकते हैं । 


क $ 5 वर 
सौज़निंग ब्रांच, फ़ॉरेस्ट रिसचे इन्स्टोस्यूट, 
न्यू फ़ारेस्ट, देहरादून 
( प्रेज्ञीडेन्ट एफ़, आर, भाई. देहरादून की ब्राज्ञा से ) 


( के ) 
विषय-सुची 


पहला अ्रध्याय 


लट्टों का रब रखाव और उनकी प्रारम्भिक सुखाई 


दूसरा अध्याय 


लकड़ी को हवा में सुखाना या लकड़ी की प्राकृतिक सुखाई 
( क ) नियमानुसार चट्टा लगाना 

(ख ) चट् की रक्षा और देखभाल 

(१ ) अधिक कठोर लकईडियों के लिए गोदाम 

(२ ) ओ्सत दज की कठोर लकड़ियों के लिए गोदाम 

( ३ ) नम लकंडियों के लिये गोदाम 


तीपरा अध्याय 


लकड़ी को अप्राकृतिक रूप से गर्म रकखे जानेवाल्ने कमरों या 
किल्‍न में सुखाना 


चौथा अध्याय 
मसालों द्वारा कड़ी की सुरक्षा 
पाँचवाँ अध्याय 


झाम हिन्दुस्तानी लकड़ियों का वर्णन 
एवीज़ पेन्डी (फर ) 


पृष्ठ-संख्या 
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२० 
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३०५ 
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एकेसिया केटेचू (खेर, कच ) ....... हि 
एडाइना कार्डिफोलिया ( हल्दू ) 448 


अग्रद्धविज़िया की लकईडियां 


अलबिजिया लेवेक ( कोको ) ५३ ३22 


अलबिजिया ओडोरेटिसिमा ( काला सिरस ) 
अलायजिया प्रोसेरा ( सफेद सिरस ) ... 


अलबिजिया स्टीपलेटा ( वोमेजा ) 


गलबिजिया अ्मारा ( लाली ) मल 


अलर४८जिया एकसेल्सा ( जुटिली ) ... 
एनीसोपटेरा ग्लेब्रा ( कांगम्‌ ) 

एनोगाइसस की लकड़िया 

एनोगाइसस एक्यॉमिनाटा ( यान-वाकली ) 


एनोगाइसस लेटीफोलिया ( एक्सिल उड़ ) शक 


एनोगाइसस पन्‍न्डुला ( करधाई ) ... न 
एन्थीसिफलस कडम्बा ( कदग्ब ) 


आटोकारपस की लकदियां 


आझाटोकारपस चपलाशा ( चपलाश ) ... 9३ 


आटोकारपस हिरसूटा ( ऐनी ) 
आर्टोकारपस हनटेग्िफोलिया ( जैक ) 


आटेकारपस लकृचा ( लकृच ) शी डक 


बेटुलाअल्नाइडीज ( इन्डियन बच ) 

विशोफिया जवानिका ( विशप उड़ )... डे 
बाग्वेक्स की लकाडियाँ 

बार्वेक्स इन्सिगनी ( सेमज् ) 


घारबेक्स मालावारिकम (सेमल ) ... कर 


पृ छ-संख्य। 


कजकक बकरी 


४३ 
धरे 
पद 
* 
९१ 
१ 
९१ 
रे रे 
दब 
श्र 
सु 
द्प 
स्पर 
रथ 
६२ 
द्रे 
६४ 
६४ 
६४ 
* ४ 
६७ 
द्प 
७० 
करे 
७दे 
७३ 


पृष्ठु-संख्या 
बासवेलिया सराटा ( सलाई ) हि 
बाइडेलिया रेट्सा ( कासी ) , .  ७द 
दुखानेनिया लेटीफोलिया ( चरौली या चिरोंजी ) ८० 
कैलोफ़िललम की लकडियाँ हर कक ,.... छ२ 
केलोफिलम इनोफिलम ( वूमा ) .... कु .. छ२ 
केलोफिलम स्पेक्टाबाइल ( लालचीनी ) हर घर 
केलोफिलम टोमनटोसम ( पून) ... डा «« धर 
केज्ोफिलम वाहटियेनस ( पून ) .... हे . ८४२ 
कैनेरियम की लकड़ियां न कि! .... ८५ 
केनेरियम बेगाल्लेन्सी ( ध्रूष ) न हर 3४0६. 98 
कनेरियम स्ट्क्टिस ( धुप ) पे 3 .... ८३ 
कनेरियम यूफिलम ( धृष ) मा ... छड 
करापा मोलुसेन्सिस ( पुसुर ) कल के पा. 
कैस्टनोपसिस हिस्ट्रिक्स ( इस्डियन चेस्टनट ) शक ,... ६० 
सेउरेला की लकहियाँ न हक ०... छै२ 
सेडरला माइक्रोकारप। ( तुन ) हे 2५ ०... है२ 
सेडरंला सराटा ( पहाड़ी तुन ) मा किक ०... हरे 
सेडरला तुना ( तुन ) रा हि .. 8२ 
सीडरंस देवदारा ( देवदार ) ५ न ००. हैेई 
चुकर।सिया टेबुले रस ( चिकरासी ) ... 8 ०... हैप 
सिनेमोमम सेसीडोडेफान ( सिनेसमन ) ४७३ १०१ 
सिनेमोमम ग्लेन्डयूलीफेरम ( सिनेमन ) का १०१ 
क्‍्युप्रेसस टोरुलोसा ( साइप्रेस ) . .... रा «५ १०३ 
साइनोमेट्रा पोलियान्डा (पिंग ) .... --+० 0७% «पे 
डलवरजिया की लकंड़ियां हा ्ः ०. ३०७ 


इलवर्जिया लेटिफोलिया ( रोजउड ) हर ५०५ १०७ 


पृष्ठ -संख्या 
डलबजिया सिस्‌ ( शीशम ) 2 ग्ख .-. १०७ 
डलबरजिया सिसूझआाइडीज की ४३३५ ... ११० 
डाहइकोपसिस की लकड़ियाँ बी सु ... १११॥ 
डाहकोर्पासस हलिप्टिका ( पाली ) ... हि .... १११ 
और डाहकापसिस पोलियान्था (पाली ) मा .... १११ 
डिलिनिया की लकड़ि था अप ... ११३२ 
डिलिनिया इन्डिका ( डिलिनिया ) ... हे ... ११२ 
डिलिनिया पेन्टागाइना ( डिलिनियाः ) पे .... ११२ 
डाइसपायरस की लकंड़ियां हर का ... ११४ 
डाइसपायरस एबेनम ( एबोनी ) ८; ... ... ११४ 
डाइसपायरस एम्बिश्लोपटेरिस ( एबोनी ) रा ... ११४ 
डाइसपायरस मारमोराटा ( अण्डमन माब्रल उड़ ) ... ११४ 
डाइसपायरस मेलेनाग्ज़ीलन ( एबोनी ) कर ... ११४ 
डिप्टेरोकारपस की लकड़ियाँ रत का ,« ॥$८ 
डिप्टेरोकारपस अलेटस ( गुजन ) ... हे ...  १;८ 
डिप्टेरोकारपस हन्डिकस ( गुजन ी 25 ४० अछ 
डिप्टेरोकारपस मेक्रोकारपस ( होौलोंग ) का १८ 
डिप्टेरोकारपस टर्विनेटस ( गु्जन ) ... ६६ .... १६८ 
डुआबंगा सोनेरेटीआइडीज़ ( लग्पाती ) के ... १२१ 
डाहसॉगज़ीलम को लकडियाँ ब 5308 «०० रेड 
साइसॉर्जीवन बाइनेक्टेरीफीरस ( ह्राहट-सेडर ) ..- १२६४ 
ढाइसोंग्ज़ीलम हैमिलटोनया ( ह्राइट-सेडर ) «०» १२३ 
ढाइसॉग्ज़ीज्षम मात्राबारिकम ( ह्राहट-सेडर ) ... १२३ 


एम्डोस्परमम मेल्लेकेन्सी ( बकोटा ) ... कक 
यूजी निया की लकड़ियाँ हे शा .. १२६ 
पूजीनिया गाइनेरी ( जामुन ) शा न .... १२६ 


/खिज 
८॥ 
बल्ले 


पुष्ठ-सख्या 
यूजीनिया जम्बोल्ाना ( जामुन ) ... हे «७. कर 
यूजी निया प्रिकॉक्स ( जामुन ) ही हि ... १२६ 
गार्डिनिया की लकडिया 3 शा ... ६२६ 
गाडिनिया लेटिफोलजिय। ( गाड़िनिया ) मी ... १२६ 
गार्डिनिया टरजिडा ( गाडिनिया) .... न «०. १२६ 
मिलाइना शारबोरिया ( गमारी ) ... गत ७8 अप 
हाइविकिया बिनेटा ( श्रंजन ) .. १३३ 
हाड विकिया पिनेटा ( पाहनी ) .. १३४ 
हेरिटायरा फोमेंस या हेरिटायरा माइनर ( सुन्दरी ) ..... १३७ 
होलोपटीलिया इलन्टिग्रीफ्ोलिया ( कानजू ) ०. १४० 
हो पिया की लकड़ियां ३5 दर ... १४२ 
होपिया ओडोरटा ( होपिया ) न ... १४२ 
होपिया पार्विफ््लोरा ( होपिया ) ... की .-. १४२ 
होपिया शलेबरा ( होपिया ) हा ज .... १४२ 
होपिया ब/टिग्तना ( होपिया ) ... हा ..... १४२ 
हाईमिनोडिक्टियन एक्सलसम ( कुठान ) हा ... १४४ 
जुगलन्स रीजिया और जुगलन्स फेलेक्स ( बाल्ननट ) ०. १४७ 
लेजरस्ट्रोमिया फ़्लास रेजिनी ( जारुल ) 85९ .-. १४६ 
लेजरस्ट्रोसिया हाइपोल्यूका ( जारुल ) न ४: “5 
लेजरस्टोमिया लेनॉतिग्रोलाट! के पे ,. $६&२ 
लेजल्‍्ट म्िया पारविफ़लोरा ( ल्ेन्डी ) ... मा .« १४४ 
लैनिया प्रल्डिस ( मिगन ) मी कि ... १५१६ 
मेंजीफीरा हन्डिका ( मेंगो । . . ... पर (7 है 8 
मेसुआ फेरिया ( मेसुझ्रा ) रे हर ५०$ «१ ६३॥ 
माइकीलिया की जकडिया का हे «४ 5३ 


माहकीलिया चंभपाका ( चम्प ) ... के ... १६३ 


पृष्ठ-संख्या 
माइहइकीलिया एक्सेल्सा ( चम्प ) कि १६३ 
माइकीलिया मौन्टाना ( चम्प ) १६३ 
मिटागाइना पार्विफोलिया ( केस ) ... न १६५ 
मोरस की लकडियाँ १६७ 
मोरस एल्या ( मक्षबरी ) १६७ 
मोरस लीवीगेटा ( मलबरी ) १६७ 
आलिया और पेरोशिया जैक्विमोण्टिया ना ५5 
आलिया प्रोशिया ५6 
आजीनिया उलबरजिश्रॉडीज़ ( सांदन ) १७२ 
फ्रीबी को लकडियोां १७४ 
फ़ीबी हेन्सियाना ( बोनसम ) 283 बडे 
फ़ीबी एटेन्यूएटा ( बोनसम ) १७४ 
फ़ीबी गोलपारनसिस ( बोनसम ) का 
पीसिया की ल्काइयां १७६ 
पीखसिया मोरिन्डा ( स्म्रस ) १७६ 
पीसिया स्मिथियाना ( स्प्रस ) १७६ 
पाहनस की लकड़ियाँ ४33 १७६ 
पाहनस लाजिफालिया ( चीड़ ) १७४8 
पाहनस एक्सेल्सा ( चीह ) नह कक १७ ६ 
टेरोकारपस डलवरजिश्रॉइडीज़ ( अण्डमन पडाक ) १८१९ 
टेरोकारपस मासपियम ( वीजासाल ) का ० १८३ 
टेरोकारपस सैन्टेलीनस कि १६९ 
शीमा त्ालिशाई ( चिलोनी ) दे १६९ 
शिली शिरा टाइजुग। ( कुसुम ) गा कु .... ६८७ 
शोरिया की लकदड़ियाँ न ४ ... | #धद 


शोरिया रोबस्टा ( साल ) का 


ग्घ्ध 


( छू 


२३५३ न (ः 
शोरिया आसामिका ( मकाई ) 
स्टरक्यूलिया केमपेन्युलाटा ( पर्षाता 


) 


स्विनटो निया फ़्लोरीबन्डा ( सिविट ) 


टेक्टोना ग्रन्डिस ( टीक ) 

ही कम. श शः 
टॉमिनेलिया अजु ना ( अज़ुन ) 
टॉमिनेलिया बेलेरिका ( बहेंड्ा ) 


टर्मिनेज्निया बाइलादा ( ह्वाइट चगलम ) 


8. कि हा 


७७७ 


टॉमनेलिया मीरिओकारपा ( होलोक ) 


टर्मिनेलिया पैनिक्युलेटा ( किन्डल ) 
टॉमनेलिया टोमेन्टोसा ( लारेल ) 
टेटामेलिस, न्यूडिफ़्लोरा ( बंग 3 
ट्रेंचिया न्‍्यूडिफ़्लोरा ( गुटेल ) 
वेटीरिया इणिडिका ( बेलापाइनी ) 


ज़ाइलिया ज़ाइलोकारपा ( इहल ) 


खठा अध्याय 


विभिन्न कार्यो के लिए उपयुक्ष लकड़ियां 


( $ ) हृवाई-जहाज़ों के लिये लकड़ियाँ 


( २ ) कृषि उपक्षरण 


( ३ ) कुल्हाड़ी और दूसरे औज़ारों के दस्ते 
( ४ ) लकड़ी को मोड़कर बनी हुई चीज़ें 


( ५ ) नाव तथा पोत निर्माण 

( ६ ) कपड़ा बुनने के बॉबिन 

( ७ ) जूतों के फर्मे और एडियॉ 
( ८) ब्रश को कड़ियाँ 

( ६ ) गाड़ियों के लिए लकड़ियाँ 


ही कफ 


००७९ 


प्रष्ट-संख्यः 


१८्८ 
१६॥ 
१६8६३ 
१६< 
१६७ 
१६८ 


२०० 


२१८ 
२१६ 
२३१ ६ 
२२० 
२२१ 
२२२ 
२२६ 
२२७ 
श्य्थ 


पृष्ठ-सख्या 
(१० ) इमारती लकंडिया २२४ 
( ११ ) पीपों और कुप्पों के लिये लकड़ियाँ र्श्८ 
( १२ ) बिजली के खम्भां के लिये लकडिया. ««« २४० 
( १३ ) खदाई और छुपाइ के काम की ल्कड़ियों ... २४२ 
( १४ ) फ़श में लगाने की लकड़ियाँ २४३ 
( १९ ) फर्नीचर के काम को लकंड़िया २४४ 
( १६ ) बन्दरगाह सम्बन्धी कार्मों की आवश्यक लकड़ियां २४६ 
( १७ ) दियासलाई के लिये लकड़ियां २४७ 
( १८ ) गणित सम्बन्धी उपकरण की लकडियाँ ५४८ 
( १६ ) खाना में काम आने वाली लकंडियां २४६ 
(२० ) मोटर-लारियों और बसों के ढांचों के लिये लकड़ियाँ ... २४६ 
(२१ ) वाद्य यन्त्र हक पा २२० 
(२२ ) सन्दूकों ओर सामान भरने की पेटियों के लिय्रे लकड़ियोँ. २५१ 
( २३ ) पेन्सिल ओर पेनहोल्डर ( क़लम ).. «... न रेऔैर 
( २४ ) पिकर आम्‌ स की लकड़ियाँ ... ४३ «० रेई३ 
( २५ ) तसबीरों के चौखटों की लकड़ियाँ शक «० रेई७ 
(२६ ) प्राई उड़ बनाने की लकड़ियाँ 5508 मा. रे 
( २७ ) रेलगाड़ियों के लिये लकड़ियाँ डे «००. रे#७ 
( श८ ) रेलवे कीज़ और ब्रेक ब्लॉक्स की लकड़ियाँ .. २३६ 
( २६ ) रेलवे सस्‍लीपर के लिये लकडियाँ शा ०. २४६ 
( ३० ) राइफलों ओर बन्दूकों के कुन्दों की लकाडियाँ ०० २६० 
( ३१ ) सड़क में लगाने के लकड़ी के गुटके हा «१६१ 
(१२ ) शटल या बुनने की नलकियों की लकड़ियाँ रूम. रे दिगे 
( ३३ ) खेल-कृद की चीज़ों की लकड़ियाँ बमन्‍8 बन. रे 
( ३४ ) तम्बुओों की टेकन और खूं टियों की त्कड़ियाँ ०५. २६७ 
( ३४ ) सिगार पाइप के लिये लकड़ियाँ के २६९७ 


( #े ) 





पृष्ठ-सख्या 
( ३६ ) खरादी कारों, कंधों और खिलौनों की झकड़ियाँ .... २६७ 
( ६७ ) छुतरियों की डंडियाँ और छुड़ियाँ .... शदथ 
तालिका ध शक ५० २७० 
चित्रों की सूची 
फ्रारेश्ट रिसच हस्स्टीव्यट देहरादून ««... (मुंख चित्र) 
चित्र १--काहताल, फ्रारेश्ट रिस् हल्स्टीव्यूट ... सम्मुख पृष्ठ “२ 


» २--भारत की जलवायु के अनुकृत् काष्ठ ताल का एक मानचित्र ३ 
५». ह--हैथा में सुखाने के लिये उचित रीति से कगे हुए लकड़ी 


के चष्ट ६ «० ४ 
9 ४-“हैवा में खुखाने के दिये रेलवे स्‍लीपरों का “एक और नौ” 

के हिसाब से कगाया हुआ चट्टा...... .» ११ 
» --जकड़ी को हवा में खुखाने के जिये गोदाम «२ 
0. ई-न फटनेवाल्वली लकड़ियों को जल्दी धुलाने के लिये 

सिलोंकर खड़ा करने की रीति 00... "वह 
2» 3-+भीतरी पंखेवाली किएन का मामचित्र ... * हे 
॥/३ ए++फ्रतेस किलन का भामसिशत्र .... धर : »»» रेहै 


६--परिरक्षण उपचार के लिये छुले कुण्ड को भां चिंम्र श८ 
“वोटर का भ्र द्वारा शेकदी के पतेले खासों को शोधने की 
सहज शैत्ति 00०6 988३6 0७० १ २३ 


( ह्ञ ) 
स्पष्टीकरण 


हस किताव में लकड़ी के सम्बन्ध में अगरेज़ो नामां के 

नीचे दिये हुए अनुवाद किये गये हँ:-- 

6८6७॥॥॥0 'िश्ञा०-( चैज्ञानिक नाम ) जो लकड़ियां के वर्णन में 
सबसे ऊपर लिखा गया है । 

(790८ रेथाग८--( तिज्ारतीं नाम ) जो लकड़ी के कारबार 
करनवाले लोगों में इस्तेमाल होता है । 

५६४8८] 47 ४४॥॥९--( देंसी नाम ) जिस नाम से लकड़ी को 
वहाँ के लोग जानते हैं । 

५४४४४॥।--( वज़न ) याने हवा में खुखाये जाने के बाद लगभग 
१२ प्रतिशत नमी के साथ जो कुछ वज़न लकड़ी का हो | 

74९97[५900(--अन्द रुनी पक्तो लकड़ों | 

5970900(--कच्चो लकड़ी । 

939[059॥75 07 ईप्रा205-- कच्ची लकड़ी के धब्बे या कुकुरपुत्ता । 

४ध)797 77725--लकड़ी के बढ़ोतरी के जो सालाना निशान तने 
में पड़ जाते हैं । 

472८7]0८(८( 47९5-गशुथे हुए रेशे । 

(07५९८१४।07-लकड़ी की चिराई-कटाई। 

५५/००१ 97९६९०7४०७(०॥--मसालों द्वारा लकड़ी की छुरक्षा । 

[)0720/9--पायदारी या टिकाऊपन । 

ए5८४- प्रयोग ( इस्तेमाल )। 

97८720॥-मज़बूती । 

छप्रातर(धार- फर्नीचर । 


( ८ ) 


७०४०९८४ 0० 50])|५- मिलने का स्थान । 

ए0४०7६४९ १४०॥४९५--लकड़ी की श्रोज़ारों से अनुकूलता । 

74८ प॥४ 005--( पेकिंग वक्‍स ) सामान भरने की पेटियाँ। 

?]9४००१--( प्लाई्उड ) लकड़ी को बारीक तहों में छांलकर 
और एक दूसरे से चिपकाकर लकड़ी बनाना। 

50]00|9/--मिलना या द्वाासिल होगा | 


नोटः--इस किताब में विभिन्न लकड़ियों को क्रीमतों 
का जो तल््रमोना ( सूची ) दिया गया है वह 
सब लड़ाई से पहले को क्रीमतें हैं । आजकल भाव 
चढ़ा हुआ हें । 


(0787९) भव-[ ९४-- क़त्रिस्तानी प्रयोग'-- अर्थात्‌ छ्कड़ियों 
को ज़मीन में गाड़कर उसकी पायदारी को परोक्षा 
करना | 


आना] 


ह है. हा 


न: ७ 
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चर 


पहला अध्याय 


लट्टों का रख-रखाव ओर उनकी प्रारम्भिक 
सुखाई 

लकड़ी का कारबार करनेवाले लोग लकड़ी को बहुधा लट्टों 
की हालत में ख़ग्ादते हैं इसलिये आ्रावश्यक है कि लट्टीं के चिराइ 
8 पहले रख-रखाव और सुरक्षा के बारे में कुछ ब।ते बताई जायें। 
लोग ऐसा सम्रभते रहे हैं कि लकड़ी लट्टीं की दशा में भी उतनी 
जल्दी ओर सरलता से सुख.इं जा सकती है जैसी कि नख्ुता 
और वर्गों की सूरत में, ऐसा नहीं है। लकड़ी तरृतों और वर्गों 
की सूरत में हमेशा जल्दी सूखती है और खराबी व नुक्सान 
से बचताी है, क्यांक्रि लट्टीं को हालत में बाहर की लकड़ी अधिक 
सूख जाने ओर अन्दर की गोली रह जाने से लट्ठु बाहर से फट 
जाते हैं । इसके अतिरिक्क उन्हें कोड़े और घुन लगने का भय 
भी श्रधिक होता है | लट्टों को शक्ल में खुख.इई धीरे-घोरें होती 
है और अनुभव से मालूम हुआ है कि कुछ लकड़ियों के लटु 
८-१० वष बाद भी अन्दर से उतने ही गीले निकले जितने कि बे' 
पेड़ के 8 टने के समय थे । यद्यपि वे बाहर से इतने सूम्व चुके थे 
कि लकड़ी में जगह-जगह से फटकर दर्ज़ पेदा हो गई थी । लट्ढा 
को हालत में यह खराबियाँ सायून ओर दो एक ऐसी ही 
लकड़ियों को छोड़कर क़रीब-क़गीब सबमें पेदा होती है । लेकिन 
लक डी के व्यापारी इस बांत को नहीं समकते और जब वे उन 
लट्टीं को, जिन्हें वे कई-क६ व बाद अपने विचार से बिलकुत सू वा 
समभते हैं, चिरवाते हैं तो उनके तझुतों को बाद में फटते और 
एंटते हुए देखकर दंग गह जांते है और जब उन्हें यह बताया 
जाय कि इन खराबियों का कारण यहद्द था कि तुम्दारे लट्ढु, 
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अन्दर से बिलकुल गीले थे तो उत्दे ओर भी आशएवव होता है। 

फिर भी यह सम्भव हे कि अगर लट्टों को इल प्रद्वार रखा 
जाय कि वे बाहर से जररी सूलने न पाये तो ये ख़राबियाँ बहुत 
कुछ रोकी जा सकती हैं ओर इस तरद रोकने से उनकी चिराई 
में बहुत आसानी होती है | इस लिये सबसे अच्छा कौन-सा नराक़ा 
लट्टी का रोकने का ६ सकता है, (जले द्वार। वह वाहर से एक- 
दम सूखन न पाये और इस तग्ह रोकने का फ़ायदा भी उन्हें 
हो सके । सबसे अच्छा तरोक़ा यह है कि उन्हें पानी के 
अन्दर डुवा के रखा जाय । पानी में रहने से लट्ठु बाहर 
से तर रहते हैं ओर सूखने, तड़कने नहीं पाते | यह भा फ़ायदा 
पहुँचता है कि पानी में लक्डी को बह वस्तुएं (गोंई और 
शक वग्ेरह ), जो चिराई में कठिनाई पदा करती हैं, घो२-घंरे 
घुल जाती हैं । इसके अति रक्क पाती म॑ लकड़ी को कोड इत्यादि 
का भय भी नहीं दोता | परन्तु लट्टी को पानी में पूरा तरद डुबाकर 
रखता चाहिये | अगर उनको कोई भाग पातों के बाहर निरूला 
रहेगा तो उतना भाग जढ री सूख।र जगह-जगह से फटने लगेगा। 
पानी का भी ऐला प्रवन्ध हाना चाहिये कि या तो बद्दता हुश्रा 
पानी हो और अगर रुका हुआ पाती हो ठो उसे जह॒दी जरदा 
बदलने का प्रवन्ध रखना चाहेय जिससे पातो ताज़ा रहे और 
लकड़ी से निकले हुए गांद, शक्र ओर रंगवाली वस्तु के 
साथ निलकर लड़ न जाय, जिलते लकद्ठी को कीौड्ढा लगने का 
डर हो | खारी समुद्र के पानी में भी लकड़ी को श्रघक समय 
तक रखन से समु< कीड़ा लगने का भय द्वात। दे। यद बात 
द्लिचस्पा से राहत न है| भी के फा८स्ट रिलच इन्ह्टी जय 2 के टेक 
( तालाब ) में वील व से अधघक अवाब के अ्रदुभयों म॑ इज़ारों 
लट्टों में स फोई एक भी गलने-लडने य। खर।बव दोव नदी पाया। 
यद्यपि कुछ लट्टां को पूरे द्स-बारद्द वर्ष तक पाना में रद्दना पड़ा । 
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इसलिये लट्टां को जमा रखने के लिये एक अच्छा तालाब बनवा 
लेना आवश्यक हे ओर कुछ सख्लास तगह को लकड़ियों के लिये 
तो उनके लट्ढटी को चिराई से पहले पानी में डुवाकर रखना ही 
उनको सुरद्चित रखने का ठीक तरीका है। जैसे टर्मिनालियाँ 
टोमेस्टोला ( लारेल ) ओर इस प्रकार की दूसरी लकड़ियाँ 
अगर कुछ हफ़्ते भी धूप में छोड़ दी ज्ञाय तो फटकर बेकार हो 
जाती हैं| पानी में रखने से इनके लग चिराई के समय तक 
बिलकुल ठीक ओर अ छे रहते हैं ओर सुरक्षित दशा में कार- 
खानों तक पहुँचाये जा सकते हैं। इसलिये ज्ञिन लोगा को सरुत 
क्रिस्म को लकड़ियों के लददी को वहत दिनों तक रोकना हो तो 
उन्हें चाहिये कि उनको खराबी से बचाने के लिये एक अच्छा 
तालाब अवश्य बतवाएँ जिसकी बनवाई का खच यद्यपि उन्हें उस 
समय बुग लगेगा परन्तु उससे जितना लाभ उनको पहुँचेगा उसे 
देखकर वे खुश छो जायेंगे ओर उन्हें खर्च से अधिक्र लाभ हागा । 

लेकिन अगर किसी कारण तालाव वनवाने का प्रवन्ध न हो 
सके तो कप्र-से-कम लट्टों को घनी छाया ही में रखने का बन्दोबस्त 
कर दिया जाए ओर घास-फूस के छ॒प्पर के नीचे उहं जमा करा 
दिया जाय या पेड़ के पत्तों और घास इत्यादि से उन्हें अच्छी तरदद 
ढक दिया जाय जिससे वे तेज़ धूप और सप॑ की सीधी किरणों से 
बच सके, और जब वहाँ लट्टी को बहुत दिन तक रखना हो तो 
आवश्यक है कि उन्हें ज़मीन से कुछ ऊंचा रखा जाय नहीं तो दीमक 
इत्यादि के लगने का भय ध्येगा । इसके अतिरिक्त केवल उन लक- 
ड़ियो के जो अधिक फटनेवाली हों, लट्टीं की छाल भी उतार देनी 
चादहिये। इस बात को समभ लेना चाहिये कि यद्यपि छाल से लट्ठी 
का गर्मी और खुश्झी से कुछ वांव ज़रूर होता है मगर इसके 
साथ ही साथ छाल के क.रण लकड़ी को कीड़ा जल्दी लगता है | 

इसके अतिगरिक्नल यद्द कि लट्ढठी को सिरों पर फटने से रोकने के 
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लिये उनके सिरों को कोई मसाला या पेन्ट लगा देना अ्रव्छा है 
जो वहाँ से नमी को जटी न निकलने ईें । इस बात के लिये सबसे 
अच्छा मसाला हाडन्‍ड ग्लास आयल* ( 7970९7९१ (5055 ()॥ ) 
है । लेकिन सौसे को पेन्ट याना (४४।॥९ [.०७.. 2०0!) जिसे सफ़ेदा 
भी कहते हैं ओर कोलतार इत्यादि भी इस कःम के लिपे उपयुक 
हैं । जब कोई चीज़ भी सम्भव न हो तो केवल गोबर ओर मिद्दा 
से शिर को लीप देना भी बहुत कुछ रक्षा करता दे । इस प्रकार 
अगर लट्टीं के विरों पर से फरने की रोकथाम कर लीं जाय तो 
चिराई के समय बहुत सी लकड़ी बरदाद द्वोने से बच जातो दे । 


लट्टों को बिराई में जल्दी 


ऊपर बताई हुई हिदायत उस समप के लिये हैं जब लट्दों को 
अधिक दिनो तक रखता आवश्यक हो, नहीं तो ध्यान रखना 
चाहिये कि लट्टीं को जल्दी चिरवाना ही श्रच्छा होगा है | क्‍योंकि 
हिन्दुस्थान के विभिन्न भागों में जो अनुभव लकड़ी को हवा में 
सुवापे जाने के संबंध में किये गये, उनसे य- साबित हुआ हदैो 
कि लट्टीं को जल्‍दी चिरवा देने से लक डी सरलता से और बिना 
क्रिसोी हानि के सूखती है। कठोर किस्म ही लकड़ियों को 
बरसात यानी तर मौसए में करवाना और चिग्वाना अच्छा हे। 
इस समय हवा में नमी होती है ओर गम व खश्क मौसम श्राने से 
पहनते लक्डी को धी९-घीए सूखते के लिप्रे जाड़े के कई मदन घिल 
जाते हैं । इस प्रकार लकड़ी फटने श्रोर ल्राब हो ने से बच्च जाती है । 

नम प्रकार की कमज़ोर लकड़ियों को बरसात के बीतने पर 
चिरवाना अश्रच्छा हो ता है जिससे जिराई के बाद लकड़ी जढदी 
सूख जाय । 





$ यह मसाल्ना शाक्षीमार पेनट कककत्ता से मित्न सकता है | 
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गटलिंग 

( या पेड़ की जड़ के समीप तने पर गोल घेरा काटना ) 

पेढ़ की जड़ के समोाय ज़मीन से डेढ्या दो फ़ौट का 
ऊँचाई पर तने के चारों और ६ इंच चौड़ा २ इंच गहरा एक्र घेरा 
काटते हैं, जिससे छाल ओर कच्चा लकड़ी द्वारा पेड़ को जो भोजय 
ज़मीन से मिलता है. उनका क्रम टूट जाता है। इस प्रकार भोजन 
न मिलने से पेड़ धीरे-धीरे सूखने और मरने लगता है । वर्मा के 
सागून के जंःलों में यह तरीक़ा आम तौर से काम में लाया जाता 
है। ऐसा करने से दो तीन साल के अचदर पेड की लकड़ी हल्की 
होकर इस योग्य हो जाती है कि उसके लट्टठे नदियों में बहाकर 
बन्द्रगाहाँ तक लाये जा सक। 

परन्तु यद्द त कक़ा हर प्रकार की लकड़ी के तिये काम में नहीं 
लाया जा सकता | क्योंकि कुछ ल्कड़ियाँ ऐसा करने से सूख- 
लाखकर इतनी कमज़ोर हो जाता हैं कि पेड़ को जब ज़मीन पा 
गिराया जाता है तो उसके टुकड़े उड़ जाते हैं | कुछ पेड़ों 
पर यह प्रयोग करने से कीड़ा लग जाने का भी डर रहता है, फिर 
भा उन कठोर किस्म की लकड़ियों के लिये यह तरीका अच्छा है 
जिनको जंग्ल से निकलने के बाद जरुरी काम में लाया जाता ६ो 
ओर जो अधिकतर शहतौोगों और मोटे वर्गों के साइज़ में काम 
अःती हां जैसे रेलवे स्‍लीपर इत्यादि | 

इस बात की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिये कि किन 
लकड़ियों के लिये ग्डलिंग उपयुक्त है और किनके लिये नहीं 
फारेस्ट रिसच इन्स्टीव्यट देहरादुन को लिखना चाहिये। 


वर्गों कौ शक्ल में मुखाई 


झनुभवों से यद्द पता चला दे कि अधिक कठोर किस्म को 


[ ६ ) 


लकड़ियों को जो फटने-तइकने और एंठनेवालो हाँ, चिगाई से 
पहले कुछ समय तक मोटे वर्गों की सूरत में खुबा । या ये। 
उछ्चके बाद पतले साइज़ में कटवाकर खुखबाना अच्छा होगां। 
पैसा करने से उनकी बुराइयाँ बहुत हद ॒ तक दूर हो जाती हैं। 
नीचे लिखी हुई लकड़ियां पर इस प्रकार सफलता प्राप्त हुई हैः-- 
( ह ) शीमा वाली शाइई ॥6९९6]८ छ0०१ ( 5द्ा॥9 *०9॥॥- 
८॥॥ ) 
(२) क्विरफूस लीउएटा [00क्‍4॥ ०३८ (2007८७5 ै९99) 
(३) क्षिरूस लेमेजीया वीतवीांधा 030 ( (2प८ा८घ$ 
[.07९|/0594 ) 
(४) प्नौगाइसिस लेयीफोलिया. उठा,  णिवियाव, 
( /५02८59505 .860]4 ) 
इस प्रकार खुखाने में समय अवश्य कुछ अधिक लगता टै परन्तु 
हससे जो लाभ होगा है वह इप देंगी की तुलना में कहीं 
अधिक हे । 


लकड़ी को नमक लगाना 


कुछ अधिक कटोर किस्म को लकड़ि. को चिराई के वाद 
नमक के पाती में डुबाकर सूखने के लिए रखना लाभदायक है। 
पेसा करने से लकड़ी में बादर की तरफ़ सब जगह नम्रक सतोख 
जाता है । नमक के होने से लऊड़ी की बाहरी सतह में नमी बनी 
रहती है | इस तरह लकड़ी घौ२-घीरे सू्वती और फटने एंटने 
गढ़ पड़ने से बची गहता हे । 

इस ओर जो अनुभव यहा प्राप्त किये गये हैं उनसे साबित 
हुआ है कि अगर लकड़ी को नमक के पानी में खूब पकाकर १२ 
से १८ घंटे तक उसी पानी में ठणढा होने दिया जाय और फिर 
निकाल कर सूखने के लिये रख दें तो यद्द औए भी अच्छा दै। 


[ ७ ै 


चॉकि इस दशा में नमक अ्रधिऋ मात्रा में सोखा जा सकता है 
इसलिये परिणाम आग अधिक अच्छा होत! हैं । 

इस तराक़ से कठोर क्विस्म की लकड़ियों के बढ़-वडं कुमदे 
बहुत अ्रच्छी तरह खुखाये जा सम्ते हैं, और साल, बबूल व 
शाशम इत्यादि को जब वड़ कामों में इस्तमाल करना ६ तो 
लक ढ़ा को फटने ओर चिटकने से रोका जा सकता हे । 

इत अ्श्निप्राय के लिए साधारण नमक के अतिरिक्त और भी 
कद नमक काप्र में ला4 जाते है । 


दूसरा अध्याय 
लकड़ी को हवा में सुखाता या लकड़ी की 
प्राक्मतिक सुखाई 


यह जानना चाहिये कि लकड़ी के संबंध में सबले आवश्यक 
यात उप्तको उचित रूप से सुखाना है | दुभ.ग्य से हमारे देश में 
इसी आवश्यक वात पर ध्यान नहीं दिया गय। है, जिसका फल 
यह हुआ है कि हिन्दुस्तान की बहुत-सो उत्तम लकड़ियाँ भी 
ग़लत तोर से फटरने-तड़कने ओर एंटनेवाली प्रसिद्ध थो गई हैं, 
आर केवल बमा की सागून लकड़ी को ही अश्रच्छा समभा जाता है। 
इसको असल्यित यह है कि जेसा पिछले अध्याय में बताया जा 
चुका है, सामून की लकड़ी बम से पएक्र दो साल को गड लिंग के 
बाद चलती है और ((न्दुस्तान पहुँचते-पहुँचते और काम में 
लाये जा+ तक वह खूब सूख जातो है। यदि दूसरों लकड़ियाँ भी 
हतनी ही देर से काम में लाई जायें तो वे भा बहुत अंश त # इस्ते- 
माल के योग्य दो सकती हैं | लेकिन दूसरी लकड़ियों परन तो 
गड़ लिंग की जाती हैं और न किसी दूसरे प्रकार से उनको रक्षा 


[ ए॑ ] 

की जाती है | उनके लट्ठु जंगल से आते दी श्रसावधानता के साथ 
चिर।ई के लिटे भेज दिये ज।ते हैँ। उस समय वे बिलकुल गांले 
दो हो। हैं जितल कारण सूच को गरमी ओर गम हवा के लगते ही 
उनका फटना ओर चिटकना साधारण सी बात है | यदि सायून को 
लकड़ी के साथ भी इतनी ही असलावधानता वबतोीं जाय तो उसझा 
भा यहा ह,ल हो | सायूत में एक यह विशेरवता अवश्य दे कि वह्द 
लिकुइती और फेतती कम है ओर उस पर मौँस | का बहुत कम 
असर पड़ता है | इतर ऋारण वह विरोष रूप से पसन्द की जाती 
है। लकड़ी का सिकुडता ओर फेैचता उसझे वज़न के घटने बढ़ने 
से भी प्रकट हो त। है। सागूत अयता एक्क सा वज़न रखने के 
लिपे प्रतिद्ध है । उसकी प्राकृतिक चिकवाहट से उसमें नमी का 
गहर। असर नहीं हो ता। इसा का रण उस पर तर मौसम का असर 
दूसरी लक्कड़ियों की अपेक्ता बहुत कम होता है। इसके अतिरिक्त 
सायून ओर कई दूसरी उत्तप लकऋड़ियाँ (साल को छो हृऋर ) 
सरलता से हवा में सूख जानेवाली हैँ। परन्तु दूसरी लकड़ियाँ 
आस:नी से नदी रखती । यहा का? ण्‌ हे कि अ्रव तक वे उपयोगी 
खिद्ध नहीं हो सकी | फिर भी इतता अधिऋ दोब लकड्ा पर 
नहीं रखा जा सकता | य.३ उये काम में लाने से पदले अव्छी 
तरह खुखा लिया जाय तो यह दोष जिद समता है। इस अध्याय 
में हम यही बतायेंगे क्रि लकड़ियों को नियमानुसार कैसे 
सुखाया जाय, जिसले बहुत सी वे लकड्ियाँ भी साथ रण और 
घटिया किस्म की समझी जाती हैं, बहुत से अ-छे कामों में कुछ 
अब्छी किस्म की लकड़ियों से अठछी साबित दों, और उन पर 
खा भी कम आये | 

लकड़ी को हवा में खुखाने के दाऐ में सव॒ले पहले दो बातों पर 
ध्यान देना चाहिएः-- 
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हवा में सुखाने के किये उचित रीति से लगे हुए लकडी के चहे 


[| ६ | 
( क ) चट्ट को नियमानुसार लगाना | 
( ख ) चटइ की गरम हवाओं, लू, वर्षा और नमो से रक्षा 
करना | 


( के ) नियमानुसार चढ्ा लगाना 

( १ ) सबसे पहले चढद्ठ की बुनियाद पर ध्यान देना चाहिये, 
जिस पर लकड़ी को रखना है | इस काम में छोटे शहतीर, स्लीपर 
या बग लगाये जाते है। परन्तु पहल उन्हे कोई सुग्क्षित २खने- 
बाला मसाला या तल दे देना चाहिय, नहीं तो ज़मीन के सर्माप 
होने के कारण उनके गलने, सड़ने ओर दोमक लगने का भय 
होगा जिससे यहा बुराइयाँ चद्ठ को लकड़ी में भो फेल जाती हैं। 
इस विचार से चद्ट की बुनियादें अगर कंक्रोट या ईंट की वनाई 
जायें तो अधिक अच्छा है। यदि एक स्क्कायर फ़ुट के चोरस पाये 
ज़मीन से लगभग एक फ़ुट ऊँचे ओर एक दूसरे से लगभग 
४-४ फ़ीट के अन्तर पर स्थापित कर लिये जायें तो अच्छा 
है। ये चटद्ठ को ज़मीन से काफ़ी रक्ता करगे। फिर भीचे 
दीमक इत्यादि को रोकने के लिये यथए्ट नहीं । इसलिये 
खगर पायों के सिरों पर जस्ते की चादर मढ़वा लो जाय 
तो फिर उनको दीमऋ नह्यों खा सकती । 

इसके बाद पायों के ऊपर ठोक नाप के चोकोर वर्ग लम्बी 
तरह से बिछा देने चाहिये, जिसके लिये अगर लोहे के पुराने 
गईंर या रेल की पटरियाँ काम में लाई जाये तो ओर अधिक 
अच्छा हैं । यू कि इस तरह चट्टे के नोचे केवल एक मामूली 
फ्ंम सा रहता है इसलिये हवा के आने-जाने में कोई रुकावट 
नहीं होता । फिर उन वर्गों या पटरियों पर दो-तीन इंची चौकोर 
कटी हुई लकड़ियाँ चौड़ाई में बिछाई जायें, ताकि उन पर चट्ट 
के बीच बत्ती की धार रहे | 
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अगर चट्टा शेड या गोदाम के अन्दर लगाया जाग तो सतह 
को हमवार रखते हैं नहीं तो शेड इत्यादि न होने की दशा में 
धट्टे को चोंड़ाई में एक तरफ़ थोड़ा ढालू लगाते हैँ जिससे अगर 
पानी बरसे तो उसके ऊपर से आसाना से वह जाय। चट्ट की 
ध्ुनियाद्‌ रखते समय उसकी दिशा का भी ध्यान रखना चाहिये! 
कठोर लकड़ियों को सुखाने के लिये साधारणतया चट्ट को इस 
दशा में लगाना चाहिये कि लकड़ियों के सिरे गम हवाओं की 
झभोर हा ओर चट्ट की लम्बाई हवा के भोकों को ओर हो | इस 
प्रकार खुश्क दवाओं को टक्कर अधिक तौर से वत्तों पर रहती 
है और सूखनेवाला लकड़ी सुरक्षित रहता है । 
. इसके विपरीत मुलायम क़िस्म की लकड़ियाँ, जैस सेमल ओर 
पपीता इत्यादि को खुखाने के वास्ते चद्ट को इस प्रकार लगाना 
चाहिये कि लकड़ियाँ लम्बाई को दिशा में हवा की टक्कर पर 
रहें ओर बत्ते दवा के अनुकूल हाँ जिससे लकड़ी जददी खुखाई 
जा सके | 

( २ ) ऊपर बताये गये नियमों के प्रतिकूल चट्ट को बनाने के 
बाद दूसभी चीज़ सुख्ाई जानेबाली लकड़ियां को नियमित रूप 
पे चुनना है । जहाँ तक हो सके एक चट में पक ही लम्बाई और 
साइज़ को लकड़ियां को लगाना चाहिये | परन्तु यदि लकड़ियाँ 
अलग-अलग लम्बाई की हां तो समान लम्बाई को लकड़ियों को 
छॉटकर अलग कर लिया जाय और उनमें स सबसे लग्बा लकक- 
ड़ियों को सबसे पहले अर्थात्‌ नीचे लगाया जाय | उन्स ऊपर 
कम लम्बी लकड़ियों को चिना जाय, और फिर उससे कम, यहाँ 
तक कि चट्ट के ऊपर सबसे कम लम्बी लकड़ियों को जगह दी 
जाय। इस प्रकार ठीक चद्दा वन जायगा और सथ लकड़ियाँ 
नियमानुसार रख दी जायँगी। परन्तु ऐसा न करने से लक ड्रियों 


चिन्न--४ 





शक 


लिए रेलवे सलीपरों का “एक ओर नो 
के हिसाब से लगाया हुआ चट्टा 


ये ५ 


हवा में सुखाने 


[ ११ |] 


के लिये कहीं कहीं बाहर निकले रह जाने से सखने की हालत में 
उनके एठने और कुबड़ा हो जाने का डर रहेगा। अजार घटनावश 
कोई उयःदा लावाई का तझृता ऊपर ही लगाना हो तो उसके बढ़े 
हुए सिरे को नीचे से सहारा देकर रखना चाहिये ( देखो तस्वीर 
बढ़े हुए तख्तों की ) | चद्न के निचले हिस्से में भी तरुतों के सिरा 
को जहां तक हो सके, टौक बुनियादी पाँव को हद में रहनां 
चाहिये. और एक या दो इंच से ज्यादा इधर-उधर न निकलने 
दिया जाय । 

चट्ट की चोड़ाई श्रम तोग पर ५ फ़ीट से अधिक नहीं रखी 
जाती आर यदि अधिक रखना हो तो चढट्ट के वीच में सरासर 
८पस १० इंच चौड़ी जगह खाला छोड़ देनी चाहिये | इस प्रकार 
हवा चद् से खूब आती जाती हे और खुखाई सब जगह समान 
रूप से होती है| दो चट्टोकर एक दूसरे से दूरी भी (या २ 
फ़ोट होनी चाहिये, जिससे हवा अच्छी प्रकार आजा सके । 

(३ )लकड़ियां को चट्ट में लगाने से पहले यह देखना भा 
आवश्यक है कि वत्त यथेण्ट संख्या में हैं जो पूरे चट्ट के लिये 
काफ़ी हो सक। जो लोग लकड़ी के खुखाने के सिद्धान्तो को 
अच्छी तरह नहीं समभते, उन्हें बताया ज्ञाता है कि वत्त चई के 
लिये बहुत आवश्यक हैं ओर अच्छा चद्ठा तभी लगाया जा सकता 
है, जब वत्त अस्छे हों | वह मोटाई में समान, साौधे, सच्च और 
खब सूखा हुई कठोर लकड़ी के हाँ । अच्छे बत्तों को काफ़ो तादाद 
रखने में कमी नहीं करनी चाहिये, कयाकि उन्हों के द्वारा लकड़ी के 
तहों को एक दूसरे से डचित रूप से अलग रखा जा सकता हैे। 
सख्तराय, कुबड़ ओर कम या ज्यादा मोटाई के वत्त काम में लोने से 
सुखाई जानेवाली लकड़ी भी टेढ़ी और कुबड़ी ६ जाती है और 
समान रुप से नहीं सुखतो, इललिये बचत्तों को ०क एक इंचो 


५ 


चोकोर या एक इंच व डेढ़ इंच के साइज़ में अच्छी सूर्ती लक ' 
ड़ियों में से कटवाना चाहिये और उनकी लम्बाई चट्ट की चौड़ाई 
के बराबर होनी चाहिये। बत्तों को एक दूसरे से चार-चार फ़ीट 
की दूरी पर रखना चाहिये | परन्तु अधिक ऐंटने और मुड़नेवाली 
लक ड़ियों को छुखाने में बत्तो के बीच की दूरी दो फीट रखी जाय 
तो अच्छा है । ओर एक इंच से कम मोटे तरूतों को खुखाने में 
भी वत्तों को दो-दो फ़ौट से अधिक दूगी पर नहीं रखना चाहिये 
क्योंकि पतले तरूुत अधिक लचकने ओर एटनेवाल हो सकते हैं । 

५ ४ ) फिर इस वात का ध्यान रखना चाहिये कि वत्त नीचे से 
ऊपर तक ठीक एक दूसरे की साध में रहे, ताकि उनका बाभ 
अपने सबसे नीचवाल मोर्टे वत्त पर रहे। 

वत्ता पर मज़बूती के विचार से कोइ मसाला या तेल लगा 
देना ज्यादा अ्रच्छा है । इस प्रकार टीक चटद्टा लगाना कोई कठिन 
काम नहीं, और इससे लकड़ी और उसके मालिक को काफ़ा 
फ़ायदा होतो है ! 


( व्‌ ) चट्ट की रक्षा और देखभाल 

शब यह जानना चाहिये कि लू, धूप ओर वर्षा से चाट को किस 
प्रकार रक्षा की जाय | लू अर्थात्‌ गम और खुश्क हवा »र धूप 
के कारण लकड़ी तेज़ी से सूखती, फटतोी ओ्रोंग तड़कतो है। इस- 
लिये चट्ट को उनसे बचाना आ्रावश्यक है, विशेष रूप से ज़ब लक ही 
फरने और चटकनेवाली क्िस्म को हो। अब इसका कया उपाय 
होना चाहिये ? मि० खुइदट भूतपूर्व सीतनिंग अफ़सर, देहरादून 
की राय के अनुसार चट्टों को तीन तरह के गोदामों में बॉटना 
चाहिये -- 

( १ ) ज््यांदा देर में सखनेवाली कठोर लकड़ियों के लिये जो 
शेड चाहिये उसमें तीन बातें होनों आवश्यक हैँ | पहली यद्द कि 
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हटकी ऊँचो छत जो वो और धूप को गोक के लिये काफ़ी 
मज़बूत हो । दूसरे गोदाम में चारों तरफ़ से धूप व गम ओर 
खुश्क हवाओं को रोकथाम का प्रवन्ध हो, उसे खुला हुआ 
नहीं होना चाहिये | तीसरे छुत में हवा के आने-हान के लिये 
गेशनदान हो जिससे लकड़ी से निवली हुई नमी जददों बाहर 
निर्कल ज्ञाय | 

पएसे गोदात को खूब लम्बा और चौड़ाई में कम होना छाहिये | 
लकड़ी के आने और जाने के वःस्ते या तो गोदाम के बीच से 
रास्ता रखा जाय या श्धर-उधर बाहर की तरफ़ स भी लकड़ी 
लाई अर ले जाई जा सकती हो | यदि बयौच ही से रास्ता रखना 
हो तो गोदाम को चोड़ाई ४० से ५० फ़ीट तक रखी जा सकती 
हैं ओर चट्टे रास्ते के दोनों तरफ़ १६-१६, १८-१८ फ़ीट की दूगी 
में फैलाये जा सकने है | दीवार, जैसा कि ऊपर बताया गया है, 
बन्द हो नी चाहिये जो इट मिट्ठी लकड़ी या वास इत्यादि से कैसी 
भी बनाई जा सकती हैं मगर उनका नाच ऊप्र से कुछ खुला 
होना ग्रावश्यक है अर्थात्‌ डेढ़ से ढाई फ़ोट तक वह छुत के पास 
खुली रहे और डतनी ही नीच से खुली हों जिससे भोदाम के 
अन्दर हवा के आने जाने का उ चत प्रवन्ध गह ! 

झगर रास्ता गोदाम के बीच से न रखना हो तो इस दशा में 
गौदाम की चोड़ाई ३०-४० फ़ीट से अधिक न धोनी चाहिये और 
लकड़ी लाने ऋर ले जाने के लिये दावारों में लम्बाई को दिशा 
में दरवाज़े रखे जायें या वह तख्तों को इधर-उधर ग्विसकनेवाली 
बनाई गई हो तो यह भी बहुत अच्छा है । 

अय यह ध्यान रखना चाहिये कि वह कटरेर तरह की कौन- 
कोन लकड़ियाँ हैं जिनके वास्ते ऊपर बताये हुए क्रिस्म का 
गोदाम ठोक होगा। सौजनिग ब्रांच फ़ारंस्ट रिसच हन्स्टीश्य ट 
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देहरादुन को खोज ओर अनुभव के बाद नीचे लिखी हुई लकड़ियाँ 


कठोर क्िस्म को हैं:- 
इृगिल मारमिलोल ( वेल ) 
ए्गलाया आडो रवदिलिमा 
अतलरिजिया एफ्सेट्स। 
( जुटिली ) 
पुनोगाइसेस एकूमीनेटा (थोन) 
एनोगाइसेस लेटीफ़ो लिया 
( एक्सेल उड ) 
पनोगाइसेस पन्‍न्डूला ( ऋरदाई ) 
बेसिया लेटीफ़ोलिया ( महुवा ) 
बेसियालांफ़ोलिया ( महुवा ) 
वरसेरा ( इन्डियत 
रेड पियर ) 
केरिया आरवोरिया ( कुम्वी ) 
करेलिया इन्टेगरिमा 
कराप। मालूरंन्सिस ( पुसुर ) 


सेरारा 


केसिया क़िस्चूला ( राजब्रिख ) 
क्लागज़ाइलन स्वेटिया 
( इस्ट इन्डियन साटिन उड) 


क्लाइसटन्थस कोलिनस (गरार, 
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टाइस्पपस  मेलातनोक्साइलन 
( तदू ) 
ड्िमीकारपस रेसिमोसस 
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टरमिनेलिया टोमेन्टोसा [द्आय]3॥98. [4076९70059 
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( इरूल ) 


(२) औसत दर्ज़ की कठोर लकड़ियां के लिये अर्थात्‌ जा लक- 


डियाँ ज़् अधिक कठोर हैं और न अधिक नम हैं, शेड को चौड़ाई 
ऊण्ग्चाल शेड से आधी रखनी चाहिये यह गोदाम एक लम्बाई कौ 
तरफ़ बिलकुल खुला ओर दूसरी लम्बाई की तरफ़ बंद होना 
चाहिये - केवल छुत के सर्मीप और ज़मीन से मिलो हुई जगह के, 
जाहर दशा में हवा के शआने-जाने के लिए खुली होनो चाहिये, 
छुत को ऊपर से काफ़ी बढ़ा हुआ *खना बहुत ही आवश्यक है 
जिससे खुली हुई जगहों से वर्षा की बौछार अन्दर न जा सके। 
हस क़रिस्म के गोदाम को हिन्दुस्तान को मौसमी हालतों के 
विद्वांर से उत्तर की ओर सामने खुला रखना उत्तम होता है । 
चूँकि इस प्रकार खुल हुई दिशा सूय की ओर नहां रद्दतों नहीं तो 
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दूसंगी दशा में खुती तरफ़ छाया का कोई और प्ररत्ध करन होगां। 
नोच लिखी हुई लक ड्याँ ओसत दजे को कटोर लक ड्ियों में 
आती हैँ जा इस नमूने के $+दाम में खुखाई जानी चाहिये | 
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( ब्ल्क सिरिसि ) 
प्लविज़िया प्रोसरा 
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( कोला ) 
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ऋझोडाइना »।डेयर ( फ्रींगन ) 
परोशिया जेक्मोन्टियाना 
( परोशिया ) 
टेगकारपस डलवरज्वाइडीज़ 
( पेडाक ) 
टे्‌रोकारपस मारसू पिय मे 
( (बिजासाल ) 


टेस्परमम एसेरोफ़ालियम 
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सगेरिया इस्पटिका ( चूई ) 

शिप्रा वाली शाई (नौडिल उइ) 

शिः बेरा सुई्येनियो आध्डीज़ 
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(0प7॥7. क्‍ 
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टरमिनिेलिया विलेरिका ए9]9 [.९|९१९६ 
( यददेगा ) ()3[९॥9 ). 

टरमिनेलिया यायलागटा [080॥9[4 949 (५४१९ 
( हाइट चुगलम ) एएएणा))- 

टर मिने लिया मनाई प्‌ €7॥7793'0 ॥8॥7] (.]9८[: 

( ब्जेक चुगलम ) ९॥0०९)४॥)). 

दरमिनेलिया मिराओोकारपा व ह9]98. ॥970९27]09 
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( बादाम ) (.९५॥). 


जढदी सूखनेवाली नम लकड़ियों के लिये पसे गोदाम बे 
आवश्यकता होता है जो लकड़ियों को जरदी से ज्ल्वा सुख सके; 
प्यांकि पुरी लकड़ियं के देर तक गोले रहने से घुन और फू. 
लग जाता है इसलिये जो कुछ हिदायतें कर ल कड़ियों के देर से 
सुखाने के दारे में दताई गई हैं नम' लकड़ियों के लिये उसका 
उलदा करना चाहिये। दर्षा और थौछ्दार से चट्टे को पूगी रक्षा 
ओर उसमें हवा के आने-जाने का पूरा प्रबन्ध धोना अवश्यक 
दे ।इस काम के लिये गौराम को छत को छोड़कर चारों तग्फ़ 


से खुला द्ोना चाहिये और चई बे रूम्याई को दिशा में इवा के 


जित्र- ६ 





न फटने वाली लकढ़ियों को जह़दी सुखाने के लिये मिलाकर खड़ा करने की रीति । 
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प्रतिकूल लगानां चाहिये जिससे लक डिथों को खूब हवा लग सके | 
इस प्रकार लकड़ी जददों सुब्राई जा सकेगो। उसमें फफू दी न 
लगेग्ये और उसका रंग खराब न होगा। सेमल और स्लाई इत्यादि 
वो लकड़ियों के लिये ( जिनयें ये रूरावियाँ बहुत जरुरी पेदा हो 
ज्ञाता हैँ ) चहद्द में लगाने से पहले एक दूसरे से मिलाकर खट्ढा 
बरना अच्छी है ( देखो तस्वीर )। लेकिन अधिक दिनों तक उन्हें 
इस प्रकार खड़ा रखने से तझ़तों के एंठ जाने का डर है । इसलिये 
कुछ दिनों के बाद जरुरी तड़तों को चाह में लगा देना चाहिये । 

नम लकड़ियाँ जिन्‍्दें ऊर वनाए हुए गोदाम में खुखाना द्वोगा 
नौचे दो हुई हैः-: 


प्थोज़पिस्डी ( टिमालियन /०0०७ 00७ [[[॥79- 


छिछवर फ़र ) ]2४97 54]५0॥ ॥॥). 
पक्रीगारपस फ़्जागनीफ़ोलियस /४९॥0९॥॥[)05 [73%70|]09$ 

( मुनदानो )# (7॥07054 ) . 
प्रसटोनिया स्व हरिस /५]५(073 50॥0'8885 (६॥4]- 
 ( शेतान बुड ) ([97] ५४000) 


पन्‍. सिप़्ग,लस कद म्वा (कदम्ब) ४ /५0९९(॥9|प5  ८३0४॥774 
(|१५|8/॥ ) 
धम्बेबस इनसंगनोी ( सेमल )से (0॥792 5 ॥5276 (६९८॥ए॥एा) 
दम्बेब्स मलाब/शिकिम ( सेमल )%# उिणा?45. वताबवक्षाएा) 
| . ($०7॥ए)),. 
वारुवेलिया सिरारा (सलार) के. 2059८ 5९74 (54[8), 
कन।रियम ह्योफ़िलम (हू इंठः (-80॥8[077! ९0घ|॥ए। पा 
 छूप ) ह (७॥॥6 0॥00)). 
सोडरस देवदाग ( देखदार ) (-०५॥७७ (९०08॥ 8 ((९०००४३ ), 
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हु ऋवंगा सुन२टोआइडाज़ 
( ल्मपातो ) 
फ़ाहकस फ्सपेरिमा 
लिटदसिया पोलियान्था 
माइकेलिया चम्पग्का ( चम्पाक ) 


मेततफरा इन्डिका ( मैड्ो ) 


मौरस एटवा ( मलवरो ) 


पेरिशिया इनसीगमिस (रेडघूप) 


पिखिया मो रन्‍्ड! ( हिमालियन 
स्प्र्स ) 
पांइनस गेक्सेंट्सा ( फेल ) 
पाइनस लांगिफ़ोलिया ( चोड़ ) 
सिडाक्सीलन लांजि टियो लेटम 
( लम्बापद्दो )# 
इस्टरक्‍्यूलिया के म्पेन्यूलेटा 
( पपीता ) # 
इस्टरक्यूलिया यूरंस (कर्तारा)४# 
इस्टर क्यूलया विलोलसा 
( डदाली )ह# 
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ऊपर %- तो सूचियां में दज फी हुई लकड़ियाँ वे हैं जिन्हें 
बहुधा सुखाकर अनुभव प्रप्त #िये जा चुके हैँ ।जिन लो के 
पास्क्‍ कोई ओर लकड़ियाँ छुखाने को दा तो वे उनके बारे मेँ 
“उड़ सीज़निंग अफ़लर” फ़ारेस्ट रिसच इन्स्टोस्यू 2: को लिख- 
कर सूचना प्राप्त कर सकते हैं । 


तीसरा अध्याय 


( लकड़ी को अप्राकृततिक रूप से गम रदखे जानवाले 
कमरों या क्विन में सुखाना ) 


इसके बारे में भी थोड़-वहुत जान लेनां आवश्यक दे। लकड़ी 
जब खुखाई जाता है तो उसकी नमी हवा में निकलती रहती दै। 
दवा जितनी खुशक और तेज़ द्ोगी लकड़ी उतनी ही जल्दी 
खूखेगी । गर्मो को ऋतु में जब खुश्की ओर गर्मी ज़्यादा और नमी 
बहुत कम हो जाती है तो सूरूने का काम तेज़ों से होता है, यहाँ 
तक कि कठोर लक.ड्वियाँ ट्स नहीं सहन कर सकतीं और फटने व 
तड़कने लगतठो हैं। वह उससे अपनी रक्षा चाहती हैं। इसके बरिवर्रात 
जाडू की ८ंडी रातों में सुबाई नाममात्र को होती है। इसी प्रकार 
बरसात के मौसम में चूँ।क दवा में स्थयं हो नम बहुत ज़्यादा दोदो 
है इसलिये सुखाई का काम धीरें-घीएे दोता दै।| इसका यह अर्थ 
हुआ: कि खुखाह अधिकतर गर्मियों के ही महीनों में हो पाती है । 


# इन लक ड़ियों में सुखाये जाने को दशा में गलने, फफू दी और 
रंग सराय धोने का डर रद्दता है । .# 
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क्लिन में लकड़ी खुब ने से यद्द सुविधा होती दे कि गर्मियों 
को छोड़कर वप का जो दाक़ो भाग रूफड़ियां को सुखाने में 
असफल रहता दै वद्ध नह्ठी ग्ह्ता और रूमय बेकार नहीं जाता। 
क्लिन कुछ इस प्रकार बनाई जात है कि उसमें गर्मो, नमो और 
हवा का आना-जजाना अर्थात्‌ लकड़ी का खुखानवाली दानों 
अखधर्पक चोज़ मोजूद ध्ाता हैं, ओर अगर हम लकड़ा को 
दिशंषता को सम्भते हा दो इन बातां को श्रावश्यकता के 
अनुसार घटा-वढ़ाकर लकड़ी को [िना रराब किये हुए कम 
से कम समय में छुखा सकते हैं| क्लिन की अपेत्ता जकड़ाो को 
घेस छुखाने में वरह्द से बास गुना समय अधिक लग जाता है। 
क्लिन द्वारा यह भी रूस्भव ६ाता दे कि किसा लकड़ी +। जिस 
अंश तक सुखाना चाहे छुखारँ ओर जितनी नमी चार उसमें बाक़ो 
रहने द्‌ । क्लिन में सूखने से लकंड्ी को एक यद्द भं। लाभ पहुंच 
ज्ञाता है कि क्लिन के तेज़ टेम्परेचर में कौड़ या प.फूदी दृत्यादि 
के कीटारु मर जाते हैं और लकड़ी लखर.र कौटा।गुओं से रहदत 
जिकलता दे । क्‍ | 
. बहुत समय तक हिन्दुस्तान में क्लिन द्वारा लडड़ी खुखने को 
प्रथा वहुत कम थी विशेषतया इसलिए कि छित लगवाने और 
घलाने का खर्च आम कारवारा लोगों के वस का न थ। | इसलिए 
देदगादून में इस बात का प्रयत्त किया गया कि क्लिन को अधिक 
से अधिक सादा ओर लकड़ी सुखाने के तराक़्रों को सरल से 
रूरल बनाया जाय जिमसे लकड़ के साधारण व्यापारा और 
थोड़ी पू जावाले लोग भी उससे लाभ उडा सके | इसो को शिश का 
यह नताजा द्वें कि देश में अब जा तद्ां लकड़ी सुक्षान के 
क्वारखाने खुल गये दे भर प्रतिवष उनको संझयोी बढ़ता जो रहो 
है। जय कोई नया क्वित लगाया जाता दै या इस सम्यन्ध में काई 
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ओर कटिताई पेरा होती है तो अफ़सर इनचार्ज सौउ पिंग ह्रांच 
देहगादून उसे जाकर देख सकते है और उचित डपार यता 
सकते हैं । 

देशराहून में एक बहुत साई नप्लने को किलर बनाई गई है जो 
दुर,ने ढंग की किह। से अच्छी है । और उसका चल ना भा पहले 
से सरल है | इसमें वहुत कम स्टाम रु.चे होतो हे ओर यह भी 
आवश्यक नहीं कि उस दिन-रात लग्वतार चलाया जाय, फेदल 
दि के समय चला सकते हैं | डस पर खर्च भी कम णेट ता है और 
लग्मा २५० घनक़र लकड़ी को एक समय में सुख,नवःली 
अच्छा खासा घिल्‍न बॉयलर की छा इ ते हुए ढ,इ तौन हज़ार रुपये में 
तैंड र दो सकती है जो केबल दित हाँ के वक्लत में काम करके 
एक बर में ५ ०० घनक़ुर के एक इंब मोटे तड़तों को खुस्खा 
सकता दे सुखई के खब का अन्दृज़ा कई बातों पर निर्भर 
रहता दे | उदाहग्णथ किदत में इधन आर बिज़लों का खत, 
उलकी ऊपरी देखभाल और काम करनतेवरालों की तनत्वाह, 
लंकड़ी को मात्रा जो सूृवकर किदन में स निकते इत्यादि 
हत्यादि | अत्दाज़ से यह कट्दा जा सकता है कि शौशप 
या सागत जैसी लमक्डी के एक. इंच मोटे तरूुतों को किएत 
में खुखने का खच्च चार आने से श्राड आने प्रति घनफ़र से 
झधिक न धोगा | यह पेधाने पर काम करने से इससे सो कम खच्च 
धागा | यहा बार ण है कि अमेरिका में आये दित बड़ी-पड़ी किल्‍त 
लगाई ज' रही हैं »र यूरप के दूसरे देशों में भो उनका प्रच र 
यढ़ रददा है| द्विन्दुस्तात में भी २-३ व हो के अन्दर लकरत का 
ब.रणार क.रतवाल्ो यहुत सी कम्पनियां ने पेटियों और प#ग 
धफ्सों को लबढू का बड़ी मात्रा में सुखाने के #िए किटत लगवाई 
हैँ ।आलाम, बंगाल और बम्य; के घरारतों में देले बदुत ते कारवाने 
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हो गये हैं ओर दूसरे स्थानों में भी स्थापित किये जा रहे हें । 
एक बड़ी किल्‍त में पेटिय। के लिए दृतके श्राध इंच तख्तां का सुख. ने 
का ख््ं दो पेसे से एक झाना प्रति घनफ़र से अधिक नहं, दो 
सकता । 

सामने के पृष्ठ पर एफ उत्तर किल्‍न का मानचित्र दियां गया है 
ओ फ़र्नीचर ओर पेकिंग वक्‍सों की लक के खुख ने के लिये 
यहुत उपयुक्त किहन दे : इस काम का सब साम न हिन्दुस्तान दी 
में €िसोी इंतोनि रिंग फ़। से पल सकता है। इसके वारे में 
झधिक जानकाण प्राप्त करने के लिये अफ़तर इनबाज सो. भिग 
ध्रांच फ़ारेस्ट रिसच इस्स्ट्ीस्यूट, देदगाइन को लिखिये। 
उन जगह! में जहाँ पर स्ट|म का काइ प्रवन्ध ने हो और किएन के 
बॉयलर का लगाता महंगा मालूम हो वहाँ एक रूरे नसूते की 
किन लगाई जा सकता दे जिसमें उसकी अपनी फ़र्नस या भद्ठी 
है।ता हे | यद्द «ो प्रकार को बनाई जा सकतो है । पक दद्द जिसमें 
घुओआ ओर गरमी छोटे छेरों से घुसकर साधे लकड़ी में पहुँच 
जाते हैं। दूसरा वद्द जिसमे ये चीज़ें पाइप में हो हर कमरे को 
गरम %रती हैं। पद्दिते नमूने को फ़तेल किलत का मानचित्र सामने के 
पृष्ठ पर दिया ग्या हे जिसमें किटत के साथ हो एफ और उसका 
ख्ात डजिस्म का फ़र्तेलया भी भी दिखाई गई है | यह लफड़ी 
के रहा टुकड़ों ओर बुरादे इत्यादि से श्रच्धों तगह जलाई जा 
रूकता है| चुत्ं ओर गरमी पास दी लगे हुए पानो के एक्क 
अप्राकृतिक भरने से होफर काफ़ी नमी अगते साथ ले ह.ते ई 
इगर फिर बच के पंखे दवर। चक्कर खाहर भीतर पहुँच जाते ह 
आर किटलत क गरम करते हैं । यद किएत देश्र:एून में घदुत सफल 
हुई है। इसमें सत्र वाली कितत ही के समात लड़ी सूर्बर्तः दे 
पश्त्तु आर से कुछ ऋाञी दो जाती है। इप प्रकार की किटा पर 
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चिताई १ लागत सहित कुल ४४०० रपपा रूच होता है। दूसरी 
प्रक/र की +७.ह। जिसमें घुआँ और गर्मी एक पाएप से हपरर गर्मी 
पेदा करती है इससे कम ख़च में तैयार ६) जाती है और 
बन.बर में भी ब:त सादा है। इसमें ०क यह भी लाभ है कि घुओँ 
इत्यादि नलों में वं। रहता हे इसलिये लडण्ड़ी काला नहीं होने 
पाती | यह किहय पंवे और (ना पंखे छतों प्रकार से चनाई जा 
सकता है ओर बिना पंखेचाला केवल १४०० रू में तैयार £ | 
सकती दे। पूप जानकाएं प्राप्त करने के लिये घुइ सौज़निग 
अफ़सर फ़ास्ट शिसिच् इन्त्टीव्यूट देहरादून को लिवजिये। 

सोज़ुति ब्रांच में उत उम्पीदवारों को किह। चलाने का काम 
भी सिखाया # ता है 3. किसी पेसी बिहत सम, जो तैयार दो जा 
रही हो, कम करने के अभिवाय से ट्रेपिंग के लिये यह श्ेज्े जाते 
हैँ। इत चीज़ों के यारे में सब पत्रद्यवह।र घुड सौज़ग झफ़सर 
फ़ारेस्ट रिलच इ-स्दी व्यू 5 देहरादुन से कोजिये। 





चाथा अध्याय 
( मसालीं द्वारा लकड़ी की सुरक्षा ) 


पेड़ के दाहर को कथ्यों लकड़ी बहुत जदरी खर:ब होनेवाजो होतो 
दे श्रोर थाड़े ही समय में गलने और कड़ा लाने से वर्चाद होने 
लगतो है । नदियों और समुद्रों के खारे पानी में भा ऐसे काड़े 
होते हैं जो जल्दी लकड़ी को खा जाते हैं | कुछ हक डे गो की गाछ 
( यानो भीतर का पक्की रूकड़ी ) अवश्य इतनी मज़बूत होना है 
कि हन बुगाइयों का दहुत समय तक साथना य.र है. जैसे 
झ्ाउ. न, साल, रूर्ख्र, देवदार , मेशु झा, धो या, पदल, पैडाक भौर 


[ रथ ] 
रोज़बुद इत्यादि | लेकिन बहुत लकड़ियाँ ऐसी हैं जो यथाथ में हत 
पुराइ | को नहीं सहन कर सकतीं और उ.बोी थोक ग्खते के 
लिय काम पें लाये जाने से पहले उन्हें रचा करनेवाल मणाले 
छर तेल इृत्प.दि लगा देता एक उत्तन उपाय दे | इन तेला से 
पेड़ की कच्चा लकड़ी पक्की लकड़ी को अपेता आरधिह्म मज़्दुत ६ 
जातो दे, क्याकि वद पोरस होते के के २ ण ऊार्फ़ी मात्र में तेल 
था पं लेती है। इस तरह क्या लकड़ी, जो बहुत कमज़ोर और 
बबाद होनेवाला होर्त; है, तेल पीकर खुछचित हो जाती हैं । 


मसालों से लकड़ी को रक्षा करने के तरीक़ 
इसके तीन तलैक हैं:-- 


(१) लकड़ी पर सिफ़ ऊपर से ब्रुश इत्यादे से मसाला लगा 
देना । 

) लकड़ी को मसालों में डुवाऋर निकाल लेना। 

)लकड़ी उ.) चढ़ी मर्शानों द्वारा दबाव के साथ मसला 
पद्े चना | 


( 
( 


२ 
ट 


१-- लकड़ी के ऊपर द्रश दत्य.टि से मसाला लगाना 


यह आम ता करा लक +ाी रक्ता बरतने का है जा जितना सरल है 
उतना हैं कम टिक ऊ भी है और पूणरूप से लक को नहीं यबा 
सकता। केंबल साध रण सावधानो के लिए इसले अवश्य लःभ 
डटारा जा सकता है | इसलिये यह उचित है कि 5 व रेसा करना 
हा तो थाड्री-थाड़ी देश याद वाग्बार लकड़ी ८र मसाला फेग्ते 
रहता चाहिये ओर आररभ में भी पहला लेप घूछने के बाद दूसरा 
लेप आर फेर देना चाहिये | परन्तु इसका ध्य,न रखना च.दिये कि 
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परिरक्षण उपचार के लिये खुल्ले कुण्ड का भाचत्र 


[ २६ ] 

लकड़ी अच्छी तरद रुख, हो | गौली लकह रक्षा करनेवाले 
मसाला को अच्छा + रह नहीं पो सकती | इपके श्रतिगिक्त सूखे 
और कहीं-कहाँ पर फ.ने से दौोमफ और घुन इत्यादि का फटी 
हुई जग्ही से अन्दर चल ऊ ने का भप रहेगा। यदह्द भी देख लेना 
चाहिये रि मसाला लगाने सेपहिते लकड़ी में घन इत्यादि का असर 
नह, नहीं ते वाहरकोी रच्ात्यस ऋ दात लक ड़ी के भीतर की करा बयी 
को न गोक स३.] | मलछाले को लकड़ी पर रूच गअ्र-्छाो तग्ह से 
लगाना चाहिये जिससे लक ही की दर ज्ञों »२ जोड़ा तऋ् अच्छी 
तरह मसःला पहुँच जाय ओर कोई स्थान खाली न रहे | प ना में 
तैयार किये हुए पाले मस ले को अपेक्षा तेल में पक हुए मसाले 
जस दियोजीट आयल अधिक लाभदायक होते है %रर यदि उनके 
गर्म पक्ता हुआ लगाया जाय तो और भा ऋष्छा है। परन्तु जब 
थाड़े है समय के लिये लकड़ी को चरद्चांता हो था लकड़ी पर 
चिफनाहद लगाना उच्चेतन समझा जाय ( ऊँसा कि पाकग 
वकसों में हस ठीक नहीं समभा जात' ) तो पेसा दशा में पनो में 
ला हुआ मसाला ही ८ीक रहेगा इसके लिए जुड. एम. ए, उल- 
मैन सापट और पएसकयू इत्गदि इसी प्रकार के मसाले हैं। एसफपू 
को ठंडा ही काम में लाया जाता है | दूसटे यह किवहुधा मसाले 
विभेली दवाओं से बनते हैं ' इस ले उत बक ली की लकड़ी को. जिनमें 
खाने-५ने को छोज़ें भेजनो है, एसे मसाला से बचाना चाहिर। 
. किर भी लकड़ी पर बाहर से मसाला लगाता लकड़ी कब. पूर्ण 
रुप से रक्ता नहीं कर सकता अं.र केंचल उसो दशा में उच्चित हो 
सकता है जय लकड़ी को मरना से बाहर काम में ला न हो | 
छुत और फ़श से मिलो हुई लकड़ियों में, जिन्हें मिद्ठा से 
लगा गहना होता है, अधिए अच्छी तरह मसाला लगाने को 
झावश्यकता द्वोता दे | 


[ ३० |] 


२--लक डी को मसालों में हब ना 

यह र्गोक्रालकड़ी के टन छू टे कारदारी हगेगों के लिये दहुत अच्छा 
है जोनतो लकड़ी को पकानेवलो दर ते दड़र मशौन खरीद सकते हैं 
छ.र न उत शनों में पक हुई लकड़ी को उँची क्रीमत दे सकते है. पक 
अच्छे दड़े नाप काटव ख्द कर उसमें मस:लाया तेल तैयार करके 
लक डू। को उप्में डात दिया जाता है। इसके लिये गम औी। ठंडा 
त्योक्ना म॒ हर है अथ तू टय या टेक में मसाला अभ्रर लकड़ा को 
डलकर उसमे नीचे ग्राग जलाते हैं »ंग १ ' ० से १८०" फ़ाग्नदाहर 
टेम्परेदर में उ3 ५ से ४ घंटे तक अ्र.छा तरह पकाते है। 3० के 
बाद आग को घोरे-घार टंडा होते देते हैं और जब लफडा उसके 
अर (र ब ठंडी धो जाती दे तो उसे € काह कर चट्ट में लगा 
देत हैं । 

यह असाठदो से मसाता नेत्र लकड़ियां के लिये एक 
सफकत तरोक़ा है | यदथदयप इस तरह भो लकड़ी में अ्रधिक 
भीतर तक असल : नहीं जा लफ़ता। फिर भां यह ठराक़ा रूकड़ा पर 
केवल ऊपरा हंप कर देने क। अपेक्ता कदीं अधिक प्रभावश.ला है। 
इस तराक़े से तमाम कच्ची लकड़! »ॉर वहुत कुछ पक्को भा 
कफ़ा मसाला पो लेता है और वड़ी पकानंवालो मशानों के न 
इन हुए यही तगक़ा उतके स्थात 4. कुड्ठ अंग तक ले सकता 
है । परावतार क्रियोज़ाद इत्या आमतौर पर इलो तरद्द 
लकड़ को दिये जते हैं। पप्न्‍तु रसकपू देने में पका ॥ कदापि 
नहीं चा है), क्‍यों के यद्द मसाला आँच पर खराब हो ज.ता है । 
इसलिये दो <ड़े व्व ल्यि बःयें, एक में केवल पानी २.र। कर लिया 
जाय ४र दूसरे में ठंडा र्सकयू रखा जाय। लकड़ा का पहढ़िले 
>ेज़ ग्रम पा. में डुदाइर फिर ठंडे एसक्यू ब,ल «व न डाल 
दिया जाय | इस प्रकार लवड़ी पर एसकपयू का काफ़ी असर पट 


+ के कर 
है नी] 





[ हे१ ] 
जायगा | यह पहिले दी बताया ज. चुरा दे # परसाते दिये जाते 
से पद्धिते लठ्डी को खय छुवः लेन, था देपे | 


३- लकड़ी को बड़ी मशीनों दरा दबाव के सथ 
मसाला देना। 


यह सबसे अधिक प्रभावशाली :र,क है। लेफिन इसके लिपे 
अधर खसाज़-सामान और बढ़े प्लागट को आवश्यकता है जो 
विभिन्न प्रकार के हो हैं | इ'में से प्रत्यक्त का वत। और उतको 
काम में लाने के तरीकों का य दे य. पर जिक्र किया जय तो र॒फ 
अलग पुस्तक वन जापरती । इसलिए नित लोगो का इससे सम्पन्ध 
हो वे ओर अधिक जानकारी नॉफ़ रिसर्च अफ़सर, कम्पाज़िट 
बुड एन्ड बुड प्रोज़रवेशन ब्रांच, क़ारेस्ट रिसच इत्स्थव्यूड, 
देदराइन से प्राप्त कर सकते है । 

फ़ारेस्ट रिसच इन्स्ट्रीट्यूट में लगभग सव निजारती लकड़ियों 
पर ये प्रयोग किये जा चुह हैं और दर प्रकार के मलालों और 
उनकी शक्तियों का हात माजूत किया जा चुफा दे जिसके बारे में 
जनता का पूरा खूचता द। जा सकता दे । 

लक्ड़ी को ग्क्वा करनवाले [व नन्न मस'ले | 

ये आजकल वहत सी फिस्मों के चन रहे हैं | कुछ कि त एफ 
प्रयोजन के लिए » ७३ हैं. दूसरे श्र कार के लिए उपयोगा हैं। 
परन्तु बगभग सभी में पिषती दवाएं विज्ञा दं त॑ हैं जिसले 
लकड़ा को हानि पहुँबानेवाले की हो, दी मर »र घुर इत्यादि को 
मार पक | कोलतवार क्रियोज़ोद आमतोर पर अधिक काम में 
लाया जाता दे । रु री 

को ततार कियज्ञोट ( ८0४-7४7-(।९०४०६० ) 
इसकी विशेषता यहां दे कि यद लकड़ी को द्वाति पहुँचानेवाजे 


[ ईर३ | 
कौ ड़ों को मारता दे और वयो ह यह तेज के समान दोता दे 
इसलिये लक; का किसी अंग तक पाता को सहते करने के 
योग्य बताता है । सम जलब यु अं.र टठौह मौवरओं में यद्ध बहुत 
समय तऊ लकड़ी में आता प्रभाव बताये रखतः है, पर+पु 
है दुष्तान की गत ग्ायहया में इसका प्रभाव कम ६ जाता 
हे यूरप व अमेरिका + देशों में “कोवत र क्रियो ज़ाट” एक सस । 
मसाला है मगर हिल्दुस्वात में कुछ महँगा थिलया है | साथ दी 
क्थ।कि बड़ी प्रशर प्लाग्ट मशंन भो, जो इसको सपझलता के साथ 
लकडड़ा में पहुचा सकता है. इस देश में बहुत क्रोम॥ है, इसलिये 
बीोततार क्रियाऊ।द का यहाँ उतना चलन नहदींहो सशाजिना कि 
दूग्प के देशों में | फिर भी टेर में लकी को पक्राकर उसे देने के 
लिये यद्द एक श्रव्डा मल्ताल, है। हिन्दुस्तान में साधारणतया 
कोलतार क्िशज़ोट ओर फ़्यूल आयल ( ९ ०। ) बराबर की 
मजा में मि।हुए बिकते हैं जिससे उसही क्रीमत उचितदो 
जाती है श्रोर उसकी कोड़ों को मामनेव ला शक्के भी बने रहती. 
है । परन्तु केवत फ़्यूत अयल (7८! ८) एक बढ़िया मछाजा 
नहीं हे । द क्‍ 
वृद तार क्रियोक्षोट ( (ए००१-7१७४-(।१९०५०६९) 

कुछु वष हुए 'बुड तार क्रग्रोज्ञोट! द क्षण डित्दुस्वान में बहुत 
अधिक क.म में लाया जाता था, परन्तु अब उसे अच्छा नहीं 
समझा जांता | थ्रनु भव से ल थि | हुआ कि बह कोशतार कछियोज़ोदर 
के समात अउद्ा नहीं । लक्डी से सम्वत्बिय घातु पर मो उत़का 
छझसर क्रियोज़ांट से अधि कथर छो।ा है । 

ज़क क्लोराइइ (2॥70०-८॥]0706) 

पानी में घोलो हुई दवाओं से लकी की रद करने में यद दवा 

र.घसे सस्ता दै, पर-तु लककई। पर इसका प्रभाव देर तक नहीं 


[ हेड्टे ] 


रहता ओर बहुत वर्षो या नम आबहवा में जल्दी खत्म हो जाता 
है। फिर भी लकड़ी को गलने से बचाने में यह अवश्य सफल 
हुआ है ओर जब लकड़ी छाया में रहे तो यह उसकी बहुत रक्षा 
करता है | इसे पानी में दो से पाँच प्रतिशत के अनुपात में मिला- 
कर काम में लाते हैं । 
सोडियम फ़्लोराइड 5000॥7 प्र १6. 

यह लकड़ी के कीड़े मारने के लिए एक बहुत विषेली दवा हे, 
इसलिये इसे पानी में दो से चार प्रतिशत के छहिसाव से मिलाना 
यथेष्ट होता है | परन्तु इसका प्रभाव भी लकड़ी पर अधिक दिनों 
तक नहीं रहता और प्रतिकूल मौसम में यह बहुत जल्दी अपना 
प्रभाव खो बैठती है । 


यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि चूना सोडियम फ़्लोराइड” 
के प्रभाव को खोनेवाली चीज़ है, इसलिये घोल का तथ्यार दरते 
समय ऐसा पानी काम में न लाया जाय जिसमें कैलशियम हो । 

कापर सलफ़ट (0०[/007 87[096८ 

यह भी लकड़ी में पेदा होनेवाले कीड़ा का विक्रट शत्रु है। 
यदापि इसका प्रभाव भी अधिक समय तक नहीं रहता, दूसरे 
क्योंकि यह लोहे को खा जानेवाली चीज़ है, इसलिये इसको बड़े 
प्तान्य के द्वारा प्रयोग करना स्वयं मशीन को हानि पहुँचाना 
है | चूना इसके प्रभाव को भी मिटाता है इसलिये जहाँ लकड़ी को 
शोरेबाली ज़मीन से मिले हुए रखना हो. तो इसका प्रभाव जाता 
रहेगा । द 


मरक्यूरिक क्लोराइड ](८०:८प्रावं: ००7१८. 


, लकड़ी के कोड़ों के लिये यह बहुत विषेली है | आदमी 
ओऔर पशुओं के लिये भी उतनी ही चियेली होने के कारगर 


[ शे४ | 


इसका अधिक काम में न लाया ज्ञा सका ; यह धातु को 
भी काटती है| 


ज़ड. एम, ए. 2. !0॥. ४. 
( अर्थात्‌ ज्ञिक-मेटा-आरसेनाइट 20-॥९9-७78९॥76 ) 


यह मिलेजुले नमकों को पानी के साथ लकड़ी में पहुंचाने 
के लगातार प्रयत्नों का फल है। यदद यथाथ में पानी में तो नहीं 
घुलता किन्तु तेज़ाबों में घुल जाता द्वे और उड़नेवाले तेज़ाबों 
जैसे सिरके के साथ आसानी से लकड़ी में समा जाता है | जिसके 
बाद तेज़ाब उड़ जाता है ओर नमक लकड़ी में बाक़ी रद्द जाते 
हैं। यह सम्मिभ्रण अमेरिका में बहुत प्रयुक्त होता है, परन्तु हिन्दु- 
स्तान में इसका चलन अधिक नहीं है । 

एसक्यू 85८प 

इस पेटेन्ट के विभिन्न पदाथ आरसेनिक पेन्योक्स।इड /९5९0 
ए०7ा०ंपे०, कापर सलफ़ेट ८०99०" 8790९ और वोडे- 
शियम डाइक्रोमेट ?०8595]प7 06]९0॥70॥79/6 हैं। यह सम्मिश्रण 
दोमक ओर घुन इत्यादि को रोकनेवाला, गलने से बचानेवाला और 
क़रीब-क़रोब लकड़ियों की सब बीमारियों पर प्रभाव रखनेवाला 
है । इसकी तीसरी दवा पोटेशियम डाइक्रोमेट 70(25अंप्रा॥ 
0]0८070779(८ में कीड़ा को मारने के अतिरिक्त एक विशेषता यह है 
कि यह पहली दोनों दवाओं के प्रभाव को लकड़ी में अधिक समय 
तक स्थिर रखती है | इस योग को मालूम किये हुए अभी दस ही 
वर्ष हुए हैं, परन्तु इतने ही समय में यह अच्छी तरह सिद्ध हो 
गया कि यह इस प्रयोजन के लिये सबसे अच्छी दवा हैं। इसमें 
एक यह भी विशेषता है कि यह सम्मिश्रण ठंडा काम में लाया जाता 
है और इसके लिये आग ओर बड़ी प्रेशाप्तान्ट ( मशौनों ) की 
बिलकुल आवश्यकता नहीं, जैला कि क्रियोज़ोट के सम्मिश्रण के 


[ ३५ ] 


लिये आवश्यक है | यद्यपि इस प्रकार ठंडी दशा में दिये जानेवाले 
मसालों के विरुद्ध यह संदेह रह जाता है कि लकड़ी में पहले से 
मौजूदा बीमारी के कीड़ों में सेशायद्‌ कुछ वाक़ी रह जाय, जब कि 
आग पर पकाये जानेवाले मसालों द्वारा लकड़ी का सब 
बीमारियों से मुक्त हो जाना निश्चय हो जाता है । 

इसके अतिरिक्त ओर भी कई एक पेटेन्ट कम्पाउंडों का 
आविष्कार हो चुका है, जिनमें सोलिगनम ( 50॥87प7॥ ) अधिक 
प्रसिद्ध है। यह क्रियोज़ोट के ढंग की एक चीज़ है जो छोटे कामों में 
पालिश के समान बहुत उपयुक्त हे, चूंकि विभिन्न रंगों में मिलता 
है ओर जरदी सूखनेवाला भो है। परन्तु यह कुछ क्लीमती होता 
दे जिससे बड़े कामों में इसका प्रयोग अधिक खर्चीला हो जाता 
है। इसके स्थान पर एक देशी चीज़ भी तय्यार की गई है जिसका 
नाम क्रियोज़ान्ट ८८०5७॥६ है | यह सेना-विभाग में छुप्परवाली 
बारिकों के ढाँचों पर ब्रुश से लगाये जानेवाले रक्षात्मक मसाले के 
तौर पर स्वीकृत की जा चुकी है। फ़ारेस्ट रिसच इन्स्टीव्य ट में 
भी जो प्रयोग इस पर किये गये, उनके अनुसार यह सोलिगनम 
का एक श्रच्छा बदल सिद्ध हुई है। दुसरी प्रसिद्ध वस्तु क्यूप्रीनोल 
( ८५)॥४॥० ) है जो लकड़ी के अतिरिक्त और कामों में भी प्रयोग 
दोती है परन्तु हिन्दुस्तान में अधिक पसन्द नहों हुई । 

इस तरह के ओर भी कई सम्मिश्रण हैं जिनकी परीक्षा फ़ारेस्ट 
रिसर्च इन्स्टीव्यूट में की जा चुकी है, जैसेः-- 


मोटेन्ट-07(9॥ णए्टलस सोल्यूशन-2 (98 50प- 
बेलिट-0९!॥( ५) 
हीोलीनिट-79५]79( जोडेलाइट-] 00९॥६९ 
पन्टीसाइड-2300८ साइडरोलियम-50670]6प7 
पकज़ोल-2)०2०! ब्रनोलियम-37प70]6प॥7 


बरोल-320! क्रज़वायल-(.7९50५]९ 


[| ४६ ] 


वुलमेन साल्ट स- ४४ ०]॥87 595 एनथोल-री.[ [0] 


प्रीज़ रचोल-7९5८7४०) कनसेन्ट्रोल-(-0९श॥६70] 
इम्प्रगनोल-]7[)70/2770] लिगनोलाइट-[.870]0८ 
टेक्टाल-९९४॥। संलक्योर-(-९0।८५7८ 


क्रोरनापथेलिस-(-॥]0॥79[)/॥- डोरोल-) पा0! 
79]९0॥05 

इन मसालों में से हर एक का पूरी विशेषता ओर गुण मालूम 
करने के लिये फ़ारेस्ट रिसच इन्स्टीट्यूट, देहरादून को लिखना 
चाहिए | 

कच्ची लकड़ी के धब्बे 090-9889॥॥5 

लकड़ी को तेल और मसालों से रक्षा करने के संक्षिप्त 
वर्णन को समाप्त करने से पहल आवश्यक प्रतीत होता हे कि पेड़ 
के बाहर को कच्ची या सफ़दर लकड़ी के बिगड़ रंग और धरब्बों 
के बारे में कुछ बताया जाय | ये धब्वे उन वारीक कोड़ों के होने 
का प्रमाण होते है जो रेशों के बीच महान कोठरियों में अपना 
भोजन पा लेते हैं, परन्तु किसी प्रकार लकड़ीं की शारीरिक 
बनावट को कोई हानि नहीं पहुंचाते, केवल यही कि कुछ बदरंगी 
ओर बदसूरती पेदा कर देते हैं। बहुत से लोग इस बद्रंगी के 
कारण लकड़ी को ख़राब समभने लगते हैं, यद्यपि ऐसा नहीं है। 

हस बुराई से बचाने के लिये पेड़ की चिराई और कटाई के 
बाद लकड़ियों को नीचे लिखे हुए लोशन में डुबा लिया जाय । 


वोरेक्स ( 3 (।9 ४ ) "००० ०००१०००० -+०४००० प्र प्रतिशत 
लिगनासान ( [.87454॥ )'“२ प्रतिशत 


डुइद्साइड ( !)090006 )“* *“*“*४ प्रतिशत 
सेन्टाब्राइट ( ०970/77/6 )'”"'*“*“०'८ प्रतिशत 
पेसा करने से लकड़ी इस बद्रंगी और उसके साथ बहुत-सी 
खराबियों से बच जाती हे । 


[ रे७ ] 
लकड़ी को आग सहने योग्य बनाना 


लकड़ी जल जानेवाली चीज़ है, फिर भी इमारता आवश्यकताओं 
के लिये इतनी उपयुक्र है कि कई वातों में वह लोहे ओर कंक्रीट 
से अच्छी समझी जाती है । आग में कुलसना और जल जाना 
एक अवगुण है, परन्तु जिन मकानों में आग लग जाती है उनमें 
साधारणुतः यह देखा गया है कि आग का सह न सकने से लोहे 
के गडस तक बुरी तरह एंठ जाते हैं और लकड़ी जलते-जलते 
भी सीधी रहती दे और अपने बोक को सँभाले रहती है । 
यदि लकड़ी को उचित रूप से काम में लाया जाय ओर 
उस पर बढ़िया रोग़न ओर पेन्ट किया जाय, तो वह बड़ी हद तक 
आग को सहन करने के योग्य हो रूकता हे । लड़ाई के समय में 
हवाई हमलों की अधिकता और आग लगने का भय वढ़ जाने के 
कारण यह वस्तु ओर भी महस्त्वपूण हो गई है । 
ज्कड़ी के लिये एक अच्छे आग सहन करनेवाले मसाले में 
नीचे लिखी हुई विशेष ताएँ होनी चाहिए-- 
(१ ) वह अपना प्रभाव स्थायी रूप से लकड़ी म॑ स्थिर रख 
सके । 
(२) वह उन मसालो के घिपरोत न हो, जो ल कड़ी का गलने- 
सड़ने से बचाने के लिये दिये गये हो । 
( ३ ) उसको लगाने के बाद लकड़ी को वानिश, पालिश करने 
में कोई कठिनाई न हो । 
( ४ ) वह लकड़ी को कमज़ोर करनेवाला या उससे सम्बन्धित 
घातुश्रों को खानेबाद्ाा न हो । 
(५ ) वह नमी को पीनेवाला न हो । 


(६ ) बह सस्ता ओर कम ख् भी हो । 


[ बदले |] 


अभी तक कोई उपाय ऐसा मालूम नहीं हुआ, जिसके द्वारा 
लकड़ी को पूण रूप से आग सहने के योग्य बनाया जा सके, फिर 
भी कुछ दवाएँ और पेन्ट इत्यादि ऐसे अवश्य हैं जो बहुत कुछ 
लकड़ी को आग पकड़ ने से बचाते हैं। इन्हें दो प्रकारसे काम में 
लाया जा सकता हैः-- 

पहले वह जिनमें लकड़ी को पकाते या डुबोकर निकालते हैं । 

दूसरे वह जो पालिश की तरह ऊपर फेरे जाते हैं । या ख्लास 
लकड़ी के पालिश ही में मिला लिये जाते हैं । 

लकड़ी को डुबोकर निकाल लिये जानेवाले मसाले प्लान्ट द्वारा 
पकाकर दिये जानेवाले मस्तालों से सस्ते रहते हैं और आग से 
बचने के लिये मामूली तोर से यथेष्टठ हैं। इस काम के लिये एलमो- 
नियम सलफ़ेट, एमोनियम फ़ासफ़ट, एमोनियम कारवोनेट, 
पएमोनियम सलफ़ेट, बोरेक्स, बोरिक एसिड, मेगनेशियम 
क्लोराइड, मेगनेशियम सलफ़ेट, सोडियम एसीटेट ओर सोडियम 
सिलोकेट भें से हरणक उपयोगी हैं | परन्तु इनके प्रयोग में अधिक 
सावधानी की आवश्यकता हे । इसलिये इन्हें सावधानी से काम 
में लाये जाने के बारे में फ़ारेस्ट रिसच इन्स्टील्य 2, देहरादून से 
पूरी सूचना ले लेना आवश्यक है, जिससे लकड़ी फो लाभ पहुँचने 
के स्थान पर हानि न हो जाय । 

दूसरे, बाहर से पेन्ट या रोग्रन का तरद्द लगाये जानेवाले 
मसाले बनाने और प्रयोग करने में वहुत सरल हैं और आग 
से साधारण वचाव के लिये काफ़ी होते हैं ।जब लकड़ी अन्द्र 
काम में लाई जाय, यानी वर्षा और सूथ से उसका सामना न पड़े, 
चूने का पानी या कैलसिमिन, सोडियम सिलीकेट ओर साधारण 
नमक मिलाकर लगाना भी इस काम के लिये अच्छे होते हैं । इस 
प्रकार का दूसरा योग जो कई बष से अमेरिका में काम में लाया 
जा रहा है, यह दे कि २ बुशल चूने के पकते हुए पानी में मिलाया 


[ ३६ ] मु 


जाय और वतन का मुँह बंद रखा जाय, फिर उसमें थोड़ा सा 
नमक मिला दिया जाय, इसके बाद तीन पोंड चावल के आटे 
की लेई बनाओ ओर इस मिश्रण में फंटते हुए मिला दो। साथ 
ही | पोंड स्पेनिश हाइटिंग 502079॥ ४७॥४४४ और १ पॉड 
सरेश अलग पानी में घोलकर तैयार रखो और उसमें मिलाते 
जाओ । फिर इस कुल तेयार किये हुए मिश्रण को एक सप्ताह तक 
इसी प्रकार रहने दो | बाद में जब आवश्यकता हो तो आग पर 
गम करो और ब्रश से लकड़ी पर फेरते जाओ | 

बाहर प्रयोग किये जाने की दशा में जब लकड़ी को धूप ओर 
वषों का सामना कर ना हो तो उसके लिये आग से बचानेवाला 
प्रभावपूण रोग्रन या पेन्ट बनाना कठिन है। यद्यपि बहुत से 
बाज़ारी मसाले इस काम के लिये मिलते हैं, और तैयार भी 
किये ज्ञा सकते हैं, परन्तु ये सब नाममात्र को हैं । सच तो यह 
है कि अभी तक कोई ऐसा मसाला नहीं मालूम किया जा सका 
जो लकड़ी को बाहर प्रयोग में लाये जाने पर पूण रूप से आग से 
बचा सके । 

फिर भी इस काम के लिये जो मसाले मार्केट में हैं उनमें 
“सेलन” “इन्ट्राबीोन”, 'आइटेक्स'' ओर “पोरसिला” अधिक 
प्रसिद्ध हैं । और यदि थोड़े-थोड़ समय बाद उन्हें लकड़ी पर लगाते 
रहें तो निश्चय है कि कुछ अंश तक लकड़ी में आग सहन फरने 
का शक्ति बाक़ी रहे | इसी प्रकार यह योग भी उपयोगी हैं :-- 


मैगनेशियम आओक्साइड *''''''**' पक कट. भाग 
लोशन भेगनेशियम क्लोराइड ( घनत्व १०२ )”“*“२ भाग 
पस्वेसटोज़ ( बारोक पाउडर )" ' “१ भाग 


अत में इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि इन मखालों 


से दृच्छालुसार लाभ प्राप्त करने के लिये लकड़ी की मोटाई 
जितनी कम हो, उतना ही अच्छा हे जिससे मसाला अच्छी तरहद्द 
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खप जाय | बहुत मोटी लकड़ियों में मसाला ज्यादा अन्द्र तक 
नहीं जाता । 
पॉचवों अध्याय 
( आम हिन्दुस्तानी लकड़ियों का वणन ) 

अब हम संक्तिप्त रूप से हिन्दुस्तान की साधारण लकड़ियों 
का वर्णन करगे जिसमें उनके वज़न, सूखने की दशा ओर उनके 
प्रयोग इत्यादि के बारे में बतमान ग्वोज़ों को थोड़े से शब्दों में 
प्रकट किया है । 

धधिक जानकारी रखनेवालों को मालूम होगा कि बहुत सी 
लकड़ियों के वणन में पुरानी पुस्तकों में जो वर्णन दिया हुआ दे 
उससे कहां-कहीं अन्तर हो गया है, जिसका कारण यह हे कि 
फ़ारेस्ट रिसच इन्ह्टीख्यट में किये हुए प्रयोगों ओर खोजों के 
अनुसार जो चीज़ पहली पुस्तकों में ग़लत सिद्ध हुई उनको 
ठीक करके अधिक सदी वात बताने का प्रयत्न किया गया हे । 

लकड़ी की जो क़ीमते लिखी गई हैँ, उनके बारे म॑ यह याद 
रखना चाहिए कि क़ीमतें बहुधा घटती-बढ़तों रहती हैं । 
इसलिये भाव को केबल अन्दाज़ के रूप में समझना चाहिए । 
दूसरे जहाँ क्लीमत फ़ी टन दी गई है, उसका तात्पय ५० घनफ़ुट 
लकड़ी से है । 
एबीज़ पिन्डो 2.०4९5977070छ 


व्यापारिक नाम--फ़र, देखी नाम राई, परतल, बद्र, रेवर 
ओर टास । 

वज़नः--लगभग रे३ पोौंड प्रति घनफ़ीट हवा में सूखने के बाद 

लकड़ी का दशा-इस पेड़ की लकड़ी चिकनी सफ़ेद कुछ बादमी 
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रंग की होती है, कच्ची ओर पक्की लकड़ी के रंग में कोई अन्तर नहीं 
होता। बहुत नम, कटाई-चिराई में आसान, परन्तु गाँठदार लकड़ी 
है और अच्छी लम्बाई में कोई टुकड़ा भी ऐसा नहीं मिलता जिसमें 
गॉठ न हों। फिर भी यदि गांठ अधिक बड़ी नहां तो कोई बुराई नहीं। 
यह देखने में स्प्रस से मिलती-जुलती है और वहुधा डसी में 
मिली हुई विकतो है । 
खुखाई:--यह हवा में सरलता स सूखनेवाली लकड़ी हे, परन्तु 
गीली दशा में फफूदी जल्दी लग जाती हे ओर कुकुरमुत्त 
निकल आते हैं । इसलिए चिराई के बाद इस खुखाने में जढदी 
करनी चाहिये | इसका चट्टा गोदाम के वाहर भी लगा सकते हैं। 
किन्तु उसे ऊपर से अच्छी तरह ढॉक देना चाहिये जिससे वर्षा 
ओर धूप से बचा रहे ओर लकड़ी फटने या तड़कने न पाये । यहद 
लकड़ी किन में भी बहुत अच्छी तरद्द सूखती है। 
मज़बूतीः--यह चौड़ के बराबर मज़बूत होती है ओर यद्यपि 
देवदार से कमज़ोर है, परन्तु स्प्रस से अधिक मज़बूत है । इसकी 
शक्ति के बारे में पूर्ण जानकारी के लिये पुस्तक के अंत में दिये हुए 
चित्र को देखिये । 
पायदारीः--फ़र पायदार लकड़ी नहीं हे ओर इसको जरूदी दीमक 
या घुन लग जाता है, विशेषतः जब लकड़ी ज़मीन के बहुत समीप 
या उसमें गड़ी हो | देहरादून में क़त्रिस्तान के ढंग पर तजुब के 
लिये इस लकड़ी के जो टुकड़े ज़मीन में गाड़े गये, उन्हें केचल दो 
वष के भीतर दौमक चा< गई, इसलिये जब इसे रेल के स्लोपर 
के ढंग पर या किसी पेसे ही बाहर के काम में लाया जाय तो 
अच्छी तरह रक्षात्मक मसाला और तेल इत्यादि लगाकर प्रयोग 
करना चाहिये। परन्तु इसका ध्यान रहे कि फ़र कठिनता से 
मसाले को लेती है ओर उसका बहुत कम प्रभाव पड़ता है इस- 
लिये खुब भीगनेवाला मसाला देना चाहिये । 
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ओज़ारों से अनुकूलताः--बहुत नर्म और बहुत आसानी से 
कटने-चिरनेवाली लकड़ी है । 

प्रयोग:--फ़र एक वहुत उपयोगी हल्की लकड़ी है। यह पेकिग 
बक्स, पासलों और फलों के छीपों के लिये बहुत उपयुक्त है और 
सफ़री हल्के सामान, केंम्प, फ़र्नीचर इत्यादि के लिये अच्छी हद । 
अपने वज़न के अनुसार काफ़ी मज़बूत भी है। हिमालय के 
पहाड़ी क्षेत्रों में इसको मकानों पर खपरेल की जगह लगाते 
हैं और यदि कोई अच्छा तेल लगाकर प्रयोग कर दो इस 
प्रयोजन के लिये बहुत अच्छी लकड़ी है । यह हिन्दुस्तान की 
उन दो-एक लकड़ियों में से हें जो हवाई जहाज़ बनाने में काम 
आरा सकती है | पंजाब-रेलवे इसको मसाला देकर स्लीपरों 
में प्रयोग करती है | इसकी प्लाई की लकड़ी भी बनाई जाती है; 
परन्तु गाँठे अधिक होने से इस काम में वहुत कठिनाई रहती है। 
इससे बढ़िया क़ागज़ बनता है, परन्तु दियासलाई के लिये अधिक 
उपयुक्ल नहीं हे । 

मिलने का स्थानः--पं जाब, काश्मीर, टेहरी गढ़वाल ओर उत्तरी 
हिन्दुस्तान के दूसरे पद्दाड़ी जंगलों में बहुधा मिलती है, 
परन्तु अभी इस लकड़ी का अधिक प्रचलन नहीं हे इसलिये 
हर जगह नहीं मिलती | परन्तु यह अनुमान क्रिया गया है कि यह 
सालाना तीस हज़ार टन के लगभग प्राप्त की जा सकता है | इस 
लक ड़ो का प्रयोग पेकरिंग बकसों में शीघ्रता से बढ़ता जा रहा है। 
यह आम तौर पर स्‍लीपरों के साइज़ में जेहलम, वज़ीराबाद, 
लाहोर, ढिलवान, दुराहा, दृरद्वार और जगाघरी इत्यादि जगद्दों 
से मिलती है । यदि इसके भाप्त करने में कठिनता हो तो चौीफ़ 
कन्ज़रवेटर आफ़ फ़ारेस्ट या कन्ज़रवेटर आफ़ फ़ारेस्ट यूटिलाइ- 
ज़ेशन सर्किल बारामूला काश्मीर को लिखना चाहिये । 

द्रः-:फ़र ज़्यादातर स्लोपरों के रुप में मिलती है, 
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कहीं-कहीं अच्छे बड़े न्वप के लट्ु भो मिल जाते हैं, विशेषकर जेह- 
लम (पंजाब ) से क्रीमत उचित होती है और ६ आने स १२ आने 
प्रति घनफुट के द्विसाब से मिल जाती हे । 


सस्‍लीपरों की सूरत में फ़र के साथ “स्प्रूस”” के सलीपर यहुधा 

मिले-जुले रददते हैं । 
एकॉसया अरेविका 20०३०१७ 8॥3098 

व्यापारिक नाम;--बबूल । देसी नामः--बबूल, कीकर, गोवली, 
बबूर, करोवेल इत्यादि । 

वज़नः--हवा में सूखने के बाद लगभग ५२ पोंड प्रति घनफ़ुट । 

लकड़ी की दशाः--कच्ची लकड़ी भूरे रंग को कुछ सफ़ेदा लिये 
हुए अधिक चोड़ी होती है। पक्ती गहरे बादामी या ब्राउन रंग की 
होती है और उसमें हहकी स्याही की सी धारियाँ पड़ जाती है । 
लकड़ी में कोई गंध या स्वाद नहीं होता है | रेश एक दूसरे सं 
खब गुथे हुए और टेढ़ें होते हैं | बबूल की बहुत-सी किसमें 
हैं। अधिक प्रसिद्ध ते लिया और कोरिया हैं। तेलिया कोरिया से 
अच्छी समभी जाती है । 

सुखाई:--बबूल ऐसी लकड़ी है जो उचित सावधानी के साथ 
हवा में सरलता से खुखाई जा सकती हे। बरसात के अंत में 
इसकी कटाई-चिराई करके खूखने के लिये चद्दा लगवा देना 
चाहिये । यदि आवश्यकतानुसार गर्मियों में सुखाना हो, 
तो अच्छे बन्द गोदाम में चद्दचा लगवाना चाहिये जिससे सूखी 
हवाओं से लकड़ी के फट जाने का भय न हो | बबूल के दो इंची 
मोटे तरुते एक्र साल के अन्दर हवा में सुखाये जा सकते हैं | यह 
लकड़ी किन में भी बहुत सरलता से सूखती है । 

मज़बूतीः--बबुल बहुत कठोर और मज़बूत लकड़ी है । यह 
सागोन से दुशुनी कठोर और चोट व धक्का सहने में उससे भी 
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कहीं अधिक हे । ब्योरे के लिये पुस्तक के अंत में दिया हुआ 
चित्र देखिए । 

पायदारीः--कच्ची लकड़ी पायदार नहीं होती, पक्को बहुत 
मज़बूत होती हे, परन्तु साल ओर सागोन से कम । 

अब तक बबूल को बिना फिसी रक्षात्मफ मसाले के प्रयोग 
किया जाता था| परन्तु अनु भव से ज्ञात हुआ कि रक्षात्मक मसालों 
ओर तेल इत्यादि के साथ यह लकड़ी तमाम बुराइयों का सामना 
कर सकती है | इन्स्टीख्यू2 के क़ब्रिस्तानी प्रयोगों में यह तीन 
साल चली । 

ओज़ारों से अनुकूलताः--बबूल गीली दशा में कटने-चिरने में 
सरल, परन्तु सूखने पर कठोर हो जाता है, फिर भी रज़ारों के 
लिये ज्यादा कठिन नहीं होता और हाथ या मशौन से दोनों तरह 
सरलता से कट छेट सकता है । इस पर काफ़ी सफ़ाई आती है 
ओर कुछ मेहनत के साथ पालिश भी खूब हो जाता है । 

प्रयोग:--बबूल जलाने के लिये वतौर इधन के वहुत पसन्द 
किया जाता है । इसका कोयला भी अ्रच्छा होता है और हर बष 
बड़ी मात्रा में इस काम में लाया जाता है । गॉववालों की 
आवश्यकताओं में बेलगाड़ी के मुख्य भाग--ढाॉँचा, पहिये, 
घुरे, बॉँक और खेती के ओऔज़ार-हल, पाया बनाने में बहुत 
काम आनेवाली लकड़ी है | यह बहुधा औज़ारों के दस्ते बनाने में 
भी काम आती है ओर डेरो-तम्बुओं के लिये भी इसके खँटे बहुत 
अच्छे बनते हैं। रेल के कामों में भी जहाँ कहीं कठोर लकड़ी की 
आवश्यकता होती है तो बबूल को काम में लाते हैं| खानों के लिये 
इसके खम्भे भी अच्छे बनते हैं | तात्यय यह है कि जब मज़बूती के 
साथ-साथ कठोरता की भी आवश्यकता हो, तो यह एक उत्तम 
लकड़ी है । 

मिलने का स्थानः-बबूल के छोटे ही लट्टे मिलते दें, किन्तु 
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कहीं-कहदीं बड़े भी मिल जाते हैं | यह हमारे देश के खश्क भागों में 
हर जगह होता है, विशेष रुप से सिन्ध के प्रान्त में बहुतायत से 
पाया जाता है | इसके लिये कन्ज़रवेटर आफ़ फ़ारेस्ट कराची या 
यूटिलाइज़शन अफ़सर बम्बई, मद्रास, सी. पी., यू. पां. इत्यादि 
को लिखना चाहिये | 

द्रः--वबूल के छोटे लट्ु ही अधिकतर बिकते हैं, जिनकी 
गोलाई ५-६ फ़ीट होता है। कुछ स्थाना से १८ फ़ीट तक लम्बे ओर 
८ फ़ीट तक गोल लटु भी मिल जाते हैं। अच्छे लट्टीं की क़ीमत 
७४५ रू० प्रतिटन या कुछ अधिक होती हे। परन्तु घटिया ले 
३० से ५० रू० प्रतिटन तक मिल जाते हैं, ओर यू. पी. में बैलगाड़ी 
में काम आने लायक लकड़ी २० रू० प्रतिटन तक मिल जाती है । 

एकेसिया केटेचू 0 ९०३८३३ ९४८८४ 

व्यापागिक नामः--कच । देखी नामः-खैर, काकू, कन । 

वज़नः--५५ से ६४ पों० प्रति घनफ़्ट (हवा में सूखने पर )। 

लकड़ी फी दशाः- कच्ची सफ़द, चिकनी और अधिक चौड़ी होती 
है | पक्ती लकड़ी मटमैली, बादामी रंग की होती है, जो हवा लगने 
पर गहरा रंग पकड़ लेती है । यह एक बहुत कठोर और भारी 
लकड़ी है | इसमें कोई विशेष गंध या स्वाद नहीं होता । रेशे सीधे 
ओर किसी अंश तक घने द्ोते हैं | इसके रेशों के वीच एक सफ़ेद 
रंग की वस्तु चिपकी रहती है, जो खेरसल कहलाती है ओर 
स्पष्ट दिखाई देती है | यह विभिन्न प्रान्तों में भिन्न-भिन्न आवश्यक- 
ताओ में काम आती है । यू, पी. में इससे मुख्यतः कत्था 
बनाने का क्राम लिया जाता है । परन्तु लकड़ी के रूप में कच 
अधिक उपयोगी नहीं दे । 

सुखाई:--सूखने के लिये कच माध्यमिक श्रेणी की कठोर लक- 
ड़ियों में गिनी जाती है। इसलिये इसे चीरने में जरदी करनी 
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चाहिये, क्योंकि गीली दशा में यह सरलता से चिर सकती हे, 
सूखने पर यह वहुघधा सिरों पर से फटती है । बीच में भी महीन 
दरार पड़ जाती हैं, यदि इसे मोटे तरूतों ओर बगों के नाप में 
सुखाया जाय | इसकी चिराई बरसात के अंत में करके नम 
मोसम में सुखाना अधिक उचित दे, नहीं तो गम और खुश्क 
मौसम में चद्ट को अच्छी तरह ढककर खुखाने की आवश्यकता 
होगी | दो इंची मोटे तरूतों को हवा में खुखाने में एक वष के लग- 
भग लग जाता है । किहन में सुखाने में कोई कठिनता नहीं होती । 

मज़बूती:--कच बहुत मज़बूत ओर कठोर लकड़ी है। यद्यपि 
देहरादुन में अभी इस वात की पराक्षा नहीं की गई कि यह कितनी 
मज़बूत है, परन्तु त्रहों तक विचार किया जाता है यह बबूल जैसा 
या उससे कुछ अच्छी लकड़ी हे | 

पायदारीः--इसकी कच्ची लकड़ी तो मज़बूत नहीं होती,परन्तु पक्की 

लकड़ी की आयु अधिक हांती है। पियसंन साहब के कथनानु सार 
बहुत अधिक समय तक भी न तो इसमें दौामक लगती है और न 
बदरंगी पेदा होती हैं। बहुत से मन्दिरों में इसकी चीज़ सैकड़ों वर्ष 
से ज्यों की स्यां पाई गई हैं ओर पानी के जहााज़ों में भी यह बहुधा 
सफल प्रमाणित हुईं हें | देहरादृल में किये गये क़न्निस्तानी 
प्रयोगों में तीन चप बाद इसकी पाँच लकड़ियों में तीन विलकुल 
ठीक पाई गई ओर दो को नाममात्र को दोमक लगा था| 

ओज़ारों से अनुकूलताः--कच ओऔज़ारों के लिये कठोर लकड़ी 
है ओर चिराई-कटाई में बहुत मेहनत लेती है, विशेष रूप से उस 
समय जब लकड़ी पुरानी और सूखी हो, लमीप-समीप दाँतोंवाला 
भारी आरा इसको चीर सकता है | इसी प्रकार दूसरे कामों के 
लिये भी भागी औज़्ार इस पर अच्छी प्रकार चलते हैं। इसमें 
सफ़ाई स्व आती है और पालिश भी अच्छी चढ़तो है । 

प्रयोग:--अभी तक इस लकड़ी को अधिकतर कत्था ही बनाने 
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के काम में लाया जाता है । परन्तु यह बैसे भी एक अच्छी लकड़ी 
है ओर जहाँ कद्दीं पाई जाती है वहुत जल्दी बिक जाता हैं । लोग 
इसके मकानों के खम्भे बनाते हैं। धान कूटने के सूसल, कोल्ह, 
हल, तम्बुओं की खेँटियाँ, पाये और नाव इत्यादि को लकड़ियाँ 
इसकी वहुत अच्छी रहती हैं । 

मि० किनस इसको ओऑज़ारा के दस्तों के लिय वहुत अच्छी 
लकड़ी वताते हैँ | क्योंकि तमाम ऐसे कामों के लिये जिसमें मज़- 
बूती की आवश्यकता होती है, यह लकड़ी वहुत उपयोगी सिद्ध 
होती है, इसलिये लोग इस हाथोंद्दथ खरीद लेते हैँ ओर यह 
स्थानीय ख़रीदनेवाला से नहीं बचने पाती । 

मिलने का स्थानः- कच हिन्दुस्तान के खुश्क ज़िला में हर 
जगह थोड़ी-थोड़ी मिल सकती है। इसके बड़े लट्ट नहीं मिलते, 
छोटे टुकड़े जो कत्थेवालों और दूसरी साधारण आवश्यकताओं 
के लिये यथेष्ट हों, मिल जाते हैं। इसका पेड़ यू. पी.. बंगाल, सा.पी., 
मद्रास, बम्बई, आसाम, विहार, उड़ीसा और पंजाब के भी कुछ 
हिस्सों में पाया जाता हैं। विशेष जानकारी के लिये इन्हीं प्रान्तों 
में से किसी प्रान्त के कन्ज़रवेटर आफ़ फ़ारेस्ट को लिखिये । 

दरः--कच की क़रीमत लकड़ी से अधिक उसकी इस विशेषता 
पर निभर है कि उसमें से कत्था कितना निकाला ज्ञा सकता 
है । इसलिये जिन टुकड़ों पर खेरसल यानी सफ़्द रंग की वस्तु 
अधिक होती है तो उसकी अधिक क्रीमत होती है, यद्यपि इससे 
लकड़ी में कोई विशेषता नहीं पेदा होती । पिछले ४ ५ वर्षों में 
यू. पी. में इसकी क़ीमत हे रु० से १४ रु० तक प्रति पेड़ रहा है । 
( सन्‌ १६३७ ) बंगाल में बक्सा डिवीज़न में २५ रु० प्रतिटन ओर 
जलपाईगुरी फ़ारेस्ट में ३-४ रु० प्रति पेड़ रहा | उड़ीसा में ४० रू० 
से ५० रु० प्रतिटन, सी. पी. में ५० रु० से ६० रु० प्रतिटन और 
बस्बई में ६० रु० प्रतिटन तक । 
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व्यापारिक नामहल्दू | देंसी नाम--धछ्दू, करम, देदो। 
( दच्चिणी भारत ) 

वज़नः--४० पों० प्रति घनफ़ट हवा में सूखने के वाद । 

लकड़ी की दशाः--हल्दू एक पीली या मय्मैली पीली रंग की 
महान साफ़ ओर सीध रेशोंचाली लकड़ी है, जिसके कारण यह खराद 
के कामों और बेलबूट का्ने, छापे वनाने में वहुत पसन्द की जाती 
है, यद्यपि इन कामों के लिये इसे बाक्स उड से द्वितीय श्रेणी का 
समभा जाता है । इसकी कच्ची लकड़ी जो आरम्भ में सफ़दी लिये 
हुए होती है, धीरे-धारे पक्की लकड़ी के रंग पर आ जांती है । इस 
लकड़ी पर सफ़ाई और चिकनाहट खूब आती है | इसमें कोई 
विशेष गंध या स्वाद नहीं होता। अधिकतर इसके रंशे सीधे 
हो होते हैं। कल फभी किसी गाँठ इत्यादि के कारण तिरछे 
हो जाते हैं ! 


सुखाई:--हल्‍दू के सूखने में कोई विशेष कठिनाई नहीं होता 
आर यदि इसे सूरज की किरणों से बचाया जाय तो बिना किसी 
गोदाम इत्यादि के भी सुखाई ज्ञा सकता है और इसमें कोई विशेष 
खराबी नहीं होने पाती । कभी-कभी सिरा पर से फट जाती 
है ओर कहीं-कहीं सतह पर से चिटक भी जाती है| इसकी गीली 
लकड़ी में कीड़ा जल्दी लग जाता है इसलिये पेड़ को गिरवाने 
के वाद चिरवाकर लकड़ी का चद्टा जरददी लगवा देना चाहिये 
ओर यदि लड्ठों की हालत में कुछ समय के लिय रोकना हो तो 
पेड़ की छाल को अरूग कर देंनां चाहिय | इसको हवा में सुखाने 
का उच्चित प्रवन्ध कर दिया जाय तो जढुदी सूखता है | देहरादून 
में इस< एक इंचां मोटे तरूतों को ५० प्रतिशत नमी से खुखाकर 
६ प्रतिशत पर लाने में केवल दो महीने लगे, यह किल्‍न में और भी 
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सरलता से सूखती दे, परन्तु खुखाये जाने ओर काम में लाने के 
बाद हलदू पर मोसमी हवा का बहुत प्रभाव पड़ता है। पियर्सन 
साहब के कथनानुसार इसका सामान बनाते समय २६ प्रतिशत 
की गंजाइश लकड़ी के बढ़ने ओर सिकुड़ने के लिये रखनी 
चाहिये जैसा कि और भी बहुत-सी हिन्दुस्तानी लकड़ियों में 
पेसा करने का आवश्यऋता होती है । 

मज़बूती:--हल्दू काफ़ी कठोर और मज़बूत लकड़ी है। यह 
सागोन से १० प्रतिशत अधिक कठोर है, परन्तु शक्ल व साइज़ 
बनाये रखने ओर लचक तथा मज़बूती में उससे कम है । इसकी 
शक्ति के बारे में पूरी जानफारो प्राप्त करने के लिये अंत में दिये 
हुए चित्र को देखिए | 

पायदारीः:--हल्दू यथेष्ट पायदार लकड़ी है| रेलवे इसको रेल- 
गाड़ियों में लगाती है, ओर द्रवाज़ों की चोखटों, खिड़कियों और 
तड़ृतों में इसका वहुत प्रयोग होता है। इससे मालूम होता हे 
कि यह पायदार लकड़ी है | यदि इस लकड़ा पर रक्षात्मक मसाले, 
जिन्हें यह सरलता से पी लेती है, लगाये जायें तो अधिक उपयुक्त 
है | देहरादून के कश्रिस्तानी प्रयोग में यह घिना किसी मसाले के 
३६ बष रही। 

ओझोज़ारों से अनुकूलताः-हढदू की लकड़ी ओज़ारों से काफ़ी 
अनुकूलता रखती ओर सरलता से चिर ओर कट जातो है। इसमें 
सफ़ाई खूब आती है, जिससे यह खराद के कामों के लिये 
हिन्दुस्तान की उत्तम लकड़ियों में गिनी जाती है । रंग भी इस पर 
खूब चढ़ता हे । मि० किन्स के कथनानुलार इस पर काम करने 
का खर्च सागोन की अपेक्षा केवल ६५ प्रतिशत होता है, अर्थात्‌ 
खसागोन से ३५ प्रतिशत कम । 

प्रयोग:--हल्‍्दू न फेचल हिन्दुस्तान में बल्कि यूरप में भी यथेष्ट 
प्रसिद्ध दो चुकी दे। क्योंकि इसका रंग अच्छा ओर रेशे बारोक 
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होते हैं, इसलिये यह खराद के कार्मो के लिये बहुत उपयुक्क हे । 
बेलबूटे काटने ओर घरेलू चीज़ों में इसे बहुत काम में लाया जाता 
दे । हिन्दुस्तान में यह बच्चों के खिलौनों, कंधियाँ, न्र्‌श के दस्तों 
ओर लकड़ी में जाली काटने के कामों में बहुत पसनन्‍द्‌ की जाती 
है । लकड़ी के फ़्टे ( पेमाने) और अनाज नापने के “नापे” भी 
इसके बहुत बनते हैं | बरेली की “बाबिन” फ़ेक्टरी हल्दू को 
मिलो की आवश्यकताओं के लिये हर प्रकार के “बाबिन” बनाने 
की सबसे उत्तम लकड़ी समभती है । यद्यपि इन तमाम कामों के 
लिये यह अधिक खुश्क और फटनेवाली होने के कारण यूरप की 
विख्यात लकड़ी “बीच” की तुलना नहीं कर सकती फिर भा यह 
गुसलखानों, बावर्चाख्ानों ओर बेकरी ( तन्दूर ) की आवश्यकताओं 
में बहुधा काम आनेवालो लकड़ी है। यूरप और बमों में कमरों को 
सजाने के साज़-सामान के लिये हल्दू बहुत पसन्द की जाती है । 
हिन्दुस्तान में इससे पेन्सिल भी बनाते हैं, परन्तु कुछ सहृत रहती 
है, और बिना किसी मसाले से मुलायम किये हुण इस काम के 
लिये उपयुक्त नहीं। एक रेलवे-वकंशरप को रिपोट है कि रेल के 
फ़शे, छुत और बाहरी हिस्सों के लिये सागोन के बाद दलदू ही के 
तरहूते अच्छे रहते है । द 

मिलने का स्थानः--हढदू हिन्दुस्तान के सब जंगलों में थोड़ी- 
थोड़ी पाई जाती है। यू० पी०, गोंडा, ओर बहराइच डिवीज़न से 
ओर बंगाल, आसाम, बिहार, उड़ीसा, सी० पी०, बम्बई और 
मद्रास के जंगलों से यह यथेष्ट मात्रा में मिलती हे। इसके बड़े 
लट्टू बहुधा अन्दर से खोखले होते हैं, परन्तु इससे लकड़ी में कोई 
दोष नहीं पेदा होता | दुसरी बातों की जानकारी के लिये समौप 
के किसी कन्ज़रवेटर आफ़ फ़ारेस्ट या प्रान्त के यूटिलाइज़ेशन 
अफ़सर को लिखिए | क्‍ 
.. दरः->जैसा कि नियम है जो. लकड़ी भिन्न-भिन्न भागों में पाई 
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जाती है उसकी क़ीमत में भी भिन्न-भिन्न जगहों में अ्रन्तर हो जाता 
हे । हद भी उन्हीं लक ड़ियो में से है ॥। सन्‌ १६३७ ई० के द्र 
यह हैं:-- 

आसाम--२० फ़ूट लम्बे और ४६ फ़ुट गोलाई तक के लट्ठ 
३२७ रु० ८ आने प्रतिटन । 

बंगाल--कुरसियांग ओर चटगाँव डिवीज़न के लट्टू २५ रु० से 
६० रुू० तक प्रतिटन । 

बिहार--बालामऊ और सिंगभूमि के ज़िलों के लट्टु २२ रु० से 
३४२ रू० प्रतिटन । 

वम्बई--डंडे ली, हुबली, डंग्ज़ इत्यादि ज़िलों के लट्टु १५ रु० से 
६४५ रु० प्रतिटन । 

सी० पी०--तीन से पाँच फ़्ट तक की गोलाई के लट्टु ५० रु० 
से ७५ रू० प्रतिटन । 

उड़ीसा--सात और आठ फ़ुूट गोलाई के लट्ट ३१ रु० से 
४७ रू० प्रतिटन | 

मद्रास--लकड़ी की साइज़ और पच्छाई के अ्रनुसार ३७ रु० 
से ७४५ रु० प्रतिटन । 

यू० पी०--१४५ फ़्ट से अधिक लम्बाई और ८ से ६ फ़ुट गोलाई 
के लट्टु गोंडा डिवीज़न से ७ रु० से ३५ रु० प्रतिटन । 


अलबिज़िया की लकड़ियाँ /।0ं2्थं४ 309. 


( १) अलबिज़िया लेबेक--व्यापारिक नाम--“'कोको”' | देसी 
नाम--सिरस, बेज ( कुग )। 

(२) अलबिज़ियाः ओडोरेटिस्मा--व्यापारिक नाम--काला 
सिरस | देसखां नाम--कालां सिरस, खोकर सिरस । 
. (३ ) अलबिज़िया प्रोसेरा-व्यापारिक नाम--सकफ़द सिरस | 
देसी नाम--सफ़ेद सिरस--विलवागाई । 
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(४) अलबिज़िया स्टीपूलेटा--व्यापारिक ना प्--बोमे ज़ा । 
देसी नाम--बोमेज़ा । 


वज़नः--“कोको” ४० से ४२ पौंड प्रति घनफ़ुट ( हवा में सूखी 
हुई ) | 

“काल सिरस” ५५ पोंड प्रति घनफ़ट ( हवा में सूखी हुई ) । 

“सफ़ेद सिरस” लगभग रे८ पोंड प्रति घनफ़्ट ( हवा में सूखी 
हुई ) | 

लकड़ी की दशाः--सिरस की ये तीनो प्रसिद्ध क्रिस्में लकड्ा 
के विचार से एक ही सी होती हैं। कच्ची लकड़ी सफ़र और 
अमतोर पर अधिक चोड़ी होती है। पक्की लकड़ी गहरे भूरे 
रंग की बहुत सुन्दर हातों हे। गहरे रंग की घारियाँ, रोग्रन 
( पालिश ) द्वोने के बाद खूब भइकोली ओर खुन्दर हो जाती 
हैं । इस लकड़ी के चौरस प्राकृतिक छिद्र फाफ़ो मोटे हांते हैं जिन 
पर अच्छी पालिश करने के लिये उन्हें अच्छी तरह भरने का 
आवश्यकता होती है। रेशे सीधे और इकसार होते हैं, परन्धु 
कभो-कभी थोड़े घूमे हुए भी होते है । लिरस की अच्छी लकड़ी 
हिन्दुस्तान की बहुत खुन्दर लक ढ़ियों में समझी जाती है । 

खुखाईः--सूखने के घिचार से सिरस को साधारण श्रेणी को 
कठोर लक ड़ियों में गिनना चाहिये | यह सिरों पर से फटती है 
ओर बाहरी सतह से भी कुछ-कुछ चिटक जाती है । परन्तु यदि 
चहटट को सावधानी और नियमित रूप से लगाया जाय और 
लकड़ी को धीरे-धीरे खुखाने का प्रयत्त कर ता वह बिना हानि 
पहुँचे हुए भी सूख सकती है। इसके एक इंची मोटे तड़तों को 
हवा में खुखाने में ६ से ६ महीने लगते हैं और इससे मोटी लक, 
ड्ियों के लिये ओर अधिक समय चाहिये। इसके लट्टों और 
मोटे तड़तों के सिरों पर सफ़ेदा लगा देना चाहिये जिससे शीघ्र 
सूखने ओर फटने से रक्षा द्ोती रहे । 
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सिरस किल्‍न में अधिक सरलता से सूखती है इसलिये यदि 
सम्भव हो तो सिरस की लकड़ी को हमेशा किदन ही में सुखाय। 
जाय | एक घार अच्छी तरह सूख जाने के बाद सिरस बहुत दिनों 
तक ठीक दशा में रहती है । 

मज़बूतीः--कोको एक मज़बूत लफड़ी है और घज़न व कठोरता 
के विचार से सागोन के बराबर है। शक्कि के बारे में पूरी जानकारी 
के लिये पुस्तक के अंत में दिया हुआ चित्र देखिये । 

काला सिरस वज़न में सागोन से अधिक भारी, कठौर और 
मज़बूत होता है, परन्तु सफ़ेद सिरल ठीक से हल्का ओर कुछ 
कमज़ोर होता है | परनत चोट और वोभ सहन करने में यह टीक 
से ४० और ४० प्रतिशत अधिक रहता है। 

परायदार्राः--सिरस बाहर प्रयाग किये जाने में अधिक पायदार 
नहीं सिद्ध होता । इसकी कष्ची लकड़ी रक्षात्मक मसालों 
को अच्छी तरह पी लेती हे, परन्तु पक्की उतनी जरूदां नहीं । 
देहरादून के क़ब्रिस्तानी प्रयोग में अलबिज़िया स्टीपूलेदा 
२४७ महीने, अलबिज़िया श्रोडोरेटिस्मा ४१ महाने ओर अल- 
बिज़िया लेबेक व अलबिज़िया प्रोसेरा ७५ से ८० महीने तक 
स्थिर रहे | 


ओऔज़ारों से अनुकूलताः--सिरस के जिन टुकड़ों में रेशे 
अधिक घूमे हुए होते हैं उनकी चिराई और कराई में कठिनता 
होती है। फिर भी थोड़ा परिश्रम करने के बाद उस पर 
काफ़ी सफ़ाई आ जाती है और कई बार पालिश करने के बाद 
जब उसके छेद अच्छी तरह भर जाते हैं तो उसमें चमक व भड़क 
आ जाती है । 

चोरते समय कोको से एक विशेष भ्रकार की दुर्गंध निकलती 
दे जो कड्ररायक होती है।इसी कारण बढ़ई इस लकड़ग से 
घबराते हैं। परन्तु सिरस की बाक़ी दोनों क्िस्में इस घुराई से दूर 
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हैं । सिरस प्लाई कां लकड़ी के लिये अधिक उपयुक्त नहीं, परन्तु 
इसकी सीधी कटी हुई मददीन तहेँ ( 5॥0०5 ) अच्छी होती हैं 
ओर दूसरा लकड़ियों पर सजावट के लिये लगाने में काम देती 
हैं। यह बहुत सुन्दर लकड़ी है और इस पर यदि अधिक परिश्रम 
किया जाय तो इसकी सुन्दरता बहुत बढ़ जाती है । 


प्रयोग:--सिरस विशेष ध्यान देंने योग्य लकड़ी है । यह बढ़िया 
क्रिस्म के फ़्नीचर ओर मकान के अन्दर सजावट करने के लिये 
वहुत उपयुक्व है । इसकी तीनों क़िस्में रंग. वगोग्नन और अपनी 
विशेष चमक-दमक बनाये ग्खने के विचार से बहुत प्रसिद्ध हैं। 
परन्तु शत यह है कि लकड़ी देखभाल ओर छाँटकर ली गई हो 
आर उस पर मन लगाकर काम किया गया हो। सिरस डेस्‍्कों, 
मेज़ों, कुसियां, परदे के बोर्डों, अलमारियों, दरवाज़ों, तस्वीरों के 
चौखटों यानी हर प्रकार के सजावटी कामों के लिये एक अच्छी 
लकड़ी हे । 


ब्रिटेन में कोकों फ़श, दीवारों और रेल के कामों में बहुधा 
लाई जाती हैं। हिन्दुस्तान में इसे इमारती कामों में लाते हैं। इसके 
लोकप्रिय न होने के केवल दो कारण हैं:-- 


( १ ) कोको की चिराई में धसका पेदा होना । 


(२) सफ़्द सिरस को कुछ भागों में मुख्यतः बंगाल और 
यू० पी० में धार्मिक विचार से काम में न लाना | 

मिलने का स्थानः--कोको सबसे अधिक अरणडेमान के टापुओं 
से आती है, परन्तु कुछ बंगाल, आसाम, बम्बई, मद्रास, सी० पी०, 
पंजाब और यू० पी० के प्रान्तों में भी होती है । १२ से ३० इंच 
चौरस और ३० फ़ीट लम्बाई तक के लट्टु अण्डेमान से मिलते हैं। 
काला सिरस सी० पी०, आसाम, बम्बई, यू० पी०, उड़ीसा और 
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बोमेज़ा, थोड़ा-थोड़ा अण्डेमान, पंजाब और यू० पी० में 
होता है। अधिक जानकारी के लिये सबसे समीप के कन्ज़रवेटर 
आफ़ फ़ारेस्ट या चीफ़ फ़ारेस्ट अफ़सर पोट बलेयर ( अण्डेमान ) 
को लिखिये । 

दरः-- अणडेमान कोको”' की क़ीमते बहुत कम घटतौी-बढ़ती 
हैँ ओर साधारणतः ८० से १०० रु० एफ० झो० बी० पोट बलेयर 
अण्डेमान के समीप होती हे । ( सन्‌ १६३७ ) हिन्दुस्तानी कोको 
का क़ामत अणडेमान से हमेशा कम रहती है ओर सफ़ेद ओर 
काला सिरस दोनों की कोको से कम । 

ग्रलबिजिया अपम्तारा 2) |229 979'9 

बस्बई के चीफ़ कन्ज़ रवेटर आफ़ फ़ारेस्ट ने इच्छा प्रकट को है 
कि इस लकड़ी का भी वर्णन किया जाय | बम्बइ में यह लाली के 
नाम से प्रसिद्ध है। यह लकड़ी कोको से बढ़िया होती है। पियसंन 
साहब के कथनानुसार यह फ़र्नीचर इत्यादि के लिये रंग, चमक 
ओर अपनी विशेष काली रंग की घारियों के कारण बहुत ही 
सुन्दर लकड़ी समभी जाती है । हवा में खुखाने के वाद इसका 
वज़न ५७ पौंड प्रति घनफ़ूट रहता है। यह घहुत ही पायदार 
लकड़ी समभी जाती है। इस पर सफ़ाई भी खूब आती है इसलिये 
हर विचार से यह लकड़ी ध्यान देने योग्य हे | यद्यपि अभी तक 
देहरादुन में इस पर प्रयोग नहीं हो सका, फिर भी विचार किया 
जाता है कि अढ्मारियों इत्यादि के लिये यह बहुत ह। अच्छी होती 
है । इसकी सप्ताइ के लिये चीफ़ कन्ज़रवेटर आफ़ फ़ारेस्ट 
बस्थई, सो० पी० और मद्रास को लिखना चाहिये या मैसूर और 
टराबनकोर के जंगलात के अफ़सरो से जानकारी प्राप्त करनी 
चाहिये। 

एलटिन्जया एकक्‍्सेस्सा 20॥789 €०८८९।४० 
व्यापारिक नाम--ज्ञुटीली।| देसी नाम--ज्ञुटीली । 
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वज़नः--४५ पौंड प्रति घनफुट ( हवा में सूखने के बाद ) । 

लकड़ी की दशाः--कच्ची और पक्की लकड़ी लगभग एक ही 
रंग की होती है और एक दूसरे से अलग नहीं मालूम होती। 
रंग सुर्खो लिये हुए ब्राउन, लकड़ी कठोर और रशे घूमे हुए 
होते ह।... 

खुखाई:ः--यह लकड़ी हवा में कठिनता से सूखती हे। स्थान- 
स्थान पर तड़क जाती है। डा० कपूर को सम्मति है कि जब 
त्तकड़ी गौली हो तभी इसकी चिराइं-कटाई करा ली जाय और 
इसके वाद तुरन्त ही इसे धीरे-धीरे खुखाने की आवश्यकता होती 
है। अभी तक इस बात की खोज्ञ नहीं की जा सकी है कि यह 
किल्‍्न में कैसे सूखती हे । 

मज़बूतीः--अभी तक देहरादून में इस लकड़ी पर इसकी मज़- 
बूती के सम्बन्ध में प्रयोग नहीं किये जा सके हैं। क्‍योंकि यह 
कठोर ओर मज़बूत लकड़ी हैं, इसलिये शक्ति में सागोन के बराबर 
ज़रूर होगी । 

पायदाराः--ज्ञुटीली, बाहर प्रयोग किये जाने में भी एक 
पायदार लकड़ी सिद्ध हुई हे । रक्तात्मक मसालों के बिना यह 
आखसाम में रेलवे स्‍लीपर की शक्ल में ३ साल चली ओर देहरादून 
के क़बत्रिस्तानी प्रयोग में ८० महोने स्थिर रही। अगर इसको 
रक्तात्मक मसाला देकर बाहर के कार्मों में लाया जाय तो ओर 
भी अच्छी सकड़ी सिद्ध होगी । परन्तु ज्ुटीली के अन्द्र की पक्की 
लकड़ी रक्तात्मक मसालों को कुछ कठिनता से पीती हे । 

ओज़ारों से अनुकूलताः- सूखने पर औज़ारों के लिये भी यद्द 
पक कठोर लकड़ी सिद्ध होती है ओर इसको कटिनता से चीरा 
जा सकता है। गीली लकड़ी कुछ आसानी से वश में आ जाती 
है । फिर भी फ़र्नीचर या खराद इत्यादि के लिये यह्ष एक अच्छी 
लकड़ी नहीं है । 
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प्रयोग:--ज्ञुटीली मोटे इमारती कामों और रेल स्लौपरों के 
लिये उपयुक्क लकड़ी है | बर्मा व आसाम में यह इसी काम में लाई 
जाती दे और रक्षात्मक मसालों के साथ काफ़ी अच्छी रहती है। 

मिलने का स्थानः- यह केवल आसाम के प्रान्त में होती है। 
इसका पेड़ बहुत बड़ा होता है, परन्तु लकड़ी अधिक प्रसिद्ध नहीं 
है। इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये कन्सरवेटर 
आफ़ फ़ारेस्ट, शिलांग ( आसाम ), को लिखिये। 

द्रः--आसाम में यह लकड़ी अधिक क्रोमती नहीं है, परन्तु 
दूर के स्थानों में मंगाये जाने पर अवश्य क़ीमत यढ़ जायगी | 
आसाम में २४ फ्रीट लम्बे और ५ फ़ोट तक के गोल लट्ठु ४० रु० 
प्रति टन और १४ इंची चौरस टुकड़े १ रु० ७ आना प्रति घन फ़ुट 
दोते हैं ( १६३७ ) | 

एनीसोपटेरा प्लेब्रा (५7750|/९78 ९209) 

ब्यापारिक नाम--कांगसू, देसी नाम--कांगम्‌ ( बरमा ) बाय- 
लम ( बंगाल )। 

बज़नः--लगभग ३६ पौंड प्रति घन .फुट (हवां में सूसमे के बाद) |. 

लकड़ी को दशाः--यह एक हलकी, परन्तु यथेष्ट मज़बूत लकहो 
है । इस पर चमक ओर सफ़ाई खूब आती दै। रंग बादामी, कुछ 
पिलांई ओर कहीं-कटीं कुछ खु््लीं लिये हुए होता है । यद्द शुज्ञन 
लकड़ी से बहुत कुछ मिलती ज्ुलतो दे । 

सुखाईः--अभी इसकी सुखाई पर ब्योरेवार प्रयोग करने की 
यारी नहीं आई है। अन्दाज़ से कहा जा सकता है कि इसके 
सुखाने में अधिक फठिनाई न होगी । 

मज़बूतीः--इसकी शक्ति के बारे में पूरे प्रयोग किये जा चुके हैं 
जिनका ब्योरा अंत में दिये हुए नक़शे में है । यह सागान से कुछ 
हलकीो और कमज़ोर लकड़ी दे । 
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पॉयदारीः-कांगसू अधिक पायदार लकड़ी नहीं है, ओर 
इसको कोड़ों और कुकुरमुत्तों से सुरक्तित रखने के लिये रक्तात्मक 
मसाले देना आवश्यक है । देहरादून के कब्रिस्तानी प्रयोग में 
इसके बिना मसाला दिये हुए ६ के ६ टुकड़े तीन वष के भीतर 
दीमक ने खा डाले | 
ओऔज़ारों से अनु कूलत।ः--काम करने में सरल और ओज़ारों के 
लिये बहुत सहल और आराम देनेवाली लकड़ी हे | 
प्रयोग:--यह बक्सों ओर पेटियों ( पेकिग केस ) इत्यादि के 
लिये एक अच्छी और हल्‍की लकड़ी है और सम्ते किस्म के 
फर्नीचर के लिय्रे भी उपयुक्ष है। वर्मा में इसकी प्लाई की लकढड़ो 
भी अच्छी बनी हे । 
मिलने का स्थानः--कांगम्‌ केवल बमो और बंगाल के जंगलों 
में होती है । इसके ६ से १५ फ़ीट तक गोलाई के लट्टू बहुधा 
प्लिलत हैं। यह लकड़ी केवल बर्मा से १००० टन सालाना तक 
मिली सकत है 
द्र--बर्मा से इसके लट्ठ रंगून में लगभग ४० रु० प्रतिदन 
के दिसारव से मिल सकते हैं ( सन्‌ १६३७ )। 


एनोगाइसस की लकड़ियाँ (/१॥02८55प5 5९९१९४) 


( है) एनोगांइसस पुक्‍्यूमिनाटा ( यान ) 
(५) एनोगाइसस लेटिफ़ोलिया ( दक्सिल उड ) 


_ ध्यापारिक नाम--यान व एक्सिल्न उड़, देखी नाम--बाक लो 
घौरा, घावा, धाऊ इत्यावि । 
आता में यान. 
बंगाल में चकुआ 
' क्रूग में डिंडीगा 
तामिल में येकाली के नाम से प्रसिद्ध है | 
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_ बज़ना-न्यान ४० से ५५ पोंड प्रति घन ,फुट हवा में सूखने पर-।" 
- धक्सिल उड्ध ४८ से ६२ पोंड प्रति घन ,फुट हवा में सूखने पर । 
लकड़ी की दशा:-दोनों की कच्ची लकड़ी कुछ हरी बच पीली 
भूरे रंग की ओर कभी कुछ पोला रंग लिये हुए हल्के भूरे रंग 
की होती द्वे । पक्की लकड़ी चाकलेट ( लाख ) के रंग की खुखीं 
लिये हुए द्ोती है और अधिक मोटी नहीं हाती | यानी कब्ची 
लकड़ी चोड़ाई में ऋधिक होती है, परन्तु दोनों प्रकार को लकड़ी 
वज़नी, मज़बूत, कठोर और लचकदार होती है। इसके रेशे सत्र 
यारीक और एक दूसरे में गुथे हुए होते हैं। कभी बिलकुल सीधे 
और कभी कुछ घूमे हुए | दोनों लकड़ियाँ बहुधा एक दी.-सी 
होती हैं । 
. खुखाई-यान और एक्सिल उड दोनों कठिनता से हवा में 
सूखनेवाली दें । इन्हे सूखने को दशा में एंठने ओर सतह पर से 
महा न-महीन द्राज़ों के रूप में फटने से रोकने के लिये बड़ी साव- 
धानी की आवश्यकता हांता दे । जिसके लिये इन लकड़ि यो की खिराई- 
कटाई बरसात में या बरसात के समाप्त होने पर तुरन्त करा देने को 
आवश्यकता है; क्योंकि इस समय में यथेष्ट नमी रहती है | उसके 
बाद लकड़ी का चद्दा लगाकर उसे धीरे धीरे खुचाने के प्रयोजन से 
चारों ओर से अच्छी प्रकार ढक देना चाहिये। क्योकि ये दानों 
लकड़ियाँ बहुत एंठनेवाली हैं इसलिये अच्छा हो कि पहले उचित 
साइज़ के तडृतों के रूप में खुखाएँ और फिर आवश्यकतानुसार 
डनमें से औज़ारों के दरुते हत्यादि के लिये चौरस लकड़ियाँ काट 
ले | एकदम स्टाक फो बहुत पतला काटना उचित नहीं। इस 
अक्रार डा० कपूर की सम्मति के अनुसार इन लकड़ियों का एंठना 
और सुड़ना बहुत सीमा तक कम किया जा सकता है। यान 
- और एक्सिल उड़ किल्‍न में खुखाने में अधिक कठिनाई नहीं होती । 
... मज़बूतीः--ये लकड़्ियाँ इतनी मज़बूत और ल्॒कदार होती हैं 
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कि इन्हें “घिलायती-ऐश” ये “हदिक्नी” के स्थान पर फाबड़ों, 
कुरदाड़ियों और हर प्रकार के ओज़ारों के दस्तों में प्रयोग 
किया जाता है, जिसके लिये ये काफ़ी प्रसिद्ध हो चुको हैं। यान 
पएक्सिल उड़ की अपेक्षा अधिक उत्तम है, परन्तु औज़ारों के दस्तों 
के विचार से दोनों समान हैं और 'ऐश' को तुलना कर सकती 
हैं । शक्ति के विचार से यान बहुत कुछ हिक्री के बराबर है जो 
सारे संसार में औज़ारों के दसस्‍तों के लिये सबसे उत्तम लकड़ी 
मानी जाती है । यान और एक्सिल उड दोनों की शक्तियों का पूरा 
ब्योरा पुस्तक के अंत में दिये हुए नक़शे में देखिए । 

पायदारीः--दोनों में से एक लकड़ी भी अधिक परायदार नहीं । 
यांन, एक्सिल उड़ की अ्रपेक्षा अधिक आयु पाती हैं। देहरादून 
के कब्रिस्तानी प्रयोग में यान के ६ टुकड़ों में से दो ६२ महाने तक 
स्थिर रहे, परन्तु एक्सिल उड के टुकड़े ३१ ही महीने चले, जैखा 
कि ऊपर बताया गया दे । इन लकड़ियों में कच्ची लकड़ी बहुत 
चौड़ी होती है इसलिय झावश्यक दे कि जब उन्हें बाहर के काम 
में लाना हो तो कोई रच्तात्मक मसाला दे दिया जाय । कथश्षों 
लकड़ी अच्छी तरह मसाले कां सोख लेती है, परन्तु पकी लकड़ी 
इतनी सरलत। से मसाला नहीं सोखती । 

ओऔज़ारों से अनुकूलताः-दोनों लकड़ियाँ बहुत कठोर और 
मेहनत से खिरने-कटनेवाली हैं । यदि औज़ार अच्छे हों तो इन पर 
खब सफ़ाई आती हे और खराद इत्यादि के बाद काफ़ी चिकनाइहट 
ओऔर सफ़ांई आ जाती है | दोनों लकड़ियाँ ओज़ारों के दस्‍्तों के 
लिये उत्तम मानी जा चुकी हैं, परन्‍तु शत यद्द हे कि खुखाई बहुत 
सावधानी से की जाय | कुछ समय पहले तक दस प्रयोजन के 
लिये इनका अधिक प्रयोग नहीं किया जाता था, कदाचित्‌ हसका 
यद कारण हो कि इसके सुखाने में कठिनाई दोती थी। फिर भी 
यान और एक्सिद्ध उड़ दोनों हमेशा मज़बूत लकड़ियाँ समझा 
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गई हैं। इनकी बल्लियाँ, बेलगांड़ी के घुरे और दल को लकड़ियाँ 
बहुत पहले हो से पसन्द की जाती हैं, क्योंकि अब इनको सफलता- 
पूर्थक छुखाने के तरीके अच्छी तरदद मालूम किये जा चुके हैं, 
इसलिए ओज़ारों के दस्तों ओर बहुत से बारीक कामों में इनका 
प्रयोग किया जा रहा है । रेल के महकमो ने भो द्न्हे हस प्रयोजन 
के लिये स्वीकृत कर लिया है | बमो यान के दस्ते इतने सफल 
हुए हैं कि विलायती ऐश व दविक्की के दस्‍्तांका हिन्दुस्तान में 
आना बिलकुल बंद दो गया है | अन्दाज़ा किया गया है कि प्रति- 
यष लगभग २० लाख दस्ते हिन्दुस्तान में बाहर से मँगाये जाते थे। 
हस प्रकार यान व एक्सिल उड़ के लिये बहुत उन्नति का क्षेत्र हे । 

मिलने का स्थान:--हस समय यान बमो से अधिक मात्रा में 
आता है जहाँ से इसके लट्ठ भी आते हैं और ओऔज़ारों के दस्तों के 
लिये भिन्न-भिन्न नाप के छोटे टुकड़े भी आते हैं। उड़ीसा के 
रियासती जंगलों में भी यान बहुत होता है । अधिफ जानकारी 
के लिये कन्सर्वेटर आफ़ फ़ारेस्ट यूटिलाइज़ेशन सर्किल पेहलोन 
रंगून या फ़ारेस्ट एडवाइज़र इेस्टन स्टेट्स सम्बलपुर को लिखना 
चाहिये | एक्सिल उड़ भारत के पतभड़ होनेवाले जंगलों में 
पाई जाती है, परन्तु बर्मा व अण्डमान में नहीं होती। इसके पेड़ 
भी अधिक मोटे लगभग ५ फ़ीट से अधिक गोलाई के नहीं होते । 
कुछ ज़िलों में इसका पेड़ आमतौर से पाया जाता है और कुछ 
में बहुत कम। अधिक जानकारी के लिये किसी समीप के 
कन्सवेंटर भाफ़ फ़ारेस्ट को लिखना चाहिये कि यू० पी०, सी० 
पी०, बम्बई, मद्रास, जिहार और उड़ीसा में किस स्थान से इसे 
मेंगाया जा सकता है| बंगाल और आखसाम के प्रान्तों में यह बिल- 
कुल नहीं होती । । 

द्रः--अर्मा यान के ५ फ़ीट तक गोलाई के लट्ठु रंगून में ५० रू० 
प्रति टन था कुछ अधिक पर बिकते हैं। कलकत्ता पहुँचते-पहुँचते 
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इनकी कीमत ७४ रूं० प्रतिं टप हो ज्ञाती है। एक्सिल उड़ हर 
प्रान्त में भिन्न-भिन्न क्रीमत पर बिकती हे | जंगलात के समाप॑ कें 
डिपो पर यह लगभग ४० रु० से ७५ रु० प्रति टन पर मिलती है 
( सन्‌ १६३७ ) | 


एनोगाइसस पेन्डुला ( करधारे ) (8702९5805 7०००४०) 

सी० पी० के प्राप्त का एक छाटा पेड़ है जो संयुक्त प्रान्त के 
झाँसी फ़ारेस्ट डिवीज़न में भी बहुधा पाया जाता है ओर 
सौो० पी० में सागर इसका मुख्य स्थान है, यह बहुत ही मज़बूत 
लकड़ी दे | परन्तु बड़े साइज़ में न मिलने के कारण केवल ओज्ञारों 
के दस्तों के लिये ही काम आ सकती है जबकि बहुत ज्यादा 
मज़बूत दस्तों की आवश्यकता हो 

एन्थांसफलस कदम्बा (॥॥/॥॥0८९८७०।४५४ ०८७(३॥॥9 ) 

व्यापारिक नाम - कद॒म्ब, देसी नाम कद॒स्ब, रोघू 

वज़न--३४ पौं० प्रति घन फुट ( हवा में सूखने के वाद ) 

(कड़ी की दशाः--यह एक बड़े साइज़ में मिलनवाली. स्रीधे 
रेशों ओर समान वनावट को लकड़ी है । पूर्वी भारत और बविशेष- 
रूप से आसाम और बंगाल में पेदा होती है | यद्द एक्र प्रसिद्ध 
परन्तु सादे किस्म की साधारण लकड़ी है. ..,+ 

सुखाईः--पह आसानी से खूखती है ओर सूखने की दशा में 
फटने और एंठने नहीं पाती | परन्तु इसको खुखाने में यदि जरूदी न 
की जाय तो फर्फदी और धब्बे पेदा हो जाते हैं । इसलिये इसके 
लट्टां को तुरन्त चिरवाकर खुला चटद्ठा लगवा देना चाहिये जिखसे 
हवा आती-जाती रहे, जहाँ तंक हो सके तरह्या सायबान या 
गोदाम के अ्रन्द्र ही लगाया जाय । या 

मज़बतीः--कद म्ब साधांरणतया मज़बूत और. मुल्लयम लकड़ी 
है।शक्कि के विचार से यड़ सागोन की तुलना में ६५ से ८० प्रतिशत है। 
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पायदारीः- कदम्ब पायदार लकड़ी नहीं, यह सरलता से गल 
जाती है और इसमें बहुत जल्दी फफू दी ओर कुकुरमुत्ता लगने को 
सम्भावना गहती दे । फिर भी रक्षात्मक उपायों को काम में लाकर 
यह काफ़ी दिनों तक रह सकती हैं ओर मसाला देकर इसे बाहर 
के कार्मों में भी प्रयोग कर सकते हैं| देहरादून के कनब्रिस्तानी 
प्रयोग में बिना मसाला दिये हुए इसके टुकड़े २३ महौने के भीतर 
दीमफ ने खा डाले । 

ओऔज़ारों से अजुकूलता;--कद्म्ब चिराई-कटाई में बहुत आसान 
आर आर।म देनेवाली लकड़ा है । इस पर सफ़ाई भी अच्छी आ 
जाती है | यह प्लाई उड के लिये भी बहुत उपयुक्त है | 

प्रयोग:--बंगाल व आसाम में इसकां प्रयोग बहुधा छुतगीरी 
और हल्के इमारती कामों में द्वोता है । सस्ते किस्म के पेकिग- 
बक्स ओर हस्के तझृुते इसके अच्छे रद्दते हैँ ।इससे दिया- 
सलाई भी अच्छी बनता है। रक्षात्मक मसालों के साय आम 
अ्रावश्यकताओं के लिये यह एक उत्तम और विश्वासनीय 
लकड़ी है । 
' मिलने का स्थानः--आसाम प्रान्त की रिपीट है कि कदम्ब के 
२७ फ़ीद लम्बे और ४ कफ्लीट तक के गोल लट्ठु वहाँ से ३४५० टन 
सालाना तक भेजे जा सकते हैं | बंगाल से कुरस्थांग, चटगांव 
और बक्सा डिवोज़न से भी इसकी कुछ सम्माई दो सकती है और 
बमो से जहाँ यह “मऊ लिटानशी ” के नाम से प्रसद्ध है और 
अणडमान से भी इसे यथेष्ट मात्रा में मंगाया जा सकता है। अधिक 
जानकारी के लिय फ़ारेस्ट यूंटिलाइज्रेशन अफ़सर बंगाल और 
भासाम को लिखना चाहिये । द क्‍ 
. छरः--आसा|म से लट्टीं के रूप में र८ रु० प्रति दन और ६ गज़ 
सम्बे और १ बग ,फुट मौटे चौकोर ल्ाट्ट १ रु० २ आ० प्रति घन 
फूट के हिसाथ से मिल सकते हैं । लंड्टों की दशा और साइज़ के 
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अनुसार बगाल से १८ रु० से ३० र० प्रति टन तक मिल सकते हैं, 
( सन्‌ १६३७ ) 

आटॉकारपस कौ लकड़ियाँ ( 00८47 [७5 5९८९४ ) 

( १) आरदंकारपस चपलाशा--ब्यापारिक नाम--चपलाश | 
. (२) आरोकार पस हिरखुटा--ब्यापरिक नाम--ऐ़ी | 

(३ ) आर्टोकारपस इनटे ग्री फ़ोलिया--व्यापारि क नाम-- 

जैक | 

(४ ) आटोकारपस लकूचा--व्यापारिक नाम--लकूच । 
देशी नामः--साम, दिबातसू, कन्‍्थल, धाऊ, भरस ( बंगाल ), 
पिलाबू ( माल्लावार ), हलासू ( कुग ) 


दवा में ( चपलाश--३४ पौं० प्रति घन फुट--ऐनो बे७ 

वज़नः--सूखने < पो० ग्रति घन .फु 

के बाद ( जैक--३६ पौं० प्रति घन ,फुट--लकूच ४० 
पौं० प्रति घन ,फुट 


लकड़ी को दशाः--चपलाश कुछ पीलापन लिये हुए भूरे रग 
को होता है । यह एक श्रोौसत दज की कठोर सजाने के कामों में 
आनेवाली लकड़ी है यद्यपि इसके रेशे कुछ मोटे होते हैं। ऐनी के 
बारे में इतना कह देना यथेष्ट है कि यह सागोन के समान और 
अपनी विशेषताओं में भी उसके यराबर है । जैक की ताज़ी कटी 
हुई लकड़ी कुछ पीले र'ग की होती है | परन्तु हवा लगने पर कुछ 
भूरे रग में बदल जाती है | इस पेड़ की विशेषता इसके फल के 
कारण उयादा है| परन्तु इसकी लकड़ी भी अच्छी होती है यदि 
यह अधिक मात्र में मिल सके | लकूथ रूप-र ग में जैक से मिलती- 
जुलती है ओर यह लकड़ी काफ़ी मांत्रा में मिल सकती है । तात्पय॑ 
यह है कि आर्टोकारपस कौ लकड़ियाँ बहुत अच्छी द्वोती हैं| वह' 
झपने विशेष पीलाहट लिये हुए बादामी र'ग और सजायटी कामों 
के लिये उपयोगी होने के कारण उन प्रदेशों में भी बहुत लोकप्रिय 
ओर प्रसिद्ध हैं जदाँ ये पेदा दोत। हैं | 
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छुखाईः--आटॉकारपस का सब लकड़ियाँ सरलता से सूख 
जाती हैं। यह किदन में भी बहुत अच्छी तरह सूखती हैं | हव। में 
सुखाने के लिये चद्ठा ज़रा खुला हुआ और अलग-अलग लगाना 
चाहिये जिससे हवा सुगमता से आझ्रा-जा सके । 

मज़बूतीः-चपलाश खूब मज़बूत लकड़ी है और शक्ति में 
सागोन के मुकाबिले में ७५ से ८० प्रतिशत है । ऐनी अपने वज़न के 
हिलाब से सागोन के वराबर मज़बूत कही जा सकती है ; क्योंकि 
यह सागोन से लगभग ९१० प्रतिशत दृल्क्री है और ताकत में भी 
उतनी ही कम है | ऐनी साइज ओर यनावट को स्थिर रखने में 
सागोन के समान ही है | जैक-जहा तक शक्ति से तात्पय है चपलाश 
के बराधर हे | इनकी शक्तियों के बारे में ब्योरा-पुस्तक के अंत में 
दिये हुए नकशे ले ज्ञात दोगा | लकूच कुछ भारी लकड़ी हे और 
इस विचार से कुछ मज़बूत भी होगी, परन्तु इसकी शक्ति के बारे 
में अभी जॉच-परताल नहीं की जा सकी । 

पायदारीः--आदंकारपस की लकड़ियाँ पायदारी में ऊँचे दर्ज 
को लकड़ियों के बराबर गिनी जाती हैं। ये सागौन के बराबर 
अधिक समय तक रहनेवाली हैं। परन्तु ये लकड़ियाँ रक्तात्मक 
मसाले नहीं पीती ; विशेषकर चपलाश तो इस मामले में बहुत 
सहृत प्रसिद्ध है । फिर भी ऐनी ओर जैक घिना मसाला दिये हुएः 
बहुत से उपयोगी कार्मों में आ सकती हैं। मद्रास के मि० सी. सी. 
बिलसन के कथनानुसार पच्छिमी घाट पंर ऐनी की वनी हुई नाखें 
दो-दो सौ वर्ष पुरानी बतमान हैं। देहरादून के कब्रिस्तानी प्रयोग 
में जैक, पेनी और लकूच की लकड़ियाँ बिना रक्षात्मक मसालों 
के तीन वर्षा तक भूमि के भीतर सुरक्षित पाई गद । केवल ऐनी 
और लकूच के टुकड़ों पर कुछ फफू दी पाई गई | 

औज्ञारों से भजुकूलताः-चपलाश की कंटाई-चिराई आसान 
है । परन्तु इसके रेशे कर्दा-कहीं घूमे हुए दोते हैं। जिससे इस पर 
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सफ़ाई लाने में कुछ परिधम करना पड़ता हे। इस लकड़ी के 
प्राकृतिक छेद भी कुछ मोटे होते हैं। इसलिये पालिश करने से पहले 
उन्‍हें अच्छी तरह भरने की आवश्यकता है। यद्द लकड़ी खराद 
की चीजों ओर सजाबटी बेलबूटे काटने के लिये उपयुक्ल है। ऐनी 
एक बहुत अच्छी लकड़ा है जिस पर ओज़ार बहुत सरलता से 
चलते हैं। इसकी चिराई-कटाई सागोन से भी सरल है, और 
खराद के कार्मों ओर पालिश करने में यद्द सागोन से कम मेहनत 
लेती है । जैक भी औज़ारों के लिये सरृत लकड़ी नहीं है और बढ़ई 
इस पर सरलता से काम कर सकते हैं। लकूच अवश्य चिराई में 
सड़त है लेकिन देद्दरादुन- में श्सके सम्बन्ध में कोई कठिनता प्रक४ 
नहीं हुई और घम्मा से भी यही रिपोर्ट मिली है कि लकूच पर काम 
करने और पालिश इत्यादि में कोई फठिनता नहीं होती । 

प्रयोग:--क्यों कि चपलाश एक औसत दर्जे की भारी और मज़- 
बूत लकड़ी है इसलिये इमारती कार्मों, जद्दाज़, फ़र्नीचर और 
सन्दुकों इत्यादि के लिये अच्छी है। क्योंकि यह बहुत सुन्दर और 
. सज्ञावट के कामों के लिये अच्छी होती है । इसलिये उत्तम प्रकार 
के फ़र्नीॉचर और प्रदर्शन की चीजों में बहुत प्रयुक्त होती है। 
ऐनी दक्चिणी भारत के प्रदेशों में यद्वि सागोन से अच्छी नहीं तो 
उसके बराबर अवश्य मानी जाती है और इमारती जरुरतों, 
गाड़ियाँ बनाने ओर फ़र्नींचर व खराद के कामों के लिये पक 
उत्तम लकड़ी समभी जाता है । परन्तु जितनां माँग होती है उतनी 
नहीं मिलती, और यह लकड़ी बहुत जल्दी बिक जाती है। छोटे 
चौकोर टुकड़ों के रूप में यद्ध कमरों में फर्श लगामे के लिये बहुत 
अच्छे दामों पर बिकती है । द 

जैक की सप्ताई भी बहुत कम है, परन्तु जहाँ वह मिल सकती 
है, मूल्य में श्रधिक नहीं होती, और विशेष फर्नीचर घ इमारती 
काम के लिये बहुत अच्छी लकड़ी है । यद्द लकड़ी ब्रश के दस्तों में 
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बहुत काम आती है और इसकी खराद की चीज भी अच्छी 
यनती है । 

लकूच मकान में काम आनेवाली एक अच्छी लकड़ी है और 
साधारण दर्ज के भारी फ़र्नीचर के लिये भी उपयुक्त हे। यह नावे 
वनाने के भी काम झाती है । यह एक क़ीमती लकड़ी है और 
अण्डमान के टापुओं में बन्द्रगाहों के प्रटदफ़ाम इत्यादि बनाने के 
काम में आती है । 

मिलने का स्थानः--चपलाश असा।म व बंगाल में काफ़ी मिलती 
है और आ्रवश्यकतालुसार अणडमान के टापुओं से भी मिल सकती 
दे । आसाम से इसके ६ फ़ीोट गोलाई तक के लट्ठु लगभग ३५० टन 
सालाना मिल सकते हैं और बंगाल से इससे भी. कुछ अधिक । 
पेनी केवल वृक्तिणी भारत ओर बम्बई के प्रान्त से मिलती है, 
परन्तु इसकी माँग हमेशा इसकी सप्लाई से बढ़ी रहती है। अधिक 
जानकारी के लिये कन्सवंटर आफ़ फ़ारेस्ट बम्बई या यूटिलाइज़ेशन 
अफ़सर मद्रास को लिखना चाहिए । जैक भारत के गम 
जिलों में हर जगह पाई जाती है, परन्तु कम और लगाई हुई थानी 
प्राकृतिक रूप से जंगल में नहीं पेदा होती । फिर भी यह लकड़ी 
मद्रास ओर बम्बई के प्रान्तों से बड़ी मात्रा में मंगाई जा 
सकती हे । द 

लकूच बम्बइ व मद्रार्स के पच्छिमी प्रदेशों ओर अीसाभ वें. 
बंगाल में पाई जाता है, परन्तु यह भी कम ही होती है ओर अधिक- 
तर लगाई हुई, आम जंगलों के रुप में यह भी नहीं पाई जातां। 

द्रः--आखाम में चपलाश के १८ फ़ीट लम्बे ओर ६ फ़ीद तक. 
की गोलाई के लट्टू ४५ रु० प्रति दन और चिरे हुए २४ फ़ीट लम्बे 
और १६ फ़ौट के चौरंस लट्ठु १ रु० ८ आ० प्रति घने फ़्ट के हिसाब 
से मिलते हैं। बंगाल का भांव २५ रु० से ५० रु० प्रति टन रहता है 


[ दृ८ ] 
'पएनी के लट्टु मद्रास में २० रु० से ५० रु० प्रति टन और बम्बई में 
४० रु० व्‌ ४० रु० प्रति टन तक मिलते हैं ( सन १६३७ )। 
जैक और लकूच की लकड़ियाँ स्थानीय बाज़ार में ही बिक 
जाती हैं और दामों में चपलाश के बराबर होती हैं । 


बेदूला अल्नाइडीज़ ( 8८७४७ 8॥700९७ ) 

व्यापारिक नाम--इंडियन बच या नागा बच-देशी नाम 
होसुनली--सोर-साँस ( बंगाल ) 

वज़नः--बंगाल की लकड़ी का वज़न ७२१ पॉं० प्रति घन फ़ुट 
होता दे ओर संयुक्न प्रात्त की लकड़ी का दे पों० प्रति घन फ़ूट , 
(हवा में सूखने के बाद ) 

लकड़ी की दशाः--यह अच्छी साफ़ और सीधे रेशॉवाली 
सफ़ेद या कुछ भूरे रंग की लकड़ी है जो कि विशेष प्रकार का 
गरल्ध या स्वाद नहीं र ती। यह फ़र्नीचर के भीतरा भाग बनाने 
और मुख्य कामों के लिये बहुत उत्तम है। हिन्दुस्तानी लकड़ियों 
में से यही वह सबसे अच्छी लकड़ी हे जिससे विलायती की तरदद 
उत्तम प्रकार की प्लाई उड॒ बनाई जा सकती है | यह हिमालय पर 
पेदा होनेवाले बच, वैटूला, सिलेन्डोस्टेक्सि से बहुत मिलती है । 

सुखाईः---अभी तक इंडियन बर्च के सूखने की हालत पर कोई 
नियमित रूप से खोज नहीं की जा सकी | परन्तु यह कलकत्त की 
एक टिम्बर फ़म के उपयोग में रही है । उन्होंने इसके सूखने में 
तो कोई कठिनाई नहीं बताई, परन्तु इसके जोड़ों के बारे में उनका 
कहना है कि वे किसी अंश तक खुल जाते हैं । देहरादून में प्ताई 
की लकड़ी बनाने में यद्द आखानी से सूख गई और काई खराबी 
नहीं हुई । 

मज़बूतीः--अभी तक कई ओर लकड़ियों के समांन इसकी 
श॒क्कि के बारे में जाँच नहीं की जा सकी, परन्तु पियरससन साहब 
के कथनाजुसार नैपाल की तरफ़ यद लकड़ी काफ़ी मज़बूत 
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समभी जाती है और देहराकून में इसकी प्लाई उड़ पर जो प्रयांग 
किये गये उनसे मालूम हुआ कि वह बाहर से आईं हुई लकड़ियों 
की तुलना में उत्तम है। चाय के पेकिग बक्सों को सूरत में भी 
हसकी पाई बहुत अधिक अच्छी निकली जिससे यद्द एक अच्छी 
और मज़बूत लकड़ी प्रतीत होता है। 

पायदारो:--नैपाल में इसको काफ़ी पायदार लकड़ी समभा 
जाता है ( पियसेन ) परन्तु इसके पेड़ को गिराने के बाद यदि 
अधिक दिनों तक भूमि पर पड़ा रहने दें ती फफूंदी और दाणश- 
धब्बे पेदा हो जाते हैं इसलिये इसको पायदार और दीमक इत्यादि 
के असर को सहन करनेवाली लकड़ी नहीं कहा जा सकता | अ्रभी 
इस बात के भी प्रयोग नहीं किये जा सके हैं कि रक्चात्मक मसालों 
के साथ यह लकड़ी कितनी आयु पा सकती है । 

ओऔज़ारों से अभ्रनुकूलताः--यद्द लकड़ी ओज़ारों के लिये बहुत 
नम और आसानी से वश में आने4ालो है । इसकी खचिराई और 
कटाई सहल है। इसकी प्लाई उड बनाने ओर इससे खरादोी हुई 
चीजे तैयार करने में भी सरलता रहती दे । इसमें सफ़ाई भी खूब 
आती है देहरादून में इसकी बहुत सी बस्तुएँ बनाई गई । यह 
लकड़ी दर प्रकार से ओज़ारं के अनुकूल पाई गई । 

प्रयोग:--जैसा कि बताया जा चुका है कि यह प्लाई उड़ बनाने के 
लिये बहुत दी उपयुक्त और फ़र्नोचर के भातरी भाग बनाने के लिये 
पक उत्तम लकड़ी है | खरादी जीज भी इससे बहुत शभ्रच्छी बनती 
हैं। यह हटके ओज़ारों जैसे पेचकश, आरी और रनन्‍्दों के दस्तों के 
लिये बहुत उपयुक्क हे | यह ग्रामोफ़ोन के बाजों और रेडियो के 
घबक्सों के लिये भी बहुत अच्छी हे । परन्तु दुख है कि अभी इसकी 
प्राप्ति यथेष्ट नहीं है। यद्द कलकरत्ते के बाज़ारों में छोटे साइज़ में 
कुछ मिल जाती दे | द क्‍ 

मिलने का स्थान:--बंगाल के उत्तरी भाग में यद सालाना 
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४० हज़ार घन फुट के लगभग मिल सकती है जो ज़्यादातर छोटे 
साइज़ के गज़ भर लम्बे लट्टी के रूप में होती है। एक लट्टु का 
वज़न डेढ़ मन से कुछु ही कम होता है। इसका मुख्य कारण यह 
हे कि जो कुछ प्राप्ति इस लकड़ी की इस समय है वह रस्सों के 
द्वारा है, जिससे बड़े साइज़ के लट्टें नहीं लाये जा सकते | यह 
हिमालय के तमाम पद्दाड़ी इलाकों में पेरा होती है परन्तु यातायात 
की कठिनाइयों के कारण बाहर नहीं लाइ जा सकती | 
 दरः-बंगाल में इसकी क़ीमत चिरे हुए छोटे लट्टों के रुप में 
४० से ८० रु० प्रति टन रहता है (सन्‌ १६३७ ) परन्तु ख़ास 
कलकत्ते में इससे कुछ अधिक । अधिक सूचना के लिये फ़ारेस्ट 
यूटिलाइज़शन अ्रफ़लर अलीपुर, कलकत्त को लिखना चाहिए । 
बिशोफिया जवानिका ( 35८0079 ]४ए०३४८४ ) 

व्यापारिक नाम-"विशप उड-देशी नाम उरेम (ब साम ) 
पेनयाला, नीली ( कुग्ग ) चोलाबेंगा ( माल्नाबार ) केन्जल 
( मैपाल -) 

बेज़नः--४४५ से ४८ पोौं० प्रति घन .फुट, विभिन्न स्थानों की लक- 
ड़ियों का वज़न भिन्न-भिन्न दोता है । 

लकड़ी की दशाः--यह लकड़ी भूरे रंग की खुर्खी लिये हुए. 
दोती है । कभी गहरी लाती के साथ | इसकी रगें व रेशे सोथे 
और मोटे, परन्तु समान होते हैं | इसमें से सजावटी कामों के लिंये 
भी लकड़ी निकाली जा सकती है, परन्तु साधारणंतय! यह भोटे 
इमारती कार्मो की ही लकड़ी हे। 

सुखाईः--सूखने में यद लकड़ी कुछ एंठती और तड़कती है | 
हसलिये इसको धीरे-धारे खुखाना चाहिये जिससे ये थुराइयाँ कंम 
पैदा दो | किल्‍न में इसकी खुख्नाई अच्छी होती है । 

मज़बूतीः--बिशप उड़ टूटने और कठोरता में खागोन जैसी 
लकड़ी है; परन्तु दूसरे प्रकार की शक्षियीं में थद् सांगौन की तुझंगा 
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में ७४ से ८० प्रतिशत है। पूण ब्योरें के लिये अंत में दिये हुए 
नकशे को देखिये । द 

पायदारीः--यह मध्यम श्रेणी की पायदार लकड़ियों में मिनी जाती 
दे परन्तु ऐसी नहीं हे कि बिना रक्तात्मक मसाले के ख़राब दशाओं 
का सामना कर सके | देद्दरादून के कब्रिस्तानी प्रयोग में यद्द साढ़ 
चार साल चली | इसकी कच्ची लकड़ी आखानों से मसाला पी 
लेती है परन्तु पक्की नहीं 4 इसके क्रियोज़ोट पिलाये हुए सलीपर 
आसाम में १५ वष तक घिछे रहे । इसकी कच्ची लकड़ी ४-५ पों० 
प्रति घन ,फुट के हिसाब से मसाला पी लेती है । परन्तु पक्की पर 
फेवल बाहर ही बाहर मसाले का प्रभाव पड़ता है।.._ 

ओऔज़ारों से अनुकूलताः--बिशप उड ओज़ारों के लिये आसान 
लकड़ी है । दस पर सफ़ाई भी अच्छी आती है और पालिश भी 
खूब चढ़ती है । क्‍ द 

प्रयोगः--यद लकड़ी आसाम में काफ़ी प्रसिद्ध है ओर इमारतों 
में इसका बहुत प्रयोग होता है । यह रेल के स्लौपरों में भी काम में 
लाई जाती है परन्तु इसके सस्‍लीपर रक्तात्मक मसाले के बिना ४-४ 
यथ से अधिक नहीं चलते । इसमें से फ़र्नाचर के लिये भी लकड़ी 
निकाली जा सकती दै परन्तु अधिकतर यदद इमारतों के ही काम 
की लकड़ी हे । 

मिलने का स्थानः--यह विशेष रूप से बंगाल ओर शआसाम ही 
से मिलती है । बंगाल के बक्सा डिवाज़न में: यह बहुत होता दे 
ओर थोड़ी बहुत दूसरे डिवीज़नों में भी मिलतां है जहाँ से इसकी 
निक्रासी हो सकती है । आखसाम से यह. ४००-५०० टन प्रति वर्ष 
२४५ फ़ीट लम्बे और ४ फ़ीट गोल लट्टों के साइज़ में मिल सकती 
है और आवश्यकताडुसार मद्रास फे जंगलों से भी कुछ मल 
जाती है। 

द्रः--आसामं में इसके छाट्टु ऐे८ रु० प्रति इन ओर दा फ़ौद 
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लम्बे चोकोर टुकड़े १ रु० ४ आ० प्रति घन फ़ूट के हिसाब से 
मिलते हें ( सन्‌ १६३७ )। बंगाल में इसकी क़ीमत २०-से ३० 
रुपये प्रति टन रहती है ओर मद्रास में २७ से ३७ रुपये प्रति दन 
तक ( सन्‌ १६३७ )। द 
बाम्बेक्स की लकड़ियाँ (30॥9 5 50९८८४) 
( बाम्बेक्स मालाबारिकम ओर बाम्बेक्स इनसिरिन ) 

व्यापारिक नामः--सेमल जो बाश्बेक्स की दोनों जातियों के 
लिये प्रयुक्त होता दे । 

देसी नारः--सेमल, घुदगा ( कुग ) पूला ( मालाबार ) दीदू 
इत्यादि |. क्‍ 

वज़नः--बा म्बेक्स मालाबारिकम का वज़न २३ पों० प्रति घन- 
फुट और बासम्बेक्स इनसिग्निका इससे कुछ भारा होने के 
फारण ३० पौं० प्रति घन ,फुट रहता है। १२ प्रतिशत नमी रहने पर । 

लकड़ी की दशाः-सेमल को लकड़ी भारत में इतनी 
प्रसिद्ध है कि इसके बारे में अधिक बरणन करने की आवश्यकता 
नहीं | यद्द एक नम॑ दलकी, हल्के बादामी रंग की लकड़ी है 
जिसके प्राकृतिक छेद काफ़ी मोटे होते हैं। यद्द जरदी नष्ट हो जाने- 
वाली लकड़ी है । पेड़ को गिराने के बाद कटाई, चिराई होते-होते 
फर्फरदी और कुकुरमुत्ता इस पर असर करने लगता है, फिर भी 
इसकी गिनती हिन्दुस्तान का उपयोगी लकड़ियों में दे । यह बहुता- 
यत से मिलती है और साथ हीं सस्ता भी है | इसके होते हुए भी 
इसकी माँग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है फिर भी देश के प्रत्येक 
प्लांग में यह सरलता से मिल जाती है । सेमल भारत की ऐसी 
लकड़ी है जैसे कि यूरप और अमेरिका में डील उड़ है। 

सुखाई:--क्योंकि सेमल की लकड़ी को जल्‍दी कोड़ा लग जाता 
है, विशेष रूप से गम और तर प्रान्तों में, इसलिये इसके खुखाने में 
जल्दी करनी चाहिये। इस काम के लिये चिराई के बाद लकड़ी 
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को किसी दीवार इत्यादि के सहारे धूप में खड़गा करना और थोड़ी 
थोड़ी देर बाद उसे उलटते-पलटते रहना चाहिए | लकड़ी को चटट 
में लगाने से पहले उसका नमी को निकाल देना अधिक श्रच्छा है या 
पहले किल्‍न में अधिक टेम्परेचर पर खुखा लेने से भी अच्छा 
फल निकलता है।इस प्रकार तेज़ खुखाने में तझ़तों के कुछ एंठ जाने 
या सिरों पर से फटने का डर अवश्य है | परन्तु लकड़ी से अति- 
रिक्ल नमी निकाल देने के बाद कौढ़े इत्यादि के लगने का डर दूर 
हो जाता है। 

हस लकड़ी को खुखाने का दूसरा अच्छा उपाय यह है कि 
चिराइ के बाद सब लकड़ियों को साफ पानी में डाल दिया जाय 
ओर मद्दौने सवा महीने बाद खुखाने के लिये अच्छी तरह अलग- 
अलग चटद्दटा लगा दिया जाय जिससे लकड़ियों को खूब हवा लगती 
रहे । इस प्रकार यह लकड़ी बहुत अच्छी तरह सूखती है । परन्तु 
सबसे उत्तम यह है कि जहाँ तक हो सके सेमल को किदन में ही 
छसुखाया जाय । किल्‍न में यह बड़ी सरलता से सूखती दे । जिन लांगों 
को इस लकड़ी का बड़े पेमाने पर कारबार करना हो उन्हें चाहिये 
कि साथ ही एक छोटी सी कितन भी लगवा ले जिससे वर्ष मर 
सूखी हुई अच्छी लकड़ी का प्रबन्ध रहे | 

मज़बूतीः--सेमल उन लकड़ियों में से नहीं है जिन्हें मज़बूती के 
व्रिचार से काम में लाया जाता है । यद्द एक नम और कमज़ोर 
लकड़ी है । बाम्बेक्स इनलिग्नि मालाबारिकम से अवश्य किसी 
अंश तक भारी ओर कठोर होती हे परस्तु अधिक मज़बूत नहीं 
होती | यह दोनों प्रकार के सेमल हृटके रंगीन फुर्नीचर इत्यादि 
के लिये तो ठीक हैं परन्तु इमारती कामों के लिये उपयुक्त 
नहीं । | द द 

पायदारीः--सेमल और दीदू दोनों कमज़ोर लकड़ियोाँ हैं | इनको 
बहुत जरदी कीड़ा लग जाता दे और वद्द ज़रदी सड़ने और गलने 
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लगती हैं | परन्तु इसके साथ ही साथ यह रक्षात्मक मसालों को 
बहुत अच्छी तरह पीती हैं। इसके बाद इनकी आवश्यक रक्षा दो 
जाती है। इसलिये मसाला दिये हुए सेमल के टुकड़े देहरादून में 
काफी दिनों तक रहे और उनमें कोई खराबी नहीं पेदा हुई जबक 
बिना मसाला दिये हुए टुकड़े को कुछ ही हफ़्तों में दोमक लगने 
लगे । 
ओज़ारों से अनुकूलता+--भओज़ारों के लिये सेमल हिन्दुस्तान 
की सबसे मुलायम लकड़ियों में से हे । इस पर सफादह भी अच्छी 
अती है। क्‍योंकि इसके छेद मोटे होते हैं इसलिये यह अच्छे 
प्रकार की पालिश के लिये उपयुक्त नहीं । छेदों को भर देने के बाद 
इस पर अच्छी तरह से रंग किया जा सकता है | इसकी प्लाइ उड़ 
भी खूब बनती हे परन्तु दूसरी प्वाई की लकड़ियों से कमज़ोर 
होती है । यद्यपि इसके चाय के पेकिंग बक्स भी बनाये जाते हैं 
परन्तु बह दूसरी ध्ाइ के बक्सों के समान काफ) मज़बूत नहीं होते। 
इसलिये इसके बक्सों को हढके & कामों में लाना चाहिये जहाँ 
अधिक मज़बूती की आवश्यकता न हो । 
. म्रयोग+-सेमल की लकड़ी, जैसा कि बताया जा चुका है, बहुत 
से कामा में आती है । इससे दियासलाई भी बनती है । यद्यपि 
इस काम के लिये .यद्द “प्रेस्पेन' के बराबर अच्छी नहीं । इसके 
'पैकिंग-केस ओर बकस भी बहुत बनाये जाते हैं | कलकत्त को एक 
पेकिंग-फकेस बनानेवाली फू में हर महीने ३े०० टन सेमल को 
लकड़ी खच होती द्वे । इसके तड़तों से छुतगारी और बहुत सी 
हटकी किस्म को चीज़ें बनाई जाती हैं । हिन्दुस्तान में यदि लकड़ी 
फो रक्तात्मक मसाले देने के काम ने काफी प्रसिद्धि पा लो दोती 
तो यद लकड़ी और भी बहुत से उपयोगी कामों में लाई जा 


सकती थी । 
मिलने का स्थाना--सेमल, पंजाब ओर सिंथ के शभ्रतिरिक्ल 
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हिन्दुस्तान के प्रत्येक भाग में पाया जाता है। जानकारी के लये 
किसी समीप के कन्लवंटर आफ फारेस्ट कां लिखना चाहिए 
इसके ८ फ़ीट से ८ फ़ीट तक गालाई के लट्टू मिल जाते हैं। झरण इमान 
के टापुओं में इसको बहुत पेदाचार होती है जहाँ से यह लगभग 
१००० टन सालाना मिल सकता है। आसाम व बंगाल से भी यह 
लकड़ी कार्फी संख्या में मेंगाइ जा सकती है। दूसरे प्रान्तों में भी 
इसकी पेदावार काफी है, परन्तु उतनी ही माँग भी है | इसलिये यह 
मालूम करने की आवश्यकता है कि किस स्थान से प्राप्ति में खुग- 
मता ओर लाभ हो सकता है । 

द्रः--से मल की क़ीमत विभिन्न स्थानों में अलग-अलग है। 
अण्डमान में इसके लट्ठु २२ रु० प्रति टन और चिरी हुई लकड़ी 
३५ रु० से ४५ रु० प्रति टन तक बेची जाती है । ( सन्‌ १५३७ ) 

आसखाम से श८ रु० प्रति दन और (१ वर्ग ,फुट के १२ गज़ तक 
लम्बे वर्ग १२० २ आ० प्रति घन ,फुट के भाव से मिलते हैं । 
( सन्‌ १६२७ ) 

बंगाल ओर संयुक्त प्रान्त में इसके लट्ठु २५ से ३० रु० प्रति टन 
बिकते है और शेष प्रान्तों में निम्नलिखित भाव रहता है । 
( सन्‌ १६३७ ) 

सी० पी० तान से चार फीट तक गोलाइ के लट्ठु ३० से ४४५ रु० 
प्रति टन । 

मद्रास में ६ से २७ रु० प्रति इन तक (लकड़ी की दशा के 
अनुसार ) | 

उड़ी सा--१६ से ४० रु० प्रति टन तक । ७-८ फीट गोलाई के 
लट्ठ। द 

बम्बद---७० रु० प्रति दन तक । 

बिहार--२२ से २५ रु० प्रांत इन तक । 
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व्यापारिक नामः--सलाई, देशी नाम-सलाई, कुंगली (तामिल) 

वज़नः--३२ से ३६ पौं० प्रति घन ,फुट (हवा में सूखने के बाद )। 

लकड़ी की दृशाः--इसमें कच्ची लकड़ी अधिक होती है जो 
सफ्‌ द, मैले और भूरे रंग की होती हे । पक्की लकड़ी भूरे रंग 
की कुछ दरापन लिये हुए और उसमें बहुधा गहरे रंग को 
धारियां पाईं जाती दे | परन्तु पकी लकड़ी पुराने पेड़ों में निकलती 
है जो आमतौर पर बहुत कम होती हे। इसलिये सलाइ कौ 
लकड़ी से तात्पय कच्ची हो लकड़ी से होता हैं | यह लकड़ी कुकुर- 
मुत्ते के लगने से बहुत जढदी बदरंग हो जाती है और 
पायदारी के कामों के लिये उपयुक्त नहीं । शायद्‌ ही सलाई की 
लकड़ी का कोई टुकड़ा बद्रंगी के दोष से मुक्त हो । 

खुखाईः--डपरोक्क बातों के होने के कारण इस लकड़ी को हानि 
से बचाते हुए द॒वा में सुखाना बहुत कठिन है । इसको चिराई व 
कटाई गम और खुश्क मौसम में करके लकड़ी का खूब फैला हुआ! 
सट्टा लगांना चाहिए जिससे हवा सरलता से आती-जाता रहे 
झौर लकड़ी जरद सूख जाय | सलाई की कच्ची लकड़ी सूखने में 
कुबड़ी तो अवश्य दो सकता है, परन्तु फटती नहीं । इसके विरुद्ध 
इसकी पक्की लकड़ी कठोर ओर कठिनता से सूखनेवाली द्वोती हे। 
इसलिये कच्ची और पक्की लकड़ी को अलग-अलग खुखाना खाहिए। 
कच्यी लकड़ी किल्‍न में अच्छी प्रकार से सूखती हे । 

मज़बूतीः--सलाई मज़बूत लकड़ी नहीं हे। और जहाँ मज़बूती 
की आवश्यकता दो इसे काम में न लाना चादधिए, फिर भी सेमल 
की तुलना में यद्द मज़बूत दोती है ओर रक्षात्मक मसालों के साथ 
हएके इमारतौ कामों में लगाई जा सकती हे। शक्ति के बारे में 
दिये हुए पूण ब्योरे को पुस्तक के अंत में देखिए । 

पायदारीः:--सलाई भारत की बहुत कम पायदार लकड़ियों 
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में से है। और जहाँ इससे केवल कुछ ही मद्दीनों के अतिरेक्ष 
अधिक समय तक काम लेना हो तो इसमें रक्ता्मक मसाला 
झधश्य लगा देना चाहिए | सलाइ की अन्दर की पक्की लकड़ी 
काफ़ी मज़बूत और बहुत दिनों तक टिकनेवाली दोती दे । देहरादून 
के कब्रिस्तानी प्रयोग में वह ३३ वर्ष तक स्थिर रही। अच्छा 
रक्षात्मक मसाला सलाई को लकड़ी को मज़बूती ओर आयु 
बढ़ाने में और उसको कई एक अच्छे कार्मो में प्रयोग किये जाने के 
योग्य बना सकता है । 

ओज़ारों से अजुकूलताः--सल्लाई की चिंराइ-कटाई और उस पर 
काम करना बिलकुल सरल हे | परन्तु सफ़ाइ लाने ओर पालिश 
करने में यद्द कुछु परिश्रम चाद्ृती हे | पालिश करने से पहले छेदों 
को अच्छी तरद्द भर देने को आवश्यकता हे । इसकी पक्की लकड़ी 
पर पालिश खूब खिलता श्रौर भला मालूम देता है । 

प्रयोग:--सलाई की गणना हिन्दुस्तान में “सिन्ड्र ला उड” की 
सी लकड़ियों में है। क्योंकि यह जल्‍दी बद्रंग हो जाती है ओर 
फर्फूदी भी जल्दी लग जाती हे इसलिये यह बात हमेशा इस लकड़ी 
की व्यावसायिक उदन्नाति में बाधा डालती रहेगी | फिर भी इसको 
जल्दी खुखाने का उपाय करने और रक्षात्मक मसाले लगाने से 
बहुत कुछ इसके दोषों को दूर किया जा सकता है। अभी इसका 
प्रयोग आमतोर पर सस्ते प्रकार के बक्सों, पेटियों, मामूली 
फाम के तड़तों और घटिया फर्नीचर ही में हाता हे | इसकी दिया- 
सलाई भी बनाई जाती है, परन्तु बरसात के तर महीनों में इसे काम 
में नहीं लाते । इसका यह कारण है कि इसमें जल्दी धब्बे पड़ जाते 
हैं ओर यदद कुरुप हो जाती है| सलाई पाई उड बनाने में भी बहुत 
काम में लाइं जाती है, परन्तु नमीवाल्ते प्रान्तों में बहुत सावधानी 
खाहती है। सलाई के पीपे और सीमेस्ट के नलके भी अच्छे बनते हैं, 
और सस्ते प्रकार का कागज़ भी इससे अच्छी तरह घनाया जाता है। 
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मिलने का स्थानः--सलाई सौ० पी०, मद्रास, बम्चई, विद्दार, 
उड़ी सा के जंगलों और संयुक्त प्रान्त के फॉसी-डिवौज़न में बहुत 
अधिकता से पाई जाती हैं| मध्य भारत के खुश्क ज़िलों में भी 
इसका पेड़ आमतोर पर पाया जाता हे। बहुधा इसके ६ फ़ीट 
तक गोलाह के लट्ठटु मिल जाते हैं, यद्यपि अधिकतर पेड़ ५ फ़ीट से 
कम गोलाई ही के हाते हैं। कुछ प्रदेशों में सलाई के लगातार 
जंगल वतंमान हैं। आवश्यकता हो तो यह लकड़ी प्रतिवष बहुत 
बड़ी मात्रा में मिल सकती है । सी० पी० के नीमर फारेस्ट और 
बम्बई के पूर्वी खान्देश के जंगलों से यह ५ हज़ार टन प्रतिवष से 
अधिक प्राप्त दो सकता हे । सलाई की माँग अभी कम, परन्तु 
पेदावार अधिक है | यदि इसे सावधानी से खुखाया जाय और 
मसालों से इसकी रक्षा का प्रयत्न किया जाय तो इस लकड़ी का 
प्रयोग बढ़ सकता है भर इससे काफ़ा लाभ भी उठाया जा 
सकता है । 


दूरः-- विहार--१६ रु० से २२ रू० प्रति टन | (सन्‌ १६३७) 
मद्रास व सी० पी०--५४५ रु० से ४० रु० प्रति टन । 


अधिक जानकारी के लिये उपरोक्त प्रान्तों में किसी। समीप के 

कन्सवंटर आफ फारेस्ट को लिखिए | 
ब्राइडेलिया रेद्सा (702॥89 7९(४५०9 .) 

व्यापारिक नाम--इस लकड़ी के लिये श्रभां तक कई नाम नहीं 
है | देशी नाम--खाजा, काशी, कासी इत्यादि हैं । 

वज़नः--लगभग ४७ पों० प्रति घन,फुट ( हवा में सूखने के बाद )। 

लक डी को दशां:-यदद एक बादामी या भूरे रंग को लक डू है, 
जिसमें कभी-कभी रेशों के घुमाव के कारण हल्की धारियाँ पड़ी 
हुई मालूम हाती हैं। मध्यम श्रेणी की वज़नी और साधारण माटाई 
के रेशोंचाली लकड़ी हे जैसा कि मि० एच० पी० ब्राउन के कंथन 
से स्पष्ट है “ “'“एच्न द्वितीय श्रेणी की अच्छी लकड़ी"? | 
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. खुखाई:--यह कठिनता से खूखनेवाला और सूखते समय खराब 
होनेवाली लकड़ी है । इसको चिराइई-कटाई गीली दशा में कर 
लेनी चाहिए और घना चद्टा जैसा कि कठोर लकड़ियाँ के 
बारे में बताया जा चुका हे, लगा देना चाहिए । 

.. मज़बूतीः--यद्यपि इस लकड़ी पर देहरादून में पूर्ण रूप से शक्ति 
सम्बन्धी प्रयोग श्रभी नहीं हुए, फिर भी जितना मालूम किया जा 
सका है, उससे ज्ञात होता है फि यह एक मध्यभ भ्रेणी फी वजनी 
और कठोर लकड़ी है ओर शक्ति में लगभग सागोन की लकड़ी के 
बराबर हे | 

पायदारीः--यदह लकड़ी काफ़ी पायदार हे। रौज़र साहब के 
 कंथनानुसार बमां में मकान बनाने के लिए इसके खम्भे अधिकतर 
प्रयोग में लाये जाते हैं । इससे पता चलता है कि यह काफ़ी दिन 
रहनेवाली लकड़ी हे | 

. औओऔज्ारों से अनुकूलताः--इस लकड़ी में सरलता से सफाई आ 
जातो है और इस पर ओज़ारों के चलाने में भी कठिनता नहीं होती। 
इसके रेशे काफ़ो घारीक ओर घने होते हैं जिससे यद्द खराद के 
काम को अच्छी ओर खुदाई व नक्काशी के लिये उपयुक्ल हे। प्लाई 
उड़ के लिये अभी इस पर प्रयोग नहीं किये गये हैं। विचार किया 
जाता है कि इस काम के लिये यहं कुछ कठोर द्ोगी । 

प्रयोग:--यह भारत की उन लक्षड़ियों में से हे जो अधिक- 
तर उन्हीं प्रान्तों में काम आ जाती हे, जहाँ वद् पेदा होती है और 
देश के दूसरे भागों के लिये तिजारती मद्‌ में नहीं आती, यह 
मकानों के खम्भों, कड़ी, फ़शे की लकड़ियों और दूसरी घरेलू 
आवश्यकताओं को लकड़ी है। इसके अतिरिक्ल काश्तकारो के 
ओज़ारों और गाड़ियों में भी काम आती है । रक्षात्मक मसालों के 
लग जामे पर यद्द एक अच्छी इमारती लकड़ी हो सकती है । 


मिलने का स्थामा/--बम्बइं, बिहार, उड़ीसा और बंगाल के 
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प्रान्तों में यह यथेष्ट मात्रा में पेदा होती है और मध्य भारत के कुछ 
ज़िलों में भी पाई जाती है | अधिक जानकारी के लिये इन प्रान्तों 
के कन्सवटरों में से किसी एक को लिखिए ! 

द्रः--बंगाल के चट गाँव के जंगलों से यह १६ रु० से ३१ रु० 
प्रति टन तक मिल सकती है । 

बिहार प्रान्त से २२ रु० से २५ रु० प्रति टन बम्बई के भिन्न-भिन्न 
क्षेत्रों से ६ रू० से ३५ रु० प्रति टन और उड़ीसा से १६ रु० प्रति दन 
लट्टी की दशा में मिल सकती हैं, जिनकी गोलाई को औसत 
५ फीट है ( सन १६३७ ) । 

बुखानेनिया लेटीफोलिया ( 3प८ॉ१2॥9॥9 |8(60]]9 ) 

व्यापारिक नामः--अभी ठक निश्चित नहीं है। देसी नाम-- 
पियाल, चरौली, चिरोंजी ह्त्यादि । 

वज़नः--लगभग २६ पौं० प्रति घन फुट ( दवा में सूखने के बाद ) 

लकड़ी फी दशाः--एक बद्रंग भूरी या कुछ मैलापन लिये हुए भूरे 
रंग की लक ड़ा है जिसमें कद्दींकहीं पीले रंग के धब्बे होते हैं और 
स्थान-स्थान पर फफू दी और कुकुरमुत्त के लक्षण प्रतीत होते 
हैं । यह एक हएका, सीधे परन्तु मोटे रेशों वाली लकड़ी है और 
हाथ फेरने से खुरद्रों मालूम होती है । 

सुखाईः -इस लकड़ी के सूखने में बैले तो कोई कठिनता नहीं 
होती, परन्तु इसमें फफ़ंदी और कुकुरमुसा जरदी लग जाता 
है इसलिये इसको जल्‍दी खुखा लेने की आवश्यकता होती है । 
चिराइ के बाद छीदा-छीदा। चद्टा लगा देना चाहिए जिससे खूब 
हवा आ-जा सके | इस प्रकार सावधानता पूथक काम लेने से लकड़ा 
सफलता से खुखाई जा सकती है | यह एक नम लकड़ी है और 
सरलता से सूखने के लिए प्रसिद्ध है । 

मज़बूतीः--यद्यपि इस लकड़ी पर देददरादून में अभी तक शक्ति 
के सम्बन्ध में प्रंयोग नहीं किये जा सके परन्तु विखार किया जाता 
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है.कि यद् अपने वज़न के अनुसार काफ़ी मज़बूत लकड़ी 
होगी । अपनी पेदाबार के क्षात्रों में यह चारपाइयों और इमारतौ 
कार्मो में बहुत प्रयोग की जाती है जिससे पता चलता है कि यह 
एक झौसत दजें को पायदार लकड़ी है | बहुत अच्छी लकड़ियों 
में इसकी गिनती नहीं की जा सकती। 

, पायदारीः--फफू दी और बद्रंगो ले आने के कारण यद्द लकड़ी 
अधिक दिन चलनेवाली नहीं हो सकती , इसलिये बिना रक्षात्मक 
मंसालो के यद्द विशेष कामों के लिये उपयुक्त नहीं | इसके प्राकृतिक 
छेद काफ़ी मोटे होते हैं जिससे यह रक्षात्मक मसालों को अच्छी 
तरह पी सकतो हे | अभी तक देहरादून में रक्षात्मक मसालों के 
सम्बन्ध में भी इस पर कोई प्रयोग नहीं किया ज्ञा सका । 

ओज़ारों से अनुकूलताः--इसकी चिराई-कटाई सरल दे और 
सफ़ाई भी इस पर काफ़ी आ जाती हे | प्लाई उड़ बनाने के लिये 
इस पर अभी प्रयोग नहीं किये गये हैं। एक्र मैच फ़ेक्टरी दिया- 
सलाई बनाने के लिये इसे ठीक बताती दे । 
 अयोगः--यह उन जंगली लकड़ियों में से हे जो हिन्दुस्तान . में 
बहुत सी जगह्ढीं में पाई जाता हैं, परन्तु जो सबकी सथ स्थार्नाय 
आवश्यकताओं को ही पूरा करने में खत्म हो जाती हैं और 
ब्यापार के लिये इसको बाददर नहीं भेजा जाता। 

: चूँकि यह लकड़ी ऐसी है जो कुछ क्चात्रों में काफ़ी पेदा दोता 
है, इसलिये आवश्यकता है कि इसके प्रयोग को बढ़ाया जाय 
ओझोर रक्षात्मक मसालों के द्वारा इसे अधिक उपयोगी कामों में 
लगाया जाय । यह हिन्दुस्तान की उन लकड़ियों में से हे जिसे 
बहुत कम काम में लाया गया दे । 

: मिलने का स्थानः--बम्बई, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, उत्तर 
प्रदेश और मद्रास के प्रान्तों से यह प्रधुर मात्रा में मिल सकती है। 
फिर भी इसके अधिक मोटे लडु नहीं मिल सकते । व्यू कि इस्तक्रा 
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पेड़ छोटा दी होता है, इसलिये श्रामतोर पर ८ फ़ोट तक लंम्बे 
ओर २ से ३ फ़ीट तक की गोलाई के लट्ठु मिलते हैं। अधिक 
जानकारी के. लिये सबसे समीप के कन्सवंटर आफ़ फ़ारेस्ट को 
लिखिये | 
दरः-चू कि यह लकड़ी बड़ नाप में नहीं मिल सकती, श्स- 
लिये 'शायद ही इसको क़ौमत बढ़ सके। बम्बई में २५ रुणसे 
३४५४० प्रति टन तक, उड़ीसा में १६ रु० प्रति टन तक इस्रकी 
क़ौमत है । दुसरे प्रान्तों में भी इसको क़ौमत साधारण ही होगी 
( सन: १६३७ )। | 
केलोफ़िलम की ल्कड़ियाँ ( 0००%ञाश़रपा। 5फवटांट5) 
(१) कैलो फ़िलम इनोफ़िलम ( बूमा ) 
(२) कैलो फ़िलम स्पेकटाबाइल ( लालचीनी ) 
(६.३ ).कैलोफ़िलम टोमेनटोसम ( पून ), (बोबी ) .. 
(४ ) कैलो फ़िलम बाइटियेनम ( पून ) ५. 0 5 88 3 
व्यापारिक नामः-पून। देसी नामः:रपांतागा, बूमा, पूनाल, 
लालओती, पोनियट ( अण्ढेमन ) और कामदेय ( घंगाल ) | 
बज़नः-८४९१ से ४८ पोंड प्रति घनफ़ुट ( दवा में खूलने के बाद )। 
लकड़ी की दशाः--हिन्दुस्तानी कैलोफ़िलम को सब लकड़ियाँ 
एक दूसरे से मिलती-जझ्ञुलती हैं। इनका रंग पीलापन लिये हुए 
भूरा होता हे जिसमें कट्दीकर्ही सुखीं की ऋलक भी द्ोती है। 
टक्कर पर काटने से इसमें कुछ गहरे रंग की घारियाँ मालूम दोती 
हैं। जब ये घारियाँ खूब पक्की हों और स्पष्ट दिखाई दे. तो पून को 
सजावट की चीज़ें बनाने के काम में लाया जा सकता है | यह एक 
मज़्यूत .इमारती लकड़ी है । इसका पेड़ बहुत बड़ा दोता 
है, इसलिये इसकी लकड़ी बड़े कामों में लगाई जा सकती है जबकि: 
कई एक दूसरी | अ्रच्छी लकड़ियाँ पून की तुलना में कप्तः ब्राफ्र 
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की होनें के कारण अनुपयोगी रहती हैं।पून हिन्वस्तान के 
केकड़ी के विभागों में पंदले ही से एक विख्यात लकड़ी, है। 
जिस समय लकड़ों के छोटे-छोटे जहाज बनाने का जलन था 
तो उसके घड़े भाग और ढाँचे इसी के बनाये जाते थे। फिर भी 
पियसन साहब का कहना है कि इसमें बहुत कम लकड़ी 
साथे रेशोचाली मिलती है । अधिकतर रेशे घूमे हुए 
होते हैं । 

छुखाई:ः--पून की लकड़ियों में से किसी के सूखने में कठिनाई 
नहीं होती। उचित गोदाम में अच्छे यक्तों के साथ समुखित रूप 
से चद्टा क्षगाया जाय तो ये लफड़ियाँ बिना किसी तरह की हानि 
के सूख सकती हैं, यद्यपि इनमें से केलोफ़िलम वाहटियेनम 
औरों से कुछ कठोर है और कुछ अधिक सावधानी चादती:ड्े 
जिससे सूखने में तड़कने न पाये। . पृद्रीत 
: चून के लट्टो में छाल के कारण फोड़ा बहुत जरढदी खग जाता दै; 
इसलिये लट्टों पर से छाल को उतरवा देना चाहिए।: 

मज़बूती:--थम्बई से आनेवाली पून की दो क्लिस्मों पर और 
मरेद्यास को एक किस्म पर देहरादून में शक्ति के सम्बन्ध में 
प्रयोग किये जा चुके है जिसका ब्योरा पुस्तक के अंत में दिये 
हुए नक़शे में दिया गया है । यद्द कठोर ओर मज़बूत लकड़ी है जो 
शक्ति मे -ज्गभग सांगोन के समान ही है। केलोफ़िलम वाहटियेन्स 
सांगोन से १० प्रतिशत अधिक कठोर है परन्तु वज़न में सागोन 
के थरावर है जब कि दूसरी क़िस्में सागोन से कुछ इल्की और 
कठोरता में लगभग उसके बराबर है । ब् 

पायदाशीः-पून की तंकड़ि याँ काफ़ो पायदार द्ोती है ओर अच्छी 
शरद खूंखने पर यथेष्ट आयु तक पहुँचतो हैं। भूमि के अन्दर ओर 
बाहर प्रयोग करने के लिये इनंको रक्षाटमक मसाला दे देना चाहिफ;छ 
बेइरांदून के क़लप्निस्तानी प्रयोग में पून को लकड़ियाँ: लगभग छः 
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साल चलीं | इसको कच्योी लकड़ी सरलता से मसालों को पी लेती 
है, परन्तु भोतर की पक्की लकड़ी मशीन के दबाव के साथ भी 
मलालों को नहीं पोती | इसलिये जब॑ पून फो रक्ासर्मक मसल 
के साथ काम में लाना हो तो जितनी ही वह कच्ची हो उतना ही 
अच्छा दे । 
. ओऔज्ञारों से अनुकूलताः-पून पर औज़ार अच्छी तरह सलते 
हैं ओर चिराई-कटाई में कोई कठिनता नहीं होती | इसकी सौधे 
रेशों की लकड़ी पर सफ़ाई भी सरलता से आ जाती है परन्तु 
घूमे हुए रेशोंवले टुकड़ों पर कुछ अधिक मेहनत और. तेज़ 
ओऔज़ारों की आवश्यकता होती है । सफ़ाई आने पर इस लकड़ी 
पर पालिश भी खूब चढ्ता है | पून प्लाई उड के लिये अच्छी 
लकड़ी नहीं सिद्ध हुई | बहुधा रेशों के सीधा न होने से इसे बारीक 
तहों में काटना ओर बाद में फटने से रोकना कठिन दो जाता है । 
परन्तु वैसे बारीक तड़तों में चौरे जाने के लिये पून बिलकुल ठीफ 
है और देहरादून में इसके तड़तों के नमने पिछले ब्रीस वर्ष से 
अब तक बहुत अच्छी हालत में हैं। 

प्रयोग:--इमारती कार्मो के लिये इसे उत्तम प्रकार की लकड़ी 
समभना चाहिए | यह काफ़ों बड़े नाप में मिलती. है; 
इसलिये इंजीनियरों और कारोगरों को इस लकड़ी को और 
आाकर्थित होने की आवश्यकता है। सज्ञावश के कार्मो में यदद लॉरेल 
झौर शीशम की तुलना तो नहीं कर सकती फिर भी पून के कोई 
कोई टुकड़, जिनमें गहरी घारियाँ हों, बहुत अंश तक खूबसूरत 
और अच्छे होते हैं । 

मिलने का स्थानः--पून मुख्यतः दक्षिणी भारत, पश्चिमी घाट 
और कुर्ग के प्रान्‍्तों से मिलता है। बंगाल में सटगाँव की ओर 
से भी पून काफ़ी मात्रा में आ सकती है परन्तु इसकी एक किस्म 
लाललोनी (. केलोफ्रिलम स्पेकटायाइल ) केयल अणडेमन के 
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. टापुओं से मिलतो है »ोर घह भो कम। अधिक जोनकारी के छिये 
सोफ़ कन्सवे टर मद्रास, बम्बई या चौफ़ फ़ारेस्ट आफ सरं कुस 
को लिखना चाहिए | क्‍ श्प 
: दूर;-- बम्बइ पून' को क़ोमत ४४ रुपया प्रतिरन लट्ठ। क्की स्रत्त 
मैं और बंगाल व चिटगाँव में ३१ रुपयो से ४१ रुपया प्रतिश्न है 
(सन १६३७ )। द 


केंनेरियम बे लकंडिया ( (-9॥9॥07 5[0९९0९$ ) 


(१ ) कैनेरियम वेंगाननन्‍्सी 

(१) कैनेग्यिम स्टिक्टम 

(३ ) कैनेरियम यूफ़िलम 

व्यापारिक नामः- धूप या सफ़ेद धूप।| कभी-कभी इसे हिन्दुस्तानी 
सफ़ेद महागनी भी कहा जाता है। देसी नामः--धृप, कुन्थिरीकम 
( मालाबार ), धूपा, शुग्गलधूप इत्यादि । 

बज़नः--कैनेरियम यूफ़िलम रे से ३० पौ० प्रति घनफ़्ट, 
- क्ैमेरियम वेंगालेंसी १६ पौ० प्रति घनफ़्ट और कैनेरियम स्ट्क्टम 
:$८ पो० प्रति घनफ़्ट । द 

लकड़ी की दशाः-धूप की लकड़ी आमतौर पर सफ़ेद पोलापन 
लिये हुए. या इल्के बादामी रंग की होती है। इसको कच्ची 
लकड़ी जरदी बद्रंगी ओर धब्बे ले आती है| व्यापारिक दश्टिकोण 
से कैनेरियम की गिनती भ्रच्छी सकड़ियों में होती है। ये काफ़ी 
बड़े नाप में प्रसुर मात्रा में मिलनेवाली लकड़ियोँ हैं। विशेष रूप 
हे कैनेरियम यूफ्रिलम, जिसको “अणडेमंन धूप” कहते हैं 
हिन्दुस्तान की लकड़ी को बहुत घड़ी आवश्यकता को पूरा करती 
है। यह अपने दृस्के वज़न ओर सफ़ेद रंग के कारण दियासलाई 
और पैकडिंग घक्स बनाने के लिये बहुत उपयोगी लकड़ी है। 
शुसस्य से पच्छिमी घाट, बंगाल और आंखाम के छोजत्रों में 'धूप” 
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बहुत कम होती है| परन्तु जहाँ वह प्रचुर मात्रा में होती है डसकी 
उपयोगिता और क्रीमत को अच्छी तरह समझा जा चुका है। 

सुलाईः--धूप की लकड़ियाँ मुलायम ओर जल्दी सूखनेवाली 
हैं । कुछ सावधाना के साथ ये सरलता से बहुत कम 
खराबी आये हुए जल्‍दी सूख जाती हैं। फिर भी यह फफूदी 
लगने ओर धदरंगी ले आनेवाली ल़कड़ियाँ हैं ओर गाली दशा 
में इनको जल्द कीड़ा लग ज्ञाता है, इसलिये इसके. लट्टी पर से 
छाल को जल्दी ही अलग कर देता चाहिये और चिराई-कटाई के 
बाद लकड़ियों को सुखाने में जरदी करनी चाहिये ऐसी लकड़ियाँ 
किएन में बहुत अच्छी तरह खूखती हैं। यदि ऐसा सम्भव न 
हो तो, जैसा कि सेमल के लिये बताया गया है, इन लकड़ियों 
को पहले एक दूसरे से मिलाकर धूप में खड़ा करना चाहिये और 
कुछ सूखने पर फिर चट्टा लगाना चाहिये जिससे उनकी अतिरिक्त 
नमी जल्‍दी निकल जाय और फफू दी ओर बद्रंगी का भय कम हो 
जाय । उन जगहों में जहाँ वर्ष में अधिक समय तक मोसम तर 
रहता है इस फ़िस्म की छ्कड़ियां को किल्‍न के थिनों सफलता- 
पूर्वक सुखाना कठिन है। यदि लकड़ी का प्रयोग अधिक हो तो 
हसके लिये किलन लगवा लेना व्यापारिक दृष्टि से लाभदायक है। 

मज़बूतीः-कैनेरियम स्ट्रिक्टम दूसरी दोनों फ़िस्मों से अधिक 
कठोर झोर भारी लकड़ी हे, इसलिये इसको दूसरी भ्रंणी की 
मज़बूत लकड़ियों में शिन सकते हैं | 

“अरडेमन धूप” सागोन की तुलना में ४० से ६० प्रतिशत 
शक्ति रखती है और कठोरता में इससे भी कम है, परम्तु यह 
लकड़ी अपने सफ़द रंग ओर सफ़ाई के लिये बहुत पसन्द की 
जाती है और मिलती भी बहुत है। 

कैनेरियम स्ट्रिक्टम के पाई उड़ के चाय के बक्स देहराईम 
में बहुत सफल लि हुए । 
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_ पायदारीः--धूप की लकड़ियाँ पायदार नहीं होता । इनको कौड़ा 
लग जाता है और इनमें फफ़ू दी व बद्रंगी भी जल्दी पेदा हो जाती 
है| इन बुराहयों को रोकने के लिये आवश्यक है कि इन लकड़ियों 
को .-छुखाने में जल्दी को जाय और विशेष पायदारी के कामों में 
लगाये जाने के लिये इनमें रच्तात्मक मसाला लगा लेना चाहिये 
जिसे ये लकड़ियाँ सरलता से सोख लेती हैं और इस प्रबन्ध के 
याद अधिक समय तक के लिये ये सुरक्षित हो जाती हैं । 

ओऔज़ारों से अनुकूलताः--औज़ारों के लिये धूप की लकड़ियाँ 
हिन्दुस्त।न को सबसे मुलायम और सरत्वता से काम में आने- 
वीली छकड़ियाँ में से है जो बिना किसी कठिनाई के चौरी-काटी 
जा सकतो हैं ओर साफ़-सुथरे रूप में भरा जाती हैं । 

कैनेरियम स्ट्रिक्टम देहरादून में प्लाई उड़ बनाने के लिये बहुत 
अच्छी खकड़ी सिद्ध हुई है जो बड़ी सरलता से लम्बी चादर की 
तरह छिलती चली जाती है ओर सूखने में भी दोषरहित रद्द ती है। 
इसकी पलाई उड़ बहुत साफ़-छुथरी बनती है | ; 

“अयोग;-- अरणडेमन धूप”. कलकत्ता और उसके आसपास 
के स्थानों में दियासलाई बनाने के काम में आती हे और अभी यह 
इसी काम में लाई जाती है। दक्षिणी भारत में इसे पेकिंग बक्स 
ओर फ़र्नीचर के अन्द्र के भाग बनाने के काम में लाते हैं । 

मिलने का स्थानः--धूप' लगभग ४,००० टन प्रतिबष 
अराडेमन के टापुओं से मिलती दे जो अधिकता से पेकिग बक्स 
'और दियासलाई बनाने में खच दो जाती है । 

- धूप! बंगाल व आसाम से बहुत कम मिलती है | पच्छिमी घाट 
और कु में भी थोड़ी ही होती हे। अधिक जानकारों फे लिये 
चीफ़ फ़ारेस्ट आफ़ीसर, अणडेमन या दूसरे सम्बन्धित प्रान्तों के 

से टरा को लिखना चाहिये । 
दूरः--“अराडेमन धूप” लट्टी के रूप में २० र० प्रति इन और 
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चिरे हुए वर्गों की सूरत में ३६९ रु० से ४० रु० प्रति टन और घड़े 
चोरस लट्टों के नाप में ४० रु० से ४५ रू० प्रति इन मिलती है 
( सन्‌ २६३७ )। आसाम में १८ फ़ीद लम्बे ओर ५४ फ़ीट तक 
गौलाई के लट्टू ३७ रु० ८ आने प्रति टन और १२८९२ 
चोकोर ९ रु० ४ आना प्रति घनफ़ट के हिसाव से मिलते है । 
बंगाल में बक्सा डिवीज़न के लट्टु रैं८ रू० से २५ रू० प्रति 
टन है । | 
करापा मोलुसंसिस ( ((98[08 0]0८८९॥४(३ ) 


. ब्याप्रारिक नामः--पुखुर । देसी नाम्ः-पुखुर, कियाना 
( वा ) | द 
बज़तः--४६ पौ० प्रति घनफ़ुट ( हवा में सूखने के बाद ) । 

. लकड़ी की दशाः--यह एक उम्दा बारीक रेशों और छुन्द्र खुर्खी 
लिये हुए भूरे रंग की फ़नींचर के काम की लकड़ी दे, जो बहुधा 
महागना की तरद्द लाल रहती है बल्कि उससे भी गहरे रंग को 
होती है । रंदने क्रे बाद जब इस प्रर ख़्ब सफ़ाई कर-दी जाती 
है तो इसकी. सतह बहुत खुन्दर और चिकनो निकल आती 
है। यह एक मध्यम श्रेणी की भारी लकड़ी है जो अच्छी तरह 
सुखा लेने के बाद अधिक समय तक अपने नाप फो समान रख्ते 

रहती है| श्रौस्का ट के कथनानुसार यदि बर्मा की लकड़ियों में से : 
कोई लकड़ी महागनी के स्थान पर काम में लाई जा सकती है 
तो वह यहां हे । | 
- खुखाई:--इसके सूखने. में कोई कठिनाई नहीं, अधिक चोड़े 

तड़तां के कुछ.एंठ जाने का भय अंवश्य द्वोता है। परन्तु यदि. 
चद्टा पूरी सावधानी से लगाया जाय तो इसमें ये दोष नहीं झामे 
पाते । यद्द हवा और 'कितत दोनों में सरलता से सूखनेवाली . 
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मज़बूतीः--पुखुर सागोन से १५ प्रतिशत अधिक भारो लकड़ी 
है। यद्दध सागोन से कठोर भी अधिक होती है, परन्तु दूरूरा 
विशेषदाओं में उसके लगभग है। अधिक जानकारी के लिये 
पुस्तक के अंत में दिये हुए नक़शं को देखिये । 

पायदारीः--जहाँ तक ज्ञात हुआ हैँ पुसुर फाफ़ी पायदार ककड़ी 
है, परन्तु पूर्ण रूप से अभी इस पर प्रयोग नहीं किये जा सके है । 
देहरादून के क़त्रिस्तानी प्रयोग में इसको ६ लकड़ियों में से ४ 
तीन साल के बाद भी ठीक निकलीं, कवल एक को दीमक लगो था । 
- फ़ॉरेस्ट रिसर्च इन्स्टीस्यट के बोर्ड रूम में भी इसके तझुते फ़श 
बनाने के प्रयोग में दस वर्ष स अच्छी दशा में वतमान हैं. ओर 
कोईे दोष या कीड़े इत्यादि का प्रभाव उनमें नहीं पाया गया। 

ओज़ारों से अनुकृलताः--यह लकड़ी ओऔज़ारों के लिये सुगम 
सिद्ध हुई है । देहरादून में इसकी चिराई-कटाई और इस प्र 
काम करने में कोई कठिनाई नहीं हुई | चूं कि इस लकंड़ी के रेशे 
खूब उभरे होते हैं, इसलिये इस पर सफ़ाई बहुत आती है और 
पालिश खूब खिलती है। परन्तु इसके लिये वहुत क्नीमती पालिश 
के स्थान पर मामूली मोमबक्तो पालिश अधिक अच्छी हे | यह 
फ़र्नीचर की बहुत अच्छी लकड़ी हे ओर अपने रंगों ओर रेशों 
की सुन्द्रतां के कारण उत्तम प्रकार की लकड़ियों में गिनी जाने 
योग्य है । 

प्रयोग:--कुछ समय हुआ कि पुखुर हिन्दुस्तान में एक ऋन- 
जान और कम काम में झानेचाली लकड़ी समभी जाती थी, यद्यपि 
बमो में वह काफ़ी प्रसिद्ध ओर प्रयोग में आनेबाली लकड़ी थी | 
परन्तु अब हिन्दुस्तान में भी पुखुर काफ़ी प्रसिद्ध हो चुफो 
है । यह फ़र्नीचर के लिये एक अच्छी रूकड़ी समभी जाती है और 
कलकत्त की एक बड़ी ग्रामोफ़ोन वनानेवाली फ़र्म इसको बाजों 
के' बकस बनाने की एक बहुत अच्छी लकड़ी बताता है, परन्तु 
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साथ ही इसमें कहीं-कहीं गाँठ, गिरह ओर काले धब्बों की 
शिकायत भी की है । बमांवाले भी इसमें यही बुराई बताते हें । 
यद्यपि देहरादुन में इसको जो लकड़ी पहुँची उसमें यह बुराई 
अधिक न थी । क्‍ 

मिलने का स्थानः-हिन्दुस्तान में यह बंगाल में मिलती है जहाँ 
सुन्द्रवन के जंगल में यह कुछ कम पाई जाती है | लेकिन बमों 
में पुसुर बहुतायत से पाई जाती है और आवश्यकतानुसार ५०० 
टन सालाना तक वहाँ से बाहर भेजी जा सकता हे | 

द्रः--बंगाल में इसके लट्ठु २५ रु० से ३० रु० प्रति टन तक 
बिकते हैं| बर्मा में इसके दाम कुछ ज्यादा हैं । परन्तु वहाँ के लट्टे 
यंगाल के लट्टों से बड़े अथात्‌ ४-५ फ़ीट तक गोल होते हैं । 


केस्टेनी प्सिस हिस्टिक्स ((.95६90|9985 ॥ए8075) * 


व्यापारिक नामः--इन्डियन चेस्टनट | देखी नामः-केटुस, 
किगोरी ( आसाम ) । 

वज़नः--लगभग ४२ पॉंड प्रति घनफ़ुट (€ दवा में सूखने के 
बाद )। । 

लकड़ी की दशाः--यह बहुत हल्के भूरे रंग की लकड़ी दे जो छूने 
में खुरदरी होती हे । इसके रेशे समान नहीं होते। यद्द उत्तरी 
चंगाल में पेदा होनेवाले पहाड़ी ओक और चेस्टनट में सबसे 
अच्छी समभी जाती है। यदि यह फिसी औद्योगिक केन्द्र के 
समीप पेदा होती तो इसका प्रयोग अत्यधिक होता । 

सुखाईः:--जिनको इस लकड़ी का अनुभव है वे इसे अधिक 
कठोर और फरनेवाली नहीं समभते | श्रीशेष्बियर का कहना है कि; 
बंगाल के पहाड़ी प्रान्तो में लोग इसे गीली दशा में भी काम में ले 
आते हैं | देहरादून में लाये हुए इसके २०० स्लीपरों में से केवल ये 
ही सूखने में कुछ फट गये जो पेड़ के बिलकुल बीच से लिये गये थे। 
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डा० कपूर की सम्मति से यह मध्यम श्रेणी की फटनेवाली लक- 
ड़ियों में से है जो सतह और सिरों पर थोड़ा फटती है। इसमें 
सघसे बड़ी बुराई यह है कि इसको जढदी फोड़ा लग जाता है और 
गल भी जल्‍दी जाती है इसलिये इसकी चिराई गम और खुश्क 
मौसम में करनी उचित है। लकड़ी को शैड के अन्दर खुले चट्टों में 
सुलाना चाहिये।| इसके सूखने में अधिक समय नहीं लगता। एक 
इंचां मोटे तझ़ते ६ महीने में अच्छी तरह सूख जाते है । 

मज़बूतीः--इन्डियन चेस्टनट मध्यम श्रेणी की मज़बूत लकड़ी 
है। सिवपूर सिघिल इन्जीनिपरिंग कालेज में जो प्रयोग किये गये 
हैं उनके अनुसार यह लकड़ी सागोन से २५ से ३० प्रतिशत 
कमज़ोर बताई गई है | देहरादून में इस पर अभी पूर्ण रूप से प्रयोग 
नहीं किये जा सके है | यह रेलवे सलीपरों के लिये एक उपयुक्क 
लकड़ी हे | 

पायदारी:--बंगाल में लकड़ी का कारबार करनेवाले इसको 
काफ़ी पायदार लकड़ी समभते है | परन्तु इसका कौड़ा जल्दी 
लगता है, इसलिये इसे रक्तात्मक मसाला देकर काम में लाना 
चादिये | देहरादून में इसके सलीपर बिना रक्षात्मक मसाले के ४ 
यष तक रहे और क़त्रिस्तानी प्रयोग में इसके टुकड़े केवल ३ 
साल चले । यद्द रक्तात्मक मसालों को श्रच्छी तरद्द पी लेती हे । 
देहरादून में बहुधा इसके स्लोपरों में १० पौंड प्रति घनफ़ुद के 
द्विसाब से “क्रयोज़ोट” खर्च हुआ। इसकी कच्ची लकड़ी सरलता 
से मसाले को सोख लेती है झोर पक्की भा काफ़ी पी लेती है | 

ओऔज़ारों से अलुकूलताः-इन्डियन चेस्टनट ओज़ारों के 
झनुकूल दे और इसकी चिराई-कटाई और सफ़ाई लाने 


अनिल लयिन न 


 # अब इसकी परीक्षा की जा चुकी है। अधिक जानकारी के लिये 
झम्त में दिये गये नक़शे में देखिये। 
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में कोई कठिनता नहीं होतो । यह बहुत कुछ औओक की खकड़ी की - 
तरह होती है । प्ञाई उड के लिये इस पर अ्रभी प्रयोग नहीं किये 
गये हैं। परन्तु पियसन साहब का कहना है कि यह आखानी से 
छिलनेवाली अर्थात्‌ प्राई की आवश्यकतानसार लकड़ी है और 
श्रीक्राउन भी इस एक उत्तम लकड़ी बताते हैं । 

प्रयोग:--वंगाल के पहाड़ी ज़िलां में यह बहुतायत से काम में 
लाई जाती है और यहीं की यह उपज्ञ है। इसको आवश्यकता के 
अनुसार छुतों में खपरेलों की भाँति बहुत काम में लाया जाता दे । 
रक्तात्मक मसालों से शोघित इसके रेल के सलीपर अच्छे हो सकते 
हैं और दूसरे कामों में भी शधिक विश्वास के साथ प्रयोग में ला 
सकते हैं । 

मिलने का स्थानः--बंगाल के दाजिलिग, कु रस्यांग ओर कैलिम्पोंग 

डिवीज़नों से यह प्रचुरता से मिलती है ओर कुछ आखाम में भी 
भिल सकता है | दार्जिलिंग और कैलिम्पोंग के इलाक़ों में बहुत 
पाई जाती है और चार-पाँच फ़ीट तक की गोलाई के लट्टे आम- 
तोर से मिल सकते हैं| 

द्रः-चिरे हुए चौरस लदु बंगाल से ८० रु० प्रति टन और 
बरगे १ रु० प्रति बगफ़्ट के हिसाव से मिलते हैं| आ्रासाम में लट्ढबं 
३७ रू० ८आए प्रति दन ओर १८ इंची चौकोर ह रु० ४ आ० प्रति 
घनफ़ुट मिलते हैं जो १८ फ़ीट तक की लग्बाई के होते हैं (सन्‌ १६३७)। 


सेटरला की्‌ लकड़ियोाँ ( (८११९।७ 590९0९७ ) 


(१ ) सेडरेला माइक्रोकारपा ( तुन ) 
( २ ) सेडरेला सेराटा ( पहाड़ी तुन ) 
( ३ ) सेडरेला तुना ( तुन ) ः 
व्यापारिक नामः-तुन। सेडरेला सेराटा पहाड़ी तुन कह- 
लाता है । ः 
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देसी नामः-तुन, तुनी, पोमा, नोगा ( कुर्ग ), चुकानागिल 
(मालाबार) ओर कभी रैड सीडर यामोलमीन सौोडर भी कहते हैं । 

वज़नः- ३० से ३७ पौं० प्रति घनफ़ट ( हवा में सूखने के बाद )। 
- लकड़ी की दशा:--ताज़ी काटी हुई तुन अन्दर से लाल 
निकलती हे, परन्तु सखने पर हलके वादामी लाल रंग में बदल जाती 
है । कहीं-कहीं उसमें घुँघले रंग की धारियाँ भां पाई जाती हैं जो 
इसका प्लाई उड़ में अच्छी तरह दिखाई देती हैं। यह लकड़ी 
मध्यम भ्रेणी की वज्ञनी और आमतौर पर साध स्पष्ट रेशोचाली 
होती हे ओर इसमें विलायती सोडर फी तरह सुगंध होती है 
जो अधिक दिनों तक नहीं रहती । 

खुखाई:--तुन का चढद्ढठा यदि नियमित रूप से लगाया जाय तो 
यह खुगमता से खुखाई जा सकती है। इसको चिराई खश्क 
मौलम में और गीली हाक्तत में करानी चाहिये | इसके बाद 
शेड के नीचे अच्छे वत्तों के साथ चाट्टा लगा देना चाहिये। 
इस प्रकार तुन के दो इंची मोर्ट तरूतों या तीन इंची चौकोर 
बरगो को एक साल के समय में अच्छी तरह छुखाया जा सकता 
है। फिर भी इस लकड़ी में एंटने और सिकुड़ ने या गढ़ पड़ जाने 
का भय रहता है। पंटठने का दोष तो चढ् को नियमित रूप से 
लगाने से बहुत कुछ दूर किया जा सकता दै ओर गढ़ पड़ने के 
दोष को भाप द्वारा दूर कर सकते हैं । १००" सेन्ट्ाग्नेंड के 
टेम्परेचर पर २ से ६ घंटे तक भाप का देना इस बुराई को दूर कर 
देता है । 
' हुन सूखने में बहुत सिकुड़ती है और काम में लाने के समय भी 
मौसम के बदलने के साथ घटती-बढ़तो रहती है । इसलिये 
इसके जा ठोकते समय कुछ जगह रखनी चाहिए । तुन को 
किन में खुखाना अधिक उपयुक्त है | इसके बेढंगे तोर से सिकु- 
डूने को सरलता से भाप द्वारा रोका जा सकता है । 
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मज़बूतीः--तुन साधारण श्रेणी की मज़बूत लकड़ियों में से है । 
यदद टूटने की शक्ति में सागोन के बराबर है, दूसरी शक्तियों 
में यह सागोन के ६० प्रतिशत के खगभग है । पहाड़ी तुन 
कुछ अधिक मज़बूत होता हे। ब्योरे के लिये पुस्तक के अंत में 
दिये हुए नक़शे को देखिये । 


पायदारीः--तुन की अच्छी सूखी लकड़ी पायदार होती है । 
यदि इसके लट्टीं की अधिक समय तक रोका जाय तो ये गलने 
लगते हैं | छाल अलग न की जाय तो दीमक भी लगने लगती है । 
परन्तु ठीक तरह से खुखा लेने के बाद तुन भीतरी कामों के लिये 
एक अच्छा पायदार लकड़ी है। देहरादन के क़बत्रिस्तानी प्रयोग 
में यह चार साल तक रही | यदि इसे अधिक दिनों तक रखना 
हो तो इस पर रक्तात्मक मसाला लगा देना चाहिये। परन्तु यह 
मसाले क समान रुप से नहीं पीती | 


ओऔज़ारों से अनुकूलताः--तुन औज़ारों के लिये सरल लक ढ़ौ 
है। इस पर सब ओऔज़ार सफ़ाई से चलते हैं और इसके छेदों 
को भर लेने के बाद इस पर पालिश भी अच्छी आती है | इसकी 
प्ताई उड भी बहुत खुगमता से बनती है। यहाँ तक कि यदि लट्ढु 
अधिक दिनों तक रखे गये हद तो बिना पकाये हुए उसी दशा में प्ताई 
उड़ में बदले जा सकते हैं | पाई उड के लिये तुन एक बहुत उपयुक्त 
आर सजावटी लकड़ी है । 


प्रयोग:--तुन हिन्दुस्तान की प्रसिद्ध लकड़ियों में से है। सस्ती, 
हृटकी, जल्दी सूखनेवाली ओर अधिक मेहनत न लेनेवाली लकड़ी 
होने के कारण यह हिन्दुस्तान के कारखानों में बहुत लोकप्रिय 
है। यह सच हे कि इसको हिंदुस्तान के बढ़िया फ़र्नांचर कौ 
लकड़ियों में नहीं गिन। जाता। फिर भी यद्द मकान के अन्द्र की 
सज्ञावटां आवश्यकताओं चौखटे, क्र म, छोटे बक्स,चाय का पेटियाँ, 
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सिगार के डब्बे ओर खिलौने इत्यादि बनाने के लिये एक उत्तम 
लकड़ी है। किसी उचित रक्षात्मक मसाले द्वारा शोघित करके यदद 
हमारती आवश्यकताओं में भी काम में लाई जा सकती है और 
जैसा कि बतायाजा चुका है, प्लाई उड के लिये विशेष रुप से 
उपयुक्त है । 

मिलने का स्थानः--तुन हिन्दुस्तान के बहुधा मैदानी भागों में 
और हिमालय की तराई में हर जगह पाया जाता हैे। इसके 
लगातार जंगल तो नहीं हैं, फिर भी प्राकृतिक रूप से यह बहुत 
उगता है । इसे सड़कों के दोनों ओर छाया देने के लिये भी लगाते 
हैं और बहुधा गाँव ओर बस्तियों के समीप भी इसके बड़े-बड़े 
पेड़ मिलते हैं। तुन दक्षिणी भारत की अपेक्षा उत्तरी भारत में 
अधिक प्रसिद्ध है| 'सेडरेला माइक्रोकारप।'' बंगाल के दाजिलिंग 
डिवीज़न में कुछ पाय। जाता है। इसी प्रकार “सेडरेला सेराटा” 
भी कम दी होता है भौर हज़।रा, जोनसार व टेहरी गढ़वाल के 
पहाड़ी ज़िलों में थोड़ी संख्या में मिलता है । 

दरः--उत्तर प्रदेश में १५ रु० से ३५ रु० प्रति टन ( बहराइच 
डिवीजञन ), मध्यप्रदेश में ६२ रु० प्रति टन, बंगाल में ३५ रु० से 
४५ रु० प्रति टन लट्टों के रूप में मिलता है। चिरी हुई लकड़ी 
४० रु० से ६० रु० प्रति टन ( कुरस्थोंग, बक्सा, कैलिम्पोंग व 
चटगाँव के इलाक़ों से मिलती है), आसाम में लट्टों के रूप 
में ७४ रु० प्रति टन, चिरान की हुई १२ इंची चौकोर लकड़ी १८ 
फ़ौट की लम्बाई तक ९ रु० ८ ञआ्रा० प्रति घनफ़ुट के दिसाव से 
मिलती है ( सन्‌ १६३७ ) | 


सीडरस देवदारा ( (०५४४३ 0९00993) ! 


ब्यापारिक नामः--देवदार | कभी-कभी “इसिड्यन सौडर” या 
“हिमालियन सीडर” भी कहते हदें । 


[ ६६ | 

- देसी नामः--पालूदार, दियार, देवीदार इत्यादि । 

वज़नः--लगभग ४३४ पोंड प्रति घनफ़ूट होता है (हवा में 
सूखने के याद ) | क्‍ 

लकड़ी को दशा+--देंबदार के बारे में हिन्दुस्तान में बहुत कम. 
वताने को आवश्यकता हैं। लकड़ी का कारवार करनेवाले इसे 
इसके विशेष रंग ओर सुगनध से बड़ी सरलता से पहचान लेते हैं । 
विशेष तौर से उत्तर भारत में यह बहुत कुछ जानी-पद्चानों ओर 
आमतोर पर काम में लाई जानेवाली लकड़ी है | यह साधारण- 
श्रेणी की वज़नी यथेण पायदार और बहुत मात्रा में मिलनेवाली 
लकड़ी है। पंजाब में इसका प्रयोग बहुत ज्यादा होता है | इसके 
रेंशे साधे ओर समान होते हैं। परन्तु इसमें छोटी-बड़ी गाँठ 
काफ़ी होती हैं ज्ञिनंके कारण देवदार फ़र्नीचर के लिये अधिक 
उपयुक्त नहीं समझी जाती। 

सुखाइ:--देवदार बड़ी सरलता से हवा में सुखाई जा सकती 
है परन्तु बहुत जल्दी सुखाने में यह सिरों परस फटती ओर 
लड़कती है। फिर भी गोदाम के भीतर सावधानो से खुखाने में 
कोई खराबी नहीं पेदा होतो | यह किल्न में बहुत अच्छी तरह से 
सूखती है । इसमें लकड़ी के वज्धान की अपेक्ता ३ से १० प्रतिशत 
तक एक उड़ जानेवाला तेल होता है, जिसको अक्सर लोग 
लकड़ी की नमी समभते है। उदाहरण के रूप में लकड़ी के किसी 
टुकड़ के सूखने पर उसमें १८ प्रतिशत नमी का होना पाया गया 
तो सम्भव दे कि इस १८ प्रतिशत में १० प्रतिशत केवल पानी 
हो ओर शेप ८ प्रतिशत तेल हो । 

मज़बूतीः--देवदाग हिन्दुस्तान के सनोवचर और चौड़ की किस्म 
के पेड़ों में सबसे मज़बूत लकड़ी है | यह वज़न और शक्ति में 
सागोन से २० प्रतिशत और कठौोरता में ३० प्रतिशत कम है। 
इस प्रकार अपने वज़न के घिचार से यह सागोन की अपेक्षा 
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काफ़ी मज़बूत लकड़ी है | पूरी जानकारी के लिये पुस्तक के अन्त 
में दिये हुए नक़शे में देखिये । 

पायदारीः--देवदार के भीतर को पक्की ककड़ो अच्छी तरह 
सूखी हुई अधिक टिकाऊ दोती है परन्तु बहुधां इसमें दीमक लग 
जाती है । देहरादून के क़त्रिस्तानी प्रयोग में इसको ६ लकड़ियाँ 
६ बष के अन्दर दीमक ने खा डालीं श्रौर इसकी कच्चा लकड़ी तो 
बहुत कम टिकाऊ होती है। इसी विचार से नाथ वेस्टन रेलवे देव- 
दार के सस्‍्लोपरों को चाहे उनमें कच्ची लकड़ी हो या न हो, बिना 
रच्तात्मक मसालों के नहीं लगाती । यद्यपि देवदार हो की लकड़ी 
पक ऐसा उदाहरण है जो रक्तातस्मक मसाले को अच्छी तरह नहीं 
पीती | फिर भी जितना मसाला सोख जाय, लकड़ी को बाहरी 
प्रयोग में बहुत कुछ सहायता पहुँचाता हे । 

ओज़ारों से अनुकूलताः--देवदार की लकड़ी औज़ारों के लिए 
सरल है और बढ़ई से बहुत कम मेहनत लेती है । इस पर 
सफ़ाई खूब आती है परन्तु इसमें जो एक प्रकार का तेल द्वोता है 
वह अच्छी तरह पालिश नहीं होने देता । विशेष रूप से गॉठों के 
पास पालिश हमेशा घु घली और भद्दी दो ज्ञातो दे | 

इसको प्लाई-उड के लिये प्रयोग में लाया गया, परन्तु बढ़ी- 
बड़ी गाँठों के कारण बेकार सिद्ध हुईें। क्योंकि इस लकड़ी में 
गाँठे बहुत होती हैं । 

प्रयोग:--इस लकड़ी का वतमान काल में अधिकतर प्रयोग 
रेलगा ड़ियों ओर रेल के सलीपरों में होता है | इसलिये अधिकतर 
यह स्लीपरों ही के रूप में जंगलों से लाई जाती है। जो सस्‍लीपर रेल 
की आवश्यकताओं से बाक़ी बचते हैं. वद्द बाज़ार में बिकने आ 
जाते हैं ज्ञो इमारतों कामों और फ़र्नीचर इत्यादि में काम 
अते है । ह 

काशमीर ओर चम्ब। स्टेट से देवदार के घड़े लट्टू भी मित्रते हे 
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यह सारे पंजाब ओर उत्तरी भारत की एक प्रसिद्ध व्यापारिक 
लकड़ी हे जिसके तरूते, वर्ग, किवाड़, दरवाज़े, फ़शे, खम्प्े, 
खपरैल और हलकी मेज़, अलमारियाँ आदि बहुत बड़ी संख्या में 
बनाई जाती हैं | सेना के सप्ताई-विभाग में देवदार को लकड़ी 
पेटियाँ बनाने के काम में लाई जाती है| पेन्सिलें बनाने के लिये 
यह लकड़ी काफ़ी नरम नहीं है, नहीं तो इसको पेन्सिलें खूब 
बनाई जातीं। यह छोटे-छोटे इमारती नमूने ( माडल ) बनाने की 
पक उत्तम लकड़ी है | | 

मिलने का स्थानः-पंज्ञाब में लकड़ी को तमाम व्यापारिक 
मंडियों, जैसे भेलम#& वजीराबादक लाहोर+# ढिलवान, दोराहा 
ओर जगाधरी इत्यादि में देवदार के १० फ़ीट लम्बे, १० इश्व चोड़े 
और ४५ इश्च मोटे स्‍लीपर अधिक पाये जाते हैं । यह नोशदरा 
( उत्तर-पच्छिमी सीमा प्रात्तक ) में भी सिंध नदी व काबुल नदों 
द्वारा बहाकर लाये जाते हैं और कुछ स्थानों में इसके छोटे-बड़े 
सब नाप के लट्टु ओर वर्ग मिल जाते है । यह लकड़ी लगभग 
४ लाख घनफ़्ट प्रति वष बाहर भेज्ञी ज्ञाती हे । 

द्रः--देंबदार की कीमत रेलवे की. माँग के अनुसार घटती- 
बढ़ती रहती है । पंजाब में यह १ रू० २आ० ६ पा० से १ रु० 
७ आए० प्रति घनफ़्ट तक बिकती है, परन्तु हर दशा में बाज़ार के 
तात्कालिक भाव से परिचित होने के लिए चौफ़ कन्सवे टर ऑफ़ 
फ़ॉरेस्ट पंजाब या उत्तरप्रदेश को लिखना याहिये। 

चुकरापिया टेबुलेरिस ((पर६739]9 (970]95 ) 

व्यापारिक नामः--चिकरासी ( वमों में इसे खुनदरी मद्दागनी 
भी कदते हैं ) 

देसी नामः--चिफरासी, बोगापोमा ( आखसाम ) करादी ( कु ) 

बज़नः--४० से ४२ पौं० प्रति घनफ़्ट ( दवा में खूखने के बाद ) 





# जो अब पाकिस्तान में हैं । 
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लकड़ी की दशाः--ताज़ी कटी हुई खिकरासी पीले रंग क 
होती है, परन्तु हवा लगने पर तुरन्त ही भूरे रंग में बदल जाती 
है जिसमें कहीं-कहीं कुछ लाली भा वरतमान होती दे । यह एक 
मध्यम श्रेणी की भारी आ्रार चमक्रीली लकड़ी होती है जिसके रेशे 
बहुधा सजावटी रुप लिये हुए होते है | यद्द फ़र्नोंचर के लिये एक 
उत्तम प्रकार की लकड़ी हे। 

सुखाई:--यह हवा में सरलता से सूखनेवाली लकड़ी है ओर 
नम किस्म की लकड़ियों में गिनो जाती हे । इसके लट्टी को गीला 
हो चिरवा कर तुरन्त लकड़ी को शेड के अन्दर खुले चद्ट के रूप 
में लगा देना चाहिये | इस प्रक।/र इसकी दो इश्ची मोटी लकड़ियों 
को लगभग ६ महीने में खुखाया जा सकता है। 

चिकरासी किल्‍न में बहुत अच्छी तरह सूखती है परन्तु इस 
लकड़ी के बारे में बमों को रिपोट है कि अधिक तापमान पर 
खुखाने से लकड़ी समान रूप से नहीं सूखती । 

मज़बूतीः--चिक रासी वज़न में लगभग सागोन के बराबर ओर 
कठोरता व फटने में उससे कुछ अधिक मज़बूत है, परन्तु दूसरी 
शक्तियों में यद सागोन से २० प्रतिशत कम है| एस लकड़ी पर 
पूर्ण रूप से प्रयोग किये जा चुके हैं। ब्योरे के लिए पुस्तक के 
अन्त में दिये हुए नक़शे को देखिये । 

पायद। रीः--चिक रा सो ज़मीन से मिली रद्दने पर या बाहर के 
कामों में अधिक टिकाऊ नहीं सिद्ध होती, यद्यपि भीतरी कामों के 
लिये यद खकड़ी अबश्य मध्यम भ्ेशी की आयु पाती है । देहरादून 
के क़श्निस्तानी प्रयोग में इसकी ६ लकड़ियों में से तीन ४६ व के 
अन्दर नष्ट हो गई | इमारती कामों में चिकरासो को रक्षात्मक 
मसाला देकर लगाना चाहिये | यह अधिकतर फ़र्नोचर ही के काम 
की लककू है जो कि बिता मसाले “के अधिक दिन रहनेवाली 
सिद्ध हुई हे | इलादाबाद बेंक देद्वरादुम में इसको प्लाई-उड बिना 
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किसी प्रकार के मसाले के बहुत समय तक चली और बहुत 
सफल रहो । 

औज़ारों से अचुकूलताः--इस लकड़ी कौ चिराई-कटाई सरल 
है ओर इस पर कुल औज़ार सरलता से चलते हैं । नक्काशी के 
काम के लिये भी चिकरासी एक उत्तम लकड़ी है ओर खरादी 
चीज़ों के लिये भी उपयुक्त है । इस पर पालिश खूब खिलती हे 
ओर इसकी प्लाईडड भी अच्छी बनती है । 

प्रयोग:-फ़र्नांचर के अतिरिक्त चिकरासाों को प्लाईडड भी 
अच्छी बनती है जिसमें प्रायः सुन्दर नक्काशी का काम बना 
दोता है।यह लकड़ी उत्तम प्रकार के फ़र्नीचर ओर सजावटी 
चौोज़ो के लिये विशेषरुप से पसन्द की जाता है। देहगादून में 
चिकरासी के दो-एक लट्ठु तो ऐसे आये कि उनकी प्लाईउड 
सुन्दरता में संसार को अच्छी से अच्छी प्लाईडड की तुलना कर 
सकती है। 

इसके लट्टी को ध्यान से देख लेना चाहिये जिनमें गहरे रंग की 
धारियां हो। उन्हें ग्राम फ़र्नोंचर के काम में न लाना चाहिये क्योंकि 
उससे उत्तम प्रकार के सज्ञावटी फ़र्नोंचर ओर मुख्य-मुख्य चीज़ों 
के बनाने से श्रच्छे दाम मिलेंगे | 

बंगाल व आसाभ से आनेवाली चिकरासी कां तुलना में बर्मा 
की चिकरासी के लट्ठीं में बहुधा सुन्दर गहरी धारियाँ पाई 
जाती है । उन क्षेत्रों में जहाँ यह पेदा होती है वहां फ़र्नोचर 
ओर दूसरी घरेलू आवश्यकताओं में अधिकतर काम में लाई 
जाती हैं । यद लकड़ी जब एक बार भली प्रकार सूख जाती है तो 
फिर बहुत समय तक इसमें कोई दोष नहीं पेदा दोता और खूब 
मज़बूत रहती है । 

मिलने का स्थानः--बंगाल में कुरस्थोंग, बक्सा और चटगाँव के 
डिवीज़नों से यह बहुतायत से निकलती है और बमो व झासाम 
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में भी मिलती है | जानकारी के लिए यूटिलाइज़शन अफ़रसर बंगाल 
घ आसाम को लिखना चाहिये। द 

द्रः--बंगाल में २५ रु० से ३५ रूु० प्रति टन लट्टाो के रूप में ! 
आसाम में ४४ रु० प्रति टन २४ फ़ौट लगस्बे और ५ फ़ीौट तक 
गोलाई के लट्टों के रूप में । १४ इश्ची चोरस शहतीरों के रुप में १ रू० 
८ शजआ० प्रति घनफ़ट ( सन्‌ १६३३ ) 


सिनेमोमम सेसीडोडेफ़नि और सिनेमोमम ग्लेंड्यू लीफ़रम 


( एफ्राभातापा) एल्टात5त049॥76 शात (यञाशा0रपा॥ 
(39]8700॥|/८॥' था] ) 

व्यापारिक नामः--सिनेमन । देसी नामः--राहू , गौन्ढोरी, माला 
गिरी ( नेपाल ) | 

वज़नः--लगभग ३६ पौ० प्रति घनफ़्ट ( सूखने पर )। 

लकड़ी की दशाः--यह एक हलके भूरे रंग को मध्यम श्रेश्ञी 
की भारी ओर घने रेशोबाली लकड़ी है | ताज़ा कटी हुई 
लकड़ी से तीत्र कपूर की सी सुगन्ध आती है जो बहुत दिनों तक 
रहती है । 

पियसन “सिनेमन” की लकड़ी के एक टुकड़े में ७० बष बोतने 
पर भी इस छुगन्ध का वर्तमान रहना बताते हैं | यह एक मज़बूत 
उत्तम प्रकार की लकड़ी है, यदि देखने में कुछ सुन्दर नहों 
प्रतीत होती, फिर भी कुछ टुकड़े ऐसे अवश्य मिलते हैं जिनमें 
कुछ गहरे रंग के फूल, छुल्‍ले या धारियाँ द्वोती हैं। यह' अति 
प्रसिद्ध लकड़ी है जो उन क्षेत्रों में बहुतायत से काम में आती रही 
है, जहाँ यद्द पेदा होती दे । इसी कारण यद्द कम मिलती है | परन्तु 
अय इसे जंगलों में लगायां जा रहा है जिससे यह थोड़ी बहुत 
मात्रा में मिल जाया करेगी | 

खुखाईः--पह यहुत सरलता से सूखनेवाली लकड़ियों में गिनी 
जाती है, ययपि अभी तक देहरादुन में इसको खुखाने के सम्वन्ध 
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में प्रयोग नहीं किये जा सके हैँ | इसका एक दो फ़ीट चोडा तड़ृता 
१२-१४ वध से बिना किसी दोष के अब तक वर्तमान है । 
मज़बूतीः--इसकी शक्ति के बारे में देहरादून में सरकारी तौर 
पर अभी प्रयोग नहीं किये गये । द 
पियसन साहब का कहना है कि कठोरता व मज़बूती के विचार 
से इसे मध्यम श्रेणी की लकड़ियों में गिनना चाहिये । 

- ३० व से अधिक समय हुआ कि बंगाल में इस लकड़ी या 
एक बेंगला वनाया गया था जो बहुत सफल रहा | इसके अतिरिक्क 
जहाँ यह पेदा होती द्वे उन क्षेत्रों में यह बड़े इमार ती कामों में 
प्रयोग की जाती है जिससे पता चलता है कि इसको यथेष्ट मज़बूत 
लकड़ी समभा जाता है| 

अासाम-बंगाल रेलवे ने इसका प्रयोग रेलगाड़ियाँ बनाने में 
किया है । यद भी इस बात का प्रमाण है कि यह एक उत्तम 
लकड़ी है । 

पायदारी:--यह लकड़ी बहुत टिकाऊ है और वाहर के काम में 
लाये जाने मे भी अधिक समय तक रहती हे । तीब्र खुगन्धित 
तेल के कारण इस लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता। ऊपर बताये 
हुए लकड़ी के बंगले को, जो ३० वष से अधिक समय से 
स्थिर है, अभी तक कोई हानि नहीं पहुँची | यह “सिनेमोमम 
सेसीडोडे फ़नि' के एक पायदार लकड़ी होने का प्रमाण है, यद्यपि 
देहरादून के क़ब्रिस्तानी प्रयोग में ४ वर्ष के भीतर इसकी लक ड़ियों 
को दीमक लग गई । यह बात किसी अंश तक निराशाजनक है, फिर 
भी यह रक्षास्मक मसालों को सरलता से सोख लेती है और इस 
प्रकार इसकी पायदारी को बढ़ाया जा सकता है! 

ओज़ारों से अनुकूलताः-इस पर काम करना ओर इसकी 
चिराई-कटाई सरल है | इस पर पालिश भी खूब चढ़ती है और 
नकाशी का काम करने ओर खरादी हुई चाज़ बनाने के योग्य हैं। 
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यह बंगाल की फ़र्नीचर दृत्यादि को सबसे अच्छी लकड़ियों में से 
है । इसको कपड़े रखने को अल्मारियाँ ओर पेटियाँ इत्यादि बहुत 
अच्छी बनती हैं। इसकी कपूरी गंध से कीड़ा नहीं लगने पाता । 
हर विचार से यह एक अच्छी लकड़ी हे । अभी प्लाईउड बनाने में 
इसकी परीक्षा नहीं की गई है परन्तु विचार किया जाता दे कि 
इसके लिये भी यह उपयुक्त होगी । 

प्रयोग:--स्थानीय रूप से इस लकड़ी को आम फ़्नोंचर के 
अतिरिक्न इमारती आवश्यकताओं और फ़र्श इत्यादि बनाने में 
भी काम में लाया जाता है जो बहुत अच्भुच्चित हैं। जब कि यह 
लक डी अपनी सुन्दरता ओर कपूरी गंध के काग्ण अच्छे कामों में 
प्रयुक्ष की जा सकती हे । यह जापान की कपूरी लकड़ी के समान 
है जिससे कि जापानी उत्तम प्रकार के वेलबूटे खुदे हुए वक्‍स 
इत्यादि बनाते हैं । 

मिलने का स्थानः--जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है इस 
लकड़ी का प्रयोग इसको पेदावार के क्षेत्रों में बहुत होता दे 
इसलिये यह बाहर वालों को कम मिलती है | फिर भी यह आसाम 
से साधारण लट्टों के रुप में कुछ मिल जाती है और बंगाल 
के बकसा डिवीज़न, कैलिम्पॉंग ओर चटर्गोंव डिवीज़न से भी 
कुछ मिल सकता है | जानकारी के लिये इन दोनों प्रान्ता के 
यूटिलाइज़ेशन अफ़सरों को लिखिये । 

द्रः--आसाम से इसके लट्टे ४५ रु० प्रति टन और चिरो हुई 
लकड़ी १५ इश्ची चौरस और २४ फ़ीट तक लम्बी १ रू० ८आ० 
प्रति घनफ़्ट मिलती है। बंगाल के लट्टीं का मूल्य २५ रु० से 
३४५ रु० प्रति टन और चिरी हुई लकड़ी ७५ रु० से १०० रू० प्रति 
टन तक मिलती है ( सन्‌ १६३७ )। 
क्‍ क्यूभ्रंसस टोरुलोसा ( (प97९5५१७ ६0/प्रौॉ059 ) 
_ ड्यापारिक नामः--साइप्रस । देसी नामः--सुराइ, देवोदार, 
ल्यूंरोी इत्यादि । 
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वज़नः--४० से रे२ पाँ० प्रति घनफ़्ट ( हवा में सूखने के बाद ) 

लकड़ी को दशाः--यह लकड़ी भारत को नम सनोबरी 
लक डि्यों में देवदार के समान अच्छी है और रूप में भी देवदार 
ही के समान है परन्तु इसमें खुगन्ध नहीं होती और गाँठे भौ 
कुछ कम होती हैं । यह बिलकुल सीधे ओर समान रेशोंवाली 
अच्छी लकड़ी हे । 

सुखाई:--साइपभेस के सुखाने में कोई कठिनाई नहीं। इसके 
सस्‍लीपरों या चीरी हुई लकड़ी को सरलता से शेड फे अन्द्र खुला 
चद्दा लगाकर खुखाया जा सकता है और सूखने की दशा में इस 
लकड़ी में कोई दोष नहीं पेदा होता। द 

मज़बूतीः--साइप्रेस ओर देवदार वज़न में लगभग बराबर दी 
होती हैं परन्तु साइप्रस की लकड़ी कुछ हलकी होती है | मज़बूती 
में भी यह देवदार से १० प्रतिशत कम है | ब्योरे के लिये पुस्तक में 
दिये हुए नक़शे को दखिये । 

पायदारी:--गेम्बल साहब ने जो विभिन्न प्रकार की स्लीपरों 
की पायदारों के सम्बन्ध में प्रयोग किये हे उनमें साइप्रस सबसे 
उत्तम निकली। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह एक पायदार 
लकड़ी है और रेलवे स्लोपरों के रूप में १४ से १५ साल तक 
चलती है । यदि अन्दर के कार्मो में प्रयोग की जाय तो और भी 
अधिक आयु पा सकती है । क्‍ 

ओऔज़ारों से अनुकूलताः--साइप्रस एक नम लकड़ी हे जिस 
पर औज़ार अच्छी तरद्द चलते है | इस पर सफ़ाई भी खूब आती 
दे और यह बहुत समय तक अपना स्थायी रूप बनाये रखती है । 
यह बढ़ई के काम की बहुत ही अच्छी लकड़ी है। यह योरुप व 
अमेरिका को तमाम सनोबरी क़िस्म को लकड़ियों का सामना 
फरतो है | देवदार से यह लकड़ी इस विचार से अच्छी समभी 
जाती है कि इसमें देवदार के समान तेल नहीं होता इसलिये 
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इस पर देवदार से अच्छा पालिश और रंग चढ़ता है । 

प्रयोग:--साइप्रेस अपनी पेदावार के क्षेत्रों में बहुत पसन्द 
की जाती है | वहाँ इसको पुलाों, इमारतों ओर फ़र्नींचर बनाने में 
बहुतायत से काम में लाया जाता है। मैदानी ज़िलों में यह 
सस्‍लीपरों के रूप में लाई जाती है और जिस प्रकार देवदार को काम 
में लाते हैं लगभग उन्हीं कामों में इसको भी लाते हैं। अधिकतर 
इसके ओर देवदार के स्लोपर मिले-ज़ुले होते हैं।यद्द हवाई 
जद्दाज़ बनाने में भी काम आती है क्योंकि इसमें गांठ नहीं होतीं 
और इसके रेशे सीथे ओर खमान होते हैं । 

मिलने का स्थांन:--अब तक साइप्रेस को गिनती व्यापारिक 
लकड़ियों में नहीं होती थी । क्योंकि इसकी उपज बहुत कम थी और 
अधिकतर यह स्थानीय आवश्यकताओं में हों समाप्त दो जाती 
थी | परन्तु हल ही में उत्तरप्रदेश की रिपोट से पता चलता है 
कि कमायूँ डिवीज़न से साइप्रेस ५०,००० घनफ़ीट के लगभग 
प्रतिवष मिल सकती है । पंजाब के पहाड़ी ज़िलों से भी इसको 
कुछ प्राप्ति सम्भव हो सकतीं हे । उत्तरप्रदेश में चकरोता ओर 
टिहरी गढ़वाल के डिवीज़नों से भी कुछ मिल सकती हे । 

द्रः--उत्तर प्रदेश से १२ फ़ौट लम्बे १० इंच चोड़े ओर ६ ईच 
मोटे स्‍लीपरो के रूप में ४४ रु० से ६० रू० प्रतिटन तक मिल 
सकती दै। दूसरी जगद्ों पर सस्‍लीपरों का सूल्य १ रु० २ आ० प्रति 
घनफ़ट दोता है ( सन्‌ १६३७ ) 


साइनोमेट्रा पोलियान्डा ((0५70776/& 0079॥7072) 


व्यापारिक नामः--पिग । देसी नामः--पिग । 

घज़नः--लगभग ४६ पौ० प्रति घनफ़ुट । 
. लकड़ी की दृशा:--यह आसाम के जंगलों फी एक भारी, कठोर 
और मज़बूत लकड़ी है | रंग भूरा और कुछ अंश तक लाल 
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होता है, बहुधा इसमें गहरे चिह्न भी होते हैं| यह अधिकतर 
मोटे इमारताी काम को लकड़ी है | फ़र्नोचर या दूसरे सजावटी 
कामों के लिये कुछ अधिक उपयुकृत नहीं । पियसन साहब का 
कहना है कि उन्होंने कलकत्त में इस लकड़ी को प्लाईइडड का एक 
सुन्दर बोड देखा है । 

खुखाईः--यह सूखने में कठिन ओर फटनेवाली लकड़ी समभी 
जाती है। परन्तु अभी तक सरकारी तोर पर इस लकड़ी के 
खुखाने का ब्योरेवार प्रयोग नहीं किया जा सका है | 

मज़बूतीः--यह बहुत कठोर ओर मज़बूत लकड़ी है | सागोन से 
दुगुनी कठोर ओर हर प्रकार से उससे मज़बुत होती है । ब्योरे के 
लिये अ्रंत में दिये हुए नक़शे को देखिये । 

पायदारीः--बाहर के कामो के लिये पिग कुछ अधिक पायदार 
लकड़ी नहीं है | देहरादून के क़त्रिस्तानी प्रयोग में यह तीन वर्ष 
से भी कम ठहरी, परन्तु रक्षात्मक मसालों से इसकी पायदारी 
अवश्य बढ़ जाती हे। यह दबाव की मशीन द्वारा लगभग ७ पौं० 
प्रति घनफ़्ट के हिलाब से मसाले को सोख लेती हे । 

ओज़ारों से अनुकूलताः--पिंग काम करने और चिराई-कटाई 
में अवश्य वहुत कठोर और मेहनत लेनेवाली लकड़ी है, परन्तु 
इस परिभ्रम के बाद इस पर अच्छी सफ़ाई आती है । पियसंन 
साहब के कथनानुसार सम्भव है कि इसकी प्लाईडड भी बनती 
हो | परन्तु यह समभा जाता है कि इसकी कठो एता और कड़ापन 
इसे प्लाइडड के लिये एक अच्छी रकूकड़ी न सिद्ध होने देगी । 

प्रयोग:--यह लकड़ी अपनी कठोरतां के कारण वहुत कम 
पसन्द्‌ की जातो है। इसके अतिरिक्त यह रक्षात्मक मसाले के 
विना कम आयु पाती है | मसाला देने पर यह अवश्य रेलवे 
स्लोपर या भारी इमारती कार्मो के लिये एक उत्तम लकड़ी सिद्ध 
दो सकती है या फिर जहाँ इसकी कठोरता से लाभ उठाना हो 


| १०७ ] 


वहाँ रक्षात्मक मसाले द्वारा शोधित इस लकड़ी के गदओं को 
फ़श में प्रयोग करना चाहिये । 

मिलने का स्थानः--पिग आसाम प्रांत में होती है ओर २४५ फ़ीट 
तक लम्बे और चार से पाँच फ़ीट तक गोलाई के लट्ठु हर समय 
मिल सकते हैं । 

द्रः--आसाम से लट्ठु ३० रु० प्रतिदन और २४ फ़ीट लम्बे 
१२ इश्ची चौकोर बग १रू०२ आए० प्रति घनफ़्ठ के हिसाब से 
मिलते हैं ( सन्‌ १६३७ ) । 


डलर्बाजया को ल लड़ियाँ ( [24907274 9]0०८4९७ ) 


व्यापारिक नामः--रोज़उड या बम्बदइ को काली लकड़ी 
( ब्लैकडड ) -09/00729 9/40॥9 डलबर्जिया लेटिफ़ोलिया 
और शौशम या सिस्‌ [290८870 9500 डलवर्जिया सिसू । 
देसी नामः-- डलबर्जिया लेटिफ़ोलिया वम्बई में शीशम कहलाती 
है और उत्तरी भारत में डलबर्जिया सिख को शीौशम कहते हैं । 
: इलवर्जिया लेटिफ़ोलिया को कु में बिशो और मालाबार में बीटी 
कहते हैं और बंग।ल में इसे सतीसाल ओर बिहार में सितसाल 
कद्दते हैं। डलवर्जिया सिस्‌ को बिहार में टाली कहते हैं । 
वज़नः--५० से ५५ पौं० प्रति घनक़ट ( हवा में सूखने के बाद ) | 
लकड़ी को दृशाः--रोज़उड साधारणतः गहरी ब्राउन या 
स्याही लिये हुए आ्राउन रंग की होती है | यह ताज़ी कटी हुई तो 
इतने गहरे रंग की नहीं होती, परन्तु सूखने पर अवश्य गहरा रंग 
हो जाता है | कभी-कभी तो शीशम की ये दोनों क़िस्में एक दूसरे 
से रंग में इतनो मिलती-ज्ुलती हैं कि इन्हे पहचानना कठिन हो 
जाता है। फिर भी रोज़ठडड अपनी विशेष गंध के कारण पहि- 
आतनी जा सकता है | रोज़डड और शौशम भारत कौ फ़र्नीचर 
की उत्तम लकड़ियों में से हैं, और ये बहुत द्वी लोकप्रिय हैं । ये 
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सुन्दर नक्काशी के काम की लकड़ियाँ हैं और यदि उचित रूप से 
खुखाई जाये तो इनसे उत्तम प्रकार का फ़र्नींचर बन सकता है | 

सुखाई:--रोज़डउड ओर शीशम दोनों बड़ी सरलता से हवा में 
सुस्ाई जा सकती हैं और किल्‍न में भी अच्छी तरह सूखती है । 
इनको गीला चिरवाकर शेड के अन्द्र खुले चट्टों में लगा देने से 
बिना किसी हानि के भली प्रकार सूख जाती हैं। केवल तेज़ गर्मी 
व शुष्क मौसम में लकड़ी के सिरों को गम लू से बचाने के लिये 
ढक देना चाहिए जिससे वह फटने न पाये | इस प्रकार दो-तीन 
महीने ही के अन्दर ये लकड़ियाँ बहुत अंश तक सूख जाती हैं । 
इसी प्रकार किल्‍न में भी थोड़ी सावधानी के साथ ये बिना किसी 
हानि के सुखाई जा सकती हैं । फिर भी पेड़ के बीचोबीच जो 
चूने की तरह का एक सफ़ेद पदार्थ इन लकड़ियों में होता है 
उसके कारण बहुधा कठिनाई होती है | इसलिये चिराई के समय 
यह उचित है कि बींच के उतने भाग को काटकर अलग निकाल 
लिया जांय और अलग हो सुखाया जाय जिससे वह साफ़ 
लकड़ी से मिल न सके ओर उसमें कोई दोष न पेदा कर सके | 

मज़बूतीः--ये दोनों लकड़िया सागोन से किसी अंश तक 
वज़नी ओर अधिक फठोर है विशेष रूप से रोफ़ुडड सागोन से 
६० प्रतिशत अधिक कठोर दे । ब्योरे के लिये अंत में दिये हुए 
नक़शे को देखिए । 

पायदारीः--ये दोनों लकड़ियाँ बहुत टिकाऊ हैं | देहरादून के 
क़ब्रिस्तानी प्रयोग में दोनों ७ चष के बाद भी ठीक पाई गई हैं 
ओर अन्द्र के कामों में तो ये लकड़ियाँ बहुत दिनों तक॑ ठीक 
रहती है।यह बात तो पक्की लकड़ी के बारे में बताई गई है। 
दोनों पेड़ों की कन्ची लकड़ी जल्दी नष्ट-प्रष्ट हो जाती हैं. इसलिये 


यदि कश्ची लकड़ी को भी काम में लाना दो तो रक्षात्मक मसाला 
ख़गा देना चाहिए । द 
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ओज़ारों से अनुकूलताः--यद्यपि रोज़ंडड बहुत कठोर लकड़ी 
है फिर भी इस पर काम करने या सफ़ाई लाने में कोई कठिनाई 
नहीं होती | इसी प्रकार शीशम भी ओऔज़ारों के लिये सरल है। 
परन्तु जब रेशे घूम हुए या कहीं गाँठ होती है तो अवश्य सफ़ाई 
ओर चिकनादहट लाने में कठिनता द्वोती है। परन्तु ऐसी लकड़ी बहुत 
कम होती है | दोनों लकड़ियाँ प्लाइडड बनाने के लिये उपयुक् हैं । 
परन्तु लट्टीं को पहले पानी में पका लेने की आवश्यकता होती है। 
शीशम की प्लाईइडड अच्छी और खुन्दर होती है। रोज़उडड की 
प्लाई कहीं-कटीं से कुछ फट जाती है । इसका यह कारण है कि 
रोज़ठडड शीौशम से अधिक कठोर है । 

ये दोनों लकड़ियाँ भाप द्वारा मोड़ी जा सकती हैं। घिशेष 
रूप से शीशम को बहुत बड़े नाप में मोड़ा जा सकता है| दोनों लक- 
डियों पर पालिश भी खूब चढ़ती है । रोज़डड मोमवाली पालिश 
के साथ अच्छी रहती है । 

प्रयोग:--जैसा फि पहले वताया जा चुफा है रोज़डड और 
शीशम दोनों हिन्दुस्तान की उत्तम फ़र्नीचर बनाने को लकड़ियों में 
गिनी जाती हैं ओर यही इनका काम है | फिर भी दोनों उत्तम 
प्रकार के इमारती कामों के लिये विशेष लकड़ियाँ है । योरुप में 
रोज़ उड फ़र्नांचर और उत्तम प्रकार की सजावटी चीज़ बनाने के 
काम में आती हे | हिन्दुस्तान में शोशम फ़र्नोचर के अतिरिक्त 
तोपों आर गाड़ियों के पद्दियों और दूसरे मज़बूत कामों में लाई 
जाती हैं । रेलगाड़ियां म॑ भी शौशम का यथेष्ट प्रयोग है और फ़र्श 
के लिये भी उत्तम समभी गई है। उत्तरी भारत में शीशम इतनी 
लोकप्रिय लकड़ी दे कि प्रत्येक काम के लिये इसे पसनन्‍्द्‌ किया 
जाता है | उत्तरप्रदेश के बरेली शहर और कई दूसरी जगहों के 
कारखानों में हर प्रकार का फ़र्नोंचर-मेज़, कुर्सियाँ शीशप्र के 
अतिरिक्त और फिसी लकड़ी की नहीं बनाई जातीं। . 
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. मिलने का स्थानः--रोज़डड बम्बई से मिलती है परन्तु मद्रास 
और कुश से भी यथेष्ट मात्रा में मिल सफती है | सी० पी० ( मध्य- 
प्रदेश ), उत्तरप्रदेश ( गोंडा डिवीज़न ) ओर उड़ीसा से भा थोडढ़ी- 
यहुत मिल सकती हैं । द 
शीशम विशेष रूप से उत्तरप्रदेश और पंजाब से मिलती है 
परन्तु कुछ बंगाल, आसाम, उड़ीसा और सिध से भी मिलती है । 
रोज़डड २० फ़ीट लम्बे और ४-५ फ़ौद गोलाई के लट्ों और 
चोरस शहतीरों के रूप में मिलती है। शीशम के लट्ठु भिन्न-भिन्न 
प्रान्तों * विभिन्न नाप के होते हैं | जहाँ शीशम के लगाये हुए जंगल 
हैं वहाँ से अच्छी लम्बाई और मोटाई के लट्ठु मिल जांते हैं| परन्तु 
सड़कों, नदियाँ ओर नहरों के किनारे के शौशम नाप में कम, परन्तु 
पहिले प्रकार के शीशम के बृक्तों से अधिक मज़बूत होते हैं । 
. दरः--बम्बई से रोज़डड के लट्टू २५ रु० से १२० रु० प्रति टन 
तक ( लकड़ी की दशा के अनुसार ) भिलते हैं | मद्रास से ३१ रु० 
से ६५० रू० प्रति टन, ( यूरुप भेजनेवाली चुनी हुई ) दूसरे प्रान्तों 
से ५० रु० से १०० रु० प्रति टन तक (लकड़ी की दशा के अश्ु- 
सार ) मिलते है । ( सन्‌ १६३७ ) 

_ शीशम उत्तरप्रदेश में २: रु० से ५० रु० प्रति टन और पंजाब 
में ७० रु० से ४५ रु० प्रति टन के हिसाब से लट्टीं के रूप में मिलती 
है | बंगाल से ४५ रु० से १०० रु० प्रति टन और दूसरे प्रान्तों से 
४० रू० से ६० रु० प्रति टन | ( सन १६३७ ) 

डलर्बनिया सिसूआइडीज़ ()992/874 »550065) 

' क्मी-कभो दक्षिणी भारत में पक लकड़ी बिलकुल शीौशम से 
मिलती-ज्ुलती पाई जाती है जिसका रंग कुछ गददरा होता है और 
देखने में यह रोज़ठडड समभी जा सकती है। परन्तु यथांथ में हसे 
डलबर्जिया सिसूआइडीज़ कहना चाहिए । देखने में यह रोज़उड 
से भी अच्छी मालूम होती है | 


[ १११ ] 
डाइकापसिस की लकड़ियाँ ([20॥0|995 5[0९८८७) 


डाइकापसिस इलिप्टिका और डाइकापसिस पोलियान्था 


(7070009945 ९॥॥[॥09 गाव 400॥0])85 909०७॥7:79 ) 


व्यापारिक नामः--पाली | देखी नामः--पाली, 'ताली इत्यादि । 

'बज़नः--४० से ७३ पौं० प्रति घनफ़ुट ( हवा में सूखने के बाद )। 

लकड़ी की दशाः--यह वादामी या सखु्खी लिये हुए भूरे रंग 
को लकड़ी है जिसमें कच्ची लकड़ी अधिक चौड़ी ओर हलके रंग 
की होती है | रशे सोधे ओर समान होते हैं । ताज़ा कटी हुई 
लकड़ी मै रबर की सी गंघ ञआती है जो सूखने पर जाती रहती 
है | यद्द देखने में पून से मिलती-ज़्ुलती है । 

सुखाईः--अधिक गम व शुष्क जगहों में पाली सूखने में सिरों 
पर से फटती और बाहर की सतह पर से कहाॉं-कह्दीं तड़कने 
लगती है । चिराई होने पर ये दोष ओर भी अधिक प्रकट हो 
जाते हैं । परन्तु यदि लट्टों को गौली दशा में चिरवा लिया जाय 
ओर फिर लकड़ी को शेड के अन्दर ढके हुए चट्टों के रूप में 
सुखाया जाय तो बिना किसी दोष के सूख जाती हे | 

मज़बूतीः--पाली ओर ताला अपनी मज़बूती के विचार से 
बहुत कुछ सागोन के समान दे! वज़न भी लगभग समान हो है 
परन्तु कठौरता में ये सागोन से अधिक है। सूखने में यह सागोन 
से दुगुनी सिकुड़ती है | ब्योरे के लिये अंत में दिये हुए नक़शे 
को दे खिए । 

पायदारोः--बाहरी प्रयोग के लिये पाली इतनी अच्छी 
लकड़ी नहीं है । देहरादून के क़ब्रिस्तानी प्रयोग में इसको ६ 
लकड़ियों में से पॉच-छः वर्ष के भोतर दौमक ने खा डालीं परन्तु 
साथ द्दी इस बात से भी आश्चय है कि छुठी लकड़ी को कोई भी 
द्वानि नहीं पहुँची । दुर्भाग्य से यद् मसाले को सख्त से खह्नत 
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दबाव की मशौन द्वारा भी अच्छी तरह नहीं सोखती, नहीं तो 
इसकी बहुत कुछ रक्ता की जा सकती थी। 

ओऔज़ारों से अनुकूलताः--इस लकड़ी पर काम करने और 
सफ़ाई लाने में कोई कठिनता नहीं होती । रेशे सौधे और साफ़ 
दोने के कारण यह कारखानों में बहुत पसन्द की जाती है| मद्रास 
की पाली को प्लाइईउड के लिये प्रयोग में लाया गया, जिसके लिये 
वह उपयुक्त सिद्ध हुईं | व्यापारिक आवश्यकतांशों के लिये इसकी 
अच्छी प्लाइेडड बनाई जा सकती है । 
. प्रयोग:--मद्रास में पाली को इमारतो कामों में लगाते हैं. और 
सस्ते प्रकार के फ़र्नोंचर, खपरेलों ओर कई एक मोटे कामों में भी 
इसका प्रयोग होता है। यह ञ्राम इमारती कामों की लकड़ी हे, 
किन्तु रक्तात्मक मसाले को न सोखना इसके प्रयोग को बहुत 
अंश तक कम कर देता है । फिर भी साधारण इमारती कामों के 
लिये यह अच्छी लकड़ी है। 
. मिलने का स्थान:--मद्रास पाली का मुख्य स्थान है | परन्तु 
ताली बंगाल के चटगाँव के पद्दाड़ी भाग से लगभग १००० टन 
प्रतिवष मिल सकती है । पाली के लट्ढु सीधे और ४० फ़ीट तक 
मिलते हैं । क्‍ 

द्रः--मद्रास में पाक़ो के लट्ठुं ३४ रु० से ३७ रु० प्रति टन 
मिलते हैं । बंगाल से ३७ रू० ८ आ० से ५० रु० प्रति टन 
( सन्‌ १६३७ )। 


डिलिनिया कौ लकड़ियाँ (0॥0078 806००१९५) 


(१ ) डिलिनिया इण्डिक। (06879 ॥70|९& ) 
( २) डिलिनिया पेन्टागाइना (007क्‍9 [07988979). 
व्यापारिक नामः--डिलिनिया। देखी नामः--ओोटेगा, चाहदा, 
,आक्शी, कलाई, राई ( बिद्दार ) फोइटेगा ( कु्ग )।. . .. 
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वज़नः--३६ से ४३ पो० प्रति घनफ़ुद ( हवा में सूखने के बाद ) 

लकड़ी की दशाः--यें खुख्रों लिये हुए ब्राउन रंग की लकड़ि याँ 
होती हैं जिन पर कभी-कर्भी सफ़ेंदी लिये हुए खड़िया मिद्दी की 
सी धारियाँ भी दिखाई देती हैं| ये मांटे इमारता काम की यथेष्ट 
मज़बूत और कठोर लकड़ियाँ हैं। इनके रेशे मोटे होते हैं । रेशों के 
घुमाव ओर एंठ के कारण यह बहुधा कुबड़ी हो जांया करती है । 
“डिलिनिया पेन्टागाइना” “डिलिनिया हन्डिका! से अधिक 
भारी और गहरे रंग की लकड़ी होती है । 

खुखाईः-ये लकड़ियाँ सूखने की दशा में एठने ओर सिरों पर 
सफर जानवाली हैं। परन्तु चिराई के समय लकड़ी के बढ़ोतरी 
के चिहों को यदि उसकी चौड़ाई से खड़ी दशा ( लम्ब ) में रक्‍्खा 
जाय तो एंठने को बहुत अंश तक रोक सकता है | 

ये लकड़ियाँ जरूदी सूखती हैं. ओर यदि चद्ठटा नियमित रूप से 
लगाया गया हो, तो लकड़ीं बहुधा अच्छी निकल्लती है| ये किहन 
में ओर भी सुविधा स सुखाई जा सकती हैं । 

मज़बूतीः-दोनों मध्यम श्रणी की मज़बूत लकड़ियाँ हैं। ये 
सागोन से कुछ हटकी ओर कुछ दशाओं में उससे कमज़ोर है । ब्योरे 
के लिये अंत में दिये हुए नक़शे को देखिये | 

पायदारः--ये लकड़ियाँ बहुत कमज़ोर हैं। देहरादून के क़ब्रि- 
स्तानी प्रयोग में दोनों लकड़ियों के ६-६ टुकड़े केवल २ ही वष 
में दीमक द्वारा नप्ठ हो गये, इसलिये रक्तात्मक् मसाले बिना ये 
लकड़ियाँ बाहरी काम के लिये बेकार हैं | ये लकड़ियाँ दबाव को 
मशीनों में मसाले को सरलता से सोख लेती हैं । 

ओज़ारों से अनुकूलताः--अधिकतर डिलिनिया की खकड़ि याँ 
ओज़ारों के लिये कठिन नहीं होतीं, परन्तु उनमें खड़िया मिद्दी को 
सी धारियाँ जो कहीं-कहीं रहती हैं, सूखने पर बहुत कठोर दो 
जाती हैं | इसलिये ओज़ारों के चलाने में अधिक्र कठिनाई पेदा 
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होती है। इन लकड़ियों को गीली दशा में चिराना और कराना 
अधिक उपयुक्त है । 

डिलिनिया को प्लाई उड के लिये भी प्रयोग में लाया गया, 
जिससे सिद्ध हुआ कि ये लकड़ियाँ अपने मोटे रशां ओर भद्द रंग 
के कारण इस काम के लिये अच्छी नहीं | इनसे केंघल मोटी और 
भद्दों प्लाई उड बनाई जा सकता है । 

प्रयोग: ये बहुधा इमार ती काम का लक ड़ि याँ हैं| यदि इनको 
रक्तात्मक मसाले देकर काम में लाया जाय तो काफ़ी मज़बूत रहती 
हैं ।यदि टक्कर से काटी जायें तो इनका रंग अच्छा निऋलत। है 
आर सजावटी कामों में अधिक गहरे रंग की लकड़ियों के भीतर 
बेल-बूटे बनाने के लिये ये बहुत उपयुक्त रहती हैं । 

मिलने का स्थानः-दोनों लकड़ियाँ बंगाल और आसाम से 
थोड़ी मात्रा में मिल सकता हैं ओर बम्बई प्रान्त से इससे भी कम। 
अधिकतर ये बंगाल के बक्सा ओर चटगाँव डिवौज़नों से 
आती हैं । 

द्रः-बंगाल से १८ रूु० से रे८ रू० अति टन खट्टों के रूप में 
मिलती हैं।आसाम से ३० रु० प्रति इन और चिरी हुई लकड़ा 
१८ फ़ोट तक लम्बी, १२ इश्ची चोकोर घर्गों के रुप में १ रु० प्रति 
घनफ़ूट मिलती है। बम्बई में २५ रु० से ४० रू० प्रति टन के 
हिसाब से मिलती है ( सन्‌ ६६३७ ) द 


डाइसपायरस का लकड़ियाँ (/205[/9705 8९८८७) 


(१ ) डाइसपायरस एबेनम ( एबोनी ) (२) डाइसपायरस 
एम्ब्रिओपटेरिस ( एबोनी ) (३ ) डाइसपायरस मारमोराटा 
(अण्डमन माबल उड ) (४) डाइसपायर स मेलेनॉगज़ीलन पथोनी) 

व्यापारिक नामः--एथोनी । 

देसी नामः--तेंदू, आबनूस, कट्ट (बिहार) करोनक।ली इत्यादि । 
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वज़नः--५१ से ५६ पों० प्रति घनफ़ुट ( हवा में सूखने के बाद ) 

लकड़ी को दशाः--बहुत सा कालां लकड़ियां को ग्रलती से 
एबोनी कहा जाता है। यद्यपि उन्हें डाइसपायरस की लकड़ी से 
कोई सम्बन्ध नहीं होता, फिर भी साधारणतया हिन्दुस्तान में मेले- 
नोश्ज़ीलन को काली हां लकड़ी को आबनूस कहते हैं। 

डाइसपायरस पबेनम इिन्दुस्तान में बहुत कम होती है, परन्तु 
सीलोन के जंगलों में यह्व लकड़ी बहुत है | इसके भीतर की पक्की 
लकड़ी यद्यपि अधिक भोटी नहीं होती, परन्तु बिलकुल काली होती 
है ओर पूणरूप से आवनूस कहलाने के योग्य है। डाइसपायरस 
मेलेनॉग्ज़ीलन की पक्की लकड़ी कुछ हरापन लिये हुए काली होती है 
ओऔर डाइसपायरस एम्बिश्रोपटरिस की लकड़ी कहीं सफ़द ओर 
कहीं काली होती है, इसालये इसमें सरासर फाली लकड़ी नहीं 
निकल सकती | रंग को छोड़कर आबनूस की सफ़ेद लकड़ी भी 
मज़बुती, कठोरता और शक्ति के विचार से वहुत अच्छी है, जिसे 
ओऔज़ारों के दस्ते और दुसरे सरूुती चाहनेघाले कामों में लगाया 
जा सकता है । 

सुखाईः--आबनूस के भीतर की काली लकड़ी सूखने में बहुत 
कौठन है । वह फटती और तड़कती है। इसलिये इसको बहुत 
धौरे-धीरे सुखाना चाहिये ओर वे सब सावधानियाँ काम में लानी 
चाहय जो सरूत लकड़ियां के खुखाने के अध्याय में बताई जा 
चुकी हैं। परन्तु इसको सफ़ेद लकड़ी कुछ सरलता से सूख 
जाती है । 

आबनूस के लट्टीं को श्रधिक दिनों तक वैसे हां अखुरक्षित 
ज़मीन पर न पड़ा रहने देमा चाहिये, क्योकि इस दशा में घुन लगने 
का डर रह्दता है। अच्छा तो यह दे कि गौले लड्ठीं ही को चिरवा 
कर लकड़ी को हवा में सतम्गने के [लये समुचित रुप से चद्टा लगा 
देना चाहिये । 
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मज़बूतीः--आबनूस अत्यधिक कठोर और मज़बूत लकड़ी दे । 
यह सागोन से अधिक भारी और कठोर होती है । ब्योरे के लिये 
पुस्तक के अंत में दिये हुए नक़शे को देखिये | आबनूस भारत को 
उन कुछ लकड़ियों में से है, जो औज़ारों के दस्तों इत्यादि के लिये 
“पेश” और “'हिकरी ” की तुलना में सफल कही जा सकती है। 
यदि अच्छी प्रकार खुखाई जाय तो आवनूस को बाहर की हलके 
रंग को लकड़ी इस काम के लिये वहुत अच्छी है। 

पायदारोः--आवनू स के भीतर की काली लकड़ी स्वाभाविक 
रूप से वहुत समय तक चलनेवाली होती है, परन्तु वाहर की हल्के 
रंगवाली लकड़ी कम पायदार होती हैे। डाइसपायरस मेले- 
नॉग्ज़ोलन के ६ टुकड़े क़बत्रिस्तानी प्रयोग में ४ बष के भीतर दोमक 
द्वारा नष्ट हो गये | इसकी सफ़ेद व हृढके रंग की लकड़ी सुगमतां 
से रक्तात्मक मसालों को ग्रहण कर लेती हैं, जिसके वाद वह एक 
नियत समय तक रह सकती है । 

ओऔज़ारों से अनुकूलताः--आवनूस यद्यपि कठोर लकड़ी है 
फिर भी उसकी चिराईइ-कटाई या उस पर काम करने में कोई 
कठिनाई नहीं होती | इस पर खूब सफ़ाई आती है और रगड़ने के 
बाद लकड़ी वहुत साफ़ व चिकनी निकल आती है ओर जहाँ तक 
सफ़ाई का सम्बन्ध हे, आवनूस की वाहर की हल्के रंग को लकड़ा 
भी प्रत्येक काम के लिये उपयुक्त है। 

प्रयोग:--अआवनू स अपने प्रयोग के विचार से बहुत प्रसिद्ध है । 
हिन्दुस्तान में इसको खराद के कामों, बेलबूटे काटने, जाली 
तराशने, पद्चीकारी, सिगारदान, हाथ की छुड़ियाँ और छातों के 
द्स्‍्ते इत्यादि के लिये बहुत पसन्द करते हैं। सजावटी और सूल्य- 
वान कमरों में इसका फ़श भी लगाया जाता है, परन्तु जहाँ लकड़ी 
का अधिक खच हो वहाँ आबनूस की सफ़ेद लकड़ी ही लगाई जा 
सकती है, क्योंकि इसकी काली लकड़ी बहुत कम मोटी होती हे | 


| शा आ॥ 


इस प्रकार डाइसपायरस मलेनॉग्ज़ीलत स्थानीय आवश्यकताओं 
जैसे खम्भों, बल्लियों ओर नाव इत्यादि बनाने में ही खर्च हो जाती 
हैं। अपनी कठोरता, मज़बूती, चिकनाहट और सफ़ाई के विचार से 
यह हर प्रकार के ओऔज़ारों के दस्तों और सरूत कार्मो के लिये बहुत 
उपयुक्त है । 

मिलने का स्थानः--डाइसपायरस एवेनम बम्बई और उड़ीसा 
के प्रान्तों से थोड़े परिमाण में मिलती है । उड़ीसा से डाइस- 
पायरस एस्ब्रिआ्ापटरिस काफी मिल सकती है। डाइसपायरस 
मेलनॉग्जीलन सी० पी० ( मध्य प्रदेश ), मद्रास, वम्बई, उड़ीसा 
ओर संयुक्त प्रान्त (उत्तर प्रदेश) से यथेष्ट मात्रा मे मिल सकती है 
अधिक जानकारी के लिये उपरोक्त प्रान्तों में से किसी के कन्सवेटर 
आफ फारेस्ट को लिखना चाहिये ! 

दरः--सी० पी० ( मध्य प्रदेश ) से इसके लट्ठु ६० रु० से १०० रु० 
प्रति टन, मद्रास से ५० रु० से ६० रु० प्रति टन और वम्बई से २९ रु० 
से ५० रू० प्रति टन के हिसाव से मिल सकते हैं। उड़ीसा से २८ रू० 
ध्रति टन ओर संयुक्त प्रान्त ( उत्तर प्रदेश ) से २० रु० से २५ रु० 
प्रति टन तक प्राप्त हो सकते हैं । ( सन्‌ १६३७ ) 


डाइसपायरस मारमोराटा 


“ज्ञगजरी उड़” जिसे “माबल उड” या “ज़ेब्रा उछ” भी कद्दते 
हैं। वह डाइसपायरस मारमोराटा की बीच की पक्की लकड़ी है जो 
केवल अरडमन के टापुओं में पेदा होती है । यह दुरंगी लकड़ी 
होती है, जिसमें कुछ काली ओर पीली धारियाँ होती हैं । यह छोटे 
नाप में और थोड़े परिमाण में मिलनेवाली लकड़ी है ओर बहुत 
कफ़ौमती होती दे । लगभग ३०० रु० प्रति टन के हिसाब से मिलती 
है ( सन्‌ १६३७ ) | अधिक सूचना के लिये चीफ़ फारेस्ट अफ्सर 
पोट ब्लेयर अण्डमन को लिखिये । 


[ एृशृ८ ] 


डिप्टेरोकारपस की लक ड़ियाँ ()॥)[/07009]0५5 50९८0!९७ ) 

(१ ) डिप्टेरोकारपस अलेटस ( ग़ुजन ) 
()[0[९70087 [205 8]905) 

(२ ) डिप्टेरोकारपस इन्डिकस ( शुज न ) 
([0][[07009/[905 ॥70005 ) 

( ३ ) डिप्टेरोकारपस मैक्रोकारपस ( होलोंग ) 
(2[)/070087 [205 7407009॥[095 ) 

( ४ ) डिप्टेरोीकारपस टरबिनेट्स ( गुजन ) 
([)]7)][/070८27 [205 07/79[05 ) 

व्यापारिक नामः-गुज न, कलकत्ता के बाज़ार में जारूल के नाम 
से बिकती हे | 

देसी नामः--शुजन, होलोंग, विलेनी । 

( मालाबार ) केलेनी ( कनारा / और जारूल इत्थादि | मियांग 
ओर अपेटांग के नामों से जो शुज़न बिकती हैँ वे स्याम और 
फिलीपाइन के द्वीपां से आती हैं । 

वज़नः--४२ से ४८ पौ० प्रति घनफ़्ट / हवा में सूखने के बाद ) 

लकड़ी की दशाः--शुज्ञन की सब लकड़ियाँ रूपरंग में एक 
दूसरे से अधिकतर मिलती-जुलता हैं। ये बादामी या हलके ब्राउन 
रंग की कुछ खुरदुरी बनावट की लकड़ियाँ होती हैं। इनके रेशे 
सीधे और बनावट में थोड़े घने होते हैं। पेड़ के प्रतिवर्ष बढ़ने के 
चिह इन लकड़ियों में स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देते । 

खुखाई:--गुजन सूखने के विचार से मध्यम श्रेणो का कठोर 
लकड़ियों में गिनी जाती है | सूखने पर इसका रंग कुछ पक्का हो 
जाता है | फिर कुछ खुखीं रहती है । गुज़न हवा में किन की अपेत्ता 
अच्छी तरद्त सूखती है | इस लकड़ी में जो एक प्रकार का तेल 
दोता है वह इसको किल्‍न में जल्दी नहीं सूखने देता। यदि जरूदी ही 
खुखाना आवश्यक हो तो पहले लकड़ी को कुछ दिनों दवा में स॒खा 


[ ११६ ] 


लिया जाय, फिर किल्‍न में रक्खा जाय | इस प्रकार लकड़ी जरूदी 
सूख जायगी | 

मज़बू ती;-- गुजन पक अच्छी मज़बूत लकड़ी है । ८ह सागोन से 
किसी अंश तक भारी और मज़बूत होती है, परन्तु सागौन से 
अधिक सिकुड़ती ओर फूलती है | इसे कितना ही खुखा लीजिये, 
परन्तु फिर भी इस पर मौसम का प्रभाव अवश्य पड़ता है । और 
यह फूलती और सिकुड़ती रहती है। इसी कारण इसका अधिक 
सही और क़ीमती कामों में प्रयोग नहीं किया जाता । 

देह रादुन में गुजन की कई प्रकार की लकड़ियों पर शक्ति के 
सम्बन्ध में प्रयोग किये जा चुके हैं, जिनका ब्योरा पुस्तक के अंत 
में दिये हुए नक़शे में देखिये । 

पायदारीः-गुजेन बाहर के कामों में अधिक दिनों तक चलने- 
बाली लकड़ी नहीं है | यदि वह ज़मीन से मिला रहे तो जरदा 
खराब दो जाती है, इसलिये इसमें रक्षात्मक मसाला लगा देना 
अवश्यक है, यद्यपि भीतरी प्रयोग में गुजन यथेष्ट दिनों तक 
चलती है । विपरीत वातावरण में यह लकड़ी जरुदी गलने- 
सड़ने लगता है। इसलिये इनथातों से बचाने के लिये इस पर 
रक्तात्मकम मसाला लगाना अरवश्यक है | गुजन मसाले को सरलता 
से सोख लेती हे और सूखी हुई लकड़ी को यदि दबाव के साथ 
मशीन द्वारा मसाला दिया जाय तो भीतर तक पहुँच जाता है । 

ओज़ारों से अनुकूलताः--गुजन की लकड़ी चिराई-कटाई और 
काम करने में थोढ़ा मेहनत लेता है, क्योंकि यह मोटे रेशे की 
लकड़ी है इसलिये इस पर सफ़ाई ओर चिकनाहट नहीं आ 
सकती. फिर भी इसको मासूली पालिश ओर रंग के योग्य बनाया 
जां सकता दे | गुज्ञन की कुछ लकड़ियों में एक प्रकार का गाँद 
पाया जाता है, परन्तु इतना नहीं कि लकड़ी में कोई दोष पेदा कर 
सके । “डिप्टेरोकारपस मैकोकारपस” ( हौलोंग ) को चाय की 


[ १२० | 


पेटियों के लिये प्लाई उड़ बनाने के प्रयोग में लाया गया है । इस 
काम के लिये यह बहुत अच्छी सिद्ध हुई । श्रासाम में भी यह चाय 
की पेटियाँ वनाने के लिये उपयुक्त समझी गई । इसी प्रकार 
“डिप्टेरोकारपस अलेटलस'' भी होलोंग के समान प्लाई उड़ बनाने 
के लिये उपयुक्त है, परन्तु गुजंन की ओर लकड़ियाँ इस काम के 
लिये ठीक नहीं हैं । 

प्रयोग:--गुजन यंत्रालय के कामों के लिये अच्छी लकड़ियाँ 
हैं, जो घहुत से मामूली कामों में आसानी से प्रयोग को जा 
सकती हैं | ये अत्यधिक मात्रा में पदा होती हैं, इसलिये ये व्यापा- 
रिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध हैं। यदि रक्षात्मक मसाले देकर प्रयोग 
में लाया जाय तो ये हिन्दुस्तान की इमारता आवश्यकताओं और 
बड़े कामों में लाई जानेवाली अच्छी लकड़ियाँ सिद्ध हो सकती 
हैं। मसाला लगा देने के बाद ये रेलवे सस्‍लीपरों के लिये सफल 
प्रमाणित हुई हैं। आसाम में मारघेरटा पर मसाला दिये हुए 
सलीपर अधिकतर गुजन ही के थे । 

ब्रिटेन में कमरों का फश लगाने में इनका प्रयोंग सफल रहा। 
परन्तु भारत में जहाँ ऋतुय बहुत शीघ्र बदलती हैं, ये काम में 
नहीं लाई ज्ञा सकती है। इन्हें कमरों के फश में लगाने से पहले 
अच्छी तरह सुखा लेना चाहिये । 

मिलने का स्थानः--अरण्डमन, बम, बंगाल ओर आसाम से बड़ी 
मात्रा में मिलती है | दक्षिणी भारत की गुजन ( डिप्टेरोकारपस 
इंडीकस ) दक्षिणी घाट, कुग और तरावणरोर के प्रान्तों से 
मिलती है । और कई हज़ार टन तक प्रति वर्ष मिल सकती 
है। आसाम से होलोंग लगभग १२,००० टन प्रतिबष मिलती है। 
विशेष जानकारी के लिये चीफ़ फारेस्ट अफ़सर अण्डमन या 
फारेस्ट यूटिलाईजेशन अफूसर बंगाल, आसाम ओर मद्वास को 
लिखना चाहिये । 


[| १५१ |] 


दरः- अण्डमन से गुजन के चोरस लटु ४० से ४८ रू० प्रति 
टन और चिरी हुई लकड़ी ४० रु० से ८० रु० प्रति टन मिंलती 
है ( सन्‌ १६३७ ) | बंगाल को क़ीमत ४५ रू० से ४० रु० प्रति टन 
उन चौरस लट्टों के लिये हैं. जो चटगाँव से आते हैं। आसाम में 
३० फ़ीट लम्बे ओर ६ फ़ीौट तक गोलाई के लद्दु ४५ रु० प्रति टन, 
ओऔर २४ इश्चो चौरस लड़ी के लिये इलसे कुछ अधिक क़ौमत 
देना पड़ती है ( सन्‌ १६३७ ) | 
डुआबंगा सानेरटोओऑइडीज़ (2099॥29 5077९7900(65) 

व्यापारिक नामः--लम्पाता । 

देसी नामः-जलम्पाती, रामडाला, खोकन ( आसाम ) 

वज़नः--२४ से ३० पो० प्रति घनफ़्ट ( हवा में सूखने के बाद ) 

लकड़ी को दशाः- यह एक हलके ब्राउन या बादामों रंग की 
लकड़ी है। कच्ची ओर पक्की दोनों हा लकड़ियाँ समान रंग की 
होती हैं। यह हल्की और मोटे रेशेवाली लकड़ी है । ब्राउन 
साहब कहते हैं कि यह एक उत्तम प्रकार की लकड़ी है जिसको 
यदि बढ़ोतरी के वार्षिक चिहों के विपरीत चौकोर चीरा जाय तो 
इसका रंग बहुत अच्छा निकलता है । इसको पौकिग बकसों और 
पेटियां की एक उत्तम लकड़ी समभना चाहिये। 

सुखाईः--यह एक नरमं-हंढको लकड़ी है जो हवा और किल्‍न 
दोनों में बिना किसी कठिनाई के खुखाई जा सकती है | परन्तु यह 
आवश्यक है कि लम्पाती के लद्दों को गीला ही चिरवाया जाय और 
तुरन्त ही लकड़ी को छोटे चट्टों में लगाकर सुखाने का प्रयत्न किया 
जाय । नमो के स्थानों में यदि लूग्पाती के लट्टीं को अव्यवस्थित रूप 
में पड़ा रहने दिया जाय तो वे जल्दी ही गलने और सड़ ने लगते हैं । 
जैसा कि दूसरी नरम लक ड़ियों के बारे में बताया जा चुका है । यदि 
लम्पाती की लकड़ी को चट्टा लगाने से पहले ज़रा धूप दिखा दी 
जाय तो और अच्छा है। (देखिये नरम लकड़ियों की खुखाई का घर्णन) 
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मज़बूती:--लम्पती बहुत मज़बूत लकड़ी नहीं है, परन्तु इसी 
हिलाव से यह हल्की भी है, फिर अ्रधिक मज़बूत लकड़ियों के 
स्थान पर इसे काम में नहीं लाना चाहिये | इसको शक्कि के बारे में 
पुस्तक में दिये हुए नक़शे में देखिये । 

पायदारीः--यह लकड़ी अधिक पायदार भी नहीं हे। देहरादून 
के क़ब्रिस्तानी प्रयोग में इसके ८ टुकड़े चार वर्ष का अवधि में 
नष्ट हो गये | फिर भी यद्द दूसरी नम लकड़ियों की अ्रपेत्ता उत्तम 
“रिकाड' है । यदि रक्षात्मक मसाला भी दे दिया जाय तो और 
भी पायदार हो सकती हे। 

ओऔज़ारा से अद्धुकूलताः--ओज़ांरों के लिये यह खूब नर्म लकड़ी 
है, परन्तु इस पर सफ़ाई कठिनता से आती है। आसाम में चाय के 
बक्सों के लिये इसकी प्लाई-उड बहुत बनाई गई, परन्तु इसकी 
प्ाइ-उड इतनी मज़बूत नहीं होती | इसके अतिरिक्त लम्पाती की 
इतनी प्राप्ति भी नहीं जो इस काम के लिये काफ़ी हो सके । 

फिर भी यह हल्के वज़न की अच्छी लकड़ी हे जिसमें कोई 
विशेष दोष या गुण नहीं | 

प्रयोग:--अभी तक यह लकड़ी अधिकतर तरूतों के रूप में और 
पौकिंग बक्सों के ही काम में लाई जाती है या कभी-कभी इसको 
बल्लियां और नाव की लक डियाँ भी बनाते हैं। दीवारों को तडृतों से 
ढकने के लिये भी यद्द उपयोगी है । हल्के फ़र्नाचर के लिये लम्पाती 
एक अच्छी लकड़ी हे । इस पर रंग खब खिलता हे। इसलिये 
सांघारण काम की रंगदार चीज़ों के लिये भां यद्द बहुत उपयुक्त 
लकड़ी दे । 

मिलने का स्थानः-हिन्दुस्तान में यह अधिकतर आसाम यव 
बंगाल से मिलती है| आसाम में बंगाल से अधिक होती है। जान- 
कारी के लिये इन प्रान्तों के फंसवंटर आफ़ फ़ारेस्ट को लिखिये। 
. द्रः--इसके ३० फ़ौट लम्बे और ४ फ़ौद तक गोलाई के लटटे 
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आसाम से ४० रु० प्रति टन और बंगाल से ३० २० प्रति टन के 


दिसाब से मिलते हैं । चिरो हुई लकड़ी ७५ रु० से ६० रु० प्रति टन 
मिलती हे,( सन्‌ १६३७ ) । 


टाइसॉग्ज़ीलम की लकंड़ि याँ (/279705५प7 996८८७) 


( १ ) डाइसॉग्ज़ीलम बाइनेक्टेरीफीरम ( हाइट सेडर ) 

( २ ) डाइसॉग्ज़ीलम हेमिल्टोनया ( ह्ाइट सेडर ) 

( ३ ) डाइसॉग्ज़्ीलम मालाबारिकम ( हाइट सेडर ) 

व्यापारिक नामः--सफ़ेद सेडर । 

देसी नामः--बिली देवदारी आंगिल (कुग) बिल्ागी (मालाबार) 

वज़नः--४८ से ४७ पौं० प्रति घनफ़्ट ( दवा में सूखने के बाद ) 

लकड़ी की दशा:--असली सफ़ेद सेडर ( डाइसॉग्ज़ोलम 
मालाबारिकम ) एक हढके भूरे रंग की लकड़ी हे जो कभी-कभी 
पीलापन भी लिये हुए होता है। डाइसॉग्ज़ीलम बाइनेक्टेरोफीरम 
किसी अंश तक खुखत्नीं लिये हुए बादामो रंग को होती है| इन 
दोनों में लेडर की सुगंध होती है ओर ये बाराोक रेशों कां अच्छी 
लकड़ियाँ हे | ये सागोन के बराबर कठोर और वज़न के विचार 
से साधारण भ्रेणी की भारी लकड़ियाँ है । 

सुखाई:--डाइसॉरज़ीलम की लकड़ियों के सूखने में फोई कठि- 
नाई नहीं होती । परन्तु इनकी कच्ची लकड़ी जढदों बदरंगी और 
धब्बे ले आती है। इसलिये इनको गीला ही चिरवाकर तुरन्त 
खुले चट्टों में लगा देना चाहिये। कभी-कभी सूखने की दशा में इन 
लकड़ियाँ के बड़े और अधिक चोड़े तरुते बीच-बीच से महीन- 
मद्दीन फट जाते है, परन्तु इसके अतिरिक्व इनके सूखने में ओर कोई 
दोष पेदा नहीं होता | 

मज़बूतीः--डाइसॉग्जीलम की लकड़ियाँ खूब मज़बूत दोती हैं । 
यह सागौन से कुछ भारी द्वोती है। शक्ति व कठोरश्ता में लगभग 
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उसके बराबर हैं | चोट सहन करने की शक्कि में यह सागौन से 
कुछ बढ़ो हुई हैं । पूर्ण ब्योरा पुस्तक के अंत में दिये गये नक्शे 
में देखिये । हि 

पायदारीः:--डाइसॉग्ज़ीलम की अन्द्र की पक्की लकड़ी अधिक 
पायदार होती है और कौड़े व दीमक का अन्छी तरह सामना 
करती है | देहरादुन के क़ब्रिस्तानी प्रयोग में डाइसॉग्ज़ीलम 
मालाबारिकम ओर डाइसॉग्जीलम बाइनक्टेरीफोरम के ६-६ 
टुकड़े ५ वर्ष वाद भी दीमक वाली ज़मीन में सुरक्षित पाये गये हैं । 
इसके अतिरिक्त दूसरे साधनों से भी जो कुछ जानकारी प्राप्त हुई 
उससे भी पता चक्षतता है कि डाइसॉग्ज़ीलम का लकड़ियाँ 
स्वभावत: काफ़ी दिनों ठदरने वाली हैं । 

औज़ारों से अनुकूलताः--इन लकड़ियों की चिराई-कटाई और 
हन पर सफ़ाई लाना सरल है। इनसे प्लाइ-उड बनाने के लिये 
अभी तक प्रयोग नहीं किय। गया, परन्तु विचार किया जाता हे 
कि इस काम के लिये ये अच्छी सिद्ध होंगी | रगड़ने और सफ़ाई 
लाने के बाद इन लकड़ियों की सतह अतलस के समान साफ़ और 
चिकनी निकल आतो है | 

प्रयोग:-डाइसॉग्ज़ीलम अपने पेदावार के क्षेत्रों में यथेष्ट 
प्रसिद्ध ओर लोकप्रिय लकड़ा है । यह अधिकतर शराब ओर शीर। 
रखने के पीपे वनाने के काम में लाई जाती है और इस काम के 
लिये अच्छी लकड़ी है | इसके अतिरिक्त इमारती कामों, फ़र्नींचर 
ओर रेलगाड़ियों के लिये भी यह उपयोगी है। क्योंकि बिनां 
रक्षात्मक मसालों के यह बहुत दिनों तक रहनेवाली लकड़ो है, 
इसलिये कई उत्तम लकड़ियों से इसे अच्छा समभा जाता हैं| 
फिर भी प्रत्येक आवश्यकता के लिये यह एक अच्छी लकड़ों 
समभी गई हे । 

मिल्लने का स्थानः--दुख दे कि डाइसॉग्ज़ीलम की लकड़ियाँ 
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अपनी माँग की तुलना में बहुत कम प्राप्य हैं | डाइसॉग्ज़ीलम 
मालाबारिकम केवल मद्रास, कुग ओर मैसूर के समीप मिलती है | 

डाइसॉग्ज़ीलम बाइनक्टेरीफीरम और डाइसॉग्ज़ीलम 
हेमित्दोनया अल्प परिमाण में केवल आसाम के प्रान्त से मिलती 
है। अधिक जानकारो के लिये फ़ारेस्ट यूटिलाइजेशन अफ़सर 
मद्रास या आसाम को लिखना चाहिये । 

दू्‌र॒$--डाइसॉग्ज़ीलम के लट्टू मद्रास से ७४ रु० स ८७ रू० प्रति 
टन मिल सकते हैं। आसाम से इसके १४ इश्ची चोकोर लद्ठु १८ 
फ़ोट तक लम्बे १ रू० ६ आ० प्रति धनफ़्ट के हिसाब से मिलते 
हैं ( सन्‌ १६३७ )। 

एन्टोस्परमम मेलेकेन्सी ( 005[007070॥7 7]938८९८€॥5८ ) 

व्यापारिक नामः-बकोटा | 

देसी नामः--बकोटा )! 

वज़नः--लगभग ८ से ० पों० प्रति घनफ़ुट ( हवा में सूखने 
के बाद ) 

लकड़ी को दशाः--चकोटा हिन्दुस्तान की सबसे हलल्‍्को ओर 
मुलायम, सफ़ेद रंग की लकड़ी है | कमरों की दीवारों को ढकने के 
लिये इस लकड़ी के तरूते बहुत अच्छे होते हैँं। इसके पानी में इ बने 
से बचाने के हल्के यंत्र ओर अन्य सामान भी बनते हैं | यह मज़बूत 
लकड़ी नहीं है, परन्तु इसको घविलायती लकड़ी बालसा के स्थान 
पर काम में ला सकते हैं जो इस प्रकार के कामों के लिये एक 
उत्तम लकड़ी है | 

सुखाईः -यद्यपि बकोदा के खुखाने के बारे में अभी पूर्णरूप से 
प्रयोग नहीं किये जा सके | परन्तु दूसरी हल्की लकड़ियों के 
समान इसमें भी फफूदी ओर बदरंगी पेदा हो जाती है | इसलिये 
इसको भी जरलदी खुखाना उचित है ओर चट्टा लगाने से पहले 
इसकी खकड़ियों को खूथ के सामने एक दूसरे के सहारे मिलाकर 


[ १२६ | 


खड़ा करना और अतिरिक्व नमी को धूप की सहायता से निकाल 
देना एक अच्छा उपाय है, जैसा कि दूसरी नम लकड़ियों के बारे 
में बताया जा चुका हे । 

मज़बूती:--बकोटा मज़बूत लकड़ी नहीं है। जद्दोँ मज़बूती 
अआावश्यक हो इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता | 

पायदाराः--यह जरदी खराब होनेवाली नापायदार लकड़ी है । 
परन्तु रक्तात्मक मसालों द्वारा अवश्य कुछ अधिक समय तक 
चल सकती हे परन्तु नम ओर छेदवाली होने के कारण यह बहुत 
मसाला सोख जायगी | 

ओऔज़ारों से अनुकूलताः--मुलायम लक्कड़ी होने के कारण यह 
ओज़ारों के लिये सरल है । तेज़ धारवाले रन्दे से इस पर खूब 
सफ़ाई आती हे ! क्‍ 

प्रयोग:--बकोटा चिलायती “बालसा” या 'काक” की लकड़ी 
का बहुत उत्तम दिदुस्तानी बदल है| वायरलेस ( थिना तार 
द्वारा समाचार भेजने का यंत्र ) के कमरा में दीवारों को मढ़ने के 
लिये सबसे पहले इसी लकड़ी को पसनन्‍्द्‌ किया गया था, परन्तु बाद 
में एक रासायनिक मसाले 'एसबेसटोज' को उत्तम समझा गया। 

मिलने का स्थानः--बकोटा केवल अण्डमन के द्वीपों से मिलती 
है, जहाँ यह प्रचुर मात्रा में पदा होती है । अधिक जानकारी के 
लिये चीफ़ फ़ारेस्ट अफसर पोट ब्लयर, अण्डमन को लिखिये | 

द्रः--अण्डमन में इसके लट्टु २७ रु० ८ आए० प्रति टन ओर 
चिरी हुई लकड़ी का भाव ४० रु० प्रति टन है ( सन्‌ १६३७ )। 

यूजीनियाँ की लकड़ियाँ (+प्र८79 50९८८७ ) 

(१) यूजीनियाँ गाडनेरी ( जामुन ) 

(२ ) यूजीनियाँ जम्बोलाना ( जामुन ) 

( ३ ) यूजीनियाँ प्रिकॉक्स . जामुन ) 

व्यापारिक नामः--जामुन । 
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देसी नामः-जामुन, निर, नावल, निरालू ( कुग ) 

वज़नः--यूजी नियाँ जैम्बोलाना ४२ पौं०, यूजीनियाँ गा्डनेरी ६२ 
पों० प्रति घनफ्ुट, यूजीनियाँ प्रिकॉक्स का वज़न नामालूम हे । 

लकड़ी को दशा:--यूजीनियाँ जैम्बोलाना यानी असलो जामुन 
सुर्नीं लिए हुए ब्राउन रंग की लकड़ी है जो कहीं कहीं अधिक 
गहरा भी होता है। यह मध्यम श्रेणी के घने रशोंचाली है और 
वज़न में भी साधारण श्रेणी की है | परन्तु यूजीनियाँ गाडनेरी, जो 
दक्षिण-पश्चिमी हिन्दुस्तान की लकड़ी है, अधिक भारी और 
कठोर होती है | यूजीनियाँ प्रिकॉक्स इतनी प्रसिद्ध लकड़ी नहीं है, 
यह केवल बंगाल के चटरगाँव के क्षेत्र में पेदा होती हे । 

वैसे तो ये तीनों अच्छी लकड़ियाँ हैं, परन्तु इनमें जाधुन (यूजी- 
नियाँ जैम्बोलाना) विशेष रूप से उत्तम है | यह बहुत पायदार होती 
है और छॉटी हुई लकड़ी हर तरह बढ़िया फ़र्नींचर बनाने के 
योग्य हो सकती है । 

सुखाई:-जामुन की लकड्ियाँ सूखने के विचार से मध्यम श्रेणी 
को कठोर लकड़ियों में आता हैं। यदि गम व शुष्क मोसम में 
इनको जल्‍दी खुखाने का प्रयत्न किया जाय तो ये सिरों पर से 
फट जाती हैं और सतह से भी तड़क जाती हैँ । इसलिये 
इसको धीरे-धोरे खुखाना चाहिये। जामुन की चिराई ठंडे ओर 
नमदार मौसम में की जानी चाहिये । जिसके वाद लकड़ियों को 
धीरे-धीरे सुखाने के लिये चट्॑ को ढक देना चाहिये जैसा कि 
कठोर लकड़ियों के बारे में बताया जा चुका है। यूजीनियाँ 
गार्डईनेरी अधिक कठोर लकड़ी है ओर इससे भी अधिक साव- 
थानी चाहती है। किन में भी इन सफड़ियों को धीरे-धीरे 
सुखाना चाहिये | 

मज़बूतीः--जामुन मज़बूस लकड़ी है । यूजीनियाँ गाडनेरी 
सागौन से ४० प्रातशत भारी ओर ५० प्रतिशत कठोर दै। और 
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भी कई शक्तियों में यह सागोन से वढ़ी हुई हे | यूजीनियाँ जैम्बो- 
लाना सागौन के है बराबर भारोी है, परन्तु कठोरता में २० प्रति- 
शत अधिक है और शक्तियों में यह सागोन के दी बराबर है। पूरी 
जानकारी के लिये पुस्तक में दिये हुए नक़शे को देखिये । 

पायदाराः-देहरादून के क़ब्रिस्तानी प्रयोग में यूजीनियाँ 
जैम्बोलाना के टुकड़े सात वष तक बिलकुल ठीक दशा में पाये 
गये। यूजीनियाँ गाडनेरी यद्यपि उससे अधिक भारी ओर कठोर 
है, परन्तु उसके टुकड़े इस प्रयोग में केवल ७ ही वर्ष टिके । फिर 
भी दीमक किसी को नहीं लगने पाई | इससे पता चलता है फि 
जामुन को लकड़ी पर दोमक का प्रभाव नहीं पड़ता। यह बात 
आसाम में जामुन के रेलवे सलीपरों से भी प्रमाणित होती है | 
यद्यपि ये ७ व्ष बाद गलने तो अवश्य लगे थे, परन्तु इनमें दौमक 
नहीं लगी । जिन स्लीपरो पर रक्षात्मक मसाला लगा दिया गया 
था, वे गलने से भी बच गये | ये दोनों लकड़ियाँ रक्तात्मक मसाले 
को भी भलो प्रकार सोख लेती हैं, यद्यपि यूजीनियाँ गाडनेरी 
मसाला कम सोखता हैं। इसके गाले लट्टों को घुन और कुकुर- 
मुत्ता भी लग जाता है। गोली दशा में भी इनकी श्रधिक देखभाल 
आवश्यक है | 

ओज़ारों से अनुकूलताः--जामुन कां लकड़ियाँ खिराई-कटाई 
करने में अधिक परिश्रम नहीं लेठों, परन्तु यूजीनियाँ गाडनेरी 
सूखने पर चिराई के लिये अवश्य कटोर द्वो जाता है । इसके रेशे 
भो घ॒मे हुए होते हैं जो सफ़ाई के बाद बहुत खुन्द्र दिखाई पड़ते 
हैं। अधिक कठोर होने के कारण यद्द लकड़ी प्लाई-उड के लिये 
अच्छी नहीं हे । क्‍ 

प्रयोग:--जामुन को लकड़ियाँ इमारती कामों और घरंलू 
आवश्यकताओं में अधिक कामों में लाई जाती हैँ। यूजीनियाँ 
जैम्बोलाना बी० एन० डब्लू० आर० में रक्तात्मक मसाले लगाकर 
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रेलवे स्‍लीपरों के प्रयोग में लाई जा चुका है | यूजीनिय। गाड नेरी 
भी मद्रास रेलवे में सलोपरों के काम में लाई जा चुकी है । यूजी- 
निया जैम्बोलाना फ़र्नीचर इत्यादि के लिये भा उत्तम लकड़ी है । 

मिलने का स्थानः--यूजीनिया जैग्बोलाना लगभग प्रत्येक प्रान्त 
में पाई जाती है। देहातों और वाएों में इसे फल के लिये लगाते हैं 
और यह यथे्ट मात्रा में पेदाहोती है | यूजीनिया गार्ड नेरी अधिक- 
तर मद्रास ओर दक्षिणी हिन्दुस्तान में पाया जाता है। अधिक 
जानकारी के लिये अपने समाोप के किसी कंसवंटर आफ़ फ़ारेस्ट 
को लिखिये । 

द्र:--वम्बई ओर मध्यप्रदेश में लट्ठां की कीमत ३० रु० से ५० रू० 
प्रति टन तक हांती हे | दससर प्रान्तो में २० रु० से ३५ रू० प्रति 
टन । आसाम को चिरी हुइ लकड़ी १२ इंच चोकोर और १४ फ़ीट 
लम्बाई की १ रू० १ आ० प्रति घनफ़्ट के हिसाब से मिलती हे । 
( सन्‌ १६३७ ) | जामुन के लड्टू अधिक मोटे होते हैं, ८ फ़ीट तक 
गोलाई के मिल सकते हैं। 


गादिनिया को लक ड़ि या ((90 (९79 59९९९5 ) 


(१ ) गाडडिनिया लेटिफोलिया 

(२ ) गाडिनिया यरजिडा 

व्यापारिक नामः--गार्डिनिया, गाडिनिया ले टिफोलिया को कभी 
कभी भूल से इरिडयन वाक्ल-डड भी कहते हैं यद्यपि असला बाक्स- 
उड़ ( बकसस सेग्परवायरन्स ) हिन्दुस्तान में पेदा होती है | यह 
दूसरी लकड़ी हे | 

देसी नाम--पिपरा, डडरी, पेन्डा कोयनोरी ( बंगाल ) इत्यादि । 

वज़नः--४७ से ५७ पों० प्रति घनफ़ुट ( हवा में सूखने के बाद ) 

लकड़ी को दशाः - यद्द हलके पीले व बादामी रंग की लकड़ी है 
ओर बहुत कुछ बाफ्स-उड के समान होती दे परन्तु इसके रेशे 
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मोटे होते हैँ । यह वाबस-उड़ की तरह एक उत्तम लकड़ी है | यद्द 
मध्यम श्रेणी को वज़नी ओर कठोर होती है । 

सुखाई:--गाडिनिया खुखाई के बिचार से मध्यम भ्रंणी कौ 
कठोर लकड़ियों में गिनी जाती हे | जरदी खखाने में यह सिरा 
पर से फटता और सतह पर से भी महीन-महीन तड़कने लगतो 
हे । इसलिये गाडिनिया को लक ड़ियों को धीरे-घी रे सुखाना चाहिये | 
और चट्ट को ढक कर गर्म व ,खुश्क हवाओं से बचाये रखने को 
आवश्यकता हे | ह 

बाक्स-उड के समान इसके लट्टा को भी यदि बीच से आधा 
आधा चिरवाकर रखा जाय ता खुखाने के समय लक डियो के सिर्रा 
पर से फटने का भय बहुत कम होता है । 

मज़बूती--गार्डिनिया बहुत कठोर लकड़ियों में से है। दहरादुन 
में अभी पूण रूप से इसको शक्ति के बारे में प्रयोग नहीं किये जा 
खके। यदद अधिक बड़े नाप में मिलनेवाली लकड़ी नहीं हे और 
अधिकतर ऐसी ही छोटी च्ौज़ों में काम आती है जिनमें बाक्स- 
उड़ के समान घने रेशां को लकड़ी को आवश्यकता होती है | 

पायदाराः--गाडि निया जिन कामों के लिये उपयुक्त है उनके लिये 
अधिक पायदार और बहुत दिनों तक चलनेबाली है । 

ओज़ारों से अनुकूलताः-गार्डिनिया कठोर अवश्य होता है, 
परन्तु ऐसी नहीं जिससे इसका चिराइ-कटाई कठिन हो जाय | रेशे 
घूमे हुए होने के कारण यह खराद के काम की श्रच्छी लकड़ी है जो 
बारीकी ओर सफ़ाई के विचार से बहुत कुछ बाक्स-उड़ के 
समान ओर बहुत मूल्यवान्‌ होती है । गाडिनिया बेलबूटे काटने 
आर जाली इत्यादि बनाने को एक श्रच्छी लकड़ी है । 

प्रयोग:--असली “बाक्स-उड” हिन्दुस्तान में बहुत कम पाई 
जाती है । इस कार ण॒ गार्डिनिया, जो वहुत कुछ बाक्स-उड के 
समान होती है, इस कमी को बहुत अंश तक पूरा करती है। 
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ह कक. 


इसफी कधथियाँ, पेमाने, खिलोने ओर बहुत सी छोटी-छोटी चौज़ 
बनती है । 

मिलने का स्थान:--गाडिनिया थोड़ी-थोड़ी विहार, उत्तर प्रदेश, 
मध्यप्रदेश ओर बम्वई के प्रान्तों से मिलती है, परन्तु यह बड़े नाप 
में नहीं मिलती केंचल आठ-दस फ़ीट लम्बाई और २ फ़ीट तक 
गोलाई के लट्ु मिल सकते हैं | अधिक जानकारी के लिये समीप के 
कंसवंटर आफ़ फ़ारेस्ट को लिखिये | 

द्रः--मध्यप्रदेंश से इसके लट्टु ४० रु० से ६४५ रु० प्रति टन । 
बम्बई से ४० रु० प्रति ८्न और बिहार से २४ रु० प्रति टन के 
हिसाब स मिलते है ( सन्‌ १६३७ )। उत्तरप्रदेश में गाडिनिया 
जलाने की लकड़िया के समान है, क्योंकि ओर फिसो काम में 
इसको नहीं लाया गया | 


मिलाइना आरबधोरिया ((॥॥2[]708 93|0709 ) 


व्यापारिक नामः--गमारी । 

देसी नामः--गोमारी, गुम्हार, गुम्वार, कुली ( कुग ) इत्यादि । 

वज़नः--लगभग ३० पों० प्रति घनफ़ुट ( हवा में सूखने के बाद ) 

लकड़ी की दशा:--यह एक उत्तम प्रकार की हल्की और मज़बूत 
लकड़ी है । रंग हटका पोला या यादामा जिसमें बहुधा गहरे रंग 
के चिह्न होते हैं। रेशे अधिक घनें ओर चिकने बिना किसी गंध 
के एक अच्छी पायदार लकड़ी है | 

सुखाई:--गमारी हवा में या किन में दोनों दशाओं में सरलता 
से सूखता हे | यदि चटद्ठा भला प्रकार लगाया जाय तो सूखने के 
बाद इसमें कोई दोष नहों पदा होता | इसको गौला चिरवाकर 
खुले चटद्ट में भो सुग्मता से खुलाया जा सकता है | 

मज़बूतीः--गमारी सागौन से १०-१२ पौं० प्रति घनफ़ुट हब्को 
है और उसके बराएर मज़बूत नहीं। अपने भारीपन के विचार 


[ १३२ । 


से यह एक मज़बूत लकड़ी है | ब्योरे के लिये पुस्तक में दिये हुए 
नक़शे को देखिये । 

पायदारी:--गम।रोा बिना किसी रक्षात्मक उपायों के यथेष्ठ 
आयु पानेवाला लकड़ी हैं| परन्तु बाहर के कार्मो में यह अधिक 
समय तक दोमक का सामना नहष्टीं कर सकतो । देहरादून के क़ब्रि- 
सतानी प्रयोग में इसके ६ टुकड़ा में तोन साल बाद कुछ दीमक 
लगा हुई पाई गई | परन्तु दीमक के शतिरिक्त ओर सब तरह से 
यह पायदार लकड़ा है | 

ओज़ारों स अचुकूलता:--बिना किसी कटिनाई ओर परिश्रम 
के इसको चिराई-कटाई »।र सफ़ाई हो जाता है । इस पर रंग 
आर पालिश भी खूब चढ़ता है । अच्छी प्रकार सूख जाने के बाद 
गमारी पर ऋतुआं के बदल का कम प्रभाव पड़ता है। इसी 
कारश लक्ड़ी का काम करनेवाले इसको वहुत पसन्द करते हैं । 

प्रयोगः--पियसंन साहब गमारा को हिन्दुस्तान की एक 
उत्तम लकड़ियाँ में से बताते है। अपनों पेदावार के क्षेत्रों में गमारी 
एक लोक प्रिय छकड़ी है.। यह दौबारों को ढकने की लकड़ियों, 
बक्सो, नावों, गहला नापने के पमानों और फ़र्नीचर इत्यादि बनाने 
के काम में लाई जाती है | हल्की होने के कारण इसे कैम्प फ़र्नीचर 
के लिये विशेष रूप से पसन्द किया जाता है | यदि गमारी प्रचुर 
मात्रा में मलती तो इसमें कोई संदेंह नहीं कि यह फ़र्नीचर और 
दूसरी आवश्यकताओं के लिये एक अच्छी लकड़ी है । 

मिलने का स्थानः-यद्यपि गमारी हिन्दुस्तान के अधिकतर 
प्रान्तों में पेंदा होतो है फिर भी यथष्ट मात्रा में नहीं मिलतो । 
बंगाल और आसाम मे यद्द दूसरे प्रान्तों की अपेक्षा अधिक होती 
है । उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, उड़ीसा ओर वम्बई के जंगलों में यह 
कम होती है। जानकारी के लिये उपरोक्त प्रान्तों में से किसी के 
कंसवटर श्प्रफ़ फ़ारेस्ट को लिखिये | 
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द्रः-बंगाल में बक्सां, कुरस्थोंग और चटगाव के डिबीज़नों 
से इसके लद्ठु ३० रु० से ६० रू० प्रति टन, आसाम से लगभग ४४ 
रु० प्रति टन और चिरी हुई लकड़ी १५इंची चौकोर और १४ 
फ़ोट लम्बाई की १ रु १ आना प्रति घनफ़्ट के हिलाव से मिलती 
हे । उड़ीसा से गमारी के लट्ठटु ३८ रू० से ४० रू० प्रति टन, 
मध्यप्रदेश से ६० रू० से ६० रू० और वम्बइ से २० रू० से ६० रू० 
प्रति टन लकड़ी की दशा के अनुसार मलते हैं ( सन्‌ १६३७ )। 


हाटविकिया बिनेट। ( [[00]४90॥3 |)॥)949 ) 


व्यापारिक नामः-अंज्न । देसी नामः-अंजन, कामरा, येपी 
( तेलगमू ), अचा ( तामिल ) इत्यादि | 

वज़नः--६६ पाँ० प्रति घनफुट ( हवा में सूखने के बाद ) ( परि- 
वतनशाोल ) 

लक हो की द्शाः-यह अधिक भारी, सरूत और पायदार 
लक्डा हे। पक्की लकड़ी गहरे लाल ( ब्राउन ) रंग की होती है 
जिसमें वहुघा कालां घारियाँ भी होती हैं। इसमें कोई विशेष 
गंध या स्वाद नहीं होता। रेशे मोटे ओर कहीं-कहीं घूमे होते हैं । 
यह सागौन से दुगुनी सझुत और कटिनता से सूखनेंवाली है । 
इसी कारण अंजन अधिक उपयोगी लकड़ी नहीं समभी जाती 
ओऔर केवल स्थानीय आवश्यकताओं के लिये जब कोई अ्रच्छी 
लकड़ी नहीं मिल सकती तो इसे काम में लाया ज्ञाता है । 

सुखाईः--यह बहुत कठिनाई से सूखनंचाली लकड़ी है और 
सूखने में पंटती और फटती है। अंज़न को गोली दशा में ही चिर- 
वाना चाहिये। इसके बाद तुरंत लकड़ी को उच्चित रूप से च्टे में 
लगा कर ढक दिया जाय और धीरे-धोरें सखुखाना चाहिये | इस 
सावधाना से अंजन खुखाई जा सकती दे | परन्तु बहुधा सूखते - 
सूखते इसको घुन लग जाता है । 
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मज़बूतीः--अंज़न एक मज़बूत ओर पायदार लकड़ी है। यह 
सागोन से दुगुनी भागी है परन्तु इसके वर्ग शक्ति में उससे 
कम हैं । 

पायदारीः- अंज़न किसी अंश तक गलने-सड़ने और दौमक 
इत्यादि का सामना कर सकती है, यद्यपि सूखने समय इसमें घुन 
लग जाता है । फिर भी यह आम लकड़ियाों की अपेक्ता अधिक 
दिनों तक चलनेवाली हे ! रक्तात्मक मसाला देने के लिये अंजन को 
दवाव के प्रयोग की आवश्यकता हे, क्योंकि यह एक भारी 
आर कठोर लकड़ी है। इसकी कच्ची लकड़ी सरलता से मसाला 
सोख लेतो हे । 

ओज़ारों से अनुकृलताः--कठोर होने के कारण ( विशेष रूप 
से सूखने के बाद ) अंज़न चिराई-कटाई ओर काम करने में अवश्य 
अधिक परिश्रम लती है | इसको चिराइ गीली दशा ही में करानी 
चाहिये। इस पर सफ़ाई भी वहुत कठिनता से आती हे। अंजन 
को प्लाई उड के लिये प्रय/ग में नहीं लाया गया। परन्तु स्पष्ट है 
कि कटोर होने के कारण यह इस काम के लिये डपयोगी न होगी। 

प्रयोगः जहाँ कठोर लकड़ी की आवश्यकता हो वहाँ अंजन 
अधिकतर काम में लाई जाती है | बैलगाड़ी के पहिये, हल, कंक ढ़ 
ओर रोड़ी कूटने के दुग्मुट और एसी ही कठोर वस्तुओं के लिये 
अंजन को लकड़ी अपने पदावार ही के क्षेत्रों में अधिक लग 
जाती है | इसके खम्मे, शहतौर और खानों के अन्दर को टेंक्न 
इत्यादि अच्छी बनती हैं | यह कमरों के फ़श तम्बुओं व डेरों की 
खू टियों ओर रल के घं कस इत्यादि के लिये मो अच्छी लकड़ी है । 

मिलने का स्थानः-अंजन मद्रास, बम्वर, मैसूर ओर मध्यप्रदेश 
के जंगलों से मिलती है। प्रायः इसके पेड़ जहाँ तहाँ पाये जाते हैं 
परन्तु कुछ डिवीज़न ऐसे भी हैं जहाँ इसके लगातार जंगल मौजूद 
हैं | जानकारी के लिये सम्यन्धित प्रान्तों के किसी कन्सखवंटर आफ़ 
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फ़ारंस्ट को लिखिये। इसके लद्टु अधिकतर तौन फ़ीट गोलाई के 
होते हैं और कभी-कभी ४ फ़ीट तक गोलाई के भी मिल जाते हैं । 

द्रः-मध्यप्रदेश में ३ फ़ीट तक गोलाई के लट्टू ४० रु० से ७० 
रु० प्रति टन, मद्रास में २४ रू० से ० रू० प्रति टन और बम्बई से 
२० ६० से ४३ रु० प्रति टन लकड़ी को दशा के अनुसार मिल जाते हैं । 

ह।डेवी किया पिनटा (| 970 ७॥०६७ [)7[9 ) 

व्यापारिक नामः-पाइनी | 

देसी नामः--शुगाली ( मालाबार ), कम्पेनी ( कुग ) और कोला- 
बरम इत्यादि । 

नोटः--कोी-कभी इस लकड़ी को साटीनी ओर मालाबार 
महागनी भी कह्दते हैं जो ग़लत हैं । 

वज़नः---४३ से 2५ पो० प्रति घनफ़ट ( हवा में सूखने के बाद ) 

लकड़ी की दशाः--इसको कच्चा लकड़ी काफी चौड़ी ओर सफ़ेद 
भूसल रंग की होती है | पक्की गहरे ब्राउन ओर सुर्खी लिये हुए 
जिसमे से वहुघ्रा चिपकनेवाला गोंद निकलता है | इसके रेशे 
कुछ मोटे और घूमे हुए होते है जिससे लकड़ी सफ़ाई और 
पालिश के बाद अधिक सुन्दर मालूम होती है | ब्राउन” इसे उत्तम 
प्रकार को हिन्दुम्तानी लकड़ियों में गिनते हैं । 

सुखार:--इसकी कच्ची लकड़ी जल्दी बदरंगी ले आती है ओर 
हसे कीड़ा भी लग जाता हे | इसलिये इसे रक्षात्मक मसाला 
लगाया जाय, नहीं तों डलकी निऋलवा देना ही अच्छा दे जिससे 
इसको पक्रो लकदाँ खराब न होने पाये । इसकी पक्की लकड़ी 
भत्ती प्रकार सूखती हे सिवाय इसके कि बीच के तहुतों में जडाँ 
पहले ही से लकड़ी कुछ तड़को हुई हो तो खूखने में ओर फट 
जाती हैं नहीं तो साफ़ तरुते ठीक खूखते है। देहरादून में इसके 
२६ इंचो मोटे तखतों को हवा में ८ प्रतिशत तक की नमी 
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में सुखने में बचल एक साल लगा। यदि चह्ट को नियमित रूप से 
लगाकर और ढककर सखुखाप तो यह बहुत अच्छी निकलती दे । 
किन में इसको सुखाने का अभी तक प्रयोग नहीं किया गया परन्तु 
विचार किया जाता है कि यद्द लकड़ी किटहन में भी अच्छी तरद्द 
सुखाई जा सकता हें। 

मज़बूतीःः-पाइनी अधिक मज़बूत ओर मध्यम भ्रेणी को कठोर 
लकड़ी है| यह शक्ति में सागौन से ८० से £० प्रतिशत है। ब्योरे 
के लिये पुस्तक के अंत में दिये हुए नक्शे को देखिये । 

पायदाराः--इसको कच्ची लकड़ी जढदी नष्ट हो जाती है परन्तु 
पक्की बहुत दिन चलनेवाली और मज़बूत है | देहरादून के क़ब्रि- 
स्तानी प्रयोग में पाइनी के टुकड़े ६ साल से अधिक समय तक 
स्थिर रहे । कदाचित्‌ इस लकड़ी का गोंद इसको रक्षा करता है | 

अभी तक इस पर रतक्तात्मक मसाला लगा कर प्रयोग नहीं 
किया गया । 

ओज़ारों स अनुकूलत[:-पाईनी चिराई-कटाई और काम करने 
में अधिक पॉारश्रम नहीं लेती | सफ़ाई, सुन्दरता ओर भड़क भी 
आधिक आती है। पालिश अच्छा होता है परन्तु गांद होने के कारण 
पालिश की चमक धीमी पड़ जाती हे | खरादी चीज़ बनाने के 
लिये भी यह अच्छी लकड़ी है | यद्यपि प्ताई-डड के लिये इसको 
प्रयोग में नहीं लाया गया परन्तु विचार किया जाता है कि इस 
काम के लिये भी यह लकड़ी उपयुक्त ही होगी | 

प्रयोग:-प्रयोग के घिचार से यह लकड़ी दतक्तषिणो भारत में 
ख़ब प्रसझ है। यह यूगोप को भी भेजी गई है परन्तु अधिक 
नहीं | परिछुमा घाट के प्रान्त में इमारती आवश्यकताओं में इसका 
अधिक प्रयोग होता है | शदतीर, बगें, पट्टियाँ,. छुत के तरुते, और 
फ़शे इत्यादि बहुधा इसी लकड़ी के घनाये जाते है । घुमे हुए रेशों- 
वाली लकड़ी सजावटी फ़र्नींचर के लिये अच्छी रददती है | खुन्दरता 
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के विचार से इसकी बारीक चिरी हुई तझितियाँ और प्लाई-उड 
भी अच्छी होगी । 

मिलने का स्थानः-पाइनी दक्षिण-पच्छिमी भारत की लकड़ी 
है। कुर्ग, चावनकोर ओर भद्वास के पच्छिमी जंगलों में भा यह 
प्रचुर मात्रा में होती है । इसके ६ फ़ीट तक गोलाई के लट्ठु मिल 
जाते हैं | पूर्ति के लिये फ़ारेस्ट यूटिलाइजेशन अफ़सर चाोपाक, 
मद्रास या चीफ़ फ़ारेस्ट अफ़सर कुग को लिखना चाहिये | 

द्रः-मद्रास से पाइनी के लट्ढीं का भाव श्राम तौर पर ३७ रु० 
प्रति टन है । कुर्ग के जंगलों से इसकी प्रतिवर्ष निकासी लगभग 
१८,७०० घनफ़ीट है श्रौर बलियापटम में १५६ घनफ़ीट के लट्ढे 
७ रू० प्रति लट्टु के हिलाव से बिकते हैं । 


हरिटाइरा फोमेस या है रिटा हरा माइनर ([९॥[079 70॥05) 


व्यापारिक नामः-छुन्द्री । 

देसी नामः-खुन्द्री | 

वज़नः--५८ से ६५ पॉं० प्रति घनफ़्र (हवा में सूखने के बाद ) 

लकड़ी को दश।ः-कच्चा लकड़ी लाली लिये हुए बादामी रंग 
की होती है और पक्की गहरे ब्राउन रंग को लकड़ी में कोई 
विशेष प्रकार की गंध या स्वाद नहों होता। यह अधिक भारी, कठोर 
ओर घूमे हुए महीन रेशों वाली द्वांती है। खुन्दर्य को अच्छी 
मज़बूत लकड़ियों में गिना जाता है। इसके सूखे हुए पेड़ों से जौ 
लकड़ी मिलती है वह हरे पेड़ों की अपेत्ता अच्छी होती है । इसी 
क्रिस्म की एक और लकड़ी (ब्लग्वीराज़िमनोरिज़ा) अण्डमन 
के टापुओं ओर भारत के सागरी तट के जंगलों में पाई ज्ञाती है। 
इसके लट्टु खुन्दरां से अधिऋ लम्ग्रे होते है और रक्षात्मक मसालों 
को भली प्रकार सोख लेते हैं। इस विचार से यह लक्षड़ी लम्बी 
बल्लियों के रूप में अधिक काम में लाई जा सकती है| परन्तु अभी 


[ श्ड्टे८ | 

यह मालूम नहीां कि “ब्रग्वीरा जिमनोरिज़ा” बन्नचियाँ के नाप 
में सरलता से सुखाई भी जा सकती है या नहीं क्योंकि यह लकड़ी 
सिरों पर से फट जाता है । 

खुखाईः-सुन्दरी के सुखाने में कोई विशेष कठिनाई नहीं होती 
परन्तु बाहर को सतह पर से महीन-महीन चटक अवश्य जाती है। 
यह सूखती भा घोरे-धीरे हं | खुखाई में सखुन्द्री बहुत कुछ साल से 
मिलतोी-जुलता हैं। देहरादून में यह लकड़ी किल्‍न में ठीक तरदद सूख 
तो गई परन्तु यह सिद्ध हुआ कि इसको कम गर्मी पर धीरे-धीरे 
खुखाना आवश्यक है । इसको चिगाइई गोली दशा में करानी चाहिये 
आर चटद् को ढककर सावधानी से सुखाने की आवश्यकता है । 

मज़बूतोः--सुन्दरी अग्रधिकर कठोर व मज़बूत लकड़ी है। यह 
सागौन से लगभग दुगुनी कठोर ओर मज़बूती में १० से २० प्रति- 
शत बढ़ी हुई है । परन्तु यह भी ध्यान रखता चाहिये कि यह 
सागौन से ५० प्रतिशत भारी भीहे।फिर भी जिन कामों में 
कठोरतां, मज़बूती और लचक को आवश्यकता हो उसके लिये 
खुन्दरी एक उत्तम लकड़ा है | 

पायदारी:--यह बहुत दिनों तक चलने वाली लकड़ी है । 
पिय लंन! साहब का कहना हे कि खुन्दरी की बनी हुई नाबे ६० बर्ष 
से भी अधिक चलीं और इसके खम्भे नम जलवायु में भी १८ साल 
तक चले | देहरादून के क़ब्रिस्तानी प्रयाग में यद पाँच वर्ष तक 
स्थिर रही | इसको कच्ची लकड़ी रक्तात्मक मप्ताले को सरलता 
से सोखती हैं परन्तु पक्को दबाव की मशीन की सहायता के बिना 
अच्छी तरह मसाले को नहीं पांती । द 

ओऔज़ारों से अनुकूलताः-डिन्दुस्तांनी सुन्दरी कठोर अवश्य 
है परन्तु चिराई-कटाई ओर काम करने में अधिक परिश्रम नहीं 
लेती। कलक त में नदी की राह देहातों में जाने वाली नावें अधिक- 
तर खुन्दरी दी का बनाई जाती हैं जिसले शात होता है कि यह ह 
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लकड़ी इस काम के लिये कितनी उपयुक्क है । वर्मा की झुन्द्री 
सूखने के बाद इतनी कठोर दो जाती है कि उसे काम में लाना 
कठिन हो जाता है। प्लाई-उड के लिये सुन्दरों पर कोई प्रयोग 
नहीं किया गया। विचार क्रिया जाता है कि इस काम के लिये 
यह अधिक भारी और कठोर होने के कारण उपयुक्त न हागी 
परन्तु खराद के कार्मो के लिये यह ठीक रहती है ओर सफ़ाई 
खूब आती है ओर पालिश भी श्रच्छा चढ़ता है । 
प्रयोग:ः--सुन्दरी कलकत्त की विख्यात लकड़ी है| सुन्दरवन 
से प्रचुर मात्रा में लाई ज्ञाती है और अधिकतर इधन के तौर पर 
प्रयोग में लाते हैं | परन्तु नावे बनाने में भी यह चहुत उपयोगी 
है। सेकड़ों वर्षों स बैलगाड़ियों और नावों में इसका प्रयोग होता 
चला आया है । इमारतों कामों में भी यह पसन्द की जाती है | 
सुन्दरो को आंज़ारों के दस्तों और पतली छुड़ों इत्यादि के लिये 
भी काम में लाया जाता है | फावड़ों ओर बड़े दस्तों के लिये भी 
यद्द एक उत्तप लकड़ी है परन्तु दहथौड़ों ओर दूसरे छोटे ओऔज़ारों 
के लिये इसके दस्ते भांरी हो जाते हैं । किर भी रलये के कारख़ानों 
में सन्द्री ओज़ारों के दस्ते बनाने के काप्र में लाई जाती 
है। यदि इसे भली प्रकार सुखाया न जाय तो ओऔज़्ारों में लगने के 
बाद दस्ते सूखने से बारीक बारी क्र फटकर खुरदुरे हो जाते हैं 
ओर चिकताहट न होने से पकड़ने में खुविधा नहीं होती | खुन्दरी 
खेमों की खू टियाँ, लकड़ी का गरारियों, गाड़ी के पहियों. खानों के 
भीतर खम्भों और ऐसे अन्य कार्मो के लिये एक्र उत्तम लकड़ी है । 
मिलने का स्थानः--खुन्दरी के मिलने का मुख्य स्थान सुन्दरवनत 
( यंगांल ) हे जहाँ से यह नावों और रेल द्वारा कज्ञरुत्ते लाई जाती 
है । लकड़ी के व्यायागी इसे भारी परिमाण में जमा कर लेते हैं । 
परन्तु इसके बड़े लट्व नहीं मिलते । सुन्दरी छोटे नाप ही में आती है । 
द्रः- बंग।ख में २५ रु० से ३० रू० प्रति टन ( सन १६३७ ) 
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व्यापारिक नामः--काब्जू । इसका “एल्म” भी कहते रह जो 
ग़लत है | 

देसी नामः--पिपरी, काज्जू . चिलबिल ( बिह।र ) 

वज़नः--३६ से ४१ पा० प्रात घनफ़्ट ( हवा में सूखने के बाद ) 

लकड़ी को दशाः:- यह पकसार बयादामी रंग की लकड़ी है| 
चिराई के बाद हवा लगने पर इसका रंग कुछ गहरा हो जाता हे 
ओर कहीं-कहीं कुकुग्मुत्त के प्रभाव से भूरा दिखाई पड़ता है। 
इसके रेशे कुछ अंश तक घूमे हुए परन्तु समान और घने होते 
हैं | तुरन्त कटी हुई लकड़ी में एक प्रकार की गंध होती है जो 
सूखने पर जाती रहती है । काउजू एक मध्यम श्रणी की बज़नी 
और अच्छी लकड़ी है, यद्यपि यद्द अधिक मज़बूत नहां होती। 
इसका प्राकृतिक बनावट कुछ संमल ओर हलदू के बीच की सम- 
भना चाहिये। सेमल के रेशे इसकी तुलना में अधिक मोटे और 
हल्दू के महीन होते हैं । 

खुखाई:ः-काइउजू को कच्ची लकड़ी कुकुर मुक्त ओर बद्रंगी को 
जददों पकड़ लेता हैं और इसको कीड़ा लगने का डर ग्हता है। 
'कन्तु उच्चित रूप से चट्ठा लगाने ओर आवश्यक देखभाल करने से 
इसकी हवा में भी दिना किसी ख़राबो के सुखाया जा सकता है। 
असावधानी करने से यह पएुंटती और फटती भी हे | देहरादून में 
फाध्जू के १ इंचो मोटे तरुते बिना किसी दोष के ५ प्रतिशत नमी 
तक वें वल एक महाने में हवा में खुखाये गये। इस लकड़ी 
को चिराने के बाद जल्दी सुखाना उचित है ताकि बद्रंगी और 
कोौड़े इत्यादि से सुरक्षित रहे। किहन में काआजू भली प्रकार सूखता 
है, यहाँ तक कि उसका असली रंग ओर चमक पैसी दी बनो 
रहती है। 
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मज़बूतीः--काउजू अधिक मज़बूत लकड़ी नहीं, और न इस 
प्रयोजन के लिये काम में लाई जाती है। फठोग्ता और लचक के 
विचार से यह सागौन से ६४५ प्रतिशत है | परन्तु धक्का ओर चोट 
सहने की शक्ति में उसके दराबर है। वज़न में यह साभोनसे 
८४ प्रतिशत हो है । इस विचार से हम यह कह सकते हैं कि 
काच्जू अपने भारीपन के हिसाब से काफ़ो मज़बत लकड़ी है । 

पायदारीः-काउजू बहुत दिनों चलने वालो लकड़ी नहीं हे, 
विशेष रूप से जब इसे गाली दशा में प्रयोग किया जाय तो जरदो 
नष्ट हो जाने वाली है | परन्तु अच्छी तग्ह खुखा लेने के वाद काअ्जू 
भीतरी ओर साफ़-सखुथरे कामों में अधिक दिनों तक चल सकती 
है। यह रक्षात्मक मसाला रखती है ' परन्तु जब बाहरां काम में 
लाना हो, तो द्धाव के तरीक़ से मसाला देना चाहिये | 

ओ जाग से अनुकूलता:-चिराई-कटाई और काम करने के 
विचार से काह्जू अधिक सरल कड़ी है परन्तु किसी-किसी स्थान 
पर रेशा के घुमाव के कारण इस पर जितनो सफ़ाई आनी चाहिये 
उतनी नहीं झांती। छेदां को भर देने के वाद इस पर पालिश 
खूब चढ़ता है ओर दर तरद्द से इसको मध्यम श्रेणी को लकड़ियों 
में गिन सकते हैं। खरादी चीज़ों के लिये भी काज्जू अच्छी है। 
प्राईं-उड के लिये अभी तक इस पर प्रयोग नहीं किया गया। 

प्रयोग:ः- फाउजू उत्तरप्रदेश, बिधद्दार, उड़ोसा ओर पच्छिमी तट 
को एक प्रसिद्ध लकड़ी दे | यह साधारण फ़र्नीचर, सन्दृक्तों के तरूतों, 
सस्‍लेट के चोखटों, धागे का रीलों ब्रश के दस्तों ओर दियासलाई 
इत्यादि के लिये बहुत उपयोगी लकड़ी है। इसको बरेली में 
अंटे ( वाबिन ) के लिये भी जाँचा गया था परन्तु हल्दू ही को इस 
काम के लिये ठाक लकड़ी समभा गया | फाञ्जू सन्दृक़ बनाने की 
पक अच्छी लकड़ी दे और जहाँ यह यथेष्ट मात्रा में मिलती है वहाँ 
अधिकतर इसी काम में प्रयोग की जाती है। 
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मिलने का स्थान+ - काज्जू उत्तरप्रदेश में अधिक द्वोती है। केवल 
बेस्टन सर्किल से काउ्जू के लट्टे ६०,००० घनफ़ीट के लगभग 
निकलते हैं। इससे कुछ कम बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रदेश और 
उत्तरी मालाबार के पब्छिमी किनारे से भी मिलती है | 

दरः- उत्तरप्रदेश से इसके लट्टु १४ फ़ोट लम्बे और ४ फ़ीट 
से अधिक गोलाई के २४५ रू० प्रतितन ओर बिहार से ३० रु० 
प्रतिटन मिलते हैं। ( सन्‌ ११३७) 


होपिया को लकड़ियाँ (0[)209 $|22९65 ) 


(१ ) होपिया ओडोरेटा 

(२ होपिया पार्विफ्लोरा 

( ३ ) हो पिया ग्लेबरा 

(४ ) होपिया बाइटिएना 

व्यापारिक नामः- होपिया | बर्सा में इसे खिगन कहते हें । 

देसी नामः-चिगन .अण्डमन , बोगम (तामिल), काब्जू, हेगी 
(कनारा), इरुकू (कुग), तिलखुर (बंगाल) इत्यादि। 

वज़नः - हो पिया ओडोरेटा लगभग ४७ पौं० प्रति घनफ़ट और 
होपिया पार्विफ्लोरा ४८ से ६२ पों० प्रति घनफ़ुट (हवा में सूखने 
के बाद ) 

लकड़ी की दशाः--हो पिया की लकड़ियाँ खुलते हुए ब्राउन या 
सुख्नीं लिये हुए ब्राउन रंग को होती हैँ जिनमें कहीं-कहीं कुछ पीले- 
पन को भलक भी मिलता है। कोई विशेष गंध या स्वाद नहीं 
दोता । रेशे काफ़ी मदीन और समान परन्तु बहुधा घूमे हुए होते 
हैं | ये बहुत कठोर ओर मज़बूत व पायदार लकषषड़ियाँ हैं| हो पिया 
ओडोरेट! मुख्यतः बम की लकड़ी है परन्तु बंगाल, बम्बई और 
अग्डमन में भी होती हे। होपिया पार्विफ्लोरा केवल दक्षिणी 
भारत में पेदा होती है। इसमें की दूसरी लकड़ि याँ दोपिया स्लेबरा _ 
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झोर होपिया बाइटएना दृछ्धिण-पच्छिमी भारत में पाई 
जाती हैं । 

सुखाईः--खूखने में होपिया की गिनती मध्यम ध्रणी की कठोर 
लकड़ियों में होती है | चद्ठ को ढक कर खुखाने ओर काफ़ी हवा के 
आनै-जाने का प्रबन्ध रखने से होपिया की लकड़ियाँ बिना किसी 
दोष के सुख्ताई जा सकती हैं। कभी-कभी बाहरी सतह पर लकड़ी 
में महीन-महीन फटने के चिह्न दिखाई देते हैँ | परन्तु जैसा कि 
बताया जा चुका हैं चह्मे को अच्छी तग्ह ढक कर रखने से यह दोष 
अधिक पेदा नहीं होता । तात्पय यह है कि हो पिया की लकड़ियों 
को कुछ सावधानी से घीोर-घीरे सुखाने की आवश्यकता है। 
इनकी चिराई-कटाई गोली दशा में करनी चाहिये। ये छिटन में 
बिना किसो कठिनाई के सुखाई जा सकती हैं । 

मज़बूतीः:--हो पिया पार्विफ्लोरा एक अधिक मज़बूत, कठोर 
आोर लचकदार लकड़ी है। यह सागोन से २० प्रतिशत अधिक 
मज़बूत और दुगुनी कठोर है। होपिया ओडारेटा वज़न और 
शक्ति में सागोन के बराबर है | परन्तु उससे ३० प्रतिशत अधिक 
कठोर है। होपिया ग्लेबरा बहुत सरूत और मज़बूत लकढ़ा 
है, सागौन से दुशुनी कठोर ओर ३० प्रतिशत अधिक 
मज़बूत है । 

पायदारीः--होपिया की सब लक ड़ियाँ अति पायदार और बहुत 
दिनों तक चलनेचाली हैं। होपिया पार्विफ्लोरा के बारे में कहा गया 
है कि यह लकड़ी खराव से ख़राब जलबायु में भी बिना किसी 
भय के बाहर के कामों में लाई जा सकती है। द्ोपिया झ्ोडारेटा 
के सलीपर बिना किसी रक्तांत्मक मसाले के १५ वर्ष तक रेलवे के 
प्रयोग में रहे ओर इसको सत्रोदी हुई छोटी-छीटी नाव आर डॉंगी 
६० वंष से भी अधिक- समय तक चलती हुई पाई गई । इसकी 
कश्यी लकड़ी रक्तात्मक मसाले को सोखती है। परन्तु पक्की 
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लकड़ी अधिक कठोर होने के कारण मसाला सोखने ऋ योग्य 
नहीं होती 

ओज़ारों से अनुकूलताः--क्योंक्रि हो पिया की लकड़ियाँ बहुत 
कटोर होती हैं, इसलिये उन पर औज़ार कठिनता से चलते हैं 
शोर उनकी चिरगाह और कटाई में बहुत परिश्रम करना पड़ता 
है। इसके वाद खूब सफ़ाई आती है और पालिश भी अच्छी 
चढ़ती हे । 

प्रयोग:--हो पिया विशेषतः मज़बूत आर पायदार इमारतां 
लकड़ियाँ हैं। नाव बनाने ओर पुल बनाने में श्रधिक्रतर इन्हीं को 
प्रयोग में लाया जाता हे ओर इनके शहतीर ओर वज्नियाँ भी श्रच्छी 
दाती हैं। बेलगाड़ियों और रेल के स्लीपरों में भी दोपिया की 
सखकड़ियों का अधिक प्रयोग होता है | इससे फ़नीचर भी बनाया 
जाता है । तात्यय यह है कि बर्मा में सागौन के बाद इन्हों 
लकड़ियों को दर प्रकार के कामों में लाते हैं । 

मिलने का स्थानः--दोपियां ओडोरेटशा अधिकतर बमा ही में 
पेदा होती है। परन्तु बंगाल में यथेष्ट होती है और कुछ न्यून मात्रा 
में अएगडमन और बम्बई में भां मिल जाती है । होषिया पार्विफ्लोरा 
इच्धिणी भाग्त की लकड़ी है और पब्छिमी तट के बन्द्रगादों और 
लकड़ी के दूसरे व्यापारिक केन्द्रों में बहुतायत से मिलती है। ये 
दोनों प्रसिद्ध लकड़ियाँ काफ़ी लम्बे लट्ठी] के रूप में, जो ६ फ़ीट 
तक गोलाई के हांते है मिलती हैं । जानकारी के लिये चाौफ़ 
फ़ारेस्ट अफ़लर अणडमन व कुग या फ़ारेस्ट यूटिलाइजेशन 
अफ़सर चीपाक को लिखिये | 
 दरः--बंगाल में चटर्गाँव के होपिया ओडोरेटा के लट्ठु ३० रु० 
से ४० रू० प्रति टन और बम्बई में ५० रु० से ७० रु० प्रति टन 
मिलते हैं | मद्रास से होपिया पार्विफ्लोरा के लद्ठ॒ ४४ रु० से ६२ 
रु० प्रति टन आते हैं । ( सन्‌ १६३७ ) 
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हाशमिनोडिकटियन एक्सलसम([7977070040ए०॥ 65९८९ 8४४७७) 
 डयापारिक नामः--कुटान | देसो नामः:--बोरंग, भोरसल, भोद्वन, 

<डोड़ी ( कुग » भआुरखंड ( बिहार ), लाटी कारुम ( बंगाल ) 
| 'बज़नः--३ै२ पौं० प्रति घनफुट ( हवा में सूखने के बाद ) 

लकड़ी की दृशाः--कुठान तुरन्त की कटी हुई सफ़ेद रंग की 
दोती दे जो हवा लगने पर हल्का बादामी रंग पकड़ लेती हे। 
इसको कष्या व पक्की लकड़ी एक हो रंग की होती है जिसको 
पहचानना कठिन होतां है । इस लकड़ी में कोई विशेष गंध व 
स्थाद्‌ नहीं होता । यह साधे और मध्यम श्रेणी के घने रेशों की 
लकड़ी है जिसमें कोई विशेष सुन्दरता और सफ़ाई नहीं रहती । 

. छुखाईः--यह. सरलतापूर्वक हवा में खुखाई जा सकती हे। 

इसमें थोड़ी यहुत बद्रंगी आ जाने के अतिरिक्त और कोई दोष 
नहीं पेद! होता । किल्‍न में भी यह भली प्रकार सूखती है ओर 
कोई दोष नहीं आने पाता | इस लकड़ी को गीली ही चिरबाकर 
साफ़-छखुथरी और दवादार जगद्द में चद्ठा लगाना इसको सावधानी 
'से छुखाने के लिये उत्तम उपाय हे । 

मज़बूतीः--कुठान मज़बूत व पायदार लकड़ी नहीं दे। यद्द कठा- 
रता और मज़बूती के षिचार से सागोन की अपेक्ता आधी हे। यह 
अपना डील ठीक बनाये रखतो दहै। अधिक मज़बूती चाइनेवाले 
कार्मो में इसका प्रयाग नहीं करना चाहिये । क्‍ 
£ - परायवदारो।:--कुटान अधिक समय तक रहनेवालो लकड़ी नहीं 
है | देदरादून के कफ़म्निस्तानी प्रयोग में इसके सब टुकड़े रे वष ही में 
मघ् हो गये । परन्तु रक्ात्मक. मसालों द्वारा शोधित लककी अवश्य 
अधिक काल तक घल सकती है।... 

ओज़ारों से अनुकूलत--ओज़ारों के लिये यद्द नम और काम 
करने में. अधिक परिश्रम नहीं लेती | खशादी चीज़ों के लिये. भी 
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भ्रच्छी है। सफ़ाई अच्छी आतो है। पालिश करने से पहले इसके 
छेदों को भर लेना चाहिये, नहीं तो यद्द पालिश बहुत सोखती है | 
इस पर रंग भा अच्छा चढ़ता हे | देहरादुन में प्लाईे-डड बनाने के 
प्रयोग में यह सफल रही | कुठान हिन्दुस्तान की उन इनौगिनो 
सफ़ेद लकड़ियों में से हे जिनस उत्तम प्रकार को प्लाई-उड बनाई 
जा सकती दे | 


. प्रयोग:-गत वर्षों में कुडांन की ओर चहुत कम ध्यान दिया 
गया । परन्तु हाल हो में इस बात का विचार किया गया कि कुठान 
भी एक अच्छी लकड़ी है। प्रश बना नेवाली फेक्ट्रियां इसको “बॉय”! 
की लकड़ी का उपयुक्त बदल समभतो हैं, यद्यपि यह “बोच्च” से 
कुछ नम अ्रवश्य है| दियासलाई के लिये यह एक अच्छी लकड़ी 
है । खिलौने, अनाज नापने के नाप, पीपे ओर सन्दूक़ दत्यादि बनाने 
के लिए यह उत्तम लकड़ी है | इसको उपज अधिक नहीं हे । 


मिलने का स्थानः--यह थोड़ी-थोड़ी आसाम, बंगाल, बिहार, 
उड़ीसा और उत्तर प्रदेश सभा स्थानों में होती है । जामकारी के 
लिये इत प्रान्तों में से किसी के फन्‍्सवंटर आफ़ फ़ारेश्ट को 
लिखना चाहिये। कुठान उन लफड़ियों में से दे जिसको यदि अधिक 
से अधिक उपजाया जाय तो उतनी ही उपयोगी द्वोगी | अनुकूल 
अंशवायु में इसके ५ फ़ोट तक गोलाई के पेड़ उगते हैं। यद्द दर्मा 
में पेदा होती हे । | 
. इरः-आसाम से इसके लट्ट ३५ रु० प्रति दमन, और ९५ इंचो 
खौकोर व १८ फ़ीट तक लम्बी लकड़ी १ र० २ झा० प्रति घनफुंट 
मिलतो है.। बंगाल में कुर्लियांग, बक्सा और चटनॉँव डियोज़न से 
इसके लट्टु १८ रु० से २५ रु० प्रति टन के हिसाब से मिलते हैं । 
बिहार से भी अधिक मात्रा में ३० से ४८ रु० प्रति टन, उश्तर प्रदेश 
ले २४५ रु० प्रति टन के दिसाब से मिल सकते हैं ( सन १४९8७ ) 
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जुगलन्स राणिया श्रौर जुगलन्स फेलेक्स 
( [प884॥5 7९279 4॥0 ]789॥5 49]]95% ) 

व्यापारिक नामः--वालनट । देसी नामः-अखरोट, अखोर 
इत्यादि । 

वज़न;--लगभग ६ पों० प्रति घनफूर (हवा में सूखने के बाद) 

नोटः--बालनट के टुकड़े वहुघा २८ से ४३ पौं० प्रति घनफूट 
तक भारी पाये गये हैं । ः 

लकड़ी की दशाः-यद्द प्रसिद्ध लकड़ी कभी बादामी और कभी 

गहरे यादामी रंग की होती है | इसमें काती धारियाँ भो हांती हैं। 
केवल अपने सुन्दर रंगरूप के कारण ही इतनी प्रसिद्ध नहीं है। 
परन्तु हरकी होते हुए भी अधिक मज़बूत लकड़ी है| इस पर काम 

रने ओर सफ़ाई लाने में काई कटिनता नहीं होती। बाल- 
नट की विशेषता यह है कि भली प्रकार खुखा लेने पर जलवायु के 
परिवतंन का कम प्रभाव पढ़ता है और यह बहुत अंश तक 
सिकुड़ने, फेलने ओर फटने से बची रहती है | यही कारण है कि 
यह बन्दृक्तों और राइफ़लों के कुन्दों के लिये विशेष रूप से पसन्द 
की जाती है | बेल-बठे खोदने ओर दूसरे बाराक कामों में भी इसे 
प्रयोग में लाया जाता है । 

सुखाई:-- वालनट धीरे-धीरे सूखती हे ओर सूखते लभय 
काफ़ी लिकुड़ती है | परन्तु दवा ओर किटन दोनों प्रकार सरलता 
से सुखाई जा सकती है। इसको गीली दशा में चिरवा कर सट्टा 
लगाने के बाद ढक देना ओर हवा के आने-जाने का ठीक प्रबन्ध 
रखना इसको छुखाने का भ्रच्छा ढंग हे। तनिक सो सावधानी के 
साथ यात्रनट बिना किसी दोष के खुखाई जा सकती है) कभी-कभी 
इसके बड़े तड़ते सिरों पर से कुछ फट जाते हैं। यदि तहतों के 
खिसें वर मसाला लगा विया जाय तो यह दोष भी नहीं झाने पाता । 
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मज़बूतीः--वालनट अपने बज़न के विचार से यथेष्ट मज़बूत है। 
सागोन से १५ प्रतिशत हटकी होने पर भी चोट सइन करने में 
उसके समान है। 

पायदारीः--वालनट अधिक समय चलनेवाली खकड़ी नहीं 
है। कुकुरमुत्ता ओर दोमक इत्यादि का भली प्रकार सामना 
नहीं कर सकती । देहरादून के क़न्नरिस्तानी प्रयोग में इसको लक- 
डियाँ केवल दो वर्ष तक रहीं। इसलिए जब वालनट को किसी 
उत्तम प्रकार के फ़र्नीचर इृत्यावि बनाने के प्रयोग में लाना दो तो 
कोई पतला बिना रंगवाला मसाला इस पर लगा देना चाहिये | 
इससे लकड़ी अधिक समय तक सुरक्तित रह सकती है । 

ओझोज़ारों से अजुकूलताः--चिराई, कटाई और काम करने के 
बिंचार से यद्द बहुत सरल लकड़ी है। इस पर ओज़ार मी प्रकार 
चलते हैं छोर सफ़ाई खूब आती है | इस लकड़ी को तेज़ से तेज्ञ 
खराद पर भी काम में लाया जा सकता है। 

काश्मीर और सारे उत्तरी भारत में बालनट बेल-बूटे खोदने 
की यहुत उत्तम लकड़ो समभी जाती है| इसके पतले तड़ते ओर 
प्ताईं-उड्ध भी अच्छी बनती हे | छेदों को भर देने के बाद इस पर 
पालिश भी खूब चढ़ता है । द 

प्रयोग:--काश्मीरोी वालनट कौ लकड़ी अधिकतर गवनमेट के 
आंडनेन्स विभाग में सेना की राहफ़लों ओर बन्दुक़ां के कुन्दे बनाने 
के काम में लाई जाती है | स्वयं काश्मीर और उत्तरी भारत में यह 
उत्तम प्रकार के फ़र्नीचर और बेल-बूटे की खुदाई में बहुत काम 
झा जाती है । अधिकतर बन्दृक़ों के कुन्दे वालनट ही के बनाये 
जाते हैं । तातपय यद है कि सब उत्तम प्रकार के कामों में जहाँ एक 
अच्छी मज़बूत और हल्की लकड़ी की आवश्यकता हो बहुत कम 
लकड़ियाँ वालनट की समता कर सकती हैं; यदि इसमें गहरे काले 
फूंल हों तो छुन्द्रता में कोई लकड़ी इसकी तुलना नहीं कर सकती। 
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. मिलने का स्थानः--वालनट की लकड़ी हिन्दुस्तान में अधिकतर 
काश्मीर से मिलती है | जानकारी के लिये कससवेटर आफ़ फ़ारेस्ट 
यूटिलाइज़शन सर्किल. बारामूला, काश्मोर को लिखना खाहिये। 
परन्तु. पंजाब के कछ पहाड़ी ज्ोत्रों, उत्तर-पच्छिमी सीमा प्रान्त 
और उत्तर-प्रदेश से भी मिल सकती है। हसलिये चौफ़ कन्सयटर 
आफ़ फ़ारेस्ट, लाहोर और फ़ारेस्ट यूटिलाइज़्ेशन अफ़सर, 
मैनीताल को भी लिखना चाहिये। 


दरः--घालनट के दाम लकड़ी की दशा के अनुसार भिन्न-भिन्न 
रहते हैं। काश्मौर से इसके उत्तम प्रकार के १० फ़ौट लम्बे, १ फुट 
चौड़े और ३ इंच मोटे लट्टु॒ ४ र० प्रति घनफुट के दिसाथ ले 
मिकते हें । दितीय श्रेणी की लकड़ी हे रु० प्रति घनफुट मिलती है। 
अमृतसर भी वालनट की लकड़ी का मुख्य बाज़ार है जहाँ से यह 
प्रचुर मात्रा में प्राप्त ही सकती है। “वालनट बर” की छुन्दर 
खकड़ी भी अम्तृतसर में मिलतो दे । 


लैजरस्ट्रोमिया फ़्लासरीननी और हाइपोल्यूका 


. ([,92278[70९78 703-7९8॥9८ 8॥0 4.. 49|00]९7८8 ) 


व्यापारिक नामः--जारुल | देसी नामः--पिनमा ( वर्मा व अराह- 
मन ), अजहर ( आंसाम ), निरमरूद ( कुग ) 
बज़नः--३७ से ४० पौं० प्रति घनफुद (हवा में खूखने के बाद ) 
 छकड़ी की दशाः--इसकी कहन्ची लकड़ी सलफ़ेदी लिये हुए भूरे 
रंग की और अधिक चोड़ी द्ोती है। पकी कुछ पीलापन लिये हुए 
लाल रंग जो हवा लगने पर पक्क भूरे रंग में बदल जाती है। 
इसमें कोई विशेष गन्ध या स्वाद नहीं होता । रेशे अधिकतर सोचे 
झौर मध्यम भेणी के ओर घने होते हे । यह एक प्रकार की सरल 
मज़बूत: व पायदार लकड़ी है जो इस कारण गह्युत पसन्द की 
ज्ञाती दे कि कठोर होते हुए भी इस पर काम करना कठिन नहीं । 


[ १४० | 


हसी घिचार से इसकी माँग अधिक बढ़ती जा रही है। यह कई 
कामों के लिये एक उत्तम लकड़ी हे । 

खुखाईः--यदि उचित रुप से चट्टा लगायें और धारे-धीरे छुखाने 
का प्रयत्न करें तो यह सरलता से सूखती हे । यहाँ तक कि प्रयोग 
कश्ते समय इसकी लकड़ी शत प्रतिशत ठीक सूखी है | इसके दो 
साल के पेदी दिए ( गड ढड )# पेड़ों की लकड़ी सूखने में थहुत 
अच्छी रही है परन्तु जार्ल की बिलकुल गौली लकड़ी को भी यदि 
उन तमाम सावधानियों से सुखाया जाय जो मध्यम श्रेणी को 
कठोर लकड़ियों के लिये बताई गई हैं तो उसे बिना किसी दोष के 
खुखा सकते है। एक इंची मोटे तरूतों को हवा में खुखाने के लिये 
कभ से कम ६ महीने का समय चाहिये। जारुल किहन में भी सर- 
लता से सूखती है । 

 मज़बूतीः--ज्ञारल ओर सरूगोन वज़न में पक्त समान हैं परन्तु 

सड़ृती में सागोन से कुछ अधिक है और दूसरी शक्तियों में उससे 
कुछ फम दे | फिर भी यह अच्छी और मज़बूत लकड़ी है जिसे 

'गोन की शअ्रपेज्षा काम में लाया जा सकता है| 

पायदारीः--जारुल स्वाभाविक रूप से यथेष्टठ आयु पानेधाली 
पायदार लकड़ी है | यह कुकुरमुत्ता ( बदरंगी) ओर कीड़ों का 
बहुत अंश तक सामना करती है | परन्तु कुछ सभय बाद दौमक 
अवश्य लग जाती है | देहरादून के क़ब्निस्तानी प्रयोग में इसकी 
४ लकड़ियों में से ४ चार व बाद भी स्थिर रहीं, यद्यपि श्न्हे 
दीमक से कुछ हानि अवश्य पहुँची थी | 

यह लकड़ी खसुगमता से रक्ात्मक मसाले को नहीं सोखती। 
और इसकी पक्की लकड़ी तो अधिक से अधिक दबाव देने पर भौ 
दो पोंड प्रति घनफुट से अधिक मसाला नहीं सोख सकती 


जत्कन 
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* मोटः- खड़े पेढ़ को सुखाने के लिए उसके गिद तने की २-३ इंच 
थोड़ी छाता और कश्यी ज़कड़ी की पट्टी अलग करना। 


[ १४१ ] 


झोज़ांरों से अनुकू लता:-- जारुल चिराई-कटाई ओर काम 
करने के विचार से अधिक सरल है | बिना किसी विशेष परिश्रम 
के इस पर सफ़ाई व चिकनाई खूब आता है | परन्तु यह प्लाई-इड 
के काम के लिए अच्छी लकड़ी सिद्ध नहीं हुई। कारण थह है 
कि इसके रेशे काफ़ो महान नहीं होते | फिर भी खरादी थांझ्ों के 
लिये अच्छी लकड़ी दे । और इस पर पालिश भी खूब यढ़ता है । 

प्रयोग:--जारल पहले हां से इमारती कामों के लिए एक 
प्रसिद्ध लकड़ी है । और रेलगाड़ियों के डिब्बों, फ़र्श के तडतों, 
मकानों और नाव दृत्यादि बनाने में यद्द बहुत प्रयोग में लाई जाती 
है। बूटों के फम ओर पड़ियाँ भी इसकी बनती हैं। मिलों और 
कारखानों की आवश्यकताओं की चीज़ों में भी इसका अधिक 
प्रयोग है | तात्पय यह है कि यह हिन्दुस्तान की उत्तम इमारती 
तकड़ियों में से है | 

मिलने का स्थानः--यह बंगाल और आसाम में मिलतो हें । 
परन्तु इसकी माँग इसको उपञ्ञ से अधिक रहतो है। बम्बई और 
भद्दाल के पच्छिमी घाट के जंगलों से भी इसकी कुछ प्राप्य है। 
बर्मा में यह प्रचुर मात्रा में होती है । जानकारी के लिए ऊपर लिखे 
प्राग्तों में से किसी के कन्सवेंटर आफ़ फ़ारेस्ट को लिखिये। 

द्र:--आसाम से ५ फ़ोट तक गोलाई के लट्ट॑ ६० रु० प्रति टन 
और खिरे हुए १२ इंच चौकोर १5 फ़ीट लम्बे २ रु० १२ आा० प्रति 
धनकुट के हिसाध से मिलते हैं। बंगाल में चटगाँव से आनेवाले 
कझारुख के लट्टे ४० रु० से ६० रु० प्रति टन और बस्वई में ५० हं6 
से ७० २० प्रति टन मिलते हैं । ( सन १६३७ ) 


लेजरस्ट्रोमिया हाइपोल्यूका 


पजलसे “अशडममन पिनमा” भी कहते हैं| देखने में विलकुल जाथल 
के समान दे। परंन्तु इससे कुछ भारी ओर अधिक मज़बूत है। 


[ १५२ | 


इसका वज़न ४२ से ५३ पों० प्रति घनफुट तक रद्दता है | यह सूखने 
और काम करने में सरल है । अराडमन से बड़े नाप के लट्टों में ६० 
:श० प्रति टन के दिसाव से मिलती है । ( सन्‌ १६३७ ) कलकत्ते के 
बाज़ारों में यह बहुधा जांसल के साथ मिलोजुलो बिकती है । 
झौर सरकारी तौर से इसका व्यापारिक नाम भी जारुल ही प्रान 
लिया गया है | 


सैभरश्ट्रोमिया लेन्सिश्नोल्ाटा (,92९7970९॥7)9 ।970€09(9 ) 


. व्यापारिक नामः--बेनटोक | देसी नाम--नान। ( बम्थई ), नन्‍दी 
( कूग ), बेनटीक ( तामिलल ) । 
.. बज़नः--४५ से ४६ पों० प्रति घनफुट (हवा में सूखने पर.) 

_ छ्कड़ी को दशाः--कब्यी लकड़ी कुछ सफ़द्‌ परन्तु भूरे रग की 
और पक्की हलके लाल या भूरे रंग को होती है। जो हवा लगने पर 
और गहने रंग की दो जाती हे। इस लकड़ी में कोई विशेष गंध 
या स्वाद नहीं होता । रेशे अधिकतर सौधे और मोटे होते हैं। 
यदि उचित ढंग से छुखाई जाय तो कई कामों के लिये यह एक 
अच्छी लकड़ी हे । 

छुलाई:--यद कुछ कठिनता से सूखनेवांली लकड़ी है । यदि 

अच्छी प्रकार देखभाल न की जाय तो एंठती और सिरों पर से 
फट जाती है। इसके चट्ट को ढककर धारे-घौरे झुखाना सखाहिये | 
इसी प्रकार किह्न में भा यदि इसे धोरे-घोरे छुलाथा ज़ाथ-ता 
कोई दोष उत्पन्न न होगां। भारत के पच्छिमी घार में नाव बचाने 
को यह बहुत प्रसिद्ध लकड़ी है। इससे शात होता है- कि यहई 
लकड़ी सम जलवायु में भी सरंलतापू्थंक छुसाई जा सकती है। 
ओर कई महर्वपूर्ण कामों में भी इसका प्रयोग सफल रहा। 

:मज़बूतीः--बेनटीक अपनों विशेषताओं के कारण बहुते:कुछ 
साथोन से मिलती-झुलतो है | बज़न में सागोन के वरावर है परन्तु 


[ १५३ ] 


कठोरता में उससे २० प्रतिशत अधिक है । यद्द एक अच्छी मज़बूत 
लकड़ी है। इमारती आवश्यकताओं के लिये वहुत उपयुक्त है, विशेष 
रुप से जब लचीली लकड़ी को आ्रावश्यकता हो | 

पायदारीः--यह एक मध्यम भ्रणी को पायदार लकड़ी है, जो 
अधिक समय तक लकड़ी को हानि पहुँचाने ओर वदरंगी लानेवाले 
(कुकुरमुत्ता ) का सामना कर सकती है| देहरादून के क़त्रिस्तानी 
प्रयोग में इसके ६ टुकड़ों में स ४ चार वर्ष बाद भी ठीक पाये 
गये, यद्यपि दीमक अवश्य कुछ असर कर गई थी। इस दोष को 
रक्तात्मक मसाले द्वारा रोका जा सकता है, परन्तु कठिनाई है कि 
यह लकड़ी मसाले को नहीं सोखती । देहर।दून में इस सम्बन्ध में 
किये गये प्रयोगों से सिद्ध हुआ कि बेनटोक की पक्की लकड़ी २ से 
३ पों० प्रति घनफुट से अधिक मसाला नहीं सोखंती । 

ओऔज़ारों से अनुकूलताः--यह लकड़ी मशीन पर या हाथ से हर 
प्रकार काम करने में सरल दे। इस पर सफ़ाई खूब आती हे 
झोर पालिश भी अच्छी चढ़ती है | बेनटीक के रेशे सौथे और 
मद्दीन होते हैं| देहरादून में इसको प्लाइ-उड बनाने के लिये प्रयोग 
में लाया गया | परन्तु इसके लिये यद्द उपयुक्क सिद्ध नहीं हुई । 

प्रयोग:--भारत के पच्छिमी तट पर बहुधा वन्द्रगाहों में बेन- 
टीक नाव बनाने की अच्छी लकड़ी समभी जाती है। इस लकड़ी 
को अरव वाल भी खरीद कर अपने यहा छोटे जहाज़ बनाने ओर 
ईराक़ में नाव बनाने के लिए ले जाते हैं। यह अधिकतर मकानों, 
गांडियों, फ़्नींचर और बढ़ई के काम की आवश्यकताओं को पूरा 
करती है। रेलवे ने इसे रेलगाड़ियों के फ़श के तरूतों और कई 
दुसरे भागों के लिये स्वीकृत कर लिया द्ै। मद्रास में इसको 
लारियों के ढाँचे ( बाड़ो ) बनाने में बहुत काम में लाया जाता है । 
मिद्दी के तेल के कुओं में जो लकड़ियाँ लगाई जाती हैं उनके लिये 
भो बेनटीक उचित लकड़ी सिद्ध हुई है । 


| १४७४ | 

मिलने का स्थानः--मद्रास, बम्बई और कुग से इसके १२ से 
२० फ़ीट तक लम्बे और ७ फ़ीट रुक गोलाई के ल्ट्ट प्रचुर मात्रा 
में मिलते हैं। जानकारी के लिये चौफ़ फनन्‍्सवंटर आफ़ फ़ारेस्ट, 
बम्बई, फ़ारेस्ट यूटिलाईज़ेशन अफ़सर मद्गास या चीफ़ फ़ारेस्ट 
अफ़रसर, कुग को लिखिये । 

दरः--मद्रास में २० से ५६ रु० प्रति टन ( लट्टा को दशा के 
अनुसार ) इसी प्रकार वम्बई में लट्टी के दाम श२२ रु० से ८० रू० 
प्रति टन, कुर्ग में 2 आ० से ६ आ० प्रति घनफ़ुट तक “फ़ारेस्ट 
डिपो” पर ( सन्‌ १६३७ ) 


लेनरस्ट्रीमिया पारविफ्लीरा (४०४ एतआव4३ ७27 णं०7०) 
व्यापारिक नामः-लेन्डी। देंसो नाम--नन्‍्दी, सिदक डोरा, 
लेन्डिया ( सी. पी. ), चिनांगी ( कुगे ), सिधा ( बिहार ) 
वज़नः--४६ से ४८ पों० प्रति घनफुट ( हवा में सूखने के बाद ) 
लकड़ी की दशाः-कच्ची लकड़ी सफ़ेदी लिये हुए भूरे रंग कौ 
ओर पक्की हल्के भूरे रंग को होती है| इसमें कोई विशेष गन्ध या 
स्वाद नहीं होता। रंशे बहुत मोटे और सीधे, परन्तु कभी-कभी कुछ 
घूमे हुए होतेहँ | यह एक मध्यम श्रेणी की भारी और कठोर लकड़ी 
है । यह कठिनता से सूखती है, परन्तु सूखने के बाद ख़राब वातावरण 
में यथेष्ट झ्रायु पाती है। यदि यह लकड़ी कठिनाई से सूखनेवाली 
न होती तो अत्यधिक काम में लाई जाती । 
सुखाईः--लेन्डी को हवा में बिना किसी ह।नि व दोष के खुखाना 
बहुत कठिन है| यह सूखने में फटती भरोर पंटठती है। अच्छा तो 
यह है कि इसे गीली दशा में ठंडे और नम मौसम में चिरवाया 
जाय । उसके बाद चट को ढककर गर्म हवा ओर धूप से बचाने 
की आवश्यकता है | लेन्डी को धीरे-धीरे दो खुखाना चाहिये | यदद 
किएन में बहुत सरलता से सूख खकती है | इसके २ 
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मोटे तझुतों को हवा में खुखाने में लगभग दो व्ष का समय लगता 
है । लकड़ी के सिरों पर से फटने को रोकने के लिये मसाला 
लगा देना चाहिये। 

मज़बूतीः-लेन्डी सागोन से कुछ भांरी ओर कठोर लकड़ी है। 
यह बहुधा शक्षियों में सागोन के वराबर है, परन्तु चोट सहने और 
बोझ से टूटने में उससे अधिक मज़बूत है । यदि भली प्रकार खुखा 
को जाय तो इसे बहुत से कामा में सागोन के स्थान पर काम में 
लाया जा सकता है | 

पायदारीः--यह अधिक पायदार लकड़ी हे । देहरादुन के 
क़ब्रिस्तानी प्रयोग में यह अति विपरात वातावरण में भी ४ वष 
तक स्थिर रही । यह रक्षात्मक मसाले को भली प्रकार नहीं सोखती, 
कहीं कम और कहीं ज्यादा | देह रादून में इसके स्‍लीपरों को मसाला 
देने से मालूम हुआ कि कहीं-कहीं केवल दो पोड प्रति घनफुट ओर 
कहद्दीं १० पौं० प्रति घनफुट के लगभग मसाला लगा । 

ओज़ारों से श्रनुकूलताः-लेन्डी चिराई-कटाई ओर काम फरने 
के विचार से अधिक सरल है, परन्तु गीली लकड़ी अधिक सरलता 
से चिरती है। जिन टुकड़ों में रेशे घूमे हुए हो उनके चिरनेमें तिरदधा 
हो जाने का भय रददता है | इस पर सफ़ाई भी अच्छी आती है ओर 
छेदां को भर लेने के बाद पालिश भी अ्रच्छी होती है। अभी तक 
प्लाई उड बनानेके लिये इसका प्रयोग नहीं किया गया है । विचार 
किया जाता है कि इस काम के लिये यह अच्छी लकड़ी न होगी । 

प्रयोग:--यह यदि हवा में सरलता से सूखनेवाली लकड़ी द्ोती 
तो बहुत काम में लाई जा सकती थी। फिर भी लेन्डी अपनी उपज 
के चेत्रों में यथेष्ट प्रसिद्ध है। इमारती कार्मो में यह खम्मों, शहतीरों 
झोर कड़ियों के लिये प्रयोग में लाई जातो है । पुलो, बेलगाड़ियों 
झौर पापे बनाने में भीं अधिकतर काम आती है। इस्ट इन्डियन रेलवे 
ने इसे औज़ारों के दृश्तों ओर लकड़ी को मोड़कर बनाई जानेबाली 
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चीज़ों के लिये स्वीकृत किया हे | किल्‍न में उचित रूप से खुखाने 
के बाद लेन्डी साधारण झावश्यकताओं फे लिये एक अच्छी लकड़ी 
सिद्ध हो सकती है । जलाने के लिये भी यह अच्छी है । 

मिलने का स्थानः--यह हिन्दुस्तान के कुल नमीचाले भागा में 
पाई जाती है | यह वंगालमें बहुत पेदा होती है | आसाम,उत्तर प्रदेश, 
मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ासा, बम्बई ओर कु्ग से भी थोड़ी बहुत 
प्राप्य हो सकती है | जानकारी के लिये समीप के किसी कन्सवेटर 
आफ़ फ़ारेस्ट या चीफ़ फ़ारेस्ट अफ़सर कुग को लिखना चाहिये । 

द्रः--लेन्डी साधारणतया एक सस्ती लकड़ी है । विभिन्न 
स्थानों में इसके दाम १६ से ५० रुू० प्रति टन तक हैं जिसका मध्य 
सूल्य लगभग २४५ रु० प्रति टन है ( सन्‌ १६३७ ) 


लेनियाग्रेन्डिस ([,8777९9 879॥05 ) 


व्यापारिक नामः-भीगन । देखो नाम--मोहिन (सौ. पी. व 
बरार ), गोडा ( कुर्ग ), डोका ( बिहार ) 

वज़नः--लगभग ई५ से ३६ पोौं० प्रति घनफुट ( हवा में सूखने 
के बाद ) 

परन्तु इस लकड़ी का वज़न बहुधा इससे कम या अधिक भी 
रद्दता हे । 

लकड़ी की दशाः--कश्ची लकड़ी कुछ सफ़ेद रंग की और चोड़ी 
होती है | पक्की कालापन लिये हुए लाल या पक भूरे रंग की होती 
है । लकड़ी में कोई गंध या स्वाद नहों होता | इसके रेशे यहुधा 
सोधे और घने होते हैं और कभी-कभी अधिक घूमे हुए भी रहते 
हैं। भींगन एक अच्छे प्रकार को लकड़ी है | यदि सरलता से 
सूखनेवाली होती तो इसकी माँग और भी अधिक होती । 

सुखाईः--फींगन धीरे-धीरे और कठिनता से सूखनेवाली 
लकड़ी दे। इसकी कश्ची लकड़ी पक्की से अधिक मोटी, कौढ़ा 
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लगनेवाली और जल्‍द नष्ट हो जानेवाली होती हे । पक्की लकड़ी 
बहुत मज़बूत और इतनी धौरे-चीरे सूखनेबाली है कि अभी तक 
देहरादुन में कोई लकड़ी इसके समान देर में सूखनेवाली प्रयोग 
में नहीं आई । लगभग १३६ इंच मोटे तरूतों को ११ प्रतिशत तक 
नम तापमान पर खुखाने में ३ वर्ष लगे और इस अवधि में कुल 
कच्ची लकड़ी बदरंगी ( कुकुरमुत्त ) और कौीड़े से नष्ट हो चुकी 
थी और पक्की लकड़ी तब तक समान रूप से सूखो भी नहीं थी। 

सबसे अच्छा उपाय यह है कि रींगन की कच्ची लक्डी को 
पक्की से अलग करके रघक्तात्मक मसाले द्वारा शोधित कर ले 
और कच्ची को खुले हवादार चट्ट के रुप में जल्दी सुखाने का 
प्रयल किया जाय | परन्तु पक्की लकड़ी को ढके चटट के रूप में कम 
हवा में धीरे-धीरे सुखाने का उपाय किया जाय तो अच्छा हे। 
क्योंकि रींगन में गोंद बहुत होता है, इसलिये यह लकड़ी किदन में 
अधिक सरलता से नहीं सुखाई जा सकती | भोंद्‌ किदन की बन्द 
गरमी में लकड़ी की नमी को नहीं निकलने देता, इसलिये उसको 
हवा में सुखाना अच्छा है । 

मज़बूतीः--भोंगन पर जो शक्ति सम्बन्धी प्रयोग देहरादून में 
किये गये उनमें यह लकड़ी कुछ »घिक मज़दुत स्द्धि नहीं हुई । 
यह सागोन की अपेत्ता हतकी और मुड़ने और खश्भे को शक्षि में 
डसकी आधी है | चोट सहन करने ओर अपने को फटने से 
बचाने में यह उससे अच्छी दे | कठोरता में यह सागोन के ७० प्रति- 
शत है | ऐसा मालूम होता है कि भींगन की जो लकड़ी देहरादून 
में शक्ति सम्बन्धो प्रयोगों के लिये आई बह घटिया थी यानी यह 
लकड़ी अपने वज़न के विचार से बहुत हहकी, भारी ओर घटिया, 
बढ़िया हो सकती है | बहुधा भझींगन के टुकड़े सागोन के समान 
भारी और मज़बूत देखने में अगये है । 
_ पांयदारीः--भौींगन की कश्ची लकड़ी बद्रंगी (कुकुरमुक्ता ) 
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और कोड से जल्दी खराब हो जाती हे विशेषकर गीली दशा में । 
देहरादून के क़त्निस्तानी प्रयोग में यह एक वष भी न टिकने पाई । 
परन्तु पक्की लकड़ी अवश्य अधिक समय तक चलनेवाला होती 
है, यद्यपि अभो इसके विषय में भी निश्चित रुप से नहीं कहा जा 
सकता | कच्ची लकड़ी रक्षात्मक मसाले को अच्छी तरह और पक्की 
बहुत कम सोखती है । 

ओझोज़ारों से अनुकूलताः--काम करने के विचार से भींगन 
अच्छी लक्कड़ा हे। खराद पर या हाथ स दोनों तरह इस पर 
अच्छी सफ़ाई आती हैं| पालिश भा खूब होती है जिससे इसके 
रेशे ओर लकड़ी का रंग अति सुन्दर ओर चमकदार दिखाई देता 
हैं। कभी-कभी रेशों के घुमाव के कारण रनन्‍्दा करने में फींगन फट 
जाती है और गोंद के कारण इस पर चिराई भी अधिक परिध्रम 
लेती है । इसके अतिरिक्त और कोई कठिनता नहीं होती | 

प्रयोग:--भींगन काफ़ी प्ररूद्ध और घरेलू आवश्यकताओं की 
पक अच्छी लकड़ी है । यह छोटे-छोटे कामों में हिदुस्तान के बहुत 
से भागों में प्रयोग में लाई जाती है परन्तु यह ऐसी लकड़ी नहीं जो 
किसो एक ही स्थान से यथेष्ट मात्रा में मिल सके । इमारती कार्मों, 
फ़र्नाचर, कृषि उपकर ण॒, पानी के नक्के तसले, डोंगे और नाव बनाने 
के काम में आती है | खरादी चीज़ों और बेल्न-बूटों की खुदाई के 
लिये भी उपयुक्त है । इसकी कच्ची लकड़ी दियासलाई बनाने के लिये 
ठीक हे | परन्तु कुछ सझुत अवश्य है । चमड़ा काटने के लिये नौचे 
रखने की लकड़ी, जूतों के कलबूत और ब्रश के दस्ते बनाने के 
लिये भी यद्ट अ्रच्छी लकड़ी हे । कच्ची लकड़ी पेन्सिल बनाने के 
लिये भी ठीक है, यदि इसे रासायनिक तौर से कुछ मुलायम बना 
लिया जाय । जूट (सन) के कारखानों में “रोलस”” यानी कोद्ह के 
गद्ट, भींगन की लकड़ी के बहुत अच्छे बनते हैं। रक्तात्मक मसाले 
देकर इसे रेल के सलीपरों के लिये भी उपयोगी बनाया ज्ञा सकता 
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है | तात्पय यह कि भींगन भली प्रकार खुखाये जाने पर बहुत से 
लाभदायक कामों में लाई जा सकती है | 

मिलने का स्थान:--यह हिन्दुस्तान के मैदानी जंगलों की साधारण 
लकड़ी हे जो लगभग देश के प्रत्येक भाग में पाई जाती है परन्तु 
इसके स्थायो और लगांतार जंगल कहीं नहीं हैं । उत्तर प्रदेश, 
मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार, उड़ीसा ओर मद्रास के प्रान्तों में 
यह एक सीमा तक काफ़ी होती है । यह हर जगद्द लकड़ी के 
व्यापारियों के यहाँ मिल्न सकती है । 

द्रः-क्‍क्यांकि अभी तक भींगन को मॉग अधिक नहीं है, 
इसलिये यह सस्ते दामों पर मिल जाती हे। उत्तर प्रदेश, विहार, 
मध्य प्रदेश, ओर मद्रास से २२ रु० से ३० रु० प्रतिटन तक मिल 
सकती हे । ( सन्‌ १६३७ ) 

प्ेन्नी फीरा इश्डिका (॥9॥27९79 47700& ) 

व्यापारिक नामः- मैन्गो। देंसी नाम--आम, अस्बा, माचों 
( कुग ) ह 

वज़नः- रे८ से ४३ पों० प्रति घनफुट ( हवा में खुखने के बाद ) 

लकड़ी की दशा:--यह भूरे या बादामी रंग की एक प्रसिद्ध 
लकड़ी है, जिसमें कोई विशेष गंध या स्वाद नहीं होता | रेशे मोरे 
तथा कभी-कभी घूमे और गुधे हुए होते हैं | यह एक मध्यम श्रेणी 
की वज़नी ओर अधिक मज़बूत लकड़ी है जो बहुत से कामों में 
प्रयोग की जाती है। यह लकड़ी अपना रूप बहुत अंश तक 
एक सा ही बनाये रखती हे । 

सुखाईः--आम की लकड़ी सूखने में सरल है. और जरदी खुखाई 
जा सकती है । इसके अधिक चौड़े तडुते सूखने की दशा में बीच 
से कुछ फट जाते हैं । इसके अतिरिक्त और कोई दोष नहीं आने 
पाता । गोलो दशा में पड़ी रहने से आम को लकड़ी बद्रंगी और 
फू दी ले आती है | यदि जहदी खुखाई जाय तो ये दौष पेदा नहीं 
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होते | इसलिये इस लकड़ी को गोली ही चिरवा कर हवादार जगह 
में खुला चद्दा लगा देना चाहिये। नम जलूवायु में, जहाँ बद्रंगी 
ओर फफू दी का भय हो, इस लकड़ी का चद्टा धूप में खड़ा करके 
लगा देना चाहिये | यह किन में भली प्रकार सखुखाई जा सकती दे । 

मज़बूतीः--झआम को लोग बहुधा कम पायदार समभते हैं। 
परन्तु यह किसो अंश तक एक मज़बूत लकड़ी है। वज़न में 
सागोन से कुछ हतकी ओर चोट सहने, अपने को फटने से बचाने 
में वह सागोन से अच्छी हे | परन्तु अन्य शक्तियों में यह सागोन 
की ८० प्रतिशत है । आम कौ लकड़ी मुख्य विशेषता यह है कि यह 
अपने रूप को नहों बिगड़ने देती ओर इस बात में लगभग सागान 
के समान हे । 

पायदारोः--यह बाहरी कामों के लिए इतना पायदार नहीं होती । 
जरदो ही बदरंग हों जाती है ओर गलने लगती है। दोमक भौो 
इसको जददो लग जातो है। देद्दरादून के क़त्रिस्तानी प्रयोग में 
इसके टुकड़े २४ वर्ष के अन्द्र नष्ट हो गये | यह रक्षात्मक मसले 
को भली प्रकार सोख लेता है अथांत्‌ इसकी लकड़ी १७ पॉं० प्रति 
घनफुट के लगभग मसाला पो लेता है । फिर यह बाहर के कामों 
के लिये भी सुरक्षित हो जाती है। 

ओऔज़ारों से अनुकूलताः--आम फौ लकड़ी काम करने और 
ओज़ारों के लिये सरल व कम परिभ्रमों होती है । चिराई-कटाई 
व इस पर सफ़ाई लाने में कोई कठिनाई नहीं होती । छेदों कौ भर 
देने के बाद इस पर रंग ओर पालिश भी खूब चढ़ता है । इसकी 
प्लाई-उड भी अच्छी बनती है । मद्रास के दक्षिणी-पच्छिमी किनारे. 
पर एक “फ़म' इससे बहुत खुन्द्र प्लाई-उड बना रहो है । 

प्रयोगः--दक्षिणी भारत की आम को लकड़ी उत्तरी भांरत कौ 
आम को लकड़ी से अच्छी होती हे। आम की लकड़ी हिन्दुस्तान 
के प्रस्येक भाग में प्रचुर मात्रा में काम में लाई जातो दे | यद्द सस्ते 
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प्रकार के फ़र्नीचर, तहते, चाय के पेकिंग बक़सों, सन्दूक्की और 
पेटियों के लिये बहुत उपयुक्त है। नाव, बेलगाड़ी के कुछ भाग कृषि 
उपकरण, तागों को छुतों के ढाँचे ( फ्रेम ) ओर थोड़े दिन से 
प्ाइउड इत्यादि अथात्‌ इसी प्रकार के विभिन्न कार्मो में यह बहुत 
प्रयोग की जातो है । यह खुश्क चीज़ रखने के छोटे डिब्बे ओर 
जूतों की एड़ियाँ बनाने के लिये भी एक अच्छी लकड़ी हैं । 

मिलने का स्थान:--आम के पेड़ हिन्दुस्तान के जंगलों और 
मैदानों में अधिकतर पाये जाते हैं । इस विचार स इसकी 
लकड़ी प्रचुर मात्रा में मिलनी चाहिये, परन्तु ऐसा नहीं है । इसका 
यद्द कारण है कि आम को लोग लकड़ी के लिये नहों, बल्कि फल 
के लिये लगाते हैं| फिर भी हर स्थान से थोड़ी बहुत लकड़ी मिल 
सकती हे | जानकारी के लिये स्थानीय व्यापारियों या समीप के 
किसी फ़ारेस्ट अफ़सर को लिखना चाहिये। 

द्रः--आम की लकड़ी अपनी दशा ओर नाप के अनुसार विभिन्न 
दामों पर बिकती है | आम के लट्ठु ४० से ५० फ़ीट तक लम्बे और 
६ फ़ीट तक गोलाई के हो सकते हैं । मद्रास में आम की अच्छी 
लकड़ी ४४ रु० प्रति टन और बसम्बई में ८० रु० प्रति टन तक बिकती 
है। बंगाल, बिद्दार, उड़ीसा, यू० पी०(उत्तर प्रदेश), सी० पी० (मध्य 
प्रदेश) और कु में १५ रु० से ४० रु० प्रति टन तक मिल सकती 
दे ।( सन्‌ १६३७ ) 

क्‍ मेछुआ फेरिया ( )४९०४५० ९।7००७ ) 

व्यापारिक नामः--मेसु आ । देसी नामः--ताहोर, नागेश्वरी 
(नेपाल घ बंगाल), नांगल ( तामिल ) इत्यादि । 

वज़नः--९० से ६७ पों० प्रति घनफूट ( हवा में सूखने के बाद ) 

लकड़ी को दशाः:--कश्यो लकड़ी हह्के बादामी रंग को और 
अधिक चोड़ी दोती दे | पकको गहरे लाल या गहरे ब्राउन रंग की: 
होती है। इसमें कोई गंध या स्वाद नहीं होता । रेशे मध्यम भ्रेणी के 
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घने, सीधे, कभी-कभी घूमे और गुथे हुए द्ोते हैं । यद्द बहुत भारी 
काटोर ओर मज़बूत लकड़ी दे जिसमें कोई खुन्द्रता अर्थात्‌ गद्दरी 
काली धारियों हृत्यादि नहीं होतीं । 

छुखाई:--मेसुआ धीरे-धीरे ओर कठिनता से सूखनेयाली 
लकड़ी है। यदि यथ्ेष्ठ सावधानी ओर देखभाल भ कौ जाय तो 
यह पंठती और फटती है । इसे ढककर और गर्म थ॑ शुष्क 
हवाओं से बचाकर खुखाना चाहिये और सूखने के लिये समय भी 
अधिक देना चाहिये | इस प्रकार मेसुआ विना खराबी के छुखाई 
जा सकती हे | 

मज़बूतीः-यह हिन्दुस्तान की सबसे अधिक कठोर और मज़- 
बूत लकड़ियों में से है। यह सागोन से दुशुनी कठोर ओर दूसरी 
शक्कियां में उससे ड्योढ़ी हे | ब्योरे के लिये पुस्तक के अंत में दिये 
हुए नक़शे को देखिये। 

पायदारीः--इसके रेल के सलीपर बिना किसी रक्षांट्मक मसाले 
के १५-१४ वर्ष तक चले हैं ओर हर प्रकार की लापरवाही से 
प्रयोग किये जांने पर भी ये वर्षों दीमक और बदरंगी (कुकुरमुसता) 
से सुरक्षित रहे हे | देहरादुन के क़श्मिस्तानी प्रयोग में हसके १२ 
टुकड़ों में से १० अभी ६ साल बाद भी ठोक पाये गये । 

ओऑज़ारों से अनु कूलताः--अधिक कठोर होने के कारण मेसुआ 
झोज़ारों के लिये एक फठिन लकड़ी है| हसलिये इसको गीली 
दशा में खिरवा लेना चाहिये। इस पर सफ़ाई लाने में भी थहुत 
परिश्रम करना पड़ता है । इसलिये व्यापारिक घिचार से यह यबढई- 
खाने (वकशाप ) की साधारण झावश्यकताओं की लकड़ी नहीं है । 

प्रथोगः--मेखुआ अधिकतर इमारती कामों में, खम्भों और 
शहतोरों के रूप में प्रयोग में लाई ज्ञाती है । यह पुलों के 
बनाने के लिये भी अच्छी है । मेखुआ रेल के स्लोपर, 
बेलगाड़ियों, खानों के अन्दर के सम्भों, नावों और बन्द्रगाहों 
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के काम की एक अच्छी लकड़ी है | तात्पय यह है कि जदाँ कठौर 
ओर मज़बूत लकड़ी की आवश्यकता हो वहाँ इसे काम में लाना 
चाहिये। गोदामों और कारखानों के फ़श लगाने में भी इसके 
टुकड़े बहुत अच्छे रद्दते है । 

मिलने का स्थानः--आसाम में यह लकड़ी बहुत पेदा होती है । 
जहाँ से इसके ३० फ़ौट तक लम्बे ओर ४ फ़ौट तक गोलाई के ले 
१५०० टन के लगभग प्रतिवर्ष मिल सकते हैं। यह मद्रास, कुर्ग और 
कोचीन से भी काफ़ी मिल सकती दे | बंगाल के चटगाँव डिवीज़न 
में भी कुछ द्ोती है। जानकारी के लिये फ़ारेस्ट यूटिलाईज़ेशन 
अफ़सर, आसांम, मद्रास या बंगाल को लिखना यादिये। यौफ़ 
फ़ारेस्ट अफ़सर, कुर्ग से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। 

द्रः--आसाम में इसके लट्टों के दाम ३८ रू० प्रति टन और 
चिरान की हुई लकड़ी १ रु० ८ ञआ० प्रति घनफ़ूट तक मिलती है। 
मद्रास में इसके दाम ७५ रूु० से ६० रु० प्रति टन और कुग. में 
७ रु० प्रति कंडी ( १२३ घनफ़ुट ) हैं। ( सन्‌ १६३७ ) 

माइकोलिया को लकढ़ियाँ (2४।०00॥७ 59९८८७) 

( १) माइकीलिया चम्पाका 

(२ ) माइकीलिया पएक्‍सेट्सा 

(३ ) माइकीलिया मौन्टाना 

व्यापारिक नामः--चस्प । देखी नामः--चम्पक, चम्पा, टौटा- 
सोपा । 

वज़ञनः--रेर से ३४ पौं० प्रति घनफ़द ( दवा में सूखने के बाद ) 

लकड़ी को दशाः--कश्यी लकड़ी कम चौड़ी सफ़ेद या हल्के 
भूरे रंग की होती दे | पक्की लकड़ी पीलापन लिये हुए भूरे रंग को 
होती है | इसमें कोई गंध या स्वाद नहीं होता । ये द्वितीय श्रेणी 
के घने और साघधे रेशोंवालो लकड़ियाँ हैं। ये चमकदार और 
शिकनी परल्तु वज़न में दरकी द्वांती हैं। यदि ये यथेष्ट मात्रा में 
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प्राष्य दो सेकर्ती तो कलकत्त के बाज़ार में इन लकड़ियों को 
अच्छी क़रीमत मिल सकती । 
सुखाई:--ये सरलता से सूखनेवाली लकड़ि याँ हैं । इनको गीली 
दशा में चिरवा कर कहीं छाया में या ख़ब हृवादार गोदाम में चद्दा 
लगवा देना चाहिये | ये लकड़ियाँ जल्दी सूख जाती हैं | देहरादुन 
मैं इनके पोन इंची तरूतों को गर्मी के मोसम में १३० प्रतिशत नमी 
से ८ प्रतिशत तक लाने में १ महीने से भी कम समय लगा और 
लकड़ी सूखने पर साफ़ ओर दोष रहित निकली । इसी प्रकार ये 
लकड़ियाँ किल्‍न में भो सरलता से खुखाई जा सकती हैं| सिवाय 
इसके कि किल्‍न में सूखी हुई लकड़ी का रंग, उसकी चमक और 
भड़क कम हो जाती है | 
मज़बूतीः--माइकीलिया की सब लकड़ियाँ वज़न, कठोरता 
ओर पायदारी में समान हैं । ये सागोन से २५ प्रतिशत हल्की, 
शक्ति में उससे २०-२४ प्रतिशत कमज़ोर और कठोरता में ४० 
प्रतिशत कम हैं । 
पायदारीः--ये लकड़ियाँ अधिक दिन चलनेवाली नहीं हैं। 
यद्यपि यह बात प्रमाणित है कि पानी के भीतर खम्भों क्रे रूप में 
प्रयोग किये जाने पर भी ये बहुत समय तक चलीं । देहरादुन के 
फ़ब्रिस्तानी प्रयोग में माइकौलिया चम्पाका और माइकीलिया 
.पक्सेदसा के सब टुकड़े तीन चष के अन्दर बदरंगी और फफूदी 
से नष्ट हो गये | परन्तु माइकीलिया मोन्टाना के ६ टुकड़ों में से 
५ टकड़े ४३ व थाद भी ठीक दशा में पाये गये । भाइकीलिया की 
लकड़ियों रक्षात्मक मसालों को भली प्रकार सोख लेती हैं जिससे 
उनकी मज़बूती बढ़ जाती है। 
ओज़ारों से अनुकूलताः--ये सीौध्रे रेशोंवांली लकड़ियाँ हैं 
जिनकी चिराई, कटाई और इन पर काम करना बहुत सरत्ष है। 
इन पर सफ़ाई और सिकनाहट भी अच्छी आती है।. रंग. और 
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पालिश भी अच्छा होता है । खर।दी काम के लिये भी ये अच्छी सिद्ध 
हुई हैं ओर इनकी प्ताईडड भी बनाई जा सकती है | परन्तु इनकां 
प्ाइडड सुन्दर नहीं बनती क्योंकि रेशे स्पष्ट नहीं दिखाई देते | 

प्रयोग:--ये हल्के फ़र्नांचर और घरेलू आवश्यकताओं के लिये 
डपयोगा लकड़ियाँ हैं। आसाम में ये अनेक प्रकार के कार्मो के लिये 
उत्तम लकड़ी समभी जातो हैं। ये तरूतों और लकड़ी को मौड़कर 
बनाई जानेवाली चीज़ों, सन्दृक़ और नाव बनाने में काम आती 
हैं| परन्तु इमारती कामों में कुछ कमज़ोर रहती हैं | फिर भी रक्षा- 
त्मक मसालों के साथ चम्प की लकड़ियाँ छुत या फ़श के लिये 
तझ़ूतों के रूप में यथेष्ठ उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं । 

मिलने का स्थानः--चम्प की लकड़ियाँ मुख्यतः बंगाल व 
आसाम से प्राप्त होता हैँ । वास्तव में यही दो प्रान्त ऐसे हैं जद्दाँ 
से ये लकड़ियाँ बाहर भेजी ज्ञाती है | बमा में इनकी उपज अधिक 
नहीं होती | यहाँ की लकड़ियाँ केवल स्थानीय आवश्यकताओं में 
ही व्यय हो जाती हैं । यदि ये लकड़ियोँ प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो 
सकती दोतीं तो क्लकष्त के बाज़ार में ही सबकी सब खप 
सकती थीं। विशेष जानकारी के लिये फ़ारेस्ट यूटिलाइज़ेशन 
अफ़रसर, बंगाल व आसाम को लिखना चाहिये | 

द्र:--आसाम से १८ फ़ीट लम्बाई के ओर ६ फ़ीट तक गांल 
खट्टे «० रु० प्रति टन ओर चिरी हुई लकड़ी है रु० १० आ० प्रति 
घनफुट तक मिल सकती है । बंगाल में कुस्यों ग, बक्सा और 
दार्जिलिंग डिवीज़न के लट्ठु ३५ से ४५ रु० प्रति टन तक मिल 
सकते हैं । ( सन १६३७ ) 

मिटागाइना पाविफ़ोलिया (४४४६7929५979 ०7ए॥70॥4) 

डयापारिक नामः--फेस | देसी नाम- अम्साबिटा, काली 
कडमया ( थिहार ), हेदू ( हेदरायाद ) 
.  शज़नः--र६ से ४० पों० प्रति घनफुट ( हवा में सूखने के थाद ) 


| १६६ ] 

लकड़ी को दुशाः--ताज़ी कटी हुई लकड़ी पीले रंग की होती है 
जो दवा लगने पर भूरी ( बादामी ) दो जाती है। लकड़ी में कोई 
विशेष गंध या स्वाद नहीं होता । रेशे साधारणतया सौधे ओर 
यहुधा घूमे हुए भा होते हैं परन्तु बनाथट में बहुत चिकने होते 
हैं। कैम खरादी काम को एक अच्छी लकड़ी है, यद्यपि हह्दू के 
बरायबर नहों । 

सुखाईः--फरेंम सूखने की दशा में गिरह के पास से फटती और 
तड़कती है | यद्‌ लकड़ी को सावधानी से धीरे-धीरे खुखाया जाय 
तो इस दोष से भी बची रहती दै। कैम को गीला ही चिरवा कर 
किसी शेड के अन्द्र छाया में चट्टा लगना चाहिये जिससे लकड़ी 
धौरे-घौरे सूखती रहे | इस लकड़ी को हवा में खुलाने कां यह 
अच्छा उपाय है | किन में भी यह सरलता से सूख सकती है परन्तु 
हस बात का ध्यान रखना चाहिये कि लकड़ी को धोरे-धीरे छुसाया 
जाय जिससे कि फटने से सुरक्षित रहे । | 

मज़बूतीः--यद लकड़ी सागोन से किसी अंश तक दृश्की परस्तु 
कठोरता में उसके समान है। चोट सहने और अपने को फटने से 
बचाने में यद सागोन के समान है। परन्तु शक्ति में उससे २४ 
प्रतिशत कम है । 

पायदार्रः--फैम अधिक पायदार लकड़ी तो नहीं परन्तु बहुत 
जएदी खराब होनेवाली भी नहीं । देहरादून के क़श्रिस्तानी प्रयोग 
में यह चार चष तक ठोक रहददी । रक्तात्मक मसाले को यह 
भली प्रकार नहीं सोखतां, कभी कम और कभी स्यादा। 

ओऔज़ारों से अनुकूलताः--यदि रेशे सौधे हों तो कराई और 
चिराई अधिक सरल हो जाती है और सफ़ाई भी अच्छी आती 
है परन्तु घूमे हुए रेशों की दशा में कुछ मेहनत अवश्य चाहती है । 
इस पर पालिश भी भच्छा होता है| प्ताईडड के लिये अभी तक 
इस पर प्रयोग नहीं किया गया । परन्तु विचार किया जाता है 
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कि इस काम के लिये यह ठीक न द्वोगी वैसे इसकी बारीक चिरौी 
हुई तर्ितियाँ अच्छी दो सकती हैं । 

प्रयोग:-कैस अधिकतर खरादी चीज़ों, खिकोनों इत्यादि में 
प्रयोग को जाती है। इसके कघे, प्याले, प्यालियाँ, हाथ की छंड़ियाँ, 
धिभिन्न प्रकार के दस्ते और चौखटे अच्छे बनते हैं। इस लकड़ी 
पर खुदाई का काम भी अच्छा होता है। इसके अतिरिक्त कैम के 
तक़ते और फ़र्नीचर भी बनता है। कपड़े की मिलों के लिये घाबिन, 
क़तम ओर रेखागणित ( उ्योमेट्री से संबंधित ) यंत्र भी बनाये 
जाते हैं । 

मिलने का स्थानः--कैम के पेड़ एक स्थान पर साधारणतया 
थोड़ी मात्रा में हो पाये जाते हैं । इसके लगातार जंगल कहीं नहीं 
हैं । इसलिये इस लकड़ी की प्राप्ति किसो एक स्थान से प्रचुर 
मात्रा में नहीं द्वोती | यू० पी० (उत्तर प्रदेश) ओर बिहार से कुछ, 
और बम्बरई, मद्रास और उड़ीसा से उससे कम मिल सकती है। 

द्रः-यू० पी० ( उत्तर प्रदेश ) से कैम के अच्छे लट्ट २५ रु० 
प्रति टन ओर बिद्दार से २२ से ३० रु० प्रति टन तक मिल सकते 
हैं। ( सन्‌ १६३७ ) द 


मोरस की लकड़ियाँ (07५5 59९९०९७) 


(१) मोरस एल्बा ()4०7॥5 ००० (२) मोरस लौवीगेटा 
)0705 [8९५०व९9(9 ) 


ब्यांपारिक नामः--मलबरी | देसी नामः--शहतूत-तूतरी । 

वज़नः--रे८ से ४२ पौं० प्रति घनफुट ( हवा में सूखने के बाद ) 

खकड़ी की दशाः--भोरस .एढ्या के पेड़ पंजाब में बहुतायत 
से डगाए जाते हैं ओर मोरस लीवागेटा बंगाल व आसामम में होता 
है। शहतूत की ये दोनों लकड़ियाँ देखने में समान हैं| कन्ची 
लकड़ी सफ़ेद रंग को द्वोतों है, पक्की लकड़ी से, जो खुले हुए पीले 


[ शहैं८ | 

रंग की होती है, अलग मालूम होती हे | सूखने पर पकी लकड़ी 
किसी अंश तक भूरे रंग को द्वो जाता दे । इसमें कोई घिशेष गंध 
या स्वाद नहीं दोता | यह रूोघे और दिताय अ्रणी के घने रेशों- 
वाला लक्डा हैं । 

सुखाई:--मलबराी का रूखमा तो कटिन नहीं परन्तु यह सूखने 
में एंठती है । कहा जाता है कि यदि इसके लट्ढों को “चोफाड़”” 
करके सुखाया जाय तो यह दोष बहुत अंश तक दूर द्वो जाता है । 
इसके ऋतिरिक्ल लट्ठा या चंफाड़ यगुकड़ों के सिरों पर मसाला 
क्गाकर अंतिम चिराइ तक कुछ मास तक का समय अवश्य 
देना चाहिये | यह उपाय पंजाब के भागां में, जहाँ कुलसानेवाली 
हवाएं चलतो हैं, अति आवश्यक है जिससे लकड़ी जहदा न सूखने 
पाये । मोरस लीवीगेदा, मोरस एट्बा की तुलना मे कुछ सरलता से 
सूखनेवाली ककड़ी है । किन में दोनों लकड़्याँ अच्छी तरह 
खूखतोी हैं ओर कोई दोष नहां आने पाता | मलबरी झधिकतर 
पंजाब में “स्पोट स गुड्स मेनुफ़क्चरसे' यानी खेलकूद की चीज़ें 
बनानेवाले कारखानों में काम आनंवालो लकड़ा दे। वे इसको 
गीली ही दशा में काम के योग्य बन छेते हैं। इसकी गौली लकड़ी 
चिराई कटाई के बाद भाप द्वारा रूररूता से खेल के बढलों, स्टिकां 
के लिये मोड़ लो जाता है ओर फिर शिकड्ज में कसकर खुखाई 
जाता दे । इस प्रकार इस रूकड़ी को सफलता से इच्छाजु सार 
रूप में परिवातत करते हैं । मलबरो वज़न में सागोन के लगभग है 
ओर चोट सहने, फटने और कठोरता में उससे अधिक मज़बूत 
है परन्तु दूसरो विशेषताओं में यह सागोन से कम है। ब्योरे फे 
लिये पुस्तक के अंत में दिये हुए नक्शे का देखिये । 

पायदारीः:--मलब री मध्यम श्रेणी की पायदार लकड़ी है| देहर।- 
दुन के क़बश्निस्तानी प्रयोग में इसके बढ़िया से बढ़िया टुकड़े भी 
खार बर्ष में दोमक द्वारा नष्ट हो गये | परस्तु बद्रंगो और फू दो 
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के कोई प्रभाव नहीं पाया गया ।|!मलबरी पर रक्षात्मक मसालों 
का प्रयोग झभी तक नहीं किया जा सका, परन्तु लकड़ी की बना- 
बट से ज्ञात दोता है कि यह रक्तात्मक मसाला सोख सकती है | 
ओज़ारों ले अनुकूलताः--शहतूत को लकड़ी चिराई-कटाई 
ओर काम करने व सफ़ाई लाने के बिचार से सरल है । खरादी 
चीज़ों ओर लकड़ी पर खुदाई के काम के लिये भी उपयुक्ल है । 
भाष द्वोरा मोड़ जाने के लिये शहतूत एक उत्तम लकड़ी है । यहाँ 
तक कि ६०” का कोण बनाने में यद्व ठोक मुड़ जाती है और बिलकुल 
नहीं चिटकती । इसी कारण मलबरी खेल के बल्लों और स्टिकों 
इत्यादि के लिये प्रसिद्ध है। प्लाई-उड बनाने के लिये अभी तक 
इस पर प्रयोग नहीं किया गया, परन्तु इसके चौफाड़ टुकड़े रंग 
ओर सुन्दरता के विचार से अच्छे पाये गये हैं । 
प्रयोग:--उत्तरी भारत में शहतूत अधिकतर खेलकूद की चीज़ 
बनाने के प्रयोग में लाई जाती है जिसके लिये यथार्थ में यह एक 
उत्तम लकड़ी है| यूरथ ओर अमेरिका में भी अरब इस काम के लिये 
मलबरी काफ़ी लोकप्रिय हो चुकी दे ओर बहुधा लोग हाकी और 
ौस्टिकों के लिये पेश” की लकड़ी से उत्तम समभने लगे हैं। फ़र्नी- 
चर के [लये भी मलबरी अच्छी लकड़ी दे विशेषकर सफरो (कैम्प) 
फ़र्नाचर के लिये बहुत उपयुक्क है | यह गाड़ियों की ब्राडी बनाने 
में भी काम आती है । यदि यह प्रचुर मात्रा में प्राप्त दो सकती तो 
इस लकड़ी को बहुत से कामों में लगाया जा सकता। 
मिलने का स्थानः--मोरस लोवोगेटा और मोरस को दूसरी 
लफड़ियों की प्राप्ति प्राकृतिक जंगलों से बहुत थाड़ी मात्रा में 
होती है। किन्तु पंजाब में मलबरी के बार दें । छॉँगामाँगा ( जो 
-अव पाकिस्तान में दे ) इसके लिए मुख्य स्थान हे जहाँ. सेशयद 
पचुर ग्ात्रा में प्राप्त दो सकती दे.| इस लकड़ी की माँग इसको 
पेदावार से अधिक दे । ४ 
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जक 


दरः--मलबरी के दाम पंजाब के छॉगामाँगा इलाके से 
फ़ीट लम्बाई और ३ फ़ौट तक गोलाई के लट्टू २ रु० से रे रु० प्रति 
घनफुट के द्विसाब से मिल जाते हैं । 


ओलिया, और पेशेशिया जेक्विमोशणिटयाना 


(()]29 5/9९९०6९5 870 7977009 ]20९एप८ा॥09%79॥9 ) 


व्यापारिक नामः--ओऔलिव ओर पेरोशिया। देसो नामः-(ओलिंव 

के लिये) काब ओर ( पेरोशिया के लिये ) पोह दे । 

बज़नः--औलिव ६० से ७० पों० और पेरोशिया ४६ से ५० पों० 
प्रति धनफुट ( हवा में सूखने के बाद ) 

लकड़ी की दशाः--ये दोनां बहुत कठोर, भारी और घने रशोॉं 
की मज़बूत व लचकदार लकड़ियाँ हैं। दोनों साथ द्वी साथ पाई 
जाती हैं। इनके पेड़ छोटे होते है ओर दोनों एक ही प्रकार के 
कामों में लाई जाती हैं । इसलिये इस पुस्तक में दोनों लकड़ियों 
का वर्णन साथ हो कर देना उचित समभा गया | ओलिव की कश्ची 
लकड़ी कुछ गुलाबी या हल्के सलेटी रंग की द्वोती हे। पक्की भूरे 
रंग को कुछ दरा शुलाबीपन लिये हुए होती है। पेरोशिया की 
पक्की लकड़ी सदा गहरे सलेटी रंग को होता हे | दोनों लकड़ि यों 
क-रशे वाशाक ओर सौधे दोते हैं । इन लकड़ियों में कोई विशेष 
गंध या स्वाद्‌ नहीं होता । ओलिव की पक्की लकड़ी अति छुन्द्र 
दोती दे परन्तु ये लकड़ियाँ बहुत कम मिलती हैं । इसलिये इनसे 
कोई बड़ा नुमायशी फाम नहीं लिया जा सकता । 

सुखाईः--ओलिपष को बहुत धोरे-घीरे छुखाना चादिये जिससे 
कि लकड़ी फटने न पाये। इसके सिरों पर मसाला लगाकर चट्टे 


को ढक देना चाहिये। जद्दा घना लगाना जादिये जिससे नमी 
धीरे-धीरे निकले 
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पेरोशिया किसी अंश तक सरलता से सूखती द्वे और इसके यट्टे 
की ढकने को आवश्यकता नहीं होती परन्तु दूसरी ल्‍तवधानियाँ, 
जो ओऔलिच के लिये बताई गई हैं. इसके लिये भी आवश्यक हैं । 
दोनों लकड़ियाँ किल्‍न में धौरे-घोरे भली प्रकार सुखाई जा 
सकती हैं। 


मज़बुतीः--ओलिब ओर पेरोशिया दोनों मज़बूत, पायदार, 
कठोर और लचकदार लकड़ि याँ होने के कारण भली प्रकार चौट 
सहन कर सकती है, इसलिये ओज़ारों के दस्तों के लिये इनका 
प्रयोग किया जाता है । औलिव इस काम के लिए बढ़िया से बढ़िया 
“पेश” विदेशी लकड़ी की तुलन। कर सकती दे और पेरोशिया 
“पेश” से भी अच्छी अर्थात “हिकरी” के समान है । 


पायदारीः--आओलिव बहुत दिनों तक चलनेवालो लकड़ी हे परन्तु 
पेरोशिया इससे कम आयु पाती है | क्योंकि यह अधिक टिकाऊ 
कामों में प्रयुक्त नहीं हाती इसोलिए इसका इतना महत्त्व नहीं है । 

ओज़ारों से अनुकूलताः-दोनों लकड़ियाँ काम करने और 
चिराई-कटाई के विचार से सरल हैं| खरादो काम के लिये भी 
अच्छी हें ।इन पर खूब सफ़ाई आता दे ओर पालिश भी अच्छी 
चढ़ती हे । 


प्रयोग:-ये दोनों लकड़ियाँ औज़ारों के दस्तों और दूसरे 
कठोर कार्मो के लिये बहुत उत्तम हैं परन्तु ये छोटे नाप में मिलती 
हैं| पेरोशिया तो केवल छोटे ड'डो के रुप में ही मिलती है। रेलवे 
कार्यालय और दूसरे कारखानों में इन लकड़ियों का ओज़ारों के 
दस्तों आदि में काफ़ी प्रयोग दो रहा है और खरादी चौज्ञें भी 
इनसे अच्छी बनती है । औलिय के पुलिस फे सिपादियों की वर्दी 
में लगनेवाले ड'डे भी बनाये जाते हैं । क्योंकि इसके रेशे बहुत 
साफ़ और मद्दीन होते हैं इसलिये यह लकड़ी पश्चोकारी के काम 
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के लिये बहुत अच्छी समभी गई है। इसके खिलौने भी अच्छे 
बनते हैं || द 

मिलने का स्थ(नः--औलियव अल्प मात्रा में मिलनेवाली लकड़ौ 
है। पंजाब के रावलपिंडी डिवीज़न ओर काश्मीर के रामबन 
डिवीज़न से इसके २-२२ फ़ौट तक गोलाई के छोटे लड्॒ मिल 
सकते हैं | पेरोशिया इसकी तुलना में कुछ अधिक मात्रा में मिल 
जाती है परन्तु नाप में यद्ह ओलिव से कम अर्थात्‌ छोटे कुन्दों के 
रूप में मिलती है । उच्तर-पश्चिम सीमा प्रान्त (जो अब पाकिस्तान 

है ) तथा काश्मीर से ये काफ़ी मिल सकती हैं । 

दरः:--इनको क्रीमता के बारे में चीफ़ कन्सवटर आफ़ फ़ारेस्ट 
पंजाब व काश्मीर या कन्सवटर आफ़ फ़ारेस्ट उत्तर-पश्चिम सीमा 
प्रान्त को ( जो अब पाकिस्तान में है ) लिखना चाहिये । 


श्रोजीनिया टलबरनजिआओंइडीज़ ((),2९८४79 (१६067/240065) 


« व्यापारिक नामः--खांदन । देखी नाभ--वंधन, पंजन (बिद्दार), 
टिनसा सी० पी० ( मध्य प्रदेश ) 

बज़न:--लगभग ५४-५४ पों० प्रति घनफुट (हवा में सूखने 
के बाद ) 

लकड़ी फी दशाः-कच्ची लकड़ी हल्के भूरे रंग को और कम 

ऐड होती है और पक्की कुछ कालापन लिये हुए भूरे रंग को 
होती है । जिसमें कभी-कभी कम गहरा धारियों सी द्वोती हैं 
जिनकी बनावट भद्दोी और मोटी होती है । 
. सांदन के बड़े लट्टु श्रामतोर पर वीच से खराब निकलते हैं । 
चिरान के समय उस हिस्से को निकाल देना चाहिये । 
द सुखाईः--यद्यपि यद्द हवा में धोरें-धीरे सूखनेचाली लकड़ी है 
परन्तु सूखते समय कोई दोष नह आने पाता । यदि अधिक 
सावधानी न बरती जाय तो बाहरी सतद पर से मद्दीन-महीन 
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चिटक जाती है इसलिये सांदन को गीला ही चिरवा कर गोदाम 
के अन्दर सावधानी से चद्दचा लगाकर ढक देना और धोरे-धौीरे 
सुखाने का उपाय करना चाहिये | यह किएन में बिना किसी कढि- 
नाई के सूखती है । 

मज़बूतीः--सांदन एक कठोर लकड़ी है। सागोन से कहीं 
अधिक कठोर है। रेशों के घुमाव के कारण यह अपने आपको 
फटने से रोकने में भो बहुत मज़बूत है | दूसरी शक्तियों में यह 
सागोन के बरावर हैं ओर वज़न में उससे कहीं अधिक भारी है । 

पायदारी:--सांदन स्वभावत्तः अधिक टिकाऊ लकड़ी हे । देहरा[- 
दुन के क़ब्निस्तानी प्रयोग में इसके ६ टुकड़ों में से प्रत्येक सात 
वष के बाद भी सुरक्षित रूप में पाये गये। उनमें नाममान्र को 
दीमक का प्रभाव हुआ। सब लोग सांदन को एक बहुत दिन 
चलनेवाली लकड़ी मानते हैं । इस पर रक्तात्मक मसालों का 
प्रयोग अभी तक नहीं किया गया है । विचार किया जाता है कि 
इसके छेदों में एक प्रकार का गोंद भरा होने से यह रक्षात्मक 
मसालों फो भली प्रकार नहीं सोखेगो | 

ओऔज़ारों से अनुकूलताः--एक कठोर खकड़ी होने के कारण 
सांदन चिराई, कटाई और काम करने में अधिक परिश्रम लेती है | 
रेशों के घुमाव के कारण इस पर रन्दा मुश्किल से चलता है परन्तु 
जैसी चांदो बैसी सफ़ाई आती है और पालिश खूब चढ़ती है । प्लाई- 
उड़ के लिये सांदन पर प्रयोग नहीं किया गया। अधिक कठोर 
होने के कारण यह इस काम के लिये ठीऋ न दो गी। 

प्रयोग:--सांदन बहुत कठोर और मज़बूत होने से बेलगाड़ियों, 
ओऑंज़ारों के दस्तों, खेतीबाड़ी और इमारती कार्मो के लिये 
उपयुक्त है। इसके कुप्पे भी अच्छे बनते हैं। फ़र्नोंचर के लिये 
सांदन अधिक भारी होने के कारण अजुपयुक्त है । फिर भी कुछ 
न कुछ फ़र्नाचर बनाने में भी प्रयोग की जाती दे और इसके कोई- 
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कोई टुकड़ बहुत खुन्द्र और सजावटी निकल जाते हैं। यह 
लकड़ी अपनी उपज के ज्षेत्रों में बहुत प्रसिद्ध हे । 
मिलने का स्थान:-यह हिन्दुस्तान के मैदानी जंगलों में आम 
तोर प* होती है | परन्तु जहाँ इसके मोटे पेड़ होते हैं वहाँ इसकी 
स्थानीय माँग भी वहुत होती है | परन्तु जिन भागों में इसके पेड़ 
छोटे होते हैं वहाँ स यह छोटे लट्टां के रूप में प्रचुर मात्रा में बाहर 
भेजे जा सकते हैं। बम्बई के पच्छिमी तट के जंगलों से आये हुप 
सांदन के लटु सबसे अच्छे होते हँ | सी० पी० ( मध्य प्रदेश ), 
बिहार, उड़ीसा ओर यू० पी० ( उत्तर प्रदेश ) से भी यह मित्र 
सकते दे । जानकारी के लिये इन प्रान्तों के कन्सचंटर आफ़ 
फ़ारेस्ट को लिखना चाहिये। 

द्रः--बम्बई में इसके उत्तम प्रकार के लट्टू १४५ रु० प्रति 
टन, सौ० पी० ( मध्य प्रदेश ) मं ७५ रु० स १२५४ रु० प्रति टन 
आऔर बिहार उड़ीसा में ३५ रू० से ६० रु० प्रति टन और यू० पां० 

( उत्तर प्रदेश ) में छोटे पेड दोने के कारण २४ रु० प्रति इन तक 

मिल जाते हैं [ सन्‌ १६३७ ] 

फ़ीबी की लकड्ियाँ (2]00८706 806८ ९५) 

(१ ) फ़ीबी हेन्सियाना ( ?॥0006 ॥व॥688॥9 ) 

(२) फ़ोषो ऐेटेन्यूएटा ( श]0%6९ क्वशाप्रधव ) 

( ३ ) फ़ीबी गो प्रसपारेनसिस ( 70०06 8०७9थ7/९॥88 ) 
व्यापारिक नामः:-बोनसम । देसी नाम-मकरोई, अंगारी(मैपाल) 
नोट:--कर्मी-कभी इन लकड़ियों को भ्रम से आखसाम टीक भी 

कहते हैं क्योंकि ये सागोन के रंग को होती हैं परन्तु इनका 'टीक! 

से कोई सम्बन्ध नहीं हे । 

घज़नः--३० से ३४ पौं० प्रति घनफुट ( दवा में सूखने के बाद ) 

लकड़ी की दशाः- बंगाल ओर झाखसाम में फ़ोबो को बहुत 


डर 
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सी क्िस्में होती हैं। फ़ीवी हेन्सियाना, फ़ीयी पऐटेन्यूएटा और 
फ़ीबी गोलपारेनसिस विशेपरूप से प्रसिद्ध हैं । इनकी कच्ची 
लकड़ी हल्के भूरे रंग को होती है ओर पक्की ताज़ी करी हुई कुछ 
पीलापन लिए हुए बादामी रंग कीं, जो जरदी ही गहरे बादामो 
रंग में बदल जाती, ओर सागोन के रंग पर आ जाती है| इसो 
क्ररण बोनसम को 'शझासःम टीक भी कट ते है । 

फ़ीबी हेन्सियाना इनमें सबसे हट्की होती है । इसमें कोई 
बिशेष गंध या स्वाद नहों होता | इसके रंश कुछ आड़े परन्तु एक 
विशेष क्रम से होते हैं | बोनसम उत्तम प्रकार की हृतकी लकड़ियाँ 
हैं जो प्रस्येक काम में लाई जाती हैं । 

सुखाईः-- बोनसम सूखने में सहल ओर सूखने के बाद स्थिर 
रहनेवाली लकड़ियाँ हैं | देहरादून में इनस जो फ़र्नीचर बनाया 
गया उसमें कई वर्षों तक कोइ दोप नहीं पेदा हुआ । इनकी 
“बीनियर” अथात्‌ प्लाइडड के लिय एक-एक तह को ६० प्रति- 
शत नमी स॒ ४ प्रतिशत तक लाने में एक मामूलो ड्रायर मशीन में 
केवल ९४५ मिनट लगे । बोनसम को गीला चिरवाकर हवादार 
गोदाम फे अन्दर चद्दधा लगाकर छाड़ देना हा इसको सुखाने का 
पक उचित उपाय है । यह किन में भी सरलता से सूखती दे । 

मजबूती: फीबी द्वेन्सिय।ना शक्ति में सागोन से २० प्रतिशत 
कम दै और कटठोरता में सागोन का २० प्रतिशत है । फोबी को 
झौर लकड़ियों पर अभी तक देहरादून में शक्ति सम्बन्धी प्रयोग 
नहीं किये गये हैं | विचार किया जाता है कि वद फाबी 
हेन्सियाना से कुछ अच्छी होंगी । क्‍ 

पायदारीः--फ़ीबो हेन्सियाना देहरादून के क़न्निस्त।नी प्रयोग में 
सफल रही | इसके ६ टुकड़ों में से £ साढ़े पाँच बपष के बाद भी 
स्थिंर रहे, यद्यपि दीमक और बद्रंगी ( कुकुरमुत्ता ) का कुछ 
असर हुआ था | इसलिये बोनसम को भध्यम भ्रणी को टिकाऊ 
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लकड़ियां कहा जा सकता है । बिना रक्षात्मक मसाला दिये इनका 
बाहरी प्रयोग अश्रसुरक्तित दोगा | 

ओजारों से अनुकूलता:--इनकी चिराई-कटाई और हन पर 
काम करना सरल है | थोड़ी मेहनत से काफ़ी सफ़ाई श्रा ज्ञाती 
हैं ओर यद्यपि ये बहत सजावटी लकड़ियों में से नहीं हैं फिर भी 
मोमोी पालिश के बाद कुछ सुन्दरता आ जाती है। फीबी द्ेन्सि- 
याना प्लाइडड बनाने में भी सफल रही | इसकी प्लाईडड से 
बनाये गये चाय के बक्स वहुत मज़बूत सिद्ध हुए। इस विचार 
से बोनसम एक उत्तम लकड़ी हे | 

प्रयोगः-पिछले कुछ वर्षों तक बोनसम इतनी प्रखिद्ध लकड़ी 
नहीं थी परन्तु अब लोग इसे जानने लगे हैं। और इसको अच्छी 
लकड़ी समभते हैं। यह सन्दूक़ बनाने, हलके प्रकार के फ़र्नीचर, 
और ग्रामोफोन बाजों के कैबिनट ( बक्स ) के लिये अच्छी लकड़ी 
है। सेना-विभाग में सिपाहियों के लिये इसके बने हुए सन्दुक़ 
यहुत पसन्द किये गये । यह ढलाई के साँचे इत्यादि के लिये भी 
बहुत पसन्द फी जाती है । 

मिलने का स्थानः:--बोनसम बंगाल के अतिरिक्त आसाम प्रांत 
से अधिक मिल सकती है । परन्तु इसकी माँग दिन प्रतिदिन 
बढ़ती जा रही है । इसके २४ फ़ीौट तक लम्बे और ४ फ्रीट तक 
गोलाई के लट्टु मिल जाते हैं | अधिक जानकारी के लिये फ़ारेस्ट 
यूटिलाईज़ेशन अफूसर, आसाम को लिखना चाहिये । 

दूर+--आखसाम में इसके लट्टी का भाव ४५ र० से ४० रू० 
प्रति टन और चिरो हुई लकड़ी १ रु० ८० और १ ० १० 
आ० प्रति घनफ़्ट तक मिल जाती है। ( सन्‌ १६३७ ) 

पीसिया कौ लक ड़ियाँ (00९9 8596068) : 
“पीसिया मेरिन्डा” ओर “पीखिया स्मिथियाना'' 
ब्यापारिक नामः-स्प्रस | देसीनामः-राइ, काजल परतल (पंजाब) 


[ १७७ ] 


वज़नः--२१ से ३६ पों० प्रतिघनफुूट--साधारणतया २६ पौंड | 

खकड़ी की दशाः--सफ़ेद या कुछ अंश तक बादामी रंग की 
दोती है | कच्ची ओर पक्की लकड़ो में थोड़ा सा अन्तर द्वोता हे 
इसलिये कुछ पेडी की अन्द्र की लकड़ी कुछ लालीपन लिये होती 
दे जिसे भूल से पक्की लकड़ी समभा जाता है । इन लकड़ियों में 
राल के समान गंध होती है । रेशे साधने ओर समान होते 
हैं। रंग सूखने पर पक्क। बादामी द्वो जाता द्वे। सप्रस हल्के प्रकार 
की एक उत्तम लकड़ो हे | 

सखुखाईः--स्प्र्स सावधानी से हवा में सरलतापूवक खुखाई 
जा सकती दे । इसको गोदाम के अन्दर सूर्य की सीधी किरणों 
झोर गरम हवाओं से बचाते हुए खुले चट्े के रूप में लगाना 
चाहिये। यदि जरदी खुखाने की चेष्टी को ज्ायगी तो लकड़ी 
फरटने लगेगी । स्प्रुस पर जल्दी बद्रंगी ( कुकुरमुत्ता ) का प्रभाव 
होता दे इसलिये चिराई के बाद तुरन्त द्वी ज़मीन से काफ़ी ऊंचा 
चट्टा लगा देना चाहिये | यह कितनत में भी सरलतापू्वक सूखने- 
वाली लकड़ी है । 

मज़बूतीः-बज़न में हल्की द्वोने के कारण स्प्रुस हिन्दुस्तान की 
अधिक मज़बूत लकड़ियों में से नहीं दे । अपने वज़न के विचार 
से इसको अवश्य एक उत्तम ओर मज़बूत लकड़ी का पद्‌ दिया 
जा सकता हे और जद्दों एक हल्के प्रकार की मज़बूत लकड़ी की 
आवश्यकता दो वहाँ स्प्रस बहुत उत्तम लकड़ी है। यद्द सागोन 
से ३० से ३५ प्रतिशत दहृतकी और शक्ति में उसके ६५ से ७४ प्रति- 
शत के बराबर है। बदरंगी ( कुकुरमुत्ता ) से रक्षा करते हुए 
स्प्रस दधाई जहाज़ में काम आनेवाली उत्तम हिन्दुस्तानी 
लकड़ी है | . क्‍ पे क्‍ 

पावदारा+--यद्ध अधिक टिकाऊ लकड़ी नहीं हे । गौलो दशा 

में यह जदरी कुकुरमुस्ा से कमज़ोर हो जाती दे । इसके 


[ शष्८ |] 


अतिरिक्न दूसरी कमो इस लकड़ी में यह द्वे कि यह रक्षात्मक 
मसालों को नहीं सोखती और अधिक से अधिक मशीनी दबाव 
के साथ भी केवल चोथाई इश्चव की गहराई तक मसाला कठिनता 
से खपाती है | इस विचार से स्प्रस के रेल के सस्‍लोपरों को ठीक 
नांप में काट लेने के बाद मसाला लगाना चाहिये जिससे कि 
मसाला दी हुई लकड़ी कटाई में न निकल जाय । 

ओज़ारों से अनुकूलताः--चिराई-कटाई ओर काम करने 
फे विचार से स्प्रस बहुत सद्दल लकड़ों है परन्तु चीड़ इत्यादि के 
समान कभी-कभी इसमें गाँठ अधिक धिोती हैं । इसलिये यह बढ़ई 
के काम को पक अच्छी लकड़ी नहीं हो सकती | प्लाईंडड बनाने 
के लिये भी यह अच्छी सिद्ध नहीं हुई, क्योंकि गाँठ ओर गोंद के 
कारण इसके अ्रच्छे वोनियर' नहीं बनते । 

प्रयोगः--उत्तरी भारत के लकड़ी के व्यापारिकक्षित्रों में स्प्रुस 
काफ़ी प्रसिद्ध हे। इसका छुतगिरी, फुर्श के तरृतों, सस्ते और 
हटके फुर्नींचर, पेंकिंग वक्‍्स ओर पेटियों में बहुत प्रयोग किया 
जाता है। स्प्रस अधिकतर रेल के स्लोपरों में काम आ जाती है । 
इससे काराज़ भी अश्रच्छा बनता है। हलके प्रकार के सन्दुकों के 
लिये भी यह एक अ्रच्छी लकड़ां हो सकती थी, परन्तु इसको प्राप्ति 
इतनो नहीं कि कलकत्ता ओर बम्बई जैसे व्यापारिक शहरों की 
बढ़ी हुई आवश्यकता को पूर। कर सके | 

मिलने का स्थानः-सर्प्रस और “फर' अधिकतर मिलेजुले 
स्‍लीपरों के रूप में बिकती दहँ |काश्मीर से इसके कुछ लड्ढे 
भेलम में भी (जो अब पाकिस्तान में है ) आते हैँ, नहीं तो प्रत्येक 
स्थान पर स्लीपरों ही के रूप में द्वी पाई जाता हैं। स्प्रस उत्तरी 
भारत की लकड़ी दे । जानकारी के लिये चीफ़ कन्सवंटर आफ़ 


फ़ारेस्ट पंजाब, यू० पी० ( उत्तर प्रदेश ) या काश्मीर को लिखना 
चाहिये | 
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द्‌रः-पंजाय में नदी किनारे के समीप के “डिपोज़” पर स्प्रूस 
८ञआए० से ११ आ० प्रसि घनफ़द बिकती है | लदु २५रु० से 
४३५ रु० प्रति टन बिकते हैं ( सन्‌ १६३७ ) 


पाइनस की लकड़ियाँ (05 5९८९५ 
पाइनस लॉनोफ़ोलिया और पाइनस एक्सेल्सा 


(॥2॥05 |02970]9 3॥त 775 ९5०८९]५० ) 


व्यापारिक नामः-चीढ़ ( पइनस लॉजीफ़ो लिया के लिये ) 
ब्ल्यूपाइन ( पाइनलस एक्सेल्खा के लिये ) 

देसी नामः--चील ( पाइनस लॉजीफोलिया ), कैल, परतल, 
निश्तर ( पाइनस एक्सेट्सा ) 

वज़नः--चौ ड़ का औसत वज़न ३८ पा० ओर ब्ल्यू पाइन का 
३२ पों० प्रति घनफ़्ट दे । 

लकड़ी को दशाः--कच्ची लकड़ी कुछ पीलापन लिये हुए सफ़द 
ओर पक्की बादामी रंग फी होती है | इन लकड़ियों में बिरोज़ा या 
राल की सी गंध आतो है। रेशे अधिकतर सीधे द्वोते हैं परन्तु 
किसी-किसी स्थान की चौड़ के रेशे कुछ घूमे हुए भी द्वोते हैं । 
परन्तु इस प्रकार की चोड़ को लकड़ी बड़ी मात्रा में प्राप्य नहीं 
होती | चोड़ के रेशे बनावट और क्रम के विचार से मोटे और 
महीन दोनों प्रकार के होते हैं। लकड़ी में जगह-जगह छोटी-बड़ी 
गांठ पाई जाती हैं। उत्तरी भारत में देवदार के बाद चौड़ ही 
पेसी लकड़ी है जिसका अधिकतर प्रयोग होता है । ब्ल्यू पाइन 
सीड़ से कुछ अच्छी द्ोती हे । 

सुखाईः--ये सरलता से सूखनेवाली लकड़ियाँ हैं। गोदाम या 
शेड के अन्द्र दृवादार जगदी में इनका छीदा चद्ठा लगाना चाहिये 
क्योंकि शेड के अन्द्र चद्दा न लगाने से लकड़ी के फटने का डर 
रहता है | इसी प्रकार बन्द्‌ ओर सीलो ज़गद पर चट्टा लगाने से 


[ रैं८० |] 


बद्रंगी ( कुकुरमुत्ता ) लगने का भय रहेगा। ये लकड़ियाँ फिटन 
में भी बहुत सरलता से सूखती हैं । । 

मज़बूतीः--मज़बूती के विचार से चीड़ ओर ब्ल्यू पाइन 
दोनों समान हैं | ब्ल्यू पाइन कुछ हल्की होती है। यद्द वज़न में 
'टीौक' के ७४५ प्रतिशत के लगभग होती हे | शक्कि सम्बन्धी प्रयोगों 
में पंजाव का चीड़ यू० पी० के चीड़ से किसी अंश तक मज़बूत 
सिद्ध हुआ है | दोनों लकड़ियाँ अपने हढके वजन के विचार से 
काफी मजबूत कही जा सकती हैं । 

पायदारीः:--चोड़ और ब्ल्यू पाइन दोनों कम टिकाऊ लकड़ियाँ 
हैं। इसलिये रेल के स्‍लोपरों और दूसरे बाहर के कामों में इन्हें 
रक्तात्मक मसाले के बिना प्रयोग में न लाना चाहिये। चौड़ को 
कच्यी लकड़ी मसाला खूब सोखती है परन्तु पक्की कम। ब्ल्यू 
पाइन इससे भी कम मसाला सोखतो है । 

झोजांरों से अनुकूलताः--औज़ारों के लिये ये बिलकुल नम 
लकड़ियाँ हैं और बढ़इंखाने को आम आवश्यकताओं में ये बहुत 
काम आती हैं | इन पर सफ़ाई भी अच्छी आती है परन्तु पालिश 
अच्छा नहीं होता, यद्यपि रंग ( पेन्ट ) इन पर भली प्रकार 
द्ोता हे । क्‍ 

प्रयोग:--चीड़ और इौल्यू पाइन पंज्ञाब ओर यू० पी० ( उत्तर 
प्रदेश ) में आम हतके कामों, बक्सों और सामान को पेटियों में 
बहुतायत से प्रयुक्त होती हैं। रक्तात्मक मसाले के सांथ रेलवे 
स्‍लीपरों के लिये भी ठीक हैं जो १६ से १७ वर्ष तक चलते हैं। 
इनकी खपरेलें भी बनाई जाती हैं। हल्के फर्नीचर ओर बहुत सौ 
घरेलू आवश्यकताओं में भी काफी काम आती है । 

मिलने का स्थानः-चौीड़ और ब्ह्यू पाइन दोनों हिमालय के 
जंगलों से सस्‍लीपरों के रूप में लाई जाती हैं। परन्तु नदी किनारे 
के “डिपोज़'” पर इनके लट्टु भी मिल सकते हैं। जानकारी के 


[ १८१ ] 


लिये चीफ्‌ कन्लवंटर आफ फारेस्ट पंजाब और यू० पी० ( उत्तर 
प्रदेश ) को खिखना चाहिये । 
दरः-ब्ल्यू पाइन के १२ फ़ीट लम्बे सलोपर ५ रु० प्रति रुत्ली पर 
के हिसाब से मिलते हैं | लट्टों के दाम २५ रु० से ४० रु० प्रति टन 
होते हैं । चीड़ के ६ फोट के स्लीपर रे रु० ४ आ० स्लीपर के 
हिसाब से मिलते हैं ( सन्‌ १६३८) 
टेरोकारपस उलबरनि ग्रॉइटीज़ (7००८४ /७5 09]0९:४04069) 
व्यापारिक नामः--अंडमान पहाक | देखी नामः - पडाक । 
वज़नः--४३ से ४८ पों० प्रति घतफ़्ट (हवा में खूखने के बाद) 
लकड़ी की दशाः:--कच्ची लक्ढ़ी बादामी या मशथ्यिाले सफ़ेद 
रंग की होती है। पक्की गहरे लाल रंग की कभी खुलते हुए लाल 
रंग की या पीले रंग की भी होती हे | लबड़ी में कोई विशेष गंध 
या स्वाद नहीं होता । इस लकड़ी में कभी कुछ गहरे रंग की 
धारियाँ भी होती हैं| रेशे मोटे और घूमे हुए होते हैं । यह बहुत 
मज़बूत, खुन्द्र ओर टिकाऊ लकड़ी है । 
सुखाई:--अरडमान पड़ाक को खुखाने में कोई कठिनाई नहीं 
होती। शेड के अन्द्र हवाइार जगह पर नियमित रूप से खुला 
हुआ चट्दा लगाना इलके खुखाने का सरल उपाय है! पडाक किल्न 
में भी खुधिधा से सूखती है | 
मजुबूतीः-- अरडम।न पड़ाक सागोन से कुछ भारी और उसी 
अनुपात से कठोरता और मजबूती में भी अधिक है | इसमें मुख्य 
ब(त यह है कि प्रयोग में आने के बाद यह अपना रुप स्थिर बनाये 
रखती है ओर यही एक ऐसी लकड़ी है जो इस गुण के कारण 
सागोन से भी अच्छी कही जा सकती है ओर कोई हिन्दुस्तानी 
लकड़ी इस मामले में सागोन के समान भी नहीं है । 
पायदारीः- यह बहुत टिकाऊ लकड़ी है | बहुत दिनों तक इस 
पर दीमक का कोई प्रभाव नहीं होता और बदरंगी ( कुकुरमुत्ता ) 
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से भो खुरक्षित रहती है। देहरादून के क़ब्रिस्तानी प्रयोग में हसके 
६ टुकड़ों में से प्रत्येक ७ वर्ष बाद भी खुरंक्षित ओर अच्छी दशा 
में पाये गये । इसकी कश्चा लकड़ी रक्ताट्मक मसाले को सोच लेती 
हे परन्तु पक्की नहीं । 

ओऔजारों से अनुकूलताः--अण्डमान पडाक् काम करते ओर 
चिराइ-कटाई में श्रधिक मेदनत नहीं लेती । यदि रेशों में घुमाव के 
कारण सफाइ लाने में कुद कठिनाई होती है, किन्तु छेदों फो भर 
देने के बाद इस पर मोमी पालिश बहुत अच्छा चढ़ता है। यह 
लकड़ी प्लाईंडड के लिये उपयग्रुक्त नहीं परन्तु इसकी बारीक चिरी 
हुई तड्ितियाँ बहुत अच्छी होती हैं| पडाक बहुत खुन्दर रंगवाली 
और सजावटी लकड़ी है । 

प्रयोग:--अणडमान पडाक हिन्दुस्तान ओर यूरप में बहुत 
प्रसिद्ध लकड़ी हे । यह उत्तम प्रकार की इमारती लकड़ी है जिससे 
कि बढ़िया फर्नीचर भी बनाया जाता है | इसकी बिलियड खेलने 
की भारी मेज़ें, रेलगाडियाँ, ज्हाज़ों के कमरे (केबिन), फ़श ओर 
लकड़ी का कुल सजावटी सामान बहुत अच्छा बनता है । 

मिलने का स्थानः-पडाक अरण्डमान के टापुओं की मुख्य लक डी 
है जहाँ से इसके बड़े चोरस लट्टु अधिक संख्या में मिल सकते 
हैं । जानकारी के लिये चीफ फारेस्ट अफसर पोट ब्लेयर अण्डमान 
को लिखना चाहिये | 

दरः- अण्डमान में चोकोर लट्ठु ६५ से १०० रु० प्रति टन और 
चिरान की हुई लकड़ी १५० रु० प्रति टन तक बिकती है । ( सन्‌ 
१६३७ ) पडाक की क्रीमत बाजार की दशा के अद्वुसार घटती- 
बढ़ती रहती दे । 

'पडाकबर' अण्डमान पड़ाक के पेड़ों से एक प्रकार की लकड़ी, 
जो 'बर' कदलाती है, काफी निकलती है | इसकी क़ीमत और 
नमूने के लिये चीफ़ फारेस्ट अफ्सर अणड़मान को लिखिये। 


[ रैप्डे | 

टरोकारपंस मासू पियम (7([270९27])प५ ॥9॥'$80]) पा) ) 

व्यापारिक नामः- बीज्ञासाल । दे सो ना मः--पिय। साल (विहार), 
यबैंगाई ( तामिल ), होनि ( कुग ) 

वजनः-- ४८ से ५० पौं० प्रति घनफ़ट (हवा में सूखने के बाद) 

लकड़ी को दशाः--कश्चों लकड़ी सफ़ेदी लिये हुए ओर पक्की 
भूरे रंग को होती हे जिसमें कि कहीं-कट्दीं गहरे चिह्ृ भा होते 
हैं। इस लकड़ी में कोई विशेष गंध या स्वाद नहीं होता। बीजा- 
साल मध्यम श्रेणी की घने रेशोंवाली लकड़ी है जो बहुधा घूमे 
हुए होते हैं। यह इमारती आवश्यकताओं को बढ़िया और घज़नी 
लकड़ी है परन्तु इसमें कोई विशेष सुन्दरता नहीं हाती । 

सुखाईः:-यह बड़ी सरलता से सूख जाती है परन्तु सूखने को 
दशा में बाद्दर की सतद्द पर कुछ महीन महान फटती है । इ सके 
अतिरिक्त और कोई दोष नहीं पेद। होता । इसकी गीली दशा में 
ही चिराई कराके शेड के अन्दर खुला चट्टा लगाना चाहिये । इसके 
बोच का भाग खराव होता है जिसे चिराई के समय निकलवा देंना 
अच्छा है । यह किहन में बहुत अच्छी तरह सूखतोी है ओर सूखने 
पर इसका रंग भी अच्छा निशनल्षता है । 
मज़बूतीः--बीज।सांल खूब भारी, कठोर और मज़बूत लकड़ी 

है | यह सागोन से १० प्रतिशत भारी, ३४ प्रतिशत कठोर और 
३५ प्रतिशत चोट ओर धक्का सहने में अधिक है। दूसरी शक्षियों 
में यह सागोन के बराबर है परन्तु अपना रूप स्थिर बनाये रखने 
में यह पहले बताई हुई टेरोकारपल डलवरज़िश्लॉइडीज़ के समान 
अच्छी नहीं | 

पायदारीः--बी ज्ञासाल अधिक टिकाऊ लकड़ी है । देहरादून के 
क़ब्रिस्तानी प्रयोग में इसके ६ टुकड़े ६ वष तक सुरक्षित रहे जिनमें 
से केघल दे को द।मक से कुछ द्वानि पहुँची थी । दक्षिणी भारत 
में बीजासाल पक बहुत पाय दर लकड़ी समझी जाती है। इसकी 
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कच्ची लकड़ी रक्तात्मक मसाले को सोख लेती है परन्तु पक्की नहीं । 

ओज़ारों से अनुकूलताः- जहाँ तक चिराई-कटाई का सम्बन्ध 
है, बीजासाल कोई कष्ठ नहीं देती, परन्तु रेशों के घुमाव के कारण 
इस पर सफ़ाई लाना अवश्य कठिन है । छेदा को भर देने के बाद 
इस पर पालिश अच्छा चढ़ता है। इसकी प्लाईडड अच्छा नहीं 
बनती परन्तु महीन सीधी चिरी हुई तरितयाँ काफ़ी भ्रच्छी होती हैं। 

प्रयोग:-दक्षिणी भारत में बौजासाल का पेड़ यथेष्ट बड़ा होता 

है जिससे बहुत अ्रच्छी लकड़ी निकलती है |. 'टीक' और "रोज़ 
उड' के बाद अच्छी लकड़ियों में इसको गिनती है परन्तु मध्य 
भारत में बीजासाल का पेड़ छीटा होता है जिसको लकड़ी अधिक 
तर इमारती आवश्यकताओं और कृषि उपकरण आदि के कामों 
में लाई जाती है । इसकी कुछ लकड़ी फुर्नोचर, अनाज नापने के 
पैमानों, बेलगाड़ियों और रेलों में भी काम आती है।इस पर 
खुदाई का काम भी अच्छा होता है | वीजासाल के बने हुए बतनों 
ओर प्यालों में खाना-पीना डांइबिटीज़ (ज्याबतीस) के रोगियों के 
लिये बहुत लाभदायक है । यद्यपि लकड़ी की रखायनिक 
छानबीन से यह बात सिद्ध नहों द्वोती, परन्तु कुछ डाक्टर इस 
बात को सच मानते हैं । क्‍ 

मिलने का स्थानः--बीजासाल सो० पी० (मध्य प्रदेश), बम्बई, 
कुग, मद्रास, डड़रसा और यू० पी० (उत्तर प्रदेश) से काफ़ी मिल 
सकता है | दक्षिणी भारत के बीज्ञासाल की लकड़ी उत्तरों भारत 
के बीजासाल से अच्छी होती दे । जानकारी के लिये ऊपर बताये 
हुए प्रान्तों के किसी कन्सबेंदर आफ फ़ारेस्ट को लिखिये । 

द्रः--बम्बइ में अच्छी बीजासाल १३० रु० प्रति दन झोर 

मद्रास में ३० रु० से ६० रु० प्रति टन, सो० पो० में ६० रु० से ७५ 
रु० प्रति टन, उड़ीसा में २० छ० से ७४ रु० प्रति टन और उत्तर 
प्रदेश में २७ रु० प्रति टन मिलती हे । (१६३७) 
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टेरोकारपस सेन्टैलीनस--( ०००४४ ७४७७ 889]॥705 ) 

व्यापारिक नामः--लाल सन्दल । 

वज़नः-- ७६ पौ० प्रति घनफुट | यह इसी वंश की एक ओर 
लकड़ी है जो रुपरंग में पडाक से मिलती-जुलती है परन्तु उससे 
अधिक भारी और कठोर होती है । यह बहुत मजबूत और टिकाऊ 
लकड़ी है । अधिक भारी और कठोर होने के कारण यह फ़र्नींचर 
के लिये उपयुक्त नहीं है | परन्तु दक्षिणी भारत में यह उत्तम प्रकार 
के मकानों में खुन्द्र खम्भों के रूप में प्रयुक्क होती है ओर खरादी 
चीजों व लकड़ी में खुदाई के काम को भी अच्छी लकड़ी है। 
इसके सुखाने में भी कोई कठिनाई नहीं दोता | परन्तु यद मिल्लतती 
कम है और अधिकतर कडापा के जिले में पेदा होती है। क़ीमत 
४० रु० से १७४ रु० प्रति टन तक होती है । 

शीमा वालिशा$ (5०॥॥792 ए७/४]|९॥) 

व्यापारिक नामः--चिलोनी । देसो नामः--नौडल उड़, कनक 
( बंगाल ) 

वज़नः--४३ से ४६ पौ० प्रति घनफुट (हवा में सखने के बाद) 

लकड़ी की दशा--कच्ची लकड़ी 'घु धले सफ़्द रंग की और 
पक्को कुछ खुसत्रीं लिये हुए भूरे रंग की होती है जो कहीं-कट्ीं गद्दरा 
होता है | लकड़ी में कोई विशेष गंध या स्वाद नहीं होता। रेशे 
घूमे हुए, परन्तु समतल्त नहीं होते जो बनावट में मध्यम श्रेणी के 
घने होते हैं । चिलौनी एक ओसत दर्ज की बज़नी ओर अच्छी 
लकड़ी हे । 

खुखाइः--यह लकड़ी सूखने में मुड़ती, फटती और एंठती है। 
इसलिये खुखाने में बहुत सावधानी की आवश्यकता है | लकड़ी 
को गोला छचिरवाकर घना चट्टा लगाकर ढक देनां चाहिये। 
देहरादून में चिलोनी किल्‍म में बिनां किसी दोष के सुगमता से 
सुसाई गई । 


| ईैधदे | 


मज़बूतीः--वज़न में यह सागोन के बरायर परन्तु अपने आप 
को फटने से बचाने में यह उससे अधिक मज़बूत दे। दूसरी 
विशेषतांशों में उससे कम है | कठारता में भी चिलौनी, सागोन 
से १५ प्रतिशत कम है । 

पायदारीः-यह अधिक टिक्राऊ लकड़ी नहीं है | देहरादुन के 
क़श्रिस्तानी प्रयोग में इसके सब टुकड़ों में ४ चष के अन्दर दौमक 
लग गई थी | चिलौनी रक्तात्मक मसाला भी ठीक प्रकार से नहीं 
ग्रहण करती , यहा तक कि उसकी कच्ची लकड़ी भी अच्छी तरह 
मसाला नहीं लेती । 

ओज़ारों से अनुकूलताः--चिलोनी की कटाई-चिराई सरल हे 
ओर सफ़ाई इस पर अच्छी आती है परन्तु यह हाथों में खुजली 
पेदा कर देती है जिससे काम करनेवाले इसे पसन्द नहीं करते | 

प्रयोग:--अपनी उपज के क्षत्रों में चिलोनी बहुत कुछ इमारती 
कार्मो में लगती है और खेतीबाड़ी के श्रौज़ारों और खानों के 
अन्दर की लक ड़ियों में भी काम आतो है । यदि यह सरलता से सूखने- 
बाली लकड़ी होती तो इसका प्रयोग अ्रधिक हो सकता था | फिर 
भी किटल्‍न द्वारा सुखाई हुई चिलोनो अच्छी होती है और इमारतौ 
आवश्यकताओं में बर्गों इत्यादि के रूप में भलौ प्रकार प्रयोग की 
जा सकती हे । 

मिलने का स्थानः--चिलोनी आसाम ओर बंगाल में होती है 
जहाँ से उसके २० फ़ीट लम्बे और ६ फ़ीट तक गोलाई के लट 
आसानी से मिल जाते हैं। जानकारी के लिये यूटिलाईज़ेशन 
अफ़सर आसाम और बंगाल को लिखना चाहिये | 

द्रः--बंगाल में इसके लट्ढु २० रु० से ३० रु० प्रति टन ओर 
चिरान की हुई लकड़ी २५ रु० से (५ रू० प्रति टन बिकती है । 
आसाम में लट्टू शे८ र० प्रति टन और चिरो हुई लकड़ी 
१ र० ४ आण० प्रति घनफ़ ट्र॒ बिकती दे | ( सन्‌ १६३७ ) 
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शिलौशिरा ट्राइजुगा (5०॥८ां०।९०४ (789) 

व्यापारिक नाम: - कुसुम । देखी नामः--कुसुम, सागाडे (कुग), 
पूवुम ( मालाबार ) 

वज़न--५६ से ६८ पौ० प्रति घनफ़ ८ (हवां में सूखने के बाद ) 

लकड़ी को दशाः--कच्ची लकड़ी चुँधले सफ़द्‌ रंग को और 
पक्की सुर्खी लिये हुए पक्क भूरे रंग की होती है। लकड़ी में कोई 
गंध या स्वाद नहों होता । रेशे मध्यम श्रेणी के घने और कहीं- 
कहीं घूमे हुए होते हैं | कुखुम हिन्दुस्तान की बहुत कठोर और 
भारी लकड़ियों में से हे । 

सुखाई:--यपह कठिनता से सूखनेवाली लकड़ी है और सूखते 
समय फटती ओर चिटकती है इसलिये इसे सावधानी से धीरे- 
धीरे सुखाने की आवश्यकता है । इसको गीला दी चिरवाकर घना 
चट्टा लगा कर ढक देना चाहिये जिससे शुष्क हवाओं से रक्ा 
होती रहे। कुसुम किन में भली प्रकार नहीं सूखती इसलिये इसको 
हवा ही में सावधानी से सुखाना चाहिये । 

मज़बूतीः--कुसुम बहुत कठोर, भारी और मज़बूत लकड़ो दे । 
वज़न में यह सागोन से लगभग ६० प्रतिशत अधिक और मज़बूती 
में ४० प्रतिशत बढ़ी हुई है। अपने को फटने से बचाने में यह 
सागोन से ८५ प्रतिशत ( अधिक मज़बूत और कठोरता में उससे 
१६५ प्रतिशत ) बढ़ी हुई है । 

पायदारीः--इतनी कठोर और मज़बूत होते हुए भी कुछुम 
कुछ अधिक दिनों तक टिकनेवाली लकड़ी नहीं है । देहरादून के 
क़म्निस्तानी प्रयोग में यह लगभग ६ वर्ष चली। कुसुम रक्षात्मक 
मसाले फो भी नहीं ग्रहण करती | 

ओऔज़ारों से अनुकूलता:--अधिक भारी और कठोश दोने के 
कारण कुसुम चिराई, कटाई ओर काप्त करने में बहुत मेहनत 
लेती हे | सूखने पर इसकी चिराई और भी कठिन दो जाती है । 


बे 
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फिर भी इन कठिनाइयों को पार करने के बाद इस पर खूब 
सफ़ाई आंती है और खरादी काम में भी यह ठीक उतरती हे । 

प्रयोग:--कुसुम कई एक कामों के लिये एक्र उत्तम लकड़ी है । 
मिलों में पहिया, चर्खियों, कोल्ह की ठोस लकड़ियों ओर ओज़ररों 
के दस्तों में बहुत प्रयुक्त दीती हे । 

खानों के अन्द्र की लकड़ियां और छुज्जों में भो इसका प्रयोग 
होता हे । रक्तात्मक मसालों के साथ कुछुम बहुत अच्छी इमारती 
लकड़ी होती है । परन्तु अभी तक इसको मसाला देने में सकलत। 
नहीं मिली है । मिलों ओर गोदामों इत्यादि में यह फ़श की लक- 
ड़ियों और सड़कों के लिये भी काम में लाई जाती है । इधन के 
लिये भी कुसुम एक अच्छी लकड़ी है । 

मिलने का स्थानः--यह बम्बई, उड़ीसा ओर उत्तर प्रदेश से 
मिलती है। मध्यप्रदेश, बिहार और मद्रास में भी होती दे । परन्तु 
किसी एक स्थान ले अधिक नहीं मिल सकती । इसके पेड़ फो 
“ज्ञाख” प्राप्त करने के लिये लगाया जाता है। जानकारी के लिये 
उपरोक्क प्रान्तों में से किसी के कन्सवंटर आफ़ फ़ारेस्ट को 
लिखिये | 

द्रः--बम्बई में लकड़ी के नाप ओर उसकी दशा के अनुसार 
१० रूु० से ४४५ रु० प्रति टन, उड़ीसा में श८ रू० प्रति टन आर 
उत्तर प्रदेश में २५ रु० प्रति टन मिलती है । ( सन १६३७ ) 

शोरिया को लकड़ियाँ (50729 57९८८०७) 

(१ ) शोरिया रोबस्टा (5त0729 700569 ) 

( २) शोरिया आसामिका (5॥0708 8559॥॥709 ) 

व्यापारिक नामः--( ९ ) साल ( २) मकाई । 

देसी नामः--( १) साल ( २ ) मकाई । 

लकड़ी की दशाः--साल की लकड़ी इतनी प्रसिद्ध हे कि उसके 
बारे में अधिक वताने की आवश्यकता नहीं | यह भूरे रंग की आड़े 
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तिरछे रेशॉबाली अधिक भारी, कठोर और मज़बूत लकड़ी है। 
रेशे बनावट में मध्यम श्रेणी के घने और घूमे हुए होते हैं। साल 
उत्तरी भारत की सबसे अधिक प्रयोग में आनेवाली लकड़ी है । 
मकाई इसकी अपेत्ता कुछ दल्‍्की और कमज़ोर होती है । इसका 
रंग कुछ बादामी और रशे सीधे होते हैं। यद्द भी अपने स्थान पर 
एक उपयोगी लकड़ी है, परन्तु साल से भिन्न । 

सुखाईः--साल बहुत धीरे-घोरे और कठिनाई से सूखनेवाली 
लकड़ी है। यहाँ तक कि कई-कई वष के बाद भी यह भीतर से काफ़ी 
गोली निकलती है। सूखने में यह ऊपर को सतह से कुछ फटती 
भी है । परन्तु इसस लकड़ी को कोई विशेष हानि नहीं पहुँचतो। 
फिर भी यदि सावधानी से काम न लिया जाय और रूफड़ी धूप में 
या तेज गर्म और शुप्क हवाओं में पड़ी रहे तो उसके अधिक 
फटने ओर एऐंटने का भय रहता है। साल को गोली दशा में 
चिरवा कर शेड के अन्दर चटद्ठटा लगाकर ढक देना चाहिए । 

साल की अपेक्षा मकाई का खुखाना सरल है ओर यह उससे 
जह॒दी सूखती दे । 

मज़बुतीः--साल बहुत मज़बूत और टिकाऊ लकड़ी है । यद्द 
सागोन से वजन में ३० प्रतिशत अधिक, कठोरता में ५० प्रतिशत 
और २० से ३० प्रतिशत के लगभग मज़बूती में अधिक है। चोट 
सहने में यद सागोन से ४० प्रतिशत बढ़कर हे। देंदरादुन में 
साल को शक्ति के बारे में जो जाँच हुईं उससे पता चला कि 
उत्तर प्रदेश और बंगाल का साल मध्य प्रदेश के साल से मज़बूत 
होता हे। मकाई साल की अपेक्ता बहुत कमजोर लकड़ी दे। 
कठोरता और मज़बूती में यह सागोन से २०-२५ प्रतिशत कम है । 

पायदारी:-- साल बहुत दिनाँ तक चलनेवालो लकड़ो हे । 
इसके रेलवे स्लोपर (६ से (८ साल तक चलते हैं | देहरादून के 
क़न्रिस्तानी प्रयोग में साल के ६ टुकड़े ६५ व तक ठीक रदे जिनमें 
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से ४ पर कुछ कुकुग्मुत्ता ( बद्रगाी ) का असर हुआ था | इसकी 
कच्ची लकड़ी बहुत जल्द नश्ट हों जातों है | इसलिए इसे 
रक्तात्मक मसाले के बिना काम में न लाना चाहिये। इसकी पक्की 
लकड़ी मसाले को नहीं सोखता। मकाई कम पायदार लकड़ी है । 
दृहरादुन के क़बत्रिस्तानी प्रयोग में इसके सब टुकड़े ५ व के 
भीतर नष्ट दो गये | यह रक्षात्मक मसाले को ग्रहण कर लेती है | 

ओज़ारों से अ्रतुकूलताः--खाल को सूखी लकड़ी चौरने और 
काम करने में अवश्य मेहनत लेती है, परन्तु गौली लकड़ी की 
चिराई-कटाई अधिक कठिन नहीं। साल के रशे मोर्टे और भद्द 
होते हैं और काम करने में खुरदुरे लगते हें। क्‍योंकि साल 
अधिकतर मोटे कार्मो शोर इमारता आवश्यकतः को लकड़ो है 
जिनमें सफ़ाई ओर चमक को इतनी आवश्यकता नहीं। मकाई कौ 
चिराई और कटाई सरल है | इस पर सफ़ाई भी साल स अच्छी 
आझाता हे ओर यह बारीक कामों में भी प्रयोग कौ जा सकती है। 

प्रयोगः--साल का इस्तेमाल बहुत है। साल हा के रेलबे 
सस्‍लीपर एस द्वोते हैं जिन्हें रक्तात्मक मसाले के बिना भी पूरे 
विश्वास के साथ इस्तेमाल किया जाता है। यह बड़े “बड़े इमारती 
कापों में भी लाई जाती द्े। इसमें से शहतीर, कड़ियाँ, बर्गे, 
बल्लियाँ, पुलों और गाड़ियों की लकड़ी अ्रच्छी निकलती है। 
ओजारों के दस्ते और खेमां की खूटियाँ भी अच्छी बनती हैं । 
यह उत्तरी भारत, पूर्वी भागत और मध्यभांरत को एक बहुत ही 
काम आनेवाली और खेतीबाड़ी के काम की लकड़ी है | इसके 
बिपरात मकाई अपने पेदावारी छुत्रों से दूर बहुत कम प्रसिद्ध है । 
“नाथे आसाम टिम्बर मिहस” मकाई के शहतीर, बगें ओर तडूते 
बाहर काफ़ी सप्लाई करती है जो इमारती कार्मो और फ़र्नीचर 
में सच होते हैं। मकाई की प्लाईउड भा अच्छी बनती दे जिससे 
साय के पेकिग बक्स बनाये जाते हैं | 
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मिलने का स्थानः--साल को लकड़ी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, 
बंगाल, आसाम और बिद्ार उड़ीसा से लट्टों, स्‍लीपरों, शहतीरों, 
बर्गों और वल्लियों के रूप में बहुत मिलती है । 

जानकारी के लिये समीप के किसी कंसवटर आफ़ फ़ारेस्ट को 
लिखिये | मकाई केवल आसाम में पदा होती है। इसके बारे में 
फ़ारेस्ट यूटिलाइज़शन अफ़लर, आसाम को लिखना चाहिये । 

द्‌र:--साल को लकड़ी विभिन्न नापों में कम और ज़्यादा क़ोमत 
पर बिकती है जो २४ रु० प्रति टन से लेकर १२५५ रू० प्रति टन 
तक हो सकती है । अच्छे लद्ठु आप्रतौर पर ४८ र० से ६० रू० 
प्रति टन चिकते हैं| रैलवे सलीपर ४ रू० प्रति स्‍लीपर के हिसाब 
से मिलते हैं ! 

मकाई के लट्ठु आसाम में ४० रू० प्रति इन मिलछ्तते हैं | चिरी 
हुई लकड़ी १ ० ८ आ० प्रति घनफ़्ट के हिसाब से मिल सकती 
है ( सन्‌ १६३७ ) 
स्ट्रक्यूलिया केमपेन्युल।टा ( 56ाप्पांब (क्ला॥थाप][99 ) 

व्यापारिक नामः- पपीता । 

देसी नामः--पपीता, साथिया ( बमा ) 

वजुनः--«ह से २५ पो० प्रति घनफ़ुट ( हवा में सूखने के वाद ) 

लकड़ी की दशाः--पपीते की लकड़ी का असली रंग सफ़ेदी लिये 
हुए बादामी होता हे | यदि पेड़ को गिराने के बाद तुरन्त ही चिरवा 
कर न सुखा लिया जाय तो इसमें जल्दी कुकुरमुत्ता का प्रभाव 
हो जाता है | और नील रंग को बद्रंगी पेदा हो जाती है। इस 
लकड़ी में कोई विशेष गंध या स्वाद नहीं दोता | यह लकड़ी बहुत 
हल्की, सीधी और मोटे रेशों की होती है। यह हृके पेकिंग 
बक्सों ओर वियासलाइयाँ इदृत्यादे बनाने के लिये उपयुक्त 
लकड़ी है | 

सुखाईः--पपीते की लकड़ी को गलने ओर यदरंगी से बचाने 
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के लिये जलदों से ज़र्दी सुखाने का उपाय करना चाहिये इसलिये 
इसको किन में सुखाना अच्छा है | यदि किटन में सुखाना सम्भव 
न हो तो लक्कड़ां को गम और शुष्क मौसम में चिरचा कर खूब 
हवादार जगह में चद्दा क्रगाना चाहिये और अच्छा तो यह होगा 
कि लकड़ी का चट्टा लगाने से पहले लकढ़ी को दो एक दिन धूप 
दिखा देनी चाहिये | यद्द वात नम लकड्डियों को खुखाने के बारे 
में पहले बताई जा चुकी है | यदि पर्पाते को लकड़ी को जल्‍दी से 
सुखाया जाय तो फटने का कोई डर नहीं रहता परन्तु सोले मौसम 
में बद्रंगी ( कुकुरमुत्ता ) ओर कीड़े का डर अवश्य होता है | 

मजबूती:--पपीता मज़बूत लकड़ी नहीं दे और जहाँ कठोरता 
आर टिकाऊपन को आवश्यकता हो, इसे प्रयोग में न लाना 
चाहिये। पपीता शक्ति में लगभग सेमल के समान है ओर इससे 
साधारण आवश्यकताओं के पेविंग बफ्स बनाये जा सकते हैं । 
मोटी प्लाइउड के बीच में भराव करने के लिये भी यह बहुत 
हृटकी और अच्छी लकड़ी है । 

पायदारीः--पर्पाता जल्दी नष्ट हो जानेवाली लकड़ी है परन्तु 
अच्छी तरह सुखा लेने के बाद रक्षात्मक मसालों के साथ भीतरी 
कारममो में यह अधिक समय तक चल जाती है। यह मसाले को 
अच्छी तरह साखती है, यहाँ तक कि साधारण ब्रश से लेप 
करने से भी काफ़ी मसाला पी लेती है । 

ओऔज़ारों से अनुकूलताः--ओज़ारों के लिये पपीता एक सरल 
लकड़ी हे।इस पर सफ़ाई भी अच्छी आती है परन्तु पालिश के 
स्थान पर रंग अच्छा चढ़ता हे | 

प्रयोग:--पपाता पेक्रिग बक्स और दियासकताई यनाने के लिये 
उपयुक्त लकड़ी है और यह प्लाईडड में भराव की लकड़ी के रूप 
में भी अच्छी रहती है। यह “बालसा"” के स्थान पर काम में लाने 
के लिये अच्छी लकड़ी दे, यद्यपि उसनी हटहकी और कोमल नहीं 
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होती । इस समय तक पपीते की कड़ी अधिकतर दियासलाइहयाँ 
बनाने और पेकिंग बकसों में प्रयोग की जाती है । 

मिलने का स्थान:--यह अधिकतर अगण्डमान से प्राप्त होती है । 
बमा में भी काफ़ी होती है परन्तु सब दियासलाई के कारबार में 
वहीं की वहीं खत्म दो जाती है। कलकत्त में आमतोर पर इसके 
लट्ठु आते है । परन्तु चीफ़ फ़ारेस्ट अफ़सर पोट ब्लेयर अण्डमान 
को लिखने से यद्द चिरी हुई लकड़ी के रूप में भी मिल सकती है । 

ब्‌२:--पपीते की क्नीमत ( पोट ब्लेयर के बन्द रगाद् पर ) ३० 
रु० प्रति टन है ( सन्‌ १६३८ ) | स्टरक्युलिया अल्ाटा पपीते से 
मिलतौ-जुलता एक दूसरी लकड़ो है जो मद्रास और बंगवल में पाई 
जाती है | मज़बूती और सफ़ाई में यह पते से कुछ अच्छी 
होती है । 

स्विनणनिया फ़्लोरीबन्डा (०५७१70॥779 7043)9749 ) 

व्यापारिक नाप्ः--सिविट । देसी नामः- शिविर, टॉग थाएट 
या शिरिल ( बमो ) 

बज़नः--श८ से ४१ पों० प्रति घनफुट (हवा में सूखने के बाद ) 

' लकड़ी की दशाः--यद्दध लकड़ी सफ़ेदी लिये हुए भूरे रंग को 

होती हे जिसमें कहीं-कहीं कुछ लाली को भलक होती है । कच्चो 
झोर पकी लकड़ी में फोई विशेष अन्तर नहीं होता। इसमें कोई 
विशेष गंध और स्वाद भो नहीं होता। यह ओसत दर्ज़ के घने 
ओऔर सीौथे रेशों को लकड़ी हे | देखने में बहुत कुछ आम की 
लकड़ी से मिलती-ज्ञुलती द्वै।यद्द मध्यम श्रेणी की भारी और 
प्रत्येक कार्मो को अ्रच्छी लकड़ी है । 

सुखाईए:--सिविट के खुखाने में कोई कठिनाइ नहीं दवोती। 
गीली दशा में रोके रखने से इसको कुकुरमुसा ( बद्रंगी ) और 
ब्रीभन लगने लगती है इसलिये इसको जरदी खुखाना चाहिये । 
लड्ढी को गीला दी चिरवा कर एक अच्छे हवादार गोदाम में छीदा 
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छीदा चट्टा लगवा देना चाहिये। ऐसी लकड़ी किन में भली 
प्रकार खूखती है । 

मज़बूतीः:--सिविट सागोन से कुछ इलकी ओर उससे लगभग 
३० प्रतिशत नम है । इसी प्रकार और शक्कियाँ में भी यह सागोन 
से २० से २५ प्रतिशत कम है | यह मध्यम अ्रेणो की मज़बूत ओर 
हल्की लकड़ी हे । 

पायदारीः--यह अधिक टिकाऊ लकड़ी नहीं है और देहरादुन 
के क़ब्रिस्तानी प्रयोग में इसके सबके सब टुकड़े १३ वर्ष में दीमक 
से नष्ट हो गये । परन्तु रक्तात्मक मसालों द्वारा यद्द भच्छी लकड़ी 
हो सकती हे, क्योंकि मसालों को यह भली प्रकार सोख 
लेती है । 

ओज़ारों से अनुकूलताः--औज़ारों के लिये यह नर्म और सरल 
लकड़ी है। इस पर सफ़ादई काफ़ी आती है ओर यह कोल 
को भी खूब पकड़ती है । इसको प्लाइंडड भी अच्छी बनती है । 
परन्तु शर्त इसकी यद्द दे कि लट्टो को कोड़े ओर बदरंगो से खुर- 
चित दशा में कारखाने तक पहुँचा दिया जाय । 

प्रयोग:--सिविट कई एक कामों के लिये एक अच्छी लकड़ी 
है। यह सन्दृक्ों के लिये उत्तम प्रकार की लकड़ी नहीं, क्‍योंकि 
इसका रंग इस काम के लिये अधिक उपयुक्त नहीं। चटगाँव(बंगाल) 
में सिविट नाव बनांने की प्रसिद्ध लकड़ी है ओर मकान बनाने में 
काफ़ी प्रयोग में लाई जाती हैे। दियासलाइयाँ बनाने की भी यह 

अच्छी लकड़ी है | और रक्षात्मक मसाले के साथ हर प्रकार से 
विश्वसनीय सिद्ध हो सकती दे । 

मिलने का स्थानः--सिविद चटगाँव और बर्मा के जंगलों से 
प्राप्त होती है ओर ८ फ़ीद तक की गोलाई के अच्छे लम्बे लट्ट मिल 
ज्ञाते हैं । जानकारी के लिये फ़ारेस्ट यूटिलाइज़शन अफ़सर यंगात 
झोर बर्मा को लिखना चाहिये । 
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दरः--बंगाल में २५ रु० से ३८ रु० प्रतिटन और बर्मा में इससे 

कुछ कम भाव पर यद्द मिल जाती है ( सन्‌ १६३७ ) | 
टेक्‍्टोना ग्रान्डिस ([०८(७०॥४ (79॥0॥5) 

व्यापारिक नांमः--टीक | देखो नामः--सागोन, सागवान, टौकू 
हत्यादि । 

वज़नः--३८ से ४३ पों० प्रति घनफ़ूर ( हवा में सूखने के बाद ) 

लकड़ी की दशाः--कन्ची लकड़ी भुसेली सफ़ेद और पक्की 
हल्की सखुनहरी भूरे रंग की होती हे। बर्मा ओर दक्षिणी भारत 
का सागोन रंग में कुछ हल्का और सीधे रेशॉचाला होता है । 

मध्य प्रदेश और बम्बई की टींक गहरे रंग की और बहुधा 
काले रंग की धघारियाँ लिये होती है । सागोन की लकड़ी चिराई 
के बाद हवा लगने ओर सूखने पर गहरा रंग पकड़ती जाती है । 
इस लकड़ी में एक विशेष प्रकार की गंध होती दे परन्तु कोई 
स्वाद नहीं होता | लकड़ी छूने में चिकनी मालूम होती है, यद्यपि 
रेशे मोटे होते हे । 

सुखाईः--टीक हवा ओर किल्‍न में दोनों प्रकार सरलता से 
सूख जाती है | अच्छे हवादार गोदाम में नियमानुसार खुला चट्टा 
लगा देनां इसको खुखाने का अच्छा ढंग हे | 

मज़बूतीः-पुस्तक के शअ्रंत में दिये हुए नक़शे में सागोन को 
लकड़ी की विशेषताओं को १०० का दजों देते हुए दूसरी लक- 
डियों की उससे तुलना की गई है जिससे पता चल सकता है कि 
कौनसी लकड़ी सागोन की तुलना में कैसी दहे। सागोन को 
इसलिये चुना गया दे कि वह अधिक भारी न होते हुए भी 
मज़बूसी, पायदारी और अपना रूप ज्यों का त्यों थनाये रखने में 
सबसे उत्तम लकड़ी है | 

पायदारीः--सागोन को पक्तो लकड़ी प्राकृतिक रुप से बहुत 
दिनों चलनेवाली सिद्ध हुई हे। अधिक समय तक इस पर दीमक या 
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ओर किसी प्रकार के कौड़े का फोई प्रभाव नहीं होता । फिर भी 
कुकुरमुत्ता ( बद्रंगी ) सागोन पर भी अपना असर डाले बिना 
नहीं रहती, बिशेष रूप से गौली दशा में । देहरादुन के क़श्रिस्तानी 
प्रयोग में टीक के ६ टुकड़े ६ वर्ष के भोतर सब कुकुग्मुत्त से 
खराब हो गये। फिर भी अच्छे प्रकार की टीक सब बातो को देखते 
हुए अधिक टिकाऊ लकड़ी है। कच्चो लकड़ी अवश्य दोमक 
इत्यादि से जल्दी नष्ट हो जाती है। परन्तु रक्तात्मक मसाले से 
इसको रक्ता की ज्ञा सकती हे । 

ओऔज़ारों से अनुकूलताः--सागोन ओज़ारों के बहुत अनुकूल 
झौर हर काम में पक आराम देनेवाली लकड़ी है। इसोलिए 
बढ़ईखाने में यह सर्वप्रिय लकड़ी समभी जाती है। इस पर 
सफ़ाई खूब आती है ओर पालिश भी अच्छा खिलता है | इसको 
प्लाईंडड भी बहुत अच्छी बनती हे ओर बारीक चिरी हुई 
तक्ततियों ((०॥९८१७) का यूरप में सजावटी कामों में अधिक प्रयोग 
है | झय हिन्दुस्तान में भी इनका काफ़ी चलन हो गया है । 

प्रयोग:--टीक बहुत से कामों में लाई जाती है। फ़नींचर के लिये 
यह पक उत्तम लकड़ी है और रेलगाड़ियाँ बनाने के लिये भी यद्द 
विशेष रूप से उत्तम है । जदाज़ों के बनाने के लिये भी यद्द बहुत 
अच्छी लकड़ी समभी जाती है। इसकी सर्वेप्रियता का मुख्य 
कारण यह है कि सांगोन अपना रूप उयाँ का त्यों स्थिर रखतो 
है। बमो और दक्तिणी भारत की टीक मध्य प्रदेश ओर यम्बई 
के सागोन से मज़बूत होती है, यद्यपि खुन्दरता में उससे कम 
दोती हे । 

मिलने का स्थानः--मद्रास, बम्बई, कुग, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, 
यंगाल, बमो ओर कई एक मध्य भारत की रियासतों में टीकऋू 
काफ़ी पेदा दोती है | जानकारी के लिये क्रिसी समोप के 
कन्सवरर को लिखिये । 
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द्रः--टीक की क़ीमत बाज़ार की दशा और माँग के अनु सार 
घटली-बढ़ती रहती है| बल्कि यह समभना चाड़िये कि टीक हो 
के भाव से आप दुसरी लकड़ियों को क़ीमतों का अन्दाज़ा कर 
सकते हैं। साधारणतया अच्छे प्रकार को लकड़ी १२५० रु० से 
१५० रु० प्रति टन बिकती है ( सन १६३७ )। 

टमिनेलिया अजुना (] €॥779]9 87 ]५४॥9 ) 

ब्यापारिक नामः--अज्ु न | देसी नामः--वेला मरुतू (मलाबार) 

वज़नः--४७ से ५० पौं० प्रति घनफ़ुट ( हवा में खूखने के बाद ) 

लकड़ी की दशाः--कच्ची लकड़ी हरके गुलाबी और पकी भूरे 
रंग की होती है जिसमें कुछ गहरे रंग की धारियाँ भी होती हैं । 
लकड़ी में कोई विशेष गंध व स्वाद नहीं दोता। रेशे अनियमित 
घूमे हुए ओर मोटे द्वोते हैं। अज्ञ न मध्यम श्रेणी की भारी और 
सजावटी कामों की लकड़ी है। अच्छी तरह छाँटी हुई लकड़ी 
अलमारियाँ इत्यादि बनाने के लिये बहुत बढ़िया होती है, नहीं तो 
आमतौर पर यद्द एक इमारती लकड़ी है । 

सुखाईः--अज़ु न कुछ कठिनता से सखूखती है और सूखने में 
पंठती और फटती है| इसलिये इसको गोलो दशा में चिरवा- 
कर गोदाम के भीतर खुला चट्टा लगाकर ऊपर से भारी शद्व तीरों 
से दबा देना चाहिये जिससे कि लकड़ी एंट न सके । यह किन 
में भली प्रकार सूखती दे । 

मज़बूती+--अज़ु न खागोन की तुलना में १०-१५ प्रतिशत अधिक 
भारी और ३५ प्रतिशत अधिक कठोर है | चोट सहने में भो यह 
उससे २३५ से ४० प्रतिशत अच्छी है परन्तु दूसरी शक्तियों में यह 
सागोन से २४ प्रतिशत कम हे | 

पायदारीः-- अज्ु न की कन्ची खकड़ी बहुत जल्दी नष्ट हो जाती 
है और विना मसाला दिये हसे काम में न लाना चाहिये। पक्की 
लकड़ी अवश्थ टिकाऊ होती दै | देहरादुन के क़श्निस्तानों प्रयोग 
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में इसके कुछ टुकड़े ७ वर्ष बाद भी अच्छी दशा में पाये गये। 
इसकी पक्की लकड़ी रक्षात्मक मसाले को कम ग्रहण करती दे । 

ओऔज़ारों से अनुकूलताः--ओज़ारों के लिये यह लकड़ी कुछ 
सखझूत है, परन्तु यदि थोड़ी मेहनत सहन कर लो जाय तो इस पर 
अच्छी सफ़ाई झआ सकती है | खरादी चीज़ों के लिये भी यह ठीक 
दे और पालिश भी इस पर खब चढ़ता है| प्लाईंडड के लिये अभो 
इस पर प्रयोग नहों किया गया | परन्तु विचार किया जाता दे कि 
प्लाइंडड को अपेक्षा इसकी बारीक चिरी हुई तरूितियाँ अच्छी 
बन सकेगी । 

प्रयोग:--अभी तक अज्ञु न की लकड़ी को अधिकतर बेल- 
गाड़ियाँ या कृषि-उपकर ण बनाने में प्रयोग किया जाता है। 
फ़र्नीचर के लिये अभी इसको काम में नहीं लाया गया है | इसकी 
अच्छी लकड़ी अवश्य फ़र्नोचर के काम झा सकती हैं | कपड़ा बुनने 
के कारखानों के लिये इसकी ढरकियाँ ( शटल ) भी अच्छे बनंगे | 

मिलने का स्थानः--बिदहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश से अज्भञु न 
काफ़ी मिलती है। दक्षिणी भारत में भी यह पच्छिमी किनारे पर 
पाई जाती है। आ्रप्रतौर पर ७ फ़ीट तक गोलाई के लट्ट मिलते 
हैं । जानकारी के लिये उपरोक्त प्रान्तों से पूछना चाहिये । 

दरः--१ ५-१६ रु० प्रति टन ( सन १६३७ ) 

टरमिने लिया बेले*िका (7 67०॥॥99 0९]९८७) 

व्यापारिक नामः--बहेड़ा | देसी नामः--बहेड़ा, थारी (कुर्ग) 

बज़नः--३७ से ४८ पॉं० प्रति घनफ़्ट (हवा में सूखने के याद) 

लकड़ी को दशा:--यह पीलापन लिये हुए बादामी रंग की 
लकड़ी है | जिसकी कच्ची ओर पक्की लकड़ी में कोई अन्तर नहीं 
होता । लकड़ी में कोई गंध या स्वाद भी नहीं होता । रेशे सीधे 
झौर मोटे दोते हैं।यद् अधिक मज़बूत लकड़ी है, परन्तु बहुत 
दिन नहीं चलती | इस पर जरदी कौड़ों और कुकुर मुत्त (बद्रंगी) 
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का प्रभाव दो जाता है । इसलिये यदि इस लकड़ी को रक्षात्मक 
मसाले द्वारा शोघित कर लिया जांय तो यह अवश्य एक उत्तम 
लकड़ी हो सकती हे । 


खुखाई:--यदह सूखने में आंसान है, परन्तु यदि इसे जल्दी न 
सुखाया जाय तो बद्रंगी ले आती है और खराब होने लगती है । 
इसलिये इसको गीली दशा में चिरवा कर गोदाम में छीदा चद्टा 
लगवाकर जल्‍द खुखा लेना चाहिये | यह किल्‍न में अधिक सरलता 
से सूख्रती हे । 

मज़बूतोः--इस पर देंहरादुन में जो शक्ति सम्बन्धी प्रयोग हुए 
उनसे पता चलता है कि लोग इसे जितनी कमज़ोर लक्कडी समभते 
थे उससे यह कहीं अधिक मज़बूत दे | कदाचित्‌ इसके बारे में 
यह विचार इसलिये हो कि यह कुकुरमुत्त ओर कोड़े से सुरक्षित 
नहीं रहती, नहीं तो यह और कई शक्षियों में सागोन के बराबर है । 

पायदारीः--जैसा कि ऊपर बताया गया है | यदि गीला दशा में 
हो तो बद्देड़े की लकड़ी पर कोड़ ओर कुकुरमुत्त का प्रभाव होने 
लगता है, परन्तु यदि जददी से खुखा सो जाय तो इस दोष से बच 
सकती है । देहरादून के क़ब्रिस्तानी प्रयोग में इसके टुकड़े ४६ बष 
रहे | यह रक्तास्मक मसाले को बड़ी अच्छी तरद्द सोखती है और 
मसाले द्वारा इसकी आयु बढ़ाई जा सकती है । 

झोज़ारों से अनुकूलताः-बहेड़े को लकड़ी चिराई-करटाई में 
सरल है, परन्तु इस पर सफ़ाई कठिनता से आती है। क्योंकि इसके 
रेशे बारीक नहीं दहोते इसलिये इसको प्लाईउड अच्छी बनती है। 

प्रयोग:--जिन जगहों में अच्छी लकड़ियाँ सरलता से प्राप्त नहीं 
होतीं वहाँ बहेड़ा उसम इमारती लकड़ी समभी जाती है | इसके 
तड़ते बहुत साफ़ होते हैं। पेकिग यक्स यनाने के लिये भा यद्द 
ठीक रहती है और रक्षात्मक मसाले के साथ और भी कई 
कामों के लिये अच्छी सिद्ध हो सकती दे | 
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मिलने का स्थानः-बहेड़ा सारे दक्षिणी भारत, मध्य भारत 
और पूर्वों भारत में थोड़ा-थोड़ा हर जगह पाया जाता है। इसके 
लगातार जंगल नहीं होते | इसके लट्ठ काफ़ी बड़े और मोटे होते है । 
मद्रास प्रान्त के पच्छिमो किनारे पर यद्द एक अच्छी व्यापारिक 
लकड़ी समभी जाती है । और उधर के सब बंदरगाहों पर मिलती 
है । जानकारी के लिये वम्बई, मद्रास, आराम, बंगाल और 
उत्तर प्रदेश के कन्‍सवटर आफ़ फ़ारेंस्ट को लिखना चाहिये। 

दूर ;--बम्बई में इसका भाव २५ रु० से ७० रु० प्रति टन तक 
है। आसाम और बंगाल में २० से ४० रु० प्रति टन और यू० पी० 
(उत्तर प्रदेश) में लगभग २५ रु० प्रतिदन तक है (सन्‌ १६३७) । 


टमिनेलिया बायलाटा (6+77॥79]9 ]9]949 ) 


व्यापारिक नामः-चुगलम (सिलवर गप्रेंडड) 
देसी नामः--खुगलम | 

नोट--इस पेड़ को कच्चो लकड़ी को हाइट चुग्लम ओर पक्की 
को सिलवर प्रेउड कहते द ! 

वज़नः--४३ पों० प्रति घनफ़ुट ( हवा में सूखने के बाद ) 

लकड़ी की दशाः--इसकी बाहर को ( कश्चो ) लकड़ी पोलापन 
लिये हुए बादामो रंग को होती है | अधिकतर दट्टां में अन्दर की 
लकड़ी, जो बहुधा अधिक चौड़ी और खुन्द्र गहरे ब्राउन रंग की 
होती दे, भूल से पकोी लकड़ी समभो जाती है। इसको इन्डियन 
सिखघर ग्रेडड कहते है| कुछ लट्टो में यह बिलकुल मालूम नहीं होती। 

इसके रेशे सांधे ओर मोटे होते है | इसमें कोई गंध या स्वाद 
नहीं होता | यह पक बहुत काम आनेयालो मध्यम भ्रणी की लकड़ी 
है । सजावटी चीज़ों के लिये और दूसरी आवश्यकताओं के लिये 
अच्छी लकड़ी दे । 

सुखाईः- यदि धोरे-घोरे ओर नम हवा में खुखाये तो छुगल्लम 
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बिना किसो दोष के भली प्रकार सूखती है। परन्तु इसको बहुत 
ज्यादा खुछा लेने के बाद प्रथोग में लाया जाय | गम और शुष्क 
स्थानों में तो यद सतद्व पर से और सिर्ों से फट जाती है। यही 
दोष सिलवर ग्र उड को फर्नीचर के लिये अनुपयुक्त बना देता है । 
इसको गौल़ा ही चिरवाकर ढके हुए चट्ट के रूप में खुखाना 
चाहिये। घह्कि यह किल्‍न में अधिक सरलता से खुखाई जा 
सकतोी है, क्योंकि किन में आवश्यकतानुसार गर्मी ओर नमी को 
घटा बढ़ा सकते हैं । 

मज़बुतीः-हाइट चुगलम सागोन के समान अ्रपना रूप ज्यों का 
त्यों बनाये रखने में असमथ है, परन्तु दूसरी विशेषताओं में उसके 
यगाबर है ओर किसी शक्ति में यद सागोन को अपेक्षा ४ से १० 
प्रतशत से अधिक अन्तर नहीं रखती। वज़न में यह बिलकुल 
डसके यरावर है।इस विचार से हम कद्द सकते हैं कि चुगलम 
एक अच्छी ओर मज़बूत लकड़ी है । 

पायंदारीः--चुग लम कम टिकाऊ लकड़ी हे। देहरादून के क़त्रि- 
स्तानी प्रयोग में इसके ६ टुकड़े ४६ वष के भोतर दीमक और 
कुकुरमुत्त से नए्ट हो गये | यह रक्तात्मक् मसाले को अच्छी तरद्द 
ग्रहण कर लेती हे । 

ओऔज़ारों से अनुकूलताः--चिराई-कटाई के विचार से चुगलम 
ओज़ारों के अनुकूल है ओर इस पर काम करना सरल है | हाथ 
से या मशीन पर दोनों प्रकार सफ़ाई अच्छी आती है | और पालिश 
भी खूब चढ़ता है | मोमी पालिश इसके लिये ठोक दहै। इसकी प्ताई- 
उड़ तो कुछ अच्छी नहीं धोती, परन्तु बारीक चिरी हुई तड्वितयाँ 
(५४९८॥९८।७) अच्छी बनती हैं। सिलचर ग्रंडड सजावटी कामों के 
लिये यूरप में यहुत प्रयोग की जाती दे । 

प्रयोग:--खिलवर प्र उड़ द्विन्दुस्तान की बहुत सुन्दर लकृष्ठियों 
गें से है ओर यदि सावधानो से खुसाई जाय तो मकानों के अन्द्र 
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सजावटी चीजों के लिये उत्तम लकड़ी है, परन्तु हाइट चुगलम 
सजावटो काम की लकड़ी नहीं, बहिरू इमारती आवश्यकताओं में 
छत ओर फ़श के लिये तरूुतों के रूप में, सन्दुक़ इत्यादि बनाने, 
लारियों की वाडी ( ढाँचे ) बनाने और रेलवे के काम की लकड़ी हैं। 
मिलने का स्थानः--चुगलम अण्डमन के टापुओं से प्राप्त होती 
है। इसके लट्ट॒ अच्छे बड़े नाप के होते हैं। जानकारी के लिये 
चोफ़ फ़ारेस्ट अफ़सर अण्डमन को लिखिये। क्‍ 
द्रः-हाइट चुगलम आमतौर पर ६० रु० प्रति टन चिकती है 
परन्तु जिन लट्ढी में सिलवर ग्रंडड अधिक होगी उसके दाम बढ़ 
जायगे ( सन १६३७ ) 
टमिनेलिया मीरिआझोकारपा ( [6777779[44 79770097[08 ) 
व्यापारिक नामः--होलोक | देखी नामः--पानौसाज हौलोक। 
वज़नः--३६ पों० प्रति घनफुट ( हवा में सूखने के बाद ) 
लकड़ी को दशाः--कश्ची लकड़ी इल्के बादामी रंग को और 
पक्की बादामी रंग की द्वोती है जिसमें कुछ गहरी घारियाँ होती हैं, 
अधिक पुरानी लकड़ी ओर गहरा रंग पक ढ़ लेती है । हसमें कोई 
गंध या स्वाद नहीं दहोता। रेशे सीधे और मोटे होते हैं । यह एक 
मध्यम श्रेणी की भारी और उपयोगी लकड़ी है। जिन टुकड़ों में 
लदरिया रेखाएं हो वह फर्नीचर के काम की अच्छी लकड़ी है। यह 
दो प्रकार की होती हे, सफ़र दोलोक और काली दौलोक, परन्तु 
दोनों लकड़ियों में अन्तर मालूम करने के लिये देहरादन में अभी 
अलग-अलग प्रयोग नहीं किये जा सके | 
सखुखाईः--टमिनेलिया की दूसरी ल्कड़ियों के समान इस झा 
सुखाना भी कठिन नहीं। इसको गीला दी चिरबाकर अच्छे 
दवादार गोदाम में खुले चद्द के रूप में लगां देना चाहिये। 
दहोलोक किन में भी भली प्रकार खुखाई जा सकती है | 
' मज़धतोः-यद्द लकड़ी वज़न में सागोन के बराबर परन्तु 
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मज़बूती और कठोरता में उसके ७५ से ८० प्रतिशत के 
लगभग है | 
पायदारीः--हौलोक अधिक टिकाऊ लकड़ी नहीं है | देहरादून 
के क़त्रिस्तानी प्रयोग में सफ़्द दोलोक के सब टुकड़े ३ वर्ष बाद 
बेकार हो गये; परन्तु काले हौलोक के ६ टुकड़ों में से ४५ तीन चर्ष 
बाद भी ठीक दशा में पाये गये । इससे म।लूम होता दे कि काली 
होलोक सफप़ं.द से कुछ ऋधिक टिकाऊ हैं। ये लकड़ियाँ रक्तात्मक 
मसाले को भली भाँति सोख लेता हैं । 
ओज़ारों से अनुकूलता:--इसकी चिराई-कटाई और इस पर 
काम करना सरल है, यद्यपि बहुत से आराकश इसकी सूखो 
लकड़ी को हाथ से चौोरनां पसन्द नहीं करते | इस पर सफ़ाई भा 
खूब आती है और छेदों को भर लेने के बाद पालिश भी अच्छा 
चढ़ता है । आसाम प्लाइडड मिह्स इनको चाय कौ पेटियाँ के 
लिये, प्लाइंडड बनाने के लिये अधिकतर प्रयोग में लाती है। 
देहरादुन में भी जो प्रयोग किये गये उनसे भी यही सिद्ध हुआ कि 
धौलोक प्लाईडड दनाने को अच्छी लकड़ी हे कदाचित्‌ इसको 
चोफाड़ की हुई लकड़ी से निकाली हुई बारीक तखितियाँ (30८७) 
सजावटी आवश्यकताओं में भी काम आतो हैं । 
प्रयोग:- होलोक स्थानीय अवश्यकताओं में, अधिकतर 
इमारती कामों में तझ़्ते, बग व शहतीरियों के रूप में बहुत 
खच् होती है । क्‍ 
शझासाम प्लाइड ड +एस में चाय के घक्स बनाने के लिए इसकी 
प्लाईंडड भी खफल रहधी है। इसका फ़र्नीचर भी अच्छा बनता 
है। यदि रक्तात्मक मसाला लगा दिया जाय तो रेल के स्लीपरों के 
लिये भी उपयोगी लकड़ी है । 
मिलने का स्थानः--दोलोक मुख्यतः आसाम ही से प्राप्त होती 
है। परन्तु कुछ बंगाल में भी होती हे। इसके क्ष्टु २० फ़ीट लम्बे और 
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८ फ़ीट तक गोल होते हैं | ज्ञानकारी के लिये फ़ारेस्ट यूटिलाइ- 
जेशन अफ़सर झासाम या बंगाल को लिखना चाहिये । 

द्रः--आखाम में लट्ठु ४४ रु० प्रति न और (८ इंची चोरस 
शहती रियाँ १ रु० ६ आ० प्रति घनफ़्ट के हिसांब से बिकतोी है । 

बंगाल में लट्टांी के दाम ४० रु० प्रति टन ओर चिरी हुई लकड़ी 
१०० रू० प्रति टन तक बिकती दे ( सन्‌ (६३७ ) 

टमिन लिया पेनिक्युलेटा ((९॥॥॥9]4 [१89॥00]969 ) 

व्यापारिक नामः-किन्डल | देसी नामः- किन्डल | 
पिलामारूडू ( माश्ाबार ) पूलूचे ( कुग ) 

बज़नः--४८ से ४६ पॉ० प्रति घनफुट ( हवा में सखने के बाद ) 

लकड़ी की दशाः- कच्ची लकड़ी मैले सफ़ेद या हल्के भूरे 
रंग की होती है और पक्की गहरे बादामी रंग को। लकड़ी में कोई 
गंध या स्वाद नहीं होता | रेशे साधे और भध्यम श्रणी के घने 
होते हैं। यह पक अच्छी इमारती लकड़ी हे जो दक्षिणी भारत में 
अति प्रसिद्ध ओर प्रचलित है । यद्यपि उत्तरी भारत में यह विशेष 
प्रचलित नहीं | कारण यह है कि यह लकड़ी कुछ कठिनता से 
सूखने वालो हे जिससे नम जलवायु वाले स्थानों में तो इसको 
खुखाने में सरलता रहती है, परन्तु शुष्क स्थानां में इसमें दोष 
उत्पन्न हो जाते हैं । 

सुखाई:- गरम स्थानों में किन्डल को यदि सावधानों से न 
खुखाया जाय तो वह फदती और चिटकतो है, परन्तु नम जलवायु 
में यह ठीक सूखतो हे। इसको गौला द्वी चिरवाकर गोदाम के 
भीतर चद्टा लगाना आर ढक कर धीरे-धीरे खुखाना चाहिये। 
गम ओर शुष्क स्थानों में यह लकड़ी किल्‍न में अच्छी प्रकार 
सुखाई जा सकती दे । 

मज़बुतीः--किन्डल सागोन से कुछ भारी और १७ से २० प्रति- 
शत अधिक कठोर है। देद्दरादून में इसके शक्ति संबंधी प्रयोगों में 
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मद्रास से आई हुई किन्डल, बम्बई वाली से अच्छी साबित हुई । 
“मद्रास किन्डल” के परीक्षाफज्ष सागोन से ५ से १० प्रतिशत 
5 धक अच्छे थे और वरबई किन्डल के नतीजे सःगोन से १०-१४ 
प्रतिश्त कम थे फिर भी अपने भारापन के विचार से यह एक 
अच्छी और मज़बूत लकड़ी है | 

पायदारी --किन्डल द्वितीय श्रेणी कौ टिक'ऊ लकड़ियां में से 
है। इसके बिना म्साला दिये हुए रेल के रलौपर ४ से १० बष 
तक चले | देहरादुन के क़ब्रिस्तानी प्रयोग में यह ५ वष तक दीमक 
श््यादि से सुरक्षित रही। किन्डल रक्षात्मक मसाले को कम 
सोखती है ( केवल ४ से .५ पों० प्रति घनफुट के लगभग )। 

ओज़ारों से अनुकूछताः--किन्डल को चिराइ-कटाई में अधिक 
कठिनाई नहीं होती परन्तु रशे मोटे होने के कारण इस पर सफ़ाई 
लाने में कुछु मेहनत अवश्य पड़ता हैे। इस पर पालिश भी 
अच्छा चढ़ता है | यह प्लाइडड बनाने के लिये अच्छी नहीं । 

प्रयोग:- भारत के वक्तिण पच्छिमी तट पर किन्डल अ्रच्छी 
हृमारती लकड़ी समभा जाती है ओर लोग इसे *+ श्चिन्तता के 
साथ सागोन के स्थान पर प्रयाग में लाते हैं। रेलगाड़ियाँ और नाव 
बनाने में भी बहुत काम आती हे, परन्तु उत्तरी भारत में इसको 
पक फटनेवाली लकड़ी समभा जाता है जो किसी अंश तक मिथ्या 
है । यदि किन्डल को किसी स्थान के उपयुक्त जलवायु के अनुसार 
सुखाया जाय तो वह फरने से सुरक्षित रह सकती है ओर बहुत 
अच्छी इमारतों लकड़ी सिद्ध हो सकती है। 

मिलने का स्थान:--यह बग्बई और मद्रास के दक्षिण पर छुमी 
प्रान्तों से पर्याप्त मात्रा में मिल सकती है। इसके लट्दु लम्बे 
ओर मोटे होते हैं। जानकारी के लिये चौफ़ कन्सवेटर आफ़ 
फ़ारेस्थ पूना ओर बस्बई या फारेस्ट यूटिलाइज़ेशन अफ्सर 
खीपाक ( मद्रास ) को लिखना चाहिये ! 
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द्रः-ह्सके लट्टबम्वई के फारेस्ट डिपो से ३६ से ५० रु० 
प्रति टन ओर मद्रांस के पच्छिमी फारेस्ट डिपो से २० से ३० २० 
प्रति टन तक मिल सकते हैं ( सन १६३७ ) | 

टमिने लिया टोमेन्टोसा ( 7 ०॥7779]88 [07९0।059 ) 

व्यापारिक नामः--लारेल । देसी नामः-असना सैन, आसन 
मुत्ती ( कुग ), साजर ( मध्य प्रदेश ), करिमारादू ( तामिल ), 
पक्कासाज़ ( बंगाल ) । 

वज़नः--४६ से ६० पौं० प्रति घनफुट ( हवा में सूखने के बाद ) 

लकड़ी की दशाः-कच्ची लकड़ी कुछ बादामी सफेद और पक्की, 
कभी दृस्के भूरे रंग की कभी लालीपन लिये हुए भूरे रंग की दोती 
हे जिसमें गहरे रंग को घारियाँभी होती हैं। लकड़ी में कोई 
स्वाद्‌ या गन्ध नहीं होता । रेशे साधे और कुछ मोर्ट होते हैं। 
यह भारत में हर जगद्द मिलनेवालो लकड़ियों में से है जो देश के 
बहुत से भागों में अत्यन्त प्रसिद्ध है। यह खूब मज़बूत, कठोर 
ओर टिकाऊ रूकड़ी है | ऋपनी गहरे रंग को घारियों के कारण यह 
यहुत खुन्द्र और सजावटी मालूम होती है । यदि इसके सूखने में 
कठिनाई न होती तो यह भारत की पक बहुत ही उत्तम लकड़ी समभी 
जाती | अपनी खुन्द्रता के कारण लारेल संसार भर में प्रसिद्ध है । 

सुखाई:--दुख दै कि लारंल कठिनाई से सूखनेवाली लकड़ी है 
और दविशेषतः मोटे नाप में । गम ओर शुप्क मौसम में सुखाने या 
सुखाने में जददी करने से यह सतह्द पर से फटती और एंठती है । 
इसलिये अच्छा तो यह है कि इसको सम जलवायु बह्कि नम 
मौसम में गीला ६ चिरवा कर सावधानी से गोदाम में चद्टा लगा- 
कर ढक देना चाहिये और धोौरे-घौरे सुखाने का प्रयत्न करना 
चाहिये | इस प्रकार यदि उच्चित सावधानी से काम लिया जाथ 
तो लारेल बिना किसी दोष के भर्ती प्रकार सूल्ततो हे जैसा कि 
देहरादून में प्रयोग किया गया है । 
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किल्‍न में यह बहुत अच्छी तरह सूखतो है और यदि अधिक 
चोड़े तझ़ते भी हों तो कोई दोष उत्पन्न नहीं होता । 
मज़बूतीः--लारेल सागोन से २५ से ३० प्रतिशत भारी और ४० 
से ६० प्रतिशत अधिक कठोर है | दूसरी शक्षियों में यद सागोन 
से » से १० प्रतिशत के क्गभग व म दे | चोट रूहने में यह सागोन 
से बहुत बढ़-चढ़कर हे। तात्पय यह है कि यद्द एक अच्छी 
ओर मज़बूत लकड़ी है । 
पायदारी:--इसकी पक्की लकड़ी बहुत दिन चलनेवालो होती 
दे | भच्छे वातावरण में यह बहुत दिनों ठक दोमक ओर फ.फू दी 
से अपनी रक्षा कर सकता हैं, परन्तु प्रतिकूल अचस्था में अवश्य 
जरदी खराब होने लगता दे। देशहरादुन के क़त्रिस्तानों प्रयोग में 
लारेल के टुकड़ ०७२ वष तक स्थिर १ह्टे और इसके रेलवे सलोपर 
भी बिना किसो मसाले के ४ से ८ व८ तक चले। लारेख दबाव 
द्वारा काफ़ो मसाला सोख रूकता है ७.थात्‌ १७५ पौंड प्रति बर्ग- 
इंच के दबाव पर ८ से ६ पों० प्रति घनफुट तक रक्षात्मक मसाला 
सत्रपा लेती हे । 
अज़ारों से अनुकूलताः-लारेल के साफ़ और सांघे टुकड़ों 
पर तो काम करना कुछ कठिन नहीं, परन्तु बहुत कठोर और आड़े 
रेशोचाली ढुकड़ी पर अदृश्य बहुत मेहनत पड़ता हे और सफ़ाई 
खाने में बहुत कुछ हाथ से रन्दा करने की आवश्यकता होती है, 
परन्तु खराद के लिये यद्द भ्रच्छी लकड़ो है | सफ़ाई के बाद्‌ इस पर 
पालिश अच्छी द्वोती है | यद्द प्ताईडड के लिये उपयक्क लकड़ी नहीं 
है, परन्तु गहरी धघारियांवाले अच्छे रूट्ठां में से चिरी हुई बाराौक 
तर्ितियाँ सजावटी कार्मो के लिये बहुत झुन्द्र द्वोती हैं। इस थात 
में यद्ध लकड़ी सुन्दर से सुन्दर वालनट को तुलना कर सकता दे । 
प्रयोग:-- लारेल लगभग समस्त भारत में गर्ट-निर्माण कार्य के 
लिये बरगे, कड़ी, दस ओर तढ़ते बनाने में काम आतो दे4 यहदद 
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बेलगाड़ियाँ, कृषि उपकरण, खानों में काम आनेवाले खम्भे, रेल- 
गाड़ी के फ़श, ओऔज़ारों के दस्ते, बिजली के केसिंग, रेलवे सक्लोपस 
आदि अनेक अन्य कार्मों में भी बरती जाता है | छोटी हुई घारीदार 
लकड़ी योरुप में कंबिनट बनाने को विशेष सुन्दर लकड़ी समभी 
जाती द्े। ज़ब लकड़ी के टुकड़ जोड़-जोड़कर बनी हुई तरृती 
पर परत (ए०८८७) चिप्काकर लेमिनेटेड बुड दनाई ऊता है 
तो सुन्द्रता में प्रायः अन्य कोई लकड़ी धारोदार लारेल को 
समता नहीं कर सकती | 

मिलने का स्थानः-यह भारत को आम लकड़ियों में से है 
और लगभग देश के प्रत्येक भाग में पाई जाती है। पंजाब, श्रासाम 
ओर सिन्ध के अलावा हर प्रान्त से श्सको काफ़ी रुप्ताई हो 
सकती है और भिन्न-भिन्न स्थानों को लारेंल में भी भिन्नता पाई 
जाठी है। जानकार के लिये किसी सर्माप के कन्‍्सवंग्र आफ़ 
फ़ारेस्ट को लिखिये | बहुत से प्रान्तों में लारंल प्रचुर मात्रा में 
मिल सकतोी है ! कुछ प्रान्तों से यह प्रबन्ध किया गया है कि 
वद्द धारादार चुने हुए सुन्दर लट्ठ व कुन्दे भेजे .। 

द्रः--इस लक्डी की क़रीमत इसको सजावटी विशेषताओं के 
विचार से ४० रु० प्रति _-न से २४० रू० प्रति टन ठक हो रूकतीो 
है। बहुत से ज़िला में अच्छी लारेल की हकड़ ३० से ५० रु० 
प्रति टन तक मल जातो है । क्‍ 

टेट्रामेलिस न्यूडिफ़्लोरा ( / ९(78476]९8 ॥70॥70]9 ) 

व्यापारिक नामः--बेंग | देसी नामः--भेलू ( आज्लाम ), मैना- 
काट ( बंगाल ), पोन्थाम चोनी ( मालावार ), पीरूभारा ( कुर्भ ), 
थिव्पोक ( अरणडमान ) 

वज़नः- २२ पों० प्रति घनफुट ( हवा में सूखने के बाद ) 

लकड़ी को दशा:--यह एक पीले बादामी रंग को लकड़ी है। 
हसकी पक्की और कश्चा लकड़ी में कोई अ्रस्तर नहीं होता | इसमें न 
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तो कोई स्वाद होता है ओर न गंध । रेशे मांदे और घूमे हुए होते 
डे । यह एक बहुत हल्की ओर नम लकड़ी है जी सामान बन्दू 
करने की हल्की पेटियाँ बनाने के लिये बहुत अच्छी दोती है । 

खुखाई:--बेंंग आसानो से सूख जाती है परन्तु इसको जल्‍दी 
ही सुस्ता लेना चाहिये, नहीं तो गीली दशा में यह बद्रंगी और 
धब्बे ले आती है । इसलिये इसको गौला ही चिरवा कर तुरन्त 
बादर हवा में खड़ा कर देना चाहिये जिससे अतिरिक्त नमी निकल 
जय | इसके बाद पूरी सुखाई के लिये गोदाम के अन्द्र छीएदां 
ओर हवादार चटद्दा लगा देना चाहिये | वेंग किहन में भल्ती प्रकार 
सूखती है । क्‍ 

मज़बूताः--यह मज़बूत खकड़ी नहीं दे । इसलिये इसे उन कामों 
में, जिनमें मज़बूती की आवश्यकता होती है, नहीं प्रयोग करना 
चाहिये। बेंग सेमल के समान होती दे परन्तु कठोरता में उससे 
कुछ अधिक होती है। यह कौलों को खूब पकड़ती दे इसलिये 
पेकिंग घबक्सों के लिये बहुत उपयुक्त है । के जप 

पायदारीः--बैंग अधिक टिकाऊ खकड़ी नहीं है। इसे जहूंदों 
कौड़ा और कुकुरमुत्ता लग जाता है, फिर भी अच्छी तरद खुला 
लेने के घाद घरों में प्रयोग करने में कोई भय नहीं। यह रत््तात्मक 
मसाले को भी खूब सोखती है । क्‍ 

ओऔज़ारों से अनुकूलता:-नर्म होने के कारण बेंग ओज़ारों के 
लिये सरल ओर कांम करने में कम मेहनत लेने वाली लकड़ी है.) 
यद्द प्ाईडड बनाने को भी एक अच्छी लकड़ी है जिससे चाय कें 
अच्छे पेकिंग बक्स बनते हैं । आसाम में बेंग इस प्रयोजन के खियें 
यहुत प्रयुक्त दो चुकी है । 

प्रयोग:--पेकिंग बक्सों के अतिरिक्ल बेंग छुतगिरी के हल्कें 
तड़तों और दूसरे घरेलू कार्मों के लिये एक अच्छी लकड़ी है. । 
इस्तसे दियासलाई भी अच्छी बनती है । ह 
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मिलने का स्थानः--बेंग आसाम, बंगाल, मद्रास और अरणड- 
मान की एक आम लकड़ी है परन्तु हल्के कामों की एक अच्छी 
खकड़ी होने के कारण इसकी बहुत माँग रहती है | अण्डमान द्वोपों 
से यद ६०० टन और झासाम से २०० टन प्रतिबष. आती है । 
जानकारी के लिये फ़ारेस्ट यूटिलाइज़शन अफ़सर आसाम, मद्रास 
या चीफ़ फ़ारेस्ट अफ़सर पोट ब्लेयर अरएडमान को लिखना चाहिए । 

दूरः--आसाम में इसके लट्टु ३० रु० प्रतिटन ओर चिरे हुए 
१८ इंचो चौकोर २५ फ़ीट लम्बे बगें १ रु० प्रति घनफ़ुट के भाव से 
बिकते हैं ( सन्‌ १६३७ ) 


ट्रेविया न्‍्यूडिफ़्लोरा (77८७7 7प०४॥075) 


व्यापारिक नांमः--शुटेल | देसी नामः--गटेल पिटाली (बंगाल) 

बज़नः--लगभग २२ पों० प्रति घनफ़ूट (हवा में सूखने के याद) 

लकड़ी की दशाः--यद्द एक हृत्के बादामी रंग की लकड़ी है । 
इसकी कच्योा ओर पक्की लकड़ी में अन्तर नहीं दोता। इस पर 
भहुधा कहीं-कहों भूरे रंग के कुकुरमुत्त के धब्बे पड़े होते हैं। 
कोई विशेष गंध या स्वाद लकड़ी में नहों दोता। यह सौधे और 
भध्यम अंणी के घने रेशोंवाली लकड़ी है। गुटेल एक दल्को पेकिंग 
यक्‍स बनाने की उपयुक्त लकड़ी है । 
. छुखाईः--यद सरलता से सूखनेव।ली लकड़ी है| यदि जल्‍दी न 
छुखाई जाय तो इस पर बद्रंगी और कुकुरमुत्ते का जल्‍दी प्रभाव 
हो जाता है । इसलिए गुटेल को चिराई के बाद जल्दी से किस्म 
द्वारा छुखाने का प्रबन्ध करना अधिक उचित है। किन में यह 
खकड़ी भली प्रकार खुखाई जा सकती है । परन्तु किशन यदि न दो 
तो फिर ऐसा करना चाहिये कि लकड़ी को गर्म ओर शुष्क मौसम 
में कटथाया और चिरवाया जाय और बाहर पक दूसरे के सद्दारे 
खड़ा करके अतिरिक्त नमी को जल्दी से निकल जाने का अवसर 
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व्या जाय | इसके बाद खूब दृवादार गोदाम में छीदा-छोदा चद्ा 
लगाक ९ खुखाना चाहिये ओर हवा के आने-जाने का पूरा पूरा 
प्रबन्ध होना भो. आवश्यक है । 

मज़बूतीः-शुटेल मज़बूत लकड़ी नहीं दे | इसे मज़बूती के 
लिए प्रयोग मे न लाना चाहिये। फिर भी यह सेमल को लकड़ी 
से ठोस है, और अपने क़िस्म की एक बहुत काम की 
लकड़ी है । 

पायदारीः--यह लकड़ी टिकाऊ भो नहीं है। इसमें कुकुरमुत्ता 
और कीड़ा जरदी लग जाता दे। परन्तु रक्तांत्मक मसाले के साथ 
हसकी आयु अवश्य बढ़ाई जा सकती है | क्‍योंकि यह मसाले को 
अच्छी तरह सोखती है । 

ओज़ारों से अचुकूलताः--इसकी चिराई-कटाई और इस पर 
काम करना बहुत सरल है। सफ़ाई भी खूब आती है | प्लाईडड के 
लिये श्रभी शुटेल को काम में नहीं लाया गया है जिसके लिये यद्द 
अवश्य ही ठीक सिद्ध होगी | 

प्रयोग:--यह पेकिंग बक्स और सन्दृक़ बनाते को एक उत्तम 
लकड़ो दे । यदि इस पर कुकुरमुत्ते ओर कीड़े का प्रभाव जल्दी 
न पड़ता होता तो शुटेल का प्रयोग और भी अधिक द्वोता । 

फिर भी लकड़ी को किल्‍न में खुखाने से किसी अंश तक इस 
दोष से बचाया जा सकता है | कई प्रान्तों में इसको दियासलाई 
बनाने में भी सफलतापूर्वक प्रयोग में लाया जा रहा है। भारत 
में इस लकड़ी को किल्न द्वारा खुखाने का चलन जितना बढ़ता 
जायगा उतनी दी इस लकड़ी की माँग भी बढ़ती जायगी। 

मिलने का स्थानः--गुटेल यू० पी० ( उत्तर प्रदेश ) और बंगाल 
से अच्छे बढ़ नाप में प्रचुर मांत्रा में मिल सकती है । उससे कुछ 
कम यम्वई और झासाम से भी मिलती है। जानकारी के लिये 
फ़ारेस्ट यूटिलाइज्ेशन यू० पी० ( उत्तर प्रदेश ), बंगाल और 


9 
आसाम या चीफ़ कन्सवेंटर आंफ़ फ़ारेस्ट, यम्बई को लिखना 
चाहिये । 

द द्रः--यू० पी० ( उत्तर प्रदेश ) से शुटेल के लट्टु लगभग १४ र० 
प्रतिटन और बंगाल से १६ रु० से ४० रू० अ्तिटन लकड़ी कौ 
दशा के अनुसार मिल सकते हैं। बम्बई से ५० रु० प्रतिटन के 
हिसाब से मेगाये जा सकते हैं। ( सन १६४३७ ) 


वेटीरिया हन्डिका (४३/९772 ॥002 ) 


व्यापारिक नामः--बेलापाइनी । देसी नाम:--धूपा बैल्था पाइनो 
( कुग ) इसको कर्भा-कभी “मालावार हाइट पाइन” भी कहते हैं। 

वज़नः--र६ पौं० प्रति घनफ़ुट ( हवा में सूखने के बाद ) 

लकड़ी की दशाः--कच्ची लकड़ी दृल्के बादाप्री ओर पक्को कुछ 
पीलापन लिये हुए बादांमी रंग की होती द्वे। सूखने पर इसका 
रंग शुलाबोपन लिये हुए भूरा हो जाता दे । लकड़ी में कोई गंध 
या स्वाद नहीं होता, रेशे मध्यम भ्रणी के घने और घूमे हुए होते 
हैं। बेलापाइनी एक अच्छे प्रकार की हटकी लकड़ी हे जो कई एक 
कामों में प्रयोग की जाती दे । 

सुखाईः--यद भली प्रकार सूखती है, यद्यपि गौली दशा में 
बद्रंगी ओर कोड़ों का प्रभाव इस पर जढदी हो जाता है | परन्तु 
: सावधानी से खुखा लेने पर यह अपनी दशा ठीक रख सकती है। 
. पहले बताई गई दो लकड़ियों के समान इसे भी गीला चिरवाने 
, के बाद कुछ दिनों तक बाद्दर हवा में खड़ा कर देना चाहिये 
जिससे कि लकड़ी की बाहरी सतह से शअतिरिक्नल नमी निकल 
, ज्ञाय | इसके वाद गोदाम के अन्द्र खूब फैला हुआ चटद्दा लगाना 
. चाहिये जिससे हवा अच्छी तरद्द आ जा सके । बेलापाइनी किल्न 
| अर अच्छी तरद्द सूखती हे । 
मज़बूतीः--अपने वज़न के बिचार से बेलापाइनी अच्छी मज़बूत 
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खकड़ी है। यह सागोन से १५ प्रतिशत के लगभग हल्की और 
लखक में उसके घराबर है । दूसरी शक्तियों में यद्द सागोन से कम 
है, विशेषतया सझूती में उससे ४० प्रतिशत कम है । 
. पायदारोः*--बेलापाइनी श्रधिक पायदार लकड़ी नहीं हे इसलिये 
घाहरी प्रयोग में कुकुरमुत्ते ओर दीमक से बचाव के लिये इस पर 
रक्षात्मक मसांलां लगा देना चाहिये। देहरादून के क़बत्रिस्तानी 
प्रयोग में बिना रक्तात्मक मसाले के यह केवल दो वर्ष तक चली । 
इसकी पक्की लकड़ी भलो प्रकार मसाला नहीं सोखतोी और दबाव 
द्वारा भी अन्दर तक मसाला नहीं पहुंचता । 
आज़ारों से अनुकूलताः- काम करने के विचार से बेलापाइनी 
पक अच्छी लकड़ी हे । इसकी चिराई सरल है ओर इस पर 
सफ़ाई भी अच्छी आती हे। परन्तु रेशों के घुमाव के कारण 
थोड़ा दाथ से काम करने की आवश्यकता है । इस पर पालिश 
अच्छी चढ़ती है | इसको प्लाई-उड भी अच्छी बनती दे | दत्तिणी 
भारत के एक निपुण प्लाइ-उड के व्यापारी के कथनानुसार 
इसको प्ताई-उड इटली की प्रसिद्ध लकड़ी “गेबून” की प्लाई-उड से 
'मिलती-छुलती है । 
 ग्रयोगः--बेक्षापाइनी दक्षिणी भारत में पच्छिमों तट के साथ- 
साथ काफ़ी प्रसिद्ध है जहाँ यद्द चाय के बकसों, पेटियों और मकानों 
में भीतरी कामों में प्रयोग की जाती दै ओर तडुतों इत्यादि के लिये 
भी यह प्रसिद्ध है।यह जहाज्ञों द्वारा बम्घई और करांची ( जो 
-झथ पाकिस्तान में है ) भेजी जाती है जहाँ यह “मालाबार हाइट 
पाइन'” के नाम से विज्ञायतोी पाहइन ओर “डील़-उड” के स्थान 
पर खरीदी जाती दे। यद दियासलाई के काम को भी अच्छी 
लकड़ी है। 
मिलने का स्थानः--बेक्षापाइनी मद्रास के दक्षिएं-पश्चिम कुर्ग 
ओर दृवनकोर में बहुतायत से पाई जाती है और अच्छे मोदे नाप 
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के लम्बे लट्टी के रूप में मिलती है । जानकारी के लिये फ़ारेस्ट 
यूटिलाईज़शन अफ़सर मद्रास या चीफ़ फ़ारेस्थ अफ़सर कुग 
को लिखिये । 

द्रः-प्रद्वास और कुग में २६ से ३१ रु० प्रति टन तक मिलता 
है ( सन्‌ १६३७ )। द 


ज्ञाइलिया ज्ञाइलोकारपा (:४॥० 5५]0९७799 ) 


व्यापारिक नामः--इरूल । देसी नामः-- ररूल, खुरया सौ० पी० 
( मध्यप्रदेश ) ओर बिहार । 

चज़नः--५२ से ५६ पों० प्रति घनफ़्ट । (हवा में सूखने के बाद) 

लकड़ी की दशाः--कच्ची लकड़ी सुखी लिये हुए सफ़ेद रंग की 
और कम चोड़ी होता है । पक्की लकड़ी का रंग भूरा होता है जो 
हवा लगने पर और गहरी हो जाता है। लकड़ी में कोई बिशेष गंध 
और स्वाद नहीं होता | रेशे महीन बनावट के और कह्दीं-कह्दीं घुमे 
हुए होते हैं।इरूल पक उत्तम प्रकार की वज़्नी और कठोर 
लकड़ी हे । 

सुखाई;:--यह कठिनाई से सूखने वाली लकड़ी है और सूखने 
में सतह पर से चिटकने ओर एंटने लगती है इसलिये इसको धौरे- 
धीरे सावधानी के साथ खुखाना चाहिये। जिसका उचित ढंग 
यद हे कि इरूल के पेड़ को बरसात के अंत में गिरवा कर तुरंत 
ही लट्टों को चिरवा लिया ज्ञाय और लकड़ी को गोदाम के अन्दर 
ढककर चट्टा लगाना चाहिये ताकि धूप और गर्म और झुष्क 
हवाओं से रक्षित रह सके | इरूल को गरम व शुष्क मौसम में न 
चिरवाना चाहिये बल्कि लट्टी को पानी के अन्दर या कट्दीं दककर 
अनुकूल मौसम की आशा में रोक रखना चाहिये। यह लकड़ी 
किल्‍न में भी थोड़ टेम्परेचर पर सरलता से खुखाई जा सकतो है | 

मज़बूतीः--इरूल बहुत कढोर और मज़बूत खकड़ी है। यह 
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सागोन से लगभग दुसुनी कठोर ओर फटने में उससे डयोढ़ी शक्ति 
चाहती है | दूसरी शक्तियों में यदद सागोन से कुछ द्वी बढ़ी हुई है, 
जब कि वज़न में उससे २५ प्रतिशत अधिक है । 
पायदारीः--इरूल अधिक समय चलनेवाली लकड़ी है | इसके 
बिना मसाला दिये हुए रेलवे सलीपर ८ से १० वष तक चलते हैं । 
देहरादून के क़ब्रिस्तानी प्रयोग में इसके ६ टुकड़े ४ वष बाद भी 
बहुत श्रच्छी दशा में पाये गये | इसकी कच्ची लकड़ी सरलता से 
मसाले को ग्रहण करती है, परन्तु पक्की बहुत कठोर दे और केवल 
पक से दो पों० प्रति घनफ़ूट के हिसाब से मसाला सोखती दे । 
ओज़ारों से अनुकूलताः--कठोर होने के कारण इरूल चिराई- 
कटाई में कठिन है परन्तु थोड़ी मेहनत सदन की जाय तो इस पर 
अच्छी सफ़ाई आती है। इसके पुराने पेड़ बीच से कुछ खराब 
निकलते हैं ओर घूखते समय लकड़ी बहुधा उसी स्थान से खराब 
दोती है इसलिये यह उचित है कि चिराई के समय लट्टां को उस 
खराब हिस्से से बचा कर निकाला जाय। इरूल के कोई-कोई लट्टे 
यहुत सुन्दर रेशों वाले निकल आते हैं और सजावटी कार्मों के 
लिये अच्छे दोते हैं । 
प्रयोग:--दक्षिणी भारत में इरूल बहुत प्रसिद्ध लकड़ी है | यह 
बहुधा रेलवे स्लोपरों, भारी इमारती कामों, पुश्तों, रेलगाड़ियों के 
फ़श और ऐसे ही भारी कार्मों में लगाई जाती है। सावधानी से छुखा 
लेने पर इरूल एक अच्छी मज़बूत व पायदार खफड़ी सिद्ध होती 
है। बम्बई में इसको रक्तात्मक मसाला लगाकर सड़क पर इटों के 
स्थान पर लगाया गया और यह इस काम के लिये सफल रही। 
मिलमे का स्थानः--यह लकड़ी मद्रास, बम्बई ओर कुर्ग के 
प्रांतों में बहुतायत से पेदा होती है ओर यह सी० पी० ( मध्य 
प्रदेश ) और उड़ीसा के जंगलों में भी पाई जाती है जो दक्षिणी 
भारत के इरूल से घटिया समभी जाती है। जानकारी के लिये 
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चौफ़ कन्सवंटर श्राफ़ फ़ारेस्ट मद्रास, बस्बई और सौ० पौ० 
( प्रध्यप्रदेश ) या कन्सवेंटर आफ़ फ़ारेस्ट उड़ौसा व चीफ़ फ़ारेस्ट 
अफ़सर, कुग को लिखना चाहिये । 

द्रः--मद्रास में २५ से ३४ ₹० प्रति टन, बम्बई में ३९ से ५० रु० 
प्रति टन, सौ० पी० (मध्यप्रदेश ) में ५० से ५५ रु० और उड़ीसा 
में ३० से ४० रु० प्रति टन के भाव पर प्राप्त हो सकती है । ( सन्‌ 
१६३७ ) 


खुदा अध्याय 
विभिन्न कार्यों के लिये उपयुक्त लकड़ियाँ 


भारतवष के हरेभरे जंगलों में ७,००० से अधिक प्रकार के पेड 
पाये जाते हैं । इसका यह अर्थ द्वे कि विभिन्न कामों के लिये उपयुक्त 
लकड़ियों को चुनने के लिये बड़ा चेत्र है। गत वर्षों में काम और 
लकड़ी के शुणणों का घिचार किये बिना किसी भी लकड़ी को काम 
में ले लिया जाता था, जो उस प्रदेश में पेदा होती थी और 
सरलता से मिल जाया कर ती थी, क्योंकि लोगों को उन लकड़ि या 
के बारे में कोई जानकारी और उनसे कोई सम्बन्ध न होता था 
जो देश के दूसरे भागों में पेदा होती थीं चाहे वे उनकी अपनी 
लकड़ियों से अच्छी ही क्यो न हो | 

किसी काम के लिये ठीक लकड़ी ढू ढने के लिये यह आवश्यक 
है कक पहले तो हम यह जान कि उस काम में प्रयोग करने के 
लिये लकड़ी में कया विशेषता ड्ोनी चाहिये, फिर इस बांत के 
जानने की आवश्यकता है कि वे विशेषताएं किन लकड़ियों में दो 
सकती हे ओर इन बातों का अनुभव सरत्ता से नहीं किया जा 
सकता | लकड़ी को विशेषताएं मालूम करने के लिए हमें उसको 
शक्ति, खूखने को दशा, टिकाऊपन और ओज़ारों से अनुकूलता 
आदि का ठोक शान अवश्य प्राप्त कर लेना चांहिये। ये चीजे 
कगातार वैज्ञानिक खोज ओर कायरुप से लकड़ी का प्रयोग 
आर यहुत कुछ जाँय-परताल इत्यादि चाहती हैं। इसी प्रयोजन 
से फ़ारेस्ट रिससे इंस्टीट्यूट देदरादुन की यूटिलाइज़ेशन श्रांच 
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स्थापित की गई है जिसमें पिछले २५ वर्षों से इन खोज्ञों को फाये- 
रूप देने के लिये बहुत से काम किये जा रहे हैं। इन जानकारियों 
में प्रतिदिन बृद्धि होती जा रहा है, फिर भी हिन्हुस्तान में पेदा 
दोने वालो लकड़ियों की संख्या इतनी अधिक है कि जददी ठीक 
परिणाम निकाल लेना कठिन काम दे। ऐसे प्रयोगों के लिये 
लगातार प्रयत्नों की आवश्यकता है । 

फिर भी अब तक जो जानकारी प्राप्त की जा सकी है, उसके 
झसुसार अब पुस्तक के शेष भाग में विभिन्न कार्मो के लिये डप- 
थुक्तक लक ड़ियों का वर्णन किया जाता है जो लकड़ी के व्यवसाय 
के लिये अवश्य लाभदायक सिद्ध होगा । 


( १ ) हवाई जहाज़ों के लिय लकड़ियाँ 


हवाई जहाज़ के काम में लकड़ियों के प्रयोग के लिये कठोर 
नियम हैं | अभी तक केवल एक ही लकड़ी “सिटका स्प्रूस” हस 
काम के लिये उपयुक्त समभी गई दे जो भारतबष में नहीं पेदा होती। 
फ़ारेस्ट रिसर्च इन्स्टीस्य 2 में वर्षों से प्रयत्न किये जा रहे हैं कि हवाई 
जहाज़ के लिये कोई हिन्दुस्तानी लकड़ी हू ढ़ी जाय | बहुत खोज 
करने के बाद यह मालूम हुआ है कि भारतवर्ष में पेदा होने बाली 
'कोई-कोई “स्प्रस” और “फ़र” की लकड़ी इस काम के लिये उपयुक्त 
'शहेगो परन्तु अब यह प्रश्न है कि इस प्रकार के “स्पूस” और 
“पुर” की लकड़ियाँ भारतवर्ष में कट्ाँ-कद्दों पाई जाती हैं 
ओर उसमें भी लकड़ी को छाँटने के क्या उपाय द्वोने चाहियें। 
जैसे लकड़ी के रेशों की बनावट, सालाना बढ़ोतरी के चिह्न और 
आयु इत्यादि अभी विवादभ्रस्त है । इन समस्याओं के हल हो जाने 
के बाद यद्द आशा की जा सकती है कि अत में हवाई जद्दाज़ बनाने 
बाले अफ़सर इस बात पर सहमत हो जायेंगे कि ये दोनों लक- 
गैड़यां विशेष ब्योरे के साथ दृथाई जहाज़ के उद्योगधन्धों के लिये 
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उपयुक्क हैं। दूसरी लकड़ियाँ जिन पर विचार किया जा रहा दे ये 
है;:--बोन सम, चम्पक, पोलिएलथिया । दवाई जहाज़ के पंखां के 
लिये अण्ड मन पडाक एक उत्तम लकड़ी मानी जा चुकी है । बाकली, 
धामन ओर लारेल हवाई जहाज़ के पीछे के ढाँचे ( फ़ेम ) के लिये 
अच्छी लकड़ियाँ हैं । 


(२) कृषि उपकरण 


खेतीबाड़ी के ओज़ारों के आधीन बहुत चीज़ें आती हैं । परन्तु 
विशेषरुप से उदाहरणतया हल, दन्दानेदार सिरावन और मैड़ा 
आदि हैं। इन चीज़ों के लिये बहुत कठोर ओर मज़बूत लकड़ी 
को आवश्यकता होती है | बबूल, एक्सिल उड, राजबखे, साटिन- 
डड, जामुन, शीशम, धामन, तेंदू सांदन, मेखुआ, कुसुम, साल, 
इरूल ओर बेर इत्यादि कठोर लकड़ियाँ खेतीबाड़ी को हर प्रकार 
को अवश्यकताओं को पूरा करती हे । 


( ३) कुल्हाड़ी ओर दूसरे ओज़ारों के दस्ते 


इस अशभिप्राय के लिये उन लकड़ियां की आवश्यकता होती है 
जो फठोर होने के अतिरिक्ल चोट सहने में भी विश्वसनीय हों । 
देश” झोर 'दिकरी' इस काम की दो उत्तम लकड़ियाँ हैं। हन 
खकड़ियों के बने हुए ओज़ारों के दस्ते प्रति व प्रचुर माजत्रा में 
बिलायत से हिन्दुस्तान में मंगाये जाते हे जो काफ़ी महंगे पड़ते हैं । 
देशरावृन में ओऔज़ारों के दस्तों के लिये जो शक्ति सम्बन्धी प्रयोग 
देसी खकड़ियों पर किये गये उनसे सिद्ध हुआ कि नीचे लिखी हुई 
सकड़ियाँ 'पेश' और 'हिकरी' की तुलना कर सकती हैं। .* 
_ यौन, एक्सिल उ&, घामन, चूई ओर कुसुम इनमें से योन और 
पक्सिल डउड अधिक उत्तम हैं। भारतवष के रेलवे विभाग ने 
इनको ओऔज़ारों के दस्तों के किये उत्तम लकड़ियों की सूची में 


[ २२० ] 


रख लिया है । “छुन्दरो” भी इस काम के लिये एक अच्छी लकड़ी 
है परन्तु अधिक भारी दे ओर यदि नियमानुसार न खछुखाई गई हो 
तो सतह पर से बारीक-बारीक फटने लगती है। इनके अतिरिक्त 
औझोर देसी लकड़ियाँ, जो दस्तों के लिये कुछ अच्छी दो सकती 
है, ये हैं:-- 
यबूल, कच, लेडी, सांद्‌ न, पिग, बुलेट-उड, साल, करधाई इत्यादि। 

करधाई एक बहुत मज़बूत लकड़ी है परन्तु यह बड़े नाप में 
नहीं मिल्तती | बढ़ई के काम के छोटे ओज़ारों के लिये ये लकड़ियाँ 
अधिक उपयुक्त हैं।-- 

बोक्स उड, बच, शीशम, रोज़ उड, गमारी और सांदन इत्यादि । 
दस्तों पर चिकनाहट ओर सफ़ाई के विचार से इनको बना लेने के 
बाद अलसी के तेल या मोम में डुबा लेना चाहिये । इससे लकड़ी 
में कुछ अधिक मज़बूती आ जाती है ओर उसमें ऋतु-परिवबतन 
का सामना करने को शक्ति भी बढ़ जाती दे । 

(४ ) लकड़ी को मोड़कर बनी हुई चीज़ 

खेल के सामान जेसे “हाको स्टिक” या “टेनिस रेकिट” के 
अतिरिक्त भारतवष में लकड़ी को भाप द्वारा मोढ़ कर बनाई जाने 
वाली घांज़ों की राति बहुत कम दै। मतबरी और सेल्टिस 
झास्ट्रेलिस दो प्रकार को लकड़ियाँ अधिकतर उत्तरी भारत के 
खेलकूद का सामान बनाने वाले कारखानों द्वारा मोड़ कर बनाई 
जाने वालो चीज़ों के लिये प्रयोग में लाई जाती हैं। कभी-कभी 
शीशम की लकड़ी भी इस काम में लाई जाती है | यद्द तीनों भाप 
द्वारा भोड़ी जाने वाली उत्तम लकड़ियाँ है । 

इनके अतिरिक्त और लक ड़ियाँ भी भाप द्वारा मोड़ी जा सकती 
हैं जैसे कि रोज़डड गमारी, लेडी, मेंगो ( आम ), बीज्ञासाल, 
तुम, भींगन ओर सिरस इत्यादि । 
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(५ ) नाव तथा पोत-निर्माण 


नदियों के रास्ते ओर समुद्गतरद पर व्यापार अधिकतर लकड़ां 
की देसी ढंग की बनी हुई नावों द्वारा होता है । नाव ओर जद्दाज़ 
बनाने के खिये बहुत पायदार, मज़बूत. लचकदार ओर हर प्रकार 
से दोष रहित लकड़ी दोनी चाहिये, नदीं तो पानी की लहरों से 
वह यहुत जल्दी नष्ट हो जाती हैं। इन्हीं कारणों से सागोन को 
इस काम की उत्तम लकड़ी समझा गया है, क्योंकि सागोन बहुत 
ही कम घटने और बढ़ने वालो लकड़ी है | ब्मा की सबसे अच्छी 
सागोन 'एडमिरेलटी टीक' है जो कि जहाज़ बनाने और दूसरी 
सामुद्रिक आवश्यकताओं के लिये ब्रिटेन को भेजी जाता है । 

बिलायती “ओक' भो जद्ाज़ बनाने के काम को अच्छी लकड़ी 
है। परम्तु इसमें एक प्रकार का तेज़ाब ( टेनिक एसिड ) पाया 
जाता द्वे जो लोहे को खा जाता हे। सागोन भी कुछ अंश तक 
लोदे को खाती है जिसके कारण अब लोहे बाले भाग जस्ते कौ 
कलई करके बनाये जाने क्गे हैं जिन पर तेज्ञाब बहुत कम असर 
करता है । 

नीच दी हुई लकड़ि या भारत की नाव बनाने की उत्तम लकड़ि यों 
में से हैं।-- 

( भ ) नावों के ढाँचे (फ्म ) के लिये:-- 


एके शिया अरेबिका-- जो उत्तरी और पच्छिमी भारत में 
नाथ के लगभग प्रत्येक भाग के 
न द लिये उपयुक्न समभी जातो हे । 
पके शिया केटेशखू-- नाथ के तले भोर बेठने के हिस्सों 
के लिये । 
आरदोंकारपस दिरूटा-- दृछ्धिणी भारत में नाव बनाने की 
क्‍ एक उत्तम लकड़ी है| 
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कैलोफ़िलम इनोफ़िलम-- दक्षिणी भारत में नाव बनाने कौ 
एक प्रचलित लकड़ो है । 

डलवर्जिया लेटिफ़ोलिया-- नाव के ज्ुकीले भाग घनाने के 
लिये एक मज़बूत लकड़ी है । 

डलवर्जिया सिसू-- नाथ के ढॉच ओर नुकीले भागों 
के लिये उत्तम लकड़ी है । 

डिपटेरोकारपस टर्विनेट्स-- चटगाँव और बम में नाव बनाने 
की प्रसिद्ध लकड़ी है । 


हेरिटाइरा माइनर-- पूर्वी भारत में नाव बनाने को 
प्रसिद्ध लकड़ी है । 
होपिया की ककड़ियाँ-- ये अधिक मज़बूत और टिकाऊ 


लक डियाँ हैं। हो पिया पावि फ़लोरा 
टराचइनकोर में नाव बनाने की 
लोकप्रिय लकड़ा है । 

लेजस्ट्रीमिया लेन्लियोलाट7--दक्तिणी भारत में नाव बनांने की 
मुख्य लकड़ी हे । 

मैन्जीफ़ोरा इन्डिका--. नाव की दावारों के तड़तों के 
लिये अच्छी लकड़ी हे। 

टेरोकारपस डलवरजिशलॉइडीज़--नाव बनाने के लिये मज़बूत 

खकड़ी है | 

शोरिया की लकड़ियाँ--. ये नाव बनाने को मज़बूत और 
टिकाऊ लकड़ियाँ हैं । 

थेसपेसिया पोपुलनिया-- नाव के जुकौले भागों ओर अन्दर 
को पश्टियाों के लिये अच्छी 
खकड़ी दे | 

ज़ाइलिया की लकडियाँ-- नाथ के निचले भागों के लिये 
अच्छी लकांड़याँ हैं। 





[ *२३ | 
( ख ) नाव के मस्तूल या स्तृन 


नोटः--इसके लिये सोधी, मज़बूत, लखकदार ओर लम्बी खकड़ी 
की आवश्यकता होती है । 


कैलोफ़िलम टोमेन्टोसम-- दक्षिणी भारत में नाव के मस्तूल 
के लिये काम में लाई जातो है । 
कैलोफ़िलम इनोफ़िलम-- यद्द मस्तूल्न के लिये अच्छी 
लकड़ी है । 
सीडरस देवद्‌। रा-- स काम के लिये केवल उत्तरी 
भारत में इस्तेमाल होती हे । 
कैजुआरिना इक्षिज़ेटीफ़ालिया--बम्बई के आसपास नाव के 
मस्तूल बनाने में काम आती है। 
लेजस्टीमिया लेन्सियोल।टा-दच्षिणी भारत में पच्छिमी घाट 
पर मस्तूल के काम की प्रसिद्ध 
लकड़ी दे | 


( ग ) पतवार और चप्पू 


नोटः--इस काम के लिये सीधे रेशों वाली मज़बूत, दृतकी और 
लचकदार लकड़ी फी आवश्यकता है। नीचे दी हुई लक- 
ड्ियाँ इस काम के लिये ठीक हैं... 
कैजुआरिना इक्तिजटी फ़ोलिया--अपनी पेदाबार की जगहों में 
इस काम में आती है । 
. सौडरस देवदारा-- चप्पूओं के लिये अच्छी हटको 
लकड़ी दे। 
' डिप्ट्रेरोकाशपस की लफड़ियाँ-ये भी चप्पूओं फे लिये अच्छी 
 हटकी लकड़ियाँ हैं । 
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फ़ेग्ज़िनस फ़्लोरिबन्डा-- पच्छिमी देशों की चप्पूओं की 


लकड़ी हैं । 

ग्रेविया की लकाड़याँ--.. सेनाविभाग में चप्पूओं के लिये 
मज़बूत व उत्तम लकड़ियाँ मानो 
गई हैं । 

लेज़स्ट्रोमिया पार्विफ़्लोरा--चप्पूओं की अच्छी लकड़ी है। 

पाइनस की लकड़िया-- हल्के चप्पूओं के लिये ठौक हैं 
ज्ञिनले अधिक भारी काम न 
लिया ज्ञाय | 


( घ ) ल्टों के बेड़े इत्यादि 


इस काम के लिये सबसे अच्छी लकड़ी बालसा ( ओकरोमा ) 
है ज्ञो अमेरिका के जंगलों की एक बहुत हल्की लकड़ी है | इसका 
वज़न केवल ८-१० पॉं० प्रति घनफ़ुट द्वोता है परन्तु यह कम 
मिलती है और इसके स्थान पर अण्डमान की एक लकड़ी बकोटा 
( एराडोसपरमम मेलासेन्स ) इसकी अच्छी बदल हो सकती दे । 
यद्यपि यद्द बालसा के समान दृदकी नहीं द्ोती फिर भी यह बहुत 
हल्की त्कड़ियों में से हे और विशेषता यद्द है कि यह बालसा के 
समान एकद्म पानी को नहों सोख लेती । 


(ड ) डोंगे या लकड़ी में खोदी हुई छोटी नावें 


निम्नलिखित लकड़ियाँ हिन्दुस्तान के विभिन्न भागों में इस 
काम में लाई जाती हैंः-- 
यास्वेक्स मालाबारीकम-- इसके डॉगे उसी बक्क ठीक रह 
.. सकते हैं जब कि उससे काम न 
लिया जाय तो उन्हें पानो में दया 
हुआ रखा जाय । 
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डुआयबंगा सोनिरेटिश्रॉयडीज़, मिलाइना आरबो रिया, में जीफ़रा 
इण्डिका, टेट्रामेलिस न्युडीफ़्तोरा और टीविया न्यूडौफ़्लोरा 
( खारे पानी में इनके डोगे पायदार रहते हें ) | 


(६ ) कपड़ा बुनने के बाबिन 


बहुत सी देखी लक डियों बाबिन बनाने के लिये ज्ाँची जा चुकी 
हैं जिनको कि “बच” ओर “बीच” को बिलायतो लकड़ियों के 
स्थान पर प्रयोग में ला सक। परन्तु केवज्ष एक लकड़ी हल्दू 
( अडाइना कार्डि फ़रोलिया ) इस काम में उपयोग सिद्ध हुई है । 
यह यद्यपि “बीच” के बराबर अच्छी नहीं है परन्तु भली प्रकार 
सुखा लेने पर विभिन्न प्रकार के बाबिनों के लिये ठीक लकड़ी है । 
हरदू के अतिरिक्क ओर भो कई एक लकड्डियाँ बाबिनों के लिये 
प्रयोग मे लाई जा रही हैं । “कैम” ( मिद्रागाइना पार्विफ़ोलिया ) 
आओऔर “केवड” ( सोनेरेशिया एपेटाला ) इत्यादि अमृतसर में 
हाथ की बनी हुई रीलों इत्यादि के लिये “पियर उड़” का प्रयोग 
किया जाता है । इनके अतिरिक्त ओर लकड़ियाँ जो बाबिनों के 
लिये ठीक समभी गई हैं ये हैंः-- 

दुधी ( राइटिया टिक्टोरिया और राइटिया टोमेन्टोखा ), हम 
(सैकोपिटेलम टोमेन्टोसम), कूरा (होलरहिना एंटी डाइसेन्टेरिका), 
भींगन ( लेनिया ग्रन्डिस ), मलबरी ( मोौरस एदबा और मोरस 
इन्डिका ), कदम ( पन्थोसिफ़ेलस कदम्बा ), गमारी ( मिलाइना 
आरबोरिया ), चिकरासी ( चुकरासिया टेबूलेरिस ), साटिन उड्ध 
(क्लोरोग्ज़िलन स्थिटिनिया), बनाती (लोफ़ोपिटेलम बाइटिएनम), 
इशिडियन पॉपलर ( पापुलस यूफ़ेटिका ), सलाई ( बासवेलिया 
खसराटा ), अमृरा को लकड़ियाँ, ज़न्धोग्ज़ाइलम को लकड़ियों, 
मैलोटस फ़िलिपाइनेनसिस, प्रोरिन्डा टिक्टोरिया गारडीनिया 
लूखि्टा, और पोंगेमिया ग्लेग्रा, इत्यादि । बाबिन बनातें समय-इस 
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बात का ध्यान रखना चाहिये कि जो लकड़ियाँ क्रीमती हैं उनके 
पतले डंडों में से बाबिन निकाल लौ जायें ओर मोटे तने घड़े नाप 
की चीज़ों में काम आ जाये अथात्‌ मोटी लकड़ी में से लाबिन न 
बनाई जायें जब कि वे पतली लकड़ी में से बनाई जा सकती हों । 
यद्द लकड़ी का सडुपयोग होगा और यहा तरीक़ा विलायत में काम 
में लाया जाता है। इसके अतिरिक्त ढू ढ़ने से बाबिनों के लायक़ 
उम्दा लकड़ी किसो-किसी उन छोटे अनजान और अप्रसिद्ध 
पेड़ों से भी मिल जाती है जिन्हें लकड़ी की हेसियत से कोई विशेष 
महत्त्व प्राप्त नहीं होता और जो साधारण पौधों के झुप में 
उगते हैं । 


(७) जूतों के फ़में और एड़ियाँ 


जूतों के लिये लकड़ी के फ़र्मों की हिन्दुस्तान में बहुत आवश्य- 
कता होती है ओर ( विशेष रूप से ज़नाने जूतों में ) एड़ियाँ भी 
लकड़ी ही को लगाई जाने लगी हैं । 

जूतों के फर्मों के लिये बहुत मज़बूत लकड़ी, अधिक कठोर 
ओर भट से ट्टनेवाली भी न होनी चाहिए जिससे कि वह कोौखों 
के बारबार ठोकने ओर निकालने को सहन कर सके | इस घिचार 
से यहुत कम लकड़ियाँ ऐसी हैं जिनमें ये विशेषताएँ होँ। फिर 
भी उत्तरी भारत में इस काम के लिये शौशम ( डलबर्जिया लिसखू ) 
को बहुत पसन्द किया जाता है | इसके अतिरिक्क भींगन ( लेनिया- 
ग्रेन्डिस), जामुन (यूजिनिया गाडिनरी), बेर (ज़िज़ीफ़ल ज़ुज्ुबा), 
(पोलिएलथिया सौरासाहडीज़), कैम (मिट्रागाहना पार्विफ़ोलिया), 
गमारी (मिल्लाइना आरबोरिया ), इहरेशियां लेबिस, जारूल 
( लेजस्टरांमिया फ़्लासरेजिनि ) और एसर की लकड़ियाँ जूतों 
के फ़र्मों के लिए अच्छी हैं । 

पड़ियों के लिए आम ( मेन्जीफ़रा इन्डिका) बहुत उपयुक्त 
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समभी गई हे। इसके अतिरिक्ल कैम! (मिट्रागाइना पाविफ़ो लिया), 
काजू (होलोपटिलिया इन्टिग्रीफ़ोलिया ), नीम चमेली ( मिलिंग- 
टोनिया हौरटेन्सिस ), इन्डियन पॉपलर ( पापुलस यूफ्रेटिका ), 
सलाई ( बासवेलिया सराटा ), भींगन (लनिया ग्रेन्डि ल), जामुन, 
राइटिया और किडिया केलिसिना भा अच्छी लकड़ियाँ हैं । 


हलदू ( अडाइना काडिफ़ोलिया ) को भी पड़ियां के लिये प्रयोग 
में लाया जाता है परन्तु इसमें सूखा शोर भुरभुरापन अधिक है 
जिससे इसकी एड़ियाँ कोल को नहीं सहन करतीं और अधिक 
लम्बाई में गट भी जाती है | 


(८) ब्रुश की लकड़ियाँ 


ब्रश कई प्रकार के बनाये जाते हैं। सिर के बालों के 
ब्रश, कपड़े साफ़ करने के ब्न श, दाँतों और हजामत के प्रश, 
फ़श भाड़ने के ब्र श, बानिश और रंग करने के ब्रश और धातुओं 
को साफ़ फरने के ब्रश | दरपएक ब्रश में किसी न किसी तरद्द 
लकड़ी का प्रयोग अवश्य होता है। सजावट के ब्र शो में एबोनी 
(डाइस्पायरस एब्रेनम), साटिन उड (क्लोरौग्ज़िलन स्विटिनिया), 
रोज़डड ( डलबज़िया लेटीफ़ोलिय। ), सिस्‌ ( डल्बजिया सिस), 
अराड़मन पड़ाक ( टेरांकारपस डक्षबरजिआइडीज़ ), चिकरासी 
( घुकरासिया टेबूलेरिस ) इत्यादि । इससे साधारण लक्ष- 
डियों को आवश्यकता हो तो दल्दू ( अडाइना काडि फ़ोलिया ), 
तुन ( सिडरेला तुना ) मेंगो ( मैझजोफ़ेरा इन्डिका ) और कुठान 
( हाइमिनोडिक्टियन एक्सेलसम ) ठीक हे । दूसरे ब्र॒शां के 
लिये नीम चमेली ( मैलिंगटोनिया होरटेन्सिस ) उत्तम लकड़ी है, 
क्योंकि यह सुखाने और काम करने में सरल है। इस पर सफ़ाई 
भी अच्छी आती है। इसके बाद कुठान (द्वाईसिनोडिक्टियन 
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पक्‍्सेलसम ), “कैम” ( मिट्रागाइना पार्विफ़ोलिया ) और आम 
उपयुक्त लकड़ियाँ हैं । हजामत के त्रशों के लिये “कैम” ही अच्छी 
रहती है । 


(६ ) गाड़ियों के लिये लकड़ियाँ 


गाड़ी के विभिन्न भागों पर अलग अलग ज़ोर और दबांच 
पड़ता है । इसलिये गढ़ में कई प्रकार की लकड़ियां लगाई जाती 
हैं । देहाती आवश्यकता की बेलगाड़ियों में वही लकड़ियाँ लगाई 
जाती हैं जो अधिकतर उसी स्थान में मिलती हैं, चाहे वे ठीक हों 
या नहों। बलगांडी के विशेष भाग, उसका ढाँचा, घुरा, पहिये 
ओर नहां अर्थात्‌ हव ( जो पहिये के बीच का भाग है ) होते 
हैं । ढांच के लिये ये लकड़ियाँ ठीक समभी जातो हैं । 

यूजिनिया डलवर्जिआ्आइडीज, डलबाजिया सिसू, डिपटेरोकारपस, 
डाइसाग्ज़िलम मालाबारिकम यूजिनिय। जम्बोलाना,लेजस ट्रोमिया 
की लकड़ियाँ और टरमिनेलिया बाइलाटा इत्यादि जो मध्यम श्रेणी 
की मज़बूत लकड़ियाँ हैं और अधिक भारी भी नहीं हैं । 

: नहे, अर्थात्‌ पहिये के बीच के हिस्से पर बहुत बोक पड़ता है 
इसलिये उसको अधिफ मज़बूत और कठोर लकड़ी का बनाना 
चाहिये, यूजिनिया डलबर्जिआइडीज़, एकेसिया अरेबिका, एके 
सिया कंटेचू, दहाडविकिया विनेटा,शो रिया रोबस्टा, मेखु आ फ़ेरि या, 
श्लीशिरा ट्राइजुगा, क्लोरोग्ज़िलन स्विटिनिया, होपिया पार्चि- 
फ़्लोरा और हेरीटाइरा माइनर इत्यादि नहे और धुरों को उत्तम 
लकड़ियाँ हैं । ि 

पहिये के अर, जिन्हें स्पोक्स भो कद्दते हैं, सीधे रेशोंचाली लकड़ी 
के बनाने चाहिये | इस काम के लिये उत्तम लकड़ियाँ ये हैं--.. 

डलबजिया सिध्ू, डलबजिया लेटीफ़ोलिया, ग्रीविया टिलि- 
फ़ोलिया और टेरोफारपस मारसूपियम दृत्यादि | इसके अतिरिक्त 
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एक्रेसिया अरेबिका, हेरो टइरा माइनर, एनोगाइसस लेटीफ़ोलिया, 
शोरिया रोबस्टा, हाडंविकिया बिनाटा और डाइस्पायरस की 
लक ड्याँ भी उपयुक्त हैं । 

पद्टियों के घेरे भीं बहुत दबाव सहन करते हैं ओर नरमी गर्मी, 
ऊबड़खाबड़, धूप और पानी इत्यादि का उन्हें बराबर सामना 
करना पड़ता है | इन बातों का सामना करने के लिये पद्दियों के घेरे 
क़ठोर, मज़बूत, टिकाऊ ओर कथकदार लकड़ी के बनाये जाने 
चाहियें। यदि संयोगवश प्राकृतिक रूप से घूमी हुई लकड़ी मिल 
जाय तो वह वना कर छुमाई हुई लकड़ी से अच्छी होती है । इस 
काम के लिये साल ओर बबूल को बहुतायत से प्रयोग में लाया 
जाता है परन्तु अच्छी लकड़ियाँ डलबर्जिया सिसू, डलबर्जिया 
लेयीफ़ोलिया, टेरोकारपस मारसूपियम और ग्रीविया टिलि- 
फ़ोलिया हैं । क्‍ 

गाड़ी का घुरा भी मज़बूत और लचकदार लकड़ी का होना 
चाहिये। ग्रीविया और एनोगाइसस को लकड़ियाँ इस काम के 
लिये अच्छी द्ोती हैं । साल का भी चुरा लगा लेते हैं! परन्तु 
साल धुरे के लिये बहुत अच्छी लकड़ी नददीं कही जा सकती | नौोच 
लिखी हुई लकड़ियाँ उससे अच्छी हैं:-- क्‍ 
 आरोकारपस हिरसूटा ( ऐनी ), ब्राइडेलिया रेदुसा, होपिया, 
क्लेजस्टोमिया, टरमिनेलिया और अलबिजिया को लकड़ियाँ | 

( १० ) इमारती लकड़ियाँ 

इमोरतोी लकड़ियों से आशय उन लकड़ियों से है जो मकानों के 
बनाने में कड़ी, तकृतों, सरदलों ओर शहतौरों के काम आती हैं । ये 
चुकों और दूसरे इमारती कामों में भी लगती हैं। स्पष्ट है कि भारत 
जैसे बड़े देश में, जहाँ जंगलों को कमी नहीं, इस काम में बहुत 
लकड़ी स्रथ होती होगी, बटिक यह कहिये कि देश को अधिक 
लकड़ी इसी काम में खय दो जाती है। 


[ २३० ] 

इमारती काममो के लिये लकड़ी को मज़बूत द्वोने के अतिरिक्त 
अधिक दिन चलनेवाली होने को भी आ्रावश्यकता है | यदि ऐेसा न 
हो तो रक्षात्मक मसाले के बिना काम में नहीं लाना चाहिये। मज़- 
बूती ओर टिकाऊपन के साथ-साथ यदि लकड़ी कुछ कम भारी हो 
तो और भो अच्छा है । फरशों और तख्तों के लिये लकड़ी एऐंटठने, 
सिकुड़ने या बढ़नेवाली न होनी चांहिये और कुछ कुछ सजावटी 
और खुन्द्र भी होनी चाहिये | ऐसी लकड़ियाँ भारत में बहुत हैं, 
विशेष रूप से सागोन, साल ओर देवदार बहुत प्रसिद्ध हैं | तौनों 
अच्छी मज़बूत और बहुत अंश तक दीमक का सामता करनेवाली 
हैं जो इस देश में लकड़ी का सबसे बड़ा शन्र है । 

इसके अतिरिक्त नोचे दा हुई उम्दा इमारती कक डियाँ ये हैंः-- 

एवीज़ पिन्डोी ( हिमालियन सिल्वर फ़र ) जो वज़न में ३३ पों० 
प्रति घनफ़ूट ( हवा में सूखने के बाद ) एक नम और सफ़ेद रंग 
को लकड़ी है । इस पर काम करना और सफ़ाई लाना आसान 
है| परन्तु लकड़ी में गाँठ अधिक होती हैं। यह “डील” के समान 
हलके काम को एक अच्छी लकड़ी है ओश अन्दर के कार्मों के 
लिये विश्वास योग्य हैे। फिर भी क्योंक्रि यह टिकाऊ लकढ़ी 
नहीं है इसलिये कौड़ा ओर कुकुरमुत्त से रक्ता करने फे लिये इस 
पर रक्षात्मक मसाला लगा लेना चाहिये | 

एकेसिया अरेबिका ( बबूख )-वज़न ४२ पॉ० प्रति घनफ़ुर क्‍ 
( हवा में सूखने के बाद ) यह एक बहुत कठोर और बहुत दिन 
चलनेवाली ककड़ी है। यह खम्भों और फ़श में लगाने के टुकड़ों के 
लिये अच्छी है | 

अडाइना काडिफ़ोलिया ( हल्दू )-बज़न ४० पौं० प्रति घनफ़्ट 
(हवा में खूखने के बाद) यह घने ओर बारीक रेशों की लकड़ी है 
जो भीतरी कामों के लिये उत्तम है। जैले गुसलखानों के अन्दर 
लकड़ी की चीज़ें ओर अँगीठी इत्यादि के आसपास लगाने के लिये, 
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रसोइंघर, डेयरी ओर बेकरो से सम्बन्ध रखनेवाली लकहि या 
गे चीज़ों के लिये यह एक्र बढ़िणा और झुन्द्र रंग वाली लकड़ी 
है। इसे आवश्यकतानुसार धोकर आसानो से साफ़ कर 
सकते हैं । 

अलबिज़िया लेबक (कोको )--वज़न ४४ पों० प्रति घनफ़ुट (हवा 
में सूखने के याद ) यह इमारती कार्मो के लिये एक मज़बूत और 
झअधिफक समय तक चलने वाली लकड़ी है। इसके टुकड़े बहुधा 
सजावटी और खझुन्द्र द्ोते हैं ओर अपने खुन्दर गहरे बेलबूटों के 
विचार से बढ़िया फ़र्नींचर के लिये उपयुक्त लकड़ी हे । 

अलबिज़िया ओडोरेटिस्सिमा ( ब्लेक सिरिस )-कोको ही के 
समान दूसरी लकड़ी है परन्तु उससे कुछ भारी और कठोर 
होती है । 

अलबिज़िया प्रोसेरा ( हाइट सिरिस )--यहे भी इसी प्रकार 
की रूकड़ी है परन्तु कुछ दृतकी और कोको से अधिक मज़बूत 
ओर ध्यान देने योग्य लकड़ी है | 

आटोकारपस की लक ड़ि याँ (चपलाश, पऐेनी, जैक, और लकू च)-- 
वज़न ३४ से ४० पों० प्रति घनफ़ट ( हवा में सूखने के बाद ) 
ये भो अच्छी इमारती लकड़ियाँ हैं। इनमें से चपलाश भीतरी 
सजावरी कामों के छिये उपयुक्त है।ऐनी भारत में सागोन का 
बदल मानी जा चुको है | यह अधिक टिकाऊ होने के अतिरिक्क 
एक आसानी से सूखने बाली लकड़ी है | यह एंठती भौर तड़कती 
भी नहीं दै और दूसरी शक्षियों में लागोन के लगभग समान हे । 
वज़न में सागोन से कुछ दृल्की है । 

जैक भी एक टिकाऊ लकड़ी है ओर जहाँ मिल सकती है वहाँ 
पूर्ण रूप से हर प्रकार के भोतरोी कामों में लाई जा सकती है । 

ककूच इन चारों में भारी लकड़ी है और अधिक मज़बूत और 
टिकाऊ होने के कारण मकानां के खस्भों और शहतीरों के लिये 
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एक अच्छी लकड़ी है | दोमक ओर दूसरे नप्ठ करने वाले कोड़ों 
का सामना कर सकता हे | 

बिशोफ़िया जवानिका (बिशप उड)- वज़न ३४ से ४८ पों० प्रति 
घनफ़्ट ( हवा में सूखने के बाद ) यद्द उपयोगी इमारत लकड़ी हे 
जी यद्यपि अधिक मज़बूत नहीं द्योतोी परन्तु बहुत दिन चलने 
वाली होने के कारण तराई के स्थानों में और पानी से मिले हुए 
तर स्थानों में इमारतों काम को एक सफल लकड़ी है | 

केलोफ़िलम को लकड़ियाँ ( पून )--इन लकड़ियों में विशेषता 
यह है कि इनके लट्टु अधिक लम्बाई और मोटाई में मल जाते हैं । 

वज़न ४१ से ४८ पों० प्रति घनफ़ट ( हवा में सूखने के बाद ) 
इसी विचार से इज्जीनियर आदि और दूसरे लोग जिन्हें 
बड़ नाप के लट्टीं की आवश्यकता द्योती है उनके लिये ये 
लकड़ियाँ ध्यान देने योग्य हैं | बड़ा नाप होने के अतिरिक्त ये 
अधिक मज़बूत और टिकाऊ हैं। फिर भी बाहरो प्रयोग के लिये 
इन्हे रक्तात्मक मसाला अवश्य दे लना चाहिये | 

सिडरेला तुना ( तुन )-वज़न ३० पॉं० प्रति घनफ़ुट ( हवा में 
सूखने के बाद) यह भी भारत की एक विशेष प्रचलित ओर बाज़ार 
में मिलने चालो लकड़ी दें। सस्ती, हल्की, आसानो से मिलने 
वालो और इमारती आंवश्यकताओं में अनेक प्रकार से काम आने 
घाली है और सरलता से सुखाई जा सकती है । क्‍ 

सीडरस देवदारा ( देवदार )-वज़न ३५ पौं० प्रति घनफ़ुट (हवा 
में सूखने के बाद) यह भी भारत की उपयोगी लकड़ियों में से है जो 
सूखने, चिराई-कटाई ओर काम करने के लिये बहुत सहल है । 
इस पर सफ़ाई भी अच्छी आती है और दोमक का सामना करने 
की शक्ति रखती दे | इसमें बिरोज़ के समान तेज़ गंध होतो हे 
आर सूखने के बाद इसको गाँठा में से गोंद निकलता-दे जिसके 
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कारण यह लकड़ी भीतरी प्रयोग और बढ़िया पालिश किये जाने 
के योग्य नहीं परन्तु इमारती कामों के लिये अच्छी हे । 

चुकरासिया टेबुलेरिस ( चिकरांसी )-वज़न ४२ पों० प्रति 
घनफ़्ट ( दवा में सूखने के बाद ) यह इमारती कामों में अ्रन्द्र को 
सज्ञावटी चीज़ों के लिये एक बढ़िया ओर खुन्द्र लकड़ी है जिसमें 
गहरे रंग की धारियाँ होती हैं । 

डलबर्जिया लेटिफ़ोलिया ( रोज-उड )-वज़न ५४५ पों० प्रति 
घनफ़ट ( हवा में सूखने के बाद ) फ़र्नोंचर के लिये यद्द भारत की 
प्रसिद्ध लकड़ियों में से है जो साधारण इमारती कामों के लिये 
तो पक बहुमूल्य लकड़ी होगी परन्तु भीतरी कार्मो के लिये विशेष 
खुन्द्र है । 

डलबर्जिया सिसू ( सिसू )-बज़न ५० पौं० प्रति घनफ़ुट ( हवा 
में सूखने के बाद ) यह उत्तरी भारत को एक प्रसिद्ध लकड़ी है 
जिसे फ़र्नीचर बनाने के लिये बहुत काम में लाया जाता है । यदद 
बहुत मज़बूत, लचकदार और टिकाऊ लकड़ी दे जो बड़े इमारती 
कार्मो के लिये बहुत उपयोगो दे | 

डिपटेरोकारपस को लकड़ियाँ ( गुजन, केनौन, एन्ग और 
दौलोंग इत्यादि )-वज़न ४५ से ५ पों० प्रति घनफ़ट ( हवा में 
सखने के याद्‌ ) ये लकड़िया विशेष रूप से इमांरती. आवश्य- 
कंताओं को पूरा करती हैं। दाम मुनासिब, अधिक मज़बूत और 
श्िकाऊ हैं। रक्तात्मक मसाले के साथ और अधिक मज़बूत दो 
जाती हैं । 

डुआबंगां सोनिरेटिआ्ाइडीज़ ( लम्पाती )--वज़न २८ पों० प्रति 
घनफ़्ट ( हवा में सूखने के बाद ) यद साधारण इमारतों आवश्य- 
कराओं को लकड़ी है | परिमाण मात्रा में मिलने के कारण साधा- 
रण लोगों में यद्द अधिक प्रसिद्ध नहीं दे | प्रयोग में लाये जाने के 
बाद यह मुड़तो और एंटती नहों, स्थिर रहती है । 
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. हार्डविकिया की लकड़ि याँ ( पिने और अंजन )-पिने क। वज़न 
४३ पो० और अंजन का ४६ से ६७ पों० प्रति घनफ़ट ( दवा में 
सूखने के वाद ) दोनों अच्छी इमारती लकड़ियाँ हैं और शहतोौरों 
ओर खम्भों के लिये ठीक सिद्ध दोतो हैं। अंजन बहुत भारी, 
कठोर और टिकाऊ लकड़ी है । 


हेरिटाइरा माइनर (खुन्दरो)-वज़न ६५ पौं० प्रति घनफ़ट (हवा 
में सूखने के बाद ) यह एक भारी मज़बूत ओर टिकाऊ लकड़ी है 
जो बड़ इमारती कामों में खम्भों इत्यादि के लिये उत्तम सिद्ध हुई है । 
होप्रिया की लकड़िया ( होपिया या अणश्डमन थिंगन )-वज़न 
३६ से ७३ पों० प्रति घनफ़ुट ( हवा में सूखने के बाद ) ये साधारण 
इमारती फामो के लिये अच्छी लकड़ियाँ हें । 

लेजरस्टोमिया की लकड़ियाँ ( जारुल, बेनटीक, व अराइमन 
विन्‍्मा )--वज़न ४० से ४० पों० प्रति घनफ़्ट ( हवा में सूखने के 
बाद ) ये साधे रेशों की मज़बूत व लोचदार इमारती लक ड़ियाँ हैं । 
. मेंजीफ़रा इन्डिका ( मैंगो )-यानी आम को लकड़ी। वज़न 
४२ पों० प्रति घनफ़ुूट (हवा में सूखने के बाद ) यह एक सस्ती 
इमारती लकड़ी है परन्तु रक्तात्मक मसाले के बिना अधिक दिन 
तक नहीं चलतो। द 
 मेसखुआ फ़ेरिया ( मेखुआ )--वबज़न ४४ से ७५ पौं०. प्रसि घन- 
फ़ट (हवा में खूखने के याद ) यह बहुत कठोर. मज़बूत और 
टिकाऊ है जो हर प्रकार के इमारती काम के लिये ठीक सिद्ध 
होती है। 


यूजीनिया डलवर्जिआइडीज़ ( सांदन )-वज़न ५५ पौं० प्रति 
खनफ़्ट ( दवा में सूखने के बाद ) यदद भी एक बहुत मज़बूत और 
लखकदार लकड़ी हे जो इमारती कार्मो के लिये उत्तम है | 

पौसिया मोरेन्डा (स्प्रस|--बज़न २६ पौं० प्रति घनफ़्ट (इवा में 
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सूखने के बाद्‌ ) यद्द दृलकी इमारतों आवश्यकताओं में “डोल"” के 
स्थान पर पक्र अच्छी लकड़ी हे ! 

पाइनस लॉगीफ़ोलिया ( चौड़ )-वज़न ३५ पों० प्रति घनफ़ुट 
( इवा में सूखने के बाद ) देवदार के बाद उसी प्रकार की दूखरी 
प्रस्द्धि लकड़ी है ओर उत्तरी भारत में बहुतायत से प्रयुक्त होती 
है| यद्द भी “डील” के स्थान पर पक सस्ती और अच्छी लकड़ी 
दे जो हल्के भीतरी कामों के लिये उप्युक्त है। परन्तु रक्षात्मक 
मसाले के बिना बहुत दिन तक चलने वाली नहीं है । 

पाइनस एक्सेलसा ( ब्ल्यू पाइन )- वज़न ई२ पों० प्रति घनफ़ुट 
( हवा में सूखने के बाद ) चीोड़ से कुछ अच्छी लकड़ी हे जो 
“डील” का अच्छा बदल कही जा सकती है। ओर हलके इमारती 
कार्मो के लिये अ्रच्छी दे । 

टेरोकारपस को तकड़ियाँ ( अर्डमान और बर्मा पडाक व 
बीत्ासाल इत्यादि )-वज़न ४५ से ५७ पॉ० प्रति घनफ़्ट (हवा में 
सूखने के बाद)--यें भारत को बहुमूल्य लकड़ियाँ हैं । ये बहुत दिन 
चलनेवाली, सुन्दर ओर मज़बूत दोती हैँ इसलिये अधिक 
लुमायशी और उत्तम इमारती कामों के लिये उपयुक्क हैं | 

शोरिया की लकड़ियाँ ( साल, थिटिया, मकाई )--वज़न ३७ 
पौं० ( मकाई ), ६४५ पों० ( थिटिया ), ५० से ५६ पों० ( साल ) 
(हवा में सूखने के बाद ) ये भारत की साधारण प्रसिद्ध लकाड़यां 
में से हैं। ये अधिक टिकाऊ तथा दौमक इत्यादि का सामना करती 
हैं । ये साधारण इमारती लकड़ियाँ है । थिटिया इन सबसे अधिक 
भारी और अधिक दिन चलने वाली है । 

मकाई--ह सके भीतरी काम के लिये उपयुक्त हे क्‍योंकि यह 
हल्की होती है। * 

कटोना प्रेन्डिल ( टीक /--वज़न हे८ से ४३ पों० प्रति घनफ़ुट 
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(हवा में सूखने के बाद) यह भारत की मुख्य लकड़ी दे | बर्मा ओर 
मालाबार को टोफक अधिक सीधे ओर समान रेशों वाली द्ोती 
है ओर मध्यभारत को टोंक अपनी धारियों की सुन्दरता और 
सजावटी विशेषताओं के लिये प्रसिद्ध हे। परन्त यह बमो या 
मालाबार के सागोन के बराबर मज़बूत नहीं दहोती। फिर भी 
टीक सब बातों को देखते हुए एक बढ़िया इमारती लकड़ी हे। 


टरमिनेलिया की लकड़ियाँ ( लॉरेल, किन्डल, हाइट खुगलम, 
बादाम, ओर दहोलोक )-वज़न ३६ पौं० प्रति घनफ़ूट ( बादाम 
और होलोक ) ओर ४५३ पों० प्रति घनफ़ुट ( लारेल ) ( हवा में 
सूखने के बाद ) ये अच्छी इमारती लकड़ियाँ हैं आर जिन जिलों 
में इनकी प्राप्ति आसानी से हो सकती है वहाँ इनका प्रयोग 
झधिक होता है । 


ज़ाइलिया को लकड़ियाँ ( पिनकैडो और इरूल )-- 
वज़न पिनकैडो ५७ पों० प्रति घनफ़्ट, इरूल ५२ पौ० प्रति 
घनफ़ूट ( हवा में खूखने के बाद ) पिनकैडो व्मों की लकड़ी 
है ओर हरूल दक्षिणी भारत की। दोनों अधिक मज़बूत और 
अच्छी लकड़ियाँ हें | इरूल पिनकैडो से कुछ कम समय तक 
चलनेवाली लकड़ी है । परन्तु इमारती आवश्यकताओं के लिये 
दोनों उपयोगी हैं यद्यापि कठोर होने के कारण खिराई-कटाई में 
कुछ कठिनाई होती है । गीली दशा में सरलता से वश में 
आ जाती हैं । 


पुलों के लिये मुख्य लकड़ियाँ 


पुलों में लगाई जाने वाली लकड़ी को साधारण इमारती कामों 
की लकड़ियों से अधिक मज़बूत और टिकांऊ होने की आवश्यकता 
है जो गाड़ियों के आने-जाने और ऋतु परिवतंन को सहन कर 


[ २३७ |] 


सके। यदि पुल की सतह भी लकड़ी की ही बनी द्वो तो उस 
जगह विशेष रूप से कठोर लकड़ी की आवश्यकता होती है जिससे 
वह जदूदी न घिस जाय | कुछ लकड़ियों का नाम नीचे तालिका 
में दिया जा रहा है जो पुर्लो के बनाने के लिये उपयुक्त हैं । 
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ऊपर की तालिका में एक जाति के अंतगंत उसकी सभी 
क्िस्मों के ओौसत आँकड़े अंकित किये गये हैं; वे केवल उसी नाम 
के लिये सही न समझे जाने चाहिये उदाहरणतः डिपटेरोकारपस 
जाति जिसमें यहुत सी क्िस्में आती हैं।जिनका वज़न भिन्न 
भिन्न होता है और मज़बूती में भी अंतर होता हैं। 


पुल के फ़र्श के लिये अधिक कठोर और उपयुक्त कफ ड़िया 
नीचे दी गई हैं । द ह 
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मुख्य इमारती कामों में जो लकड़ियाँ पुलों के लिये बताई गई 
है उन्हीं का प्रयोग करना चाहिये और जो पहले इमारती लक- 
ड्ियों के लिये बताई गई हैं उनमें कुछ लकडियाँ अधिक मज़बूत 
ओर टिकाऊ हैं। जहाँ लकड़ी के अधिक समय तक चलने का 
विचार हो वहाँ उसमें रक्तात्मक मसाला लगा देना उचित है और 
अच्छा तो यद्द हे कि ऐसे कार्मा में जहाँ तक द्वो सके लकड़ी को 
गोल दशा में प्रयोग करना चाहिये; क्‍योंकि गोल बल्नियाँ चौरस 
लकड़ी का भ्रपेज्ञा अधिक मज़बूत होती हैं । दूसरे यह कि गोलाई 
में बाइर की ओर कच्ची लकड़ी होने से रक्षात्मक मसाला भर्ती 
प्रकार सोख लेती हैं। पक्की लकड़ी कम मसाला लेती है । 


(१ श् ) पीषों ओर कृप्पों के लिए लकड़ियाँ क्‍ 


लकड़ी के पीपे दो प्रकार के बनाये जाते हैं ( १) वह जो तरल 
पदार्थों के रखने के .शिये होते हैं ओर जिनके ढकनों इत्यादि का 
ठीक बेठाना बहुत आवश्यक है | (२) वे जो सूखी चीज़ों जले 
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सीमेन्ट इत्यादि भरने के लिये हॉ--जिनके जोड़ इत्यादि का 
उतना सही द्वोना आवश्यक नहीं जितना कि पहले बताये हुए 
पीपां के लिये होता द्े। पहली प्रफार के लिये ओक, धामन ओर 
सांदन उपयुक्ष कड़ियाँ हैं, जिनके पापों में बहुत ही पतली चीज़ें 
जैसे मद्रिा इत्यादि भी ले जा सकते हैं । गाढ़ तरल पदार्थ जैसे 
तेल या वानिंश ले जाने के लिये सेमल, गमारी और बेंग के पाौपे 
ठीक रहते हैं । 

दूसरी क्रिश्म के लिए मैंगो, स्प्रस, सलाई, कुठान, सेमल और 
देग अच्छी लकड़ियाँ हैं | सोमेन्ट के पौपों के लिये सलाई अच्छी 
लकड़ी हे। टाटा नगर ( बिहार ) में कील भेजने के मोल बकस 
भी सलाई ही की लकड़ी के द्वोते हैं। सौ० पी० (मध्य प्रदेश) और 
मद्रास की ओर सीमेन्ट के बड़े पीपे “ब्लेक सिरस” और “कैम 
के भी बनाये जाते हैं | जज्नो ( ]9)0 ) ( पाक्० ) में राल के पीपे 
स्पूस की लकड़ी फे बनाये जाते हैं जो इस काम के -लिये बहुत 
अच्छी है । फर भी इसके लिये ठीक रद्दती है। क्लटरवकगगंज 
( बरेली ) में आम को लकड़ी का भी.इस काय के लिये प्रयोग 
किया जाता है | डाइसासरिजिलम मालाबारीकम .( हाइट सौीडर ), 
आरटोकारपस हिरसूटां (ऐनी) और लेजरस्ट्रामिया लन्सियोलेटा तेल 
के पौपों के लिये यहुत अच्छी लकड़ियाँ हैं । इसलिये पहले बताई 
हुई लकड़ियाँ भारत के पच्छिमी तट की ओर पापों के लिये बहुत 
प्रयुक्त होती हैं । बर्मा में सागोन के पीपे उन मदिसा आदि जिनके 
लिये लकड़ी को गंध का विरोध न दो बहुतायत से बनाये जाते 
हैं। देघदार और साल की लकड़ी से तरल पदार्थों अर्थात्‌ मद्रि 
आादि के संग्रद्द के लिये पीपे बनाये जाते हैं और मदिरा बनाने के 
होज़ ( पीषे ) कैल व टीक के बताये जाते है । 

कपड़ा घुनने के कारखनों में रंगने के लिये टीक के बड़े होज़ 
(पोपषे)बनाये जाते हैं जो विज्ञायती लकड़ियों के दौज़ों ले उत्तम सिद्ध 


| २४० | 


हुए हैं| शारे के लिये बड़े पोषे भारत में आम की लकड़ी के बनाये 
जाते हैं जो कि बहुत सफल रहते हैं । 


(१२) बिजली के खम्भों के लिए लकड़ियाँ 


खम्भों में जो विशेषताएं होनी चाहिये वे ये है कि वे सीधे हों 
ओर जिस काम में प्रयोग किये जायें उसके लिये अधिक मज़बूत 
हों। इसके अतिरिक्त धूप और वषा फिसो मौसमी बदलाव में 
ज्यादा फटने वाले न हां । बिजली के खम्भों को गोल दशा में प्रयोग 
में लाना अच्छा है क्योंकि गोलाई में चारों ओर कच्ची लकड़ी 
होने से उनको रक्तार्मकम मसाला बड़ी सरलता से दिया ज्ञा 
सकता है और न केवल कच्ची दा लकड़ी को मसाला लगाने का 
रुूयाल द्ोोनां चाहिए बहिक हो सके तो खम्भे ऐसी लकड़ी के 
बनाये जायें जिसको पक्की लकड़ी भी अधिक से अधिक मसाला 
सोखनेवाली हो जिससे कि बाद में खम्भों की फटनेवाली दरारों 
से दीमक इत्यादि लकड़ी को भीतर से नष्ट न करने लगें और 
खम्भा खोखला होकर ज़मीन पर गिर पड़े | नीचे दी हुई लकड़ि याँ 
बिजली के खम्भों के लिये उपयोगी हैं । 


पाइनस लॉगीफ़ोलिया ( चीड़ )-खम्भों के लिये सबसे अच्छी 
शोर सोधी लकड़ी समझी गई हे परन्तु रक्षात्मक मसाले के 
बिना प्रयोग में न लाना चाहिये। जंगलों से इसके आने में कठिनाई 
दीन के कारण इस काम में अधिक प्रचलित न हो सकी है| 


शोरिया रोबस्टा ( साल )-इसकी लकड़ी के अच्छे औौर 
सोधे खस्मे मिल जाते हैं ओर खूब मज़बूत होते हैं परन्तु बिना 
रक्तात्मक मसाले के इन्हे न लगाना चाहिये क्‍योंकि इसकी कच्ची 
लकड़ी जल्‍दी नष्ट दो जाती हे परन्तु पकी लकड़ी अवश्य अधिक 
दिन तक चलनेवाली होती दे । इस विचार से यदि कश्चो लकड़ी का 
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छीलकर खम्प्रे बनाये जायें तो फिर मसाला देने की भी 
आवश्यकता नहोीं रहती । 

पोह|सलोन्युरन इन्डिकम-- यह सीधी लकड़ी दक्षिणी भारत 
में खम्भों के लिये प्रयुक्त को जाती है, परन्तु यह फटने वाली 
लकड़ी दे । इसको भली भाँति मसांलां देकर खम्भों के लिये 
प्रयोग में लाना चाहिये | 

हो पिया पार्विफ़्तलोरा-यद्द भी खम्भों की एक अच्छी और 
मज़बूत लकड़ी है । 

पाइनस इन्सिशनिस--इसके खस्मे अधिकतर सोधे और अच्छे 
दोते हैं। परन्तु यद्व मद्रास के केवल फोदायकनाल प्लाण्टेशन में 
द्ोता है । 

टेक्टोना भ्रन्डिस. ( टीक )-हसके खम्मे भी अच्छे हांते 
है। परन्तु इसकी कच्योा लकड़ी पर भली भांति मसाला लगा 
लेना चाहिये । 

देरीटाहर। को खकड़ियां ( सुन्दरी )--इसके स्म्मे गाल में 
आसानी से मिल जाते हैं| परन्तु अधिक लम्बाई में नहीं होते !' 

कैज्ञुआरिना इक्विज़॒टिफ़ोलिया--हसके सोधे और लग्बे खम्मे 
बश्चई, मद्रास और उड़ीसा के समुद्री. किनारे के उगाये हुए 
जंगलों से मिलते हैं। यद्द लकड़ी अधिक मज़बूत होता है परन्तु 
फटने वाली दे | इसे भी भली भाँति मसाला देकर प्रयोग में लाना 
खाहिये। ' 

ब्रगेरा जिमनो रिज़ा--यह नदियों के तट पर गम जंगलों में कोल 
में उगने घाला पेड़ है 3 बंगाल के झुन्दश्बन ओर अरण्ड्मान में 
अधिकतर पाया जाता है | इसके खम्भे अधिक मज़बूत ओर लम्बे 
दोते हैं। क्‍ 
छू ओर लक्कडियाँ भो हैं जो सम्मों फे लिये उपयोगी हैं । जैसे 
टरमिनेलिया टोमेम्टोसा (लारेल ), केलोफ़िलम की लकड़ियाँ (पून), 
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लेजरस्ट्रोमिय। लेन्सियोलेट। (वेनटाक ), पोलिएलथिया सिमिएरम, 
क्लाईस्टेनथस कॉलिनस, लेजरस्ट्रोमियां पार्विफ़्लोरा ( लेन्डी ), 
घनोगाइसस लेटिफ़ोलिया ( एक्सिल-उड ), मेखुआ फ़रिया 
,(मेसुआ), सिद्धर्स| देवदारा (देवद!र ), पाइनस एक्सेल्सा (फेल) 
झौर पालमाइरा पाम । अंत में बताई लकड़ी यदि लम्बे नाप 
में मिल सके तो इसके खम्भे साल के बराबर मज़बूत दवाते हे 
अर अधिक विशेषता यह दे कि साल की अपेक्ता यह आंसानी 
से रक्तात्मक मसाले को सोख लेती है। देवदार धद्युर मात्रा में 
काश्मीर में बिजली और तार के खम्भों फे [लगे प्रयुक्ष कियां जा 
रहा दे । 


(१३) खुदाई ओर छपाई के काम की लकड़ियाँ 


बहुत समय तक इस काम में केवल बिलायती बर्च और बक्‍स- 
'छड़ का प्रयोग रहा परन्त कुछ दर्षो से उनके रथान पर देश 
लकड़यों को काम में लाया जा रहा है। प्रयोग द्वारा सिद्ध हुआ 
है. कि बंगा ( मिट्रागाइना डाइवर्सिफ़ोलिया ), फैम 
( मिट्रागाइना पार्विफ़ोलिया ) और चुई ( सेगेरिया इश्लिपटिका ) 
खुदाई और छुपाई के काम को इच्छी लकडियाँ हैं । सन्दखत 
और भी अच्छी है । इसके अतिरिक्ल गाड्डिन्या को तकड़ियाँ 
( रेन्डिया स्थमेटोरम ) ओर ओलिया फ़ेरुजिनिया भी अच्छी 
कड़ियाँ हैं। राइटिया दिकटोरिया, होलरहिना एन्टीडाइसेन्टे- 
रिका, केन्थियंत्र डिडीमसम ओर बबूल ( एकेसिया अरेबिंका ) 
बी. यथेष्ट , अच्छी . हैं. । बबूल की लकड़ी. कपड़े छापने 
के ठप्पों के लिये अधिकतर काम में लाई जा रही है | उत्तरी भारत 
#मे शींशंम ओर दक्षिणी भारत में रोज-उड़ भी इस काम की 
अच्छी .छकड़ियाँ हैं। प्रायः तुन ओर साथोन के भी ठप्पे चमाये 
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जाते हैं। टमारिन्डस इन्डिका भी इस काम के लिये अच्छी 
लकड़ी है। 


(१४ ) फशे में लगाने की लकड़ियाँ 


लकड़ी के फ़श दो प्रकार के होते हैं। एक वद्द जो घरों में सज्ञा- 
बट के लिये लगाया जाता है और दूसरे वह जो साधारण रौति 
से मामूली लकड़ी के टुकड़ों के रूप में लगाया गया हो, जेखा कि 
कारखानों और फ़ेफक्ट्रियों इत्यादि में होता है। पद्दिले के लिये 
लकड़ी सुन्दर, कठोर और स्थिर दोनीं चाहिये, जैसे टीक -और 
अराडमन पडाक इत्यादि | बमो पडाक कदाचित्‌ इस काम के लिए 
संसार की सबसे उत्तम क्कड़ी है क्योंकि यह अधिक कठोर और 
स्थिर है | इसका फ़र्श देहरादून में १५ वर्ष से अधिक समय-से 
अब तक अच्छी दशा. में हे |इसके अतिरक्क फ़श -में. 
लगाने के लिये निम्नलिखित लकड़ियाँ भी उपयुक्त दैं:-- 


इरूल (ज़ाइलिया ज़ाइलोकार्पा) बबूल ( एकेसिया अरेबिका ) 
शुजन ( डिपटेरोकारपस ) काला सिरस ( अलबिज़िया ओझडो: 
रेटिसिमा ) चिकरासी (चुकरासिया टेश्लुलेरिस ) शीशम 
( डलबर्जिया सिसू ) अंजन ( हा्डविकिया धिनेटा ) जारूल 
( ल्लेज़रस्टोमिया फ़्लास-रेजिनी ) और लारेल ( टरमिनेत्िय्रा 
टॉमेस्टोला ) इन्हें भरी प्रकार खुखा लिया जाना चाहिये। , .. 


फ़ेक्टियों और गोदामों के साधारण फ़श के लिये कोई भीं 
लकड़ी, जो कुछ कठोर ही, ठीक सिद्ध होती हे | परन्तु दीमक 'से 
बंचाव करने के लिये रक्तात्मक मसाला लगा लेना चाहिये | चीड़ 
पाइन और ब्लयू एांइन इत्यादि नमे लकड़ियां को भी मंसाला 


मं 


देकर फ़श में लंगाने के लिये क्राम में ला सकते हैं.। . .. -: ! 
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( १५ ) फर्नीचर के काम की लकड़ियाँ 
उत्तम प्रकार के फ़र्नीचर के लिये बडुत सो सुन्दर ओर सज्ञा- 
घटी लकड़ियाँ हैं | चुनाव करते समय नीचे दी हुई घिशेषताओं 
का ध्यान रखना चाहिये-- 

. ( १) लकड़ी फटने और चिटकने वाली किस्म को न हो | 

. (२) मौसमी बदलांव के साथ अधिक घटने और बढ़ने 
घाली न हो | 
(३ ) ओऔज़ारों के [लये काम करने में आसान हो | 
(४ ) रेशे उभरे हुए साफ़ और गहरे रंग के हों । 

' नीचे खिखी हुई लफड़िया ऊपर बताई हुई विशेषताओं के 

अनुसार हैंः-- 

अलबिज़ियां की लकड़ि या (कोको, सिरीस इत्यादि )--ये भूरे 
रंग को स्थर, सुन्दर और पायदार लकड़ियाँ हैं। 

सिडरेला तुना ( तुन )--यदह सुखी लिये हुए पक्क रंग की एक 
हृतकी आर साधारण फ़र्नीचर के लिये उपयक्त ककड़ी है | 

घुकरासिया टेब्ुलेरिस ( चिकराखी )--यह एक हटके बादामी 
रंग को छुन्दर ओर गद्दरे बेलबूटों वाली लकड़ी दे ज़िससे बढ़िया 
फर्नीचर बनता है । 

' कक्‍लोरोग्ज़िलन स्वीटीनिया ( साटिन-उड ) डलबर्जिया लेटी- 
फ़ोंलिया ( रोज-उडछ ) भारत को उक्षम प्रकार की फ़र्नीचर बनाने 
की लकड़ियों में से हैं। डलबर्जिया सिस्‌ (सिस्‌ ) यद्द रोज़- 
उड के बाद फ़र्नांचर की दूसरी उत्तम लकड़ी है जो प्लाई-उड 
और लकड़ी में बेलबुटे काटने के लिये भी उपयुक्त है | ज्ञुगलम्स 
रेजिया ( वालनट ) फ़र्नींचर के लिये एक उत्तम शधकार कौ 
प्रसिद्ध लकड़ी है जो बेलबूटे काटने के लिये भी बहुत उत्तम है। 

फ़रौवी की सकड़ि या ( बोनसम )-हसके फ़र्नांचर के लिये अच्छी हैं। 
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टेरोकारपस डलबर्जिश्याइडीज़ ( अन्डमान पडाक )--यह लाल 
रंग की फ़र्नीचर को एक उत्तम लकड़ी हे । 

टे्‌रोकारपल मारसूपयम ( बिजासाल )दक्षिणी भारत में 
फ़र्नोींचर को प्रसिद्ध लकड़ी दे । 

स्वीटिनिया मैक्रोफिला ( मद्रोगनी )- फ़र्नीचर को पक बहुत 
प्रसिद्ध लकड़ी दे परन्तु परिमित मात्रा में मिलती हे । 
. टेक्टोना प्रन्डिस ( टीक )--मध्य भारत और बम्बई प्रान्त की 
टीक फ़र्नीचर के लिये बहुत उत्तम हैं ज्ञिसमें गद्दरो घारियों दोती 
हैं जो तय्यार होने पर बहुत छुन्द्र लगती हैं। परन्तु बर्मा और 
दक्षिणी भारत को टीक इतनी झुन्द्र नहीं होती। 

टरमिनेलिया घाइलाटा ( सिलवर ग्र )--फ़र्नींचर के लिये एक 
सुन्दर लकड़ी दे परन्तु गम और शुष्क स्थानों में इसको सतद्द 
पर महीन-महद्दोन दरारें हो जाती है । 

टरमिनेलिया टोमेन्टोस! ( लारेज )-बहुत हो झछुन्दर और 
गद्टरी धारियों घाली लकड़ा हे परन्तु काम में लाने से पहिले 
इसको अच्छी तरह खुखा लेना उचित दे । सस्ते प्रकार के .फ़र्नी- 
चर के लिये भारत में बहुत सो साधारण लकड़ियाँ प्रयुक्त की 
जाती हैं जैसे चीड़, पाइन, कैल, देवदार, स्प्रूस, फ़र, साइप्रस, 
हल्दू, जैक, चपलाश. पेनी, मलबरी, वेलापिने, पून, शुज़न, जारुल, 
मैंगो, नौम, धूप, हाइट घुगलम, गमारी, हाइट सीडर, हाडविकिया 
पिनेटा और द्वासं चैस्टनट । 

कैम्प फ़र्नीचर के लिये, जहाँ मज़बूती के साथ साथ लकड़ी में दृरका- 

पन होने की भी आश्यकता है, नोचे दी हुई लकड़ि याँ उपयुक्त हैं।-- 
. ज्ञन्थोरज़ाइलम रेट्सा, सफ़री चारपाहयों और कुर्सियों 
के लिये उत्तम लकड़ी दे | डाइसाग्ज़िलम मालाबारिकम, 
अटलान्टिय: मोनोफ़िला, मोरस ( मलबरी ) इत्यादि भी सफ़री 
चारपाहयों तथा कुर्लियों के लिये उत्तम लक ड़ियाँ हैं | 
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बेट्ला._ अलनाइडीज़ (बच ). लेजरस्ट्रोमिया हाइपोल्यूका, 
अलबिज़िया प्रोसेरा भी सफ़री चारपाहयों और कुर्सियों की 
संकड़ियों हैं । 


.क्यूअशस्र टोरुलोसा ( साइप्रस ) मेजों इत्यादि के लिये । 
. फीबी ( बोनसंम ) भी सफ़री सामान जैसे मेज इत्यादि के 
लिये भ्रच्छी लकड़ी है। सफ़री सामान के लिये बिलायती 
फ़्नींचर अधिकतर “पेश” या “बर्च” का बनाया जाता हे। 
“पेश” के बज़न के बराबर कदालित्‌ ही कोई हिन्दुस्तानी लकड़ी 
दी जो मज़यूती और पायदारीं में इसकी बराबरी कर सके | _ 
मलबरी किसी अंश तक ऐश का बदल हो सकती है | परन्तु 
चोट सहने में यह भी ऐश के समान नहीं दे । 


( १६ ) बन्दरगाह सम्बन्धी कार्मों की 
आवश्यक लकड़ियाँ 


- इस काम के लिये लकड़ी को हानि पहुँचाने याले कोौड़े 
“हेरेंडों” और दूसरे अवशुणा का सामना करने की शक्ति 
होनी चाहिये | परन्तु यथार्थ में श्रमी तक न कोई हिन्दुस्तानों 
लकड़ी ऐसी. मालूम हुई है और न कोई विदेशी लकड़ी: ही 
ऐसो है. जो पूण रूप से समुद्री उत्पांत को सह्द, सके | टौंक, 
पिनकैडोी और अण्डमन पिनमा किसी अंश तक इस मतलथ 
के शिये अच्छी लकड़ियाँ हैं | परन्तु बहुधां बन्दरगाहों में “टेरेडी” 
कौड़ इतने नष्टकारी होते हैं कि ये लकड़ियाँ भी अधिक 
दिनों तक उनका सामना नहीं कर पाती । “भ्रीन हार्ट” को 
किली समय “टेरेडो” से खुरच्चित लकड़ी समभते थे । परन्तु 
यह घिचार सन्देहजनक निकला। इसी प्रकार आस्ट्रेलिया की 
खकड़ियाँ “जराह” आंर “कड़ी” भी अब इस कारय में. असफल 
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समभी जाती हैं । अन्डमान में “झाटोंकारपस गोमेजियानाँ 
अवश्य “टदेरेडोी” का सामना करने में सफल सिद्ध हुई हे | परन्तु 
दूसरे समुद्रों में यद्द न मालूम कैसी रहे | यदि ऐसी लकड़ियों 
को क्रियोज़ोट लगाकर समुद्री कामों में लाया जाय तो वे काफ़ी 
दिन चल सकती हैँ, विशेषरुप से जब क्रियोज़ोट दबाव पर्स 
दिया गया हो। दबाव द्वारा एस्क्‍यू पिलाई हुई लकड़ियाँ--भी 
बहुत से भारतोय बन्द्रगादहदों में सफल सिद्ध हुई हें कयांकि 
पस्क्यू क्रियोज़ोट की तुलना प्रें. 'टेरेडी' को अधिक सफलता- 
पूथक नष्ट करता है | इस समय तक जो प्रयोग किये गये दें उनसे 
सिद्ध द्वोता दे कि एस्क्‍यू दो हुई लकड़ी ने वर्षो 'टेरेडो”? का 
सामना किया दे । दो भारतीय समुद्री इज्जीनियरों को रिपोर्ट दे 
कि परकक्‍यू “टेरेडो” के रोकने में ओर सब मसालों से अच्छा है । 


-( १७ ) दियासलाई के लिये लकड़ियाँ . . 


भारत को दियासलाई बनाने वाली फ़ेक्ट्रियाँ देश की 
आवश्यकतानुसार दियासलाई बनाती हैं । क्योंकि विदेशी “दसपन 
के समकत्त उत्तम प्रकार को तीलियों बनाने के लिये भारत में 
आंसानी से उपलब्ध होने वाली लक ड़ियाँ नहीं हैं इसालये बहुत सी 
फ़ैक्ट्याँ विशेषतः वे जो बन्द्रगाद्दों के समोप हैं उत्तम प्रकार की 
तीलियों के लिये घिदेशी लकड़ी का प्रयोग करता हैँ । और देखी 
लकड़ियों को मामूली दियासलाई को तौलियों और बक्सों के लिये 
'काम में लाते हैं । अच्छी दियासलाई बनाने के लिये लकड़ों सफ़द: 
'नम और सस्ती दोनी चाहिये। यद्द बात देंसी लकड़ियों में यहीं 
होती । यहाँ की सस्तें प्रकार को सफ़ेद लकड़ियाँ अधिकंतर भद 
और आड़े तिरछे रेशों वाली होती हैं जिनसे दियासखाई की शच्छी 
तौलियाँ नहीं बनाई जा सकती । परन्तु दियासलाई के बकसों और 
मामूली प्रकार की तीलियों के लिये भारत में बहुत्त सी लकड्लियाँ 
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हैं । बाम्बेक्स मालाब।रिकम ( सेमल ), एन्थांसिफ़ेलस कद म्था 
(कदम ), कैनेरियम (धूप ), एन्डोस्परमम मेलालेन्सी ( बकोटा ), 
दृ।इमिनोडिक्टियन. एकसेल्सम ( कुठान ), स्टरक्यूलिया 
कैम्पेनूलेटा ( पपीता ), स्विन्टोनिया फ़्लोरीबन्डा ( खिविटद ); 
ट्रेषिया न्‍्युडीफ़्लोरा ( शुटेल ), बेटिरिया इन्डिका ( बेलापिने ), 
टेट्रामेलिस न्यूडीफ़्लोरा ( मैना )) इवोडिया राक्सबर्धियाना 
(मालाबार एसपन), पापुलस नाइग्रा (पोपलर), सेलिक्स (बिल), 
साइडिराग्जिलन लांगापेटियोलेटम ( लम्बापाती ), सिम्पलोकोज़ 
की लकड़ियाँ, एलेन्थल की लकड़ियाँ, स्पोन्डियस मेंजीफेर।, 
एकक्‍्ज़ीकके रिया एगांली चा (ग्योंन) एट्लटोनिया स्कोलेरिस | अधिक 
जानकारी के लिये “लिस्ट आफ़ इन्डियन उड्स टेस्टेड फ़ार सैय 
मैन फ़ेकचर (फ़ारेस्ट रिसर्च इन्स्टाव्य,ट देदरादून)” देखिये । 


( १८ ) गणित सम्बन्धी उपकरण की लकड़ियाँ 


_ डक्तम प्रकार के गणित सम्बन्धी उपकरण जैसे कि ज्योमेयटरी 
और इज्जीनियरिंग के काम के “सेटस्क्कायर” और पेमाने इत्यांदि 
बॉक्सडड, वालनट या हॉस चेस्टनट की लकड़ी के बनाये 
जाते हें |परनतु स्कूल के लड़को के मतलब के सस्ते उपकरण 
इल्दू, तुन, दूधी, गार्डीनिया, कांजू, परून्स या और किसी स्थानीय 
खकड़ी के बना दिये जाते हैं | पंजाब में फ़र और स्प्रूस को सस्ते 
प्रकार के पेमाने बनाने के कांम में लाते हैं। इसी प्रकार मालाबार 
तट पर घमुलिलम और दल्दू इस काम के लिये प्रचलित हैं । नक़शा 
बताने के ड्राइंग बोड स और दूसरी समतल नाप मेज़ें कैल और 
साइप्रेस को अच्छी बनती दें | गमारो, कुठान य नीम चमेक्षी भी 
इस काम को अच्छी लकड़ि याँ है | केलो फ़िलम टोमेन्टोस म, रा।इटिया 
टक्टोरिया, मैंगो और कैम भी इस काम में लाई जा सकती. है । 
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क्योंकि बाक्सडड अधिक महेंगी है इसलिये उसके स्थान पर 
झटलांशिया मोनोफ़ला, गाड़ीनिया लेटोफ़ोलिया, ौैन्डिया 
ड्यूमेटोरम और प्रोशिया को लकड़ियाँ प्रयुक्त को जा सकती हैं। 

सेट स्क्वायर और पेमानों के लिये कठोर प्रकार को लक ड़ियाँ 
जैसे रोज़ उड, शीशम और आबनूस अच्छी हैं । 


( १६ ) खानों में काम आने वाली लकड़ियाँ 


खानों के अन्दर चौखटे और खस्भे बहुत मज़बूत और अधिक 
दिन चलने वालो लकड़ी के बनाये जाते दे | इसमें श्रसावधानो न 
होनी चाहिये । 

शोरिया रोबस्टा ( साल )-दैरीटाइरा माइनर ( छुन्द्री )-- 
टरमिनेलिया टोमेन्टोसा ( लारेल )--डाइस्पायरस मेलानाग्ज़िलन 
( तेंदू )>5द्वोपिया पार्विफ्लोस ( बोगम )--ऐनोगाहसंस 
लेटीफोलिया ( एक्तिसलडड )--एकेसिया अरेबिका ( बबूल )-- 
भ्रेविया टिलिफोलिया (घामन ), टरमिनलिया अज्ञु ना ( अज्ञु न ), 
जाइलिया ज़ाइलोकारपा ( इरूल ) और मलाइना आरबोरिया 
( गमारी ) इस काम की अच्छी लकड़ियाँ हैं।और भी कई 
लकड़ियाँ इसके लिये उपयुक्त हो सकती हैं परन्तु जब गोल खम्भों 
के रूप में कश्यी लकड़ी समेत प्रयुक्त की जानी हों तो रक्षात्मक 
भसाला ख़गा लेना उचित हैं । 


( २० ) मोटर लारियों ओर बसों के ढाँचों के 
लिये लकड़ियाँ 
कुछ वर्षों से हिन्दुस्तान में मोटर लारियों के ढाँचे बनाने फ्े 


लिये उपयुक्त लकड़ियां की बहुत आवश्यकता समभी जा रही 
है। विशेषरुप से सेनाविभाग कौ लारियों के ढाँचे इत्यादि 
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' बनाने के लिये सैनिक विभागों में निम्नलिखित लकड़ियाँ इस 
काम के लिये स्वीकृत की जा चुकी हैं । 
फ़श और दीवारों के तख़्तों के लिये 
देवदार, साइप्रस, केल, चीड़, टीक, पून, चपलाश, ऐनी, 
गमारी, हाइट सौडर, हाइट बाम्बवे और अण्डमान पिनमा हृत्यादि । 
क्‍ ढाँचे के लिये 
सिख, रोज़डड, बर्मा पडाक, अण्डमान पडाक, बिजासाल, 
टीक, बेनटीक, साल, थिगन ऐनी ओर घामन। 
छत के फ़्रम के लिये 
मलबरी, घामन, सिसू, रोज़उड, टीक, बेनटीक, बिज़ासात्ष, 
बमो पडाक, अण्डमान पडाक ओर अरणडमान पिनमा। 
झोर भी कई एक लकड़ियों लारियों के ढाँचों के लिये उपयुक्त 
हो सकतो हैं परन्तु आवश्यक है कि इस काम में अच्छी सूखी 
हुई लकड़ी लग।ई जाय जिससे कोलों और पेचों के छेद बाद में 
ढीले न पड़ जायें या 'छी” न जायें। यदि गमं-गम क्रियोज़ोट 
अथवा सालिग्नम के दा गाढ़े लेप लकड़ी पर फेर दिये जाये तो 
अधिक अच्छा हे । 


( २१ ) वाद्य यन्त्र 


यूरप में बाजों के लिये “पाहन” की प्रकार की सीधे और 
समान रेशों वाली लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है| भारत में 
“इहेल्क” “सितार” और “वायलन” बाजों के लिये विभिन्न 
प्रकार की लकड़ियाँ साधारणतया काम में लाई जाती हैं जैसे टौक, 
तुन, सिसू , मलबरी, दल्दू, ग्रामोफ़ोन बाजों और रेडियो मशीनों 
के बकस करापा मोल्यूसेन्सिस के अच्छे बनते हैं। आरगन के अंग 
झोक और सागौन के अच्छे बनते हैं। “रीड और साउन्ड बांडे स” 
स्प्रस और कैल के ठोक होते हैं। वायलन के ढाँचे स्प्रस, कैस 
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और चोड़ व पाइन के अ्रच्छे होते हैँ।शेष भागों में मेपक्त, 
सागोन, आबनूस व खुन्द्री लगाई जाती हैं। 

सतार का लम्बा ढाँचा टीक का बनाते हैं और खू टियों में 
देवदार या शीशम को लकड़ी लगती हैं। '“बजो” सागोन कौ 
लकड़ी का बनाते हैं। ढोलक और बड़े ढोल इण्डियन ऐश, मलबरी, 
खिसू, बिजासाल ओर सरस के बनाये जाते हैं । 


( २२ ) सन्दुक़ों ओर सामान भरने की पेटियों 
के लिये लकड़ियाँ 


इस काम के लिये लकड़ी कुछ इटक्ी, काम करने में सरल 
और कुछ सस्ती होनो चाहिये। लकड़ी ऐेसो होनी चाहिये कि 
वह कौल को अच्छी तरह पकड़ ले । यदि उसका रंग सफ़द हो 
तो अधिक अच्छा हैे। साधारण सन्दूक़ों के लिये बहुत सी 
लकड़ियाँ हैं परन्तु विशेष कामों के लिये जो सन्दूक़ या बक्सख 
बनाये जायें उनके लिये उपयुक्त लकड़ी खांजना आवश्यक हे। 
चाय के पेकिंग बकस, मक्खन और दूसरी खाने की चीज़ें रखने 
के बक्स बिना किसी गंधवालो लकड़ी के बनाने चाहिये । सागोन 
और देघद।र इस काम के लिये ठीक लकड़ियाँ नहीं हैं। चाय 
को अब अधिकतर प्लाई-उड के बक्सों में भरते हैँ जो मज़बूत, 
हटके और सस्ते होते हैं। साधारण आवश्यकताओं के लिये 
बक्स बिदेश से आई हुईं 'डीज़ उड' के बनते हैं | नीचे लिखी हुई 
लक डियाँ भी इस काम के लिये उपयुक्क है-- 

सेमल, मैंगो, तुन, चपलाश, सलाई, कांजू, चम्प, धूप, गुटेल . 
कुठान, कद॒म्ब, लम्पाती, सिविट, गोकुल, मैना, पोलियन्था 
फ़ंगरेन्ल, लोफ़ोपिटेलम विटियानम, बैलापाइनी, अढ्सटोनिया, 
स्कोलेरिस, हाइट-सिडर, किडिया केलीखिना, ईव्योकारपस 
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की लकड़ियाँ, टरमिनेलिया चेबुला, स्पानडियस मेंजीफेरा, स्टर- 
क्यू[लिया की लक ड़ याँ, स्प्रस, फ़र, चोड़ ओर केल इत्यादि । 

झराडमान के जंगलों में बकस वनाने को बहुत सी लकड़ियाँ 
होता हैं. जैसे धूप, लम्पाती, हाइट चुगलम, दीदू, पपीता और 
पेरिशिया, परन्तु इनमें से अधिकतर द्यासलाई बनाने के काम 
आने वालो हैं। दक्षिणी भारत में सिगार रखने के बक्स तून, 
भेलिया अज़डारेच और मेलिया कम्पोज़िया के बनाये जाते हैं। 
काफ़ी के बक्सों के लिये टरमिनेलिया चेबुला प्रसिद्ध लकड़ी दे । 
उत्तरी भारत में फलों ओर अंगूर रखने के बक्स पोपलर को 
लकड़ी के बनाये जाते है । स्विन्टांनिया फ़्लौरिबन्डा ( सिविट ) 
को यबमा आयल कम्पनी तेल के बक्सों के लिये काम में लाती 
है। लेजरस्ट्रीमिया पार्विफ़्तोरा ( लेन्डी) और टरमिनेलिया वैलेरीका 
मज़धूत बकसों की अच्छी लकड़ियाँ हैं । 


( २३ ) पेन्सिल ओर पेनहोल्डर ( क्रलम ) 


बहुधा प्रयत्न किये जा चुके हैं कि पेन्सिलों के लिये कोई भारत 
को लकड़ी टू ढ़ निकाली जांय | अ्रय तक केवल इन्डियन जूनिपंस 
इस काम के लिये अच्छी लकड़ियाँ सिद्ध हुई हैं । भारत में 
दूसरी लकड़ियाँ भी पेन्सिल बनाने में प्रयुक्त की गई हैं। परन्तु ये 
पेन्सिलं अमेरिकन सीडर की बनी हुई पेन्सिलों के समान अच्छी 
नहीं हैं और न ये पेन्सिलें अफ्रीकन पेन्सिल सौडर ही को तुलना 
कर सकती हैं | भारत में नीच लिखी डुई लक ड्याँ पेन्सल बनाने 
के लिये काम में लाई जाती हैः-- 


नोटः---हाल ही में परीक्षा करने पर ज्ञात हुआ है कि 'दिवदार! और 
साहप्रस' की क्षक़ियाँ रसायनिक क्रिया के बाद उत्तम प्रकार की पेन्सिलं 
बनाने के लिये काम में लाई जा सकती हैं । 
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साहप्रस, ब्लयू पाइन ( कैल ), कुटान, सेमल, तुन, किडिया 
केलिसिना, सेंलक्स टेट्रास्प्मो, मेलिया कम्पोज़िया, करापा 
झोबोवेटा, विशोफ़िया जवानिका, मेसटिक्सिआई आरबोरिया, 
हृल्पोकारपस स्थ,बरकूलेटल ओर हॉलीगरना आरनोटियाना, 
अंतिम तोन लकड़ियाँ मद्रास में पेन्सिल बनाने के लिये काम में 
लाई गई और इस काम के लिये उपयुक्न सिद्ध हुई हैं । करापा- 
ओबोबेटा को फलकत्त की पक पेन्सिल फ़ैक्टी इस काम के लिये 
ठीक समभती हे परन्तु यद्द कुछ कठोर लकड़ी हे । 

पेनहोल्डर- फ़लम बनाने के लिये लकड़ी में कोई विशेषता 
होने को आवश्यकता नहीं सिवा इसके कि रेशे सीधे ओर साफ़ 
हों। जो लकड़ियाँ पेन्सिल बनाने के लिये ऊपर लिखो गई हैं ये 
पेनहोल्डर बनाने के लिये भी काम में लाई जा सकती हैं । इनके 
अतिरिक्ल हल्दू, गार्डीनिया, गमारी, कैम, दहालरहीना और 
राइटिया भी उपयोगी हैं । स्प्रस और फ़र भी उत्तरी भारत में 
सस्ते क़त्तम बनाने के लिये प्रयुक्त होती है । पेन्सिल को लकड़ी को 
रसायनिक ढंग से मुलायम करने के भी कई मसाले हैँ जो देवदार 
की लकड़ी के खिए उपयांगी साबित हुए हैं । 


( २४ ) पिकर आम्‌ स की लकड़ियाँ 

भारतीय कपड़ों के कारखानों में पिकर आम्‌ स अधिकतर 
विदेशों लकड़ी “हिकरा” के प्रयुक्त किये जाते हैं| परन्तु इसका 
कोई कारण नहीं कि|इस काम के लिये हिन्दुस्तानी लकड़ियाँ न 
प्रयोग को जायँ। बेनटीक, मलबरी, सांदन, घामन, छुन्द्रा और 
एक्सिलउड सब इस काम के लिये प्रयोग में लांई जा चुका हैं 
झौर इस काम के लिये उपयुक्त सिद्ध हुई हैं । दूसरी और लकड़ि याँ 
जो इस काम के लिये ठोक हैं, ये हैं।-- 

बबूल, हम, लारेल, बेर, वोहिनिया रेटसा, दोपिया पाविफ़्लोरा, 
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मेछुआ फ़ेरिया ओर तेंदू की सफ़्द लकड़ी, सुन्द्रोा और 
पक्सिल उड़, जो ऊपर बताई गई हैं, इस काम के लिये कुछ भारी 
हैं परन्तु अनुपयुक्क नहीं । 
( २४ ) तसवीरों के चोखटों की लकड़ियाँ 

तसवीरों के चौखटों के लिये लकड़ी को भली प्रकार सूखा 
ओर सीधा होना चाहिये और ऐसी न हो कि बाद में ऐंड जाय । 
इसके अतिरिक्त और किसी विशेषता को आवश्यकता नहीं । फ्लेम 
दो प्रकार के होते है | एक तो वे जिन पर पतला मोमी पालिश 
या बानिश करके लकड़ी के असली रेशे ओर उसकी प्राकृतिक 
बनावट को प्रकट किया जाय | दूसरे वे जिनको रंग को तद्द से 
ढक कर लकड़ी को सुन्दर ओर चमकदार बनाया जाय । ये 
सुनहरे, हरे ओर कई दुसरे रंगों से तैयार किये ज्ञाते है। पहले 
प्रकार के फ़म उत्तम सजावटी लकड़ियाों जैसे सागोन, शीशम, 
राज़उड, आबनूस ओर बिजासाल आदि के बनाये जाते हे । दृल्दू 
भी अच्छी सफ़ाई के बाद काला रंग देने से आबनूस की सी दो 
जाती द। दुसरे प्रकार के चोंखटे “सनोवरी” क़िस्म को लकड़ियों 
जैसे फ़र और रघष्ुस के यनाने चाहिये । इससे कठोर लकंड़ियों 
में कुटान. गुटेल, सलाई, सेमल ओर मैना उपयुक्त दें । 

स्कूल के घिद्यांथियों को स्लेट के क्रम बहुत सी लकड़ियों के 
बनाये जाते ढं-- गुटेल, मैना, पालिएलथिया फ़् ग्रन्स, डाइसाग्जि- 
लग मालायारिकम, टरमिनेलिया चेंबुला, किडिया केलसिना, 
पएलस्टोनिया स्कोलेरिस, पेलेन्थल को लकड़ियाँ, मेन्‍्जीफ़रा 
इन्डिका ( मैन्गो ), जैन्थाग्जाइलम, स्प्रूस और फ़र इत्यादि । 
एक तौसरी प्रकार के भी फ्रम होते हैं जिन्हें लकड़ी पर गाढ़े 
मसाले को तद्द लगा कर ठप्पा बनाते हैं। इस प्रकार फ्लम कौ 
लम्बी लकड़ियों पर सुन्द्र बेलबूटे बन जाते हैं। इस काम के 
लिये अच्छी सूखी हुई लकड़ी लेनो चाहिये जिससे बाद में सूस्त 
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कर सिकुड़ने में वद्द मसाले की तह को न छोड़। सेमल, कुछान, 
किडिया केलिसिना, पेलिन्थस स्टरकूलिया यूरेन्स, और 
पेरीथीना या कोई भो हटकी नम लकड़ी इस तरह के फ़मों में 
प्रयुक्त की जा सकती हैं| स्परस॒ और फ़र भी इस काम के लिये 
ठीक हैं।भारत में इस प्रकार के फ़र्मां के कारबार में अच्छी 
उन्नति हो रही है ओर धीरे-धघोरे उनको माँग बढ़ गई हे । 


(२६ ) प्राईं-उड बनाने की लकड़ियाँ 


इस काम के लिये विभिन्न हिन्दुस्तानी लकड़ियों पर प्रयोग 
तथा ख्रोज़ की जा चुका दे । सेमल, रोजउड, शौशम, आम, 
दोलक, होलांग, तुन, पिने, ह्राइट सीडर, टोक और ज़ुन्धाग्ज़ाइम 
इत्यादि प्लाई-उड बनाने को बहुत अच्छी लकड़ियाँ हैं । 

इनके अतिरिक्त नोचे लिखी हुई लकड़ियाँ भी इस काम के 


लिये उपयुक्त सिद्ध दो चुकी हैँ :-- 
१ एसरकेम्पलाई २ एडाइना कार्डीफ़ोलिया 
३ एलनस नैपालेन्सिस ४ अमूरा केनेरा।ना 
५ आरटोकारपस हिरसूटा ६ बेटूला अलनॉइडौज़ 
७ बकलेन्डिया पोपुलनिया ८ कैनेरियम स्टक्टम 
६ कैनेरियम यूफ़िलम १० चुकरासिया टेबूलेरिस 
११ कुलीनिया पक्सेलला १२ डिपटेरोॉकारपस पलेटस 


 रै३ डुआयंगा सॉनिरेटीऑइडीज़ १४ प्रिलाइना आरबोरिया 
१५ लोफ़ोपिटेलम वाइटिएनम १६ मेचीलस मेफ्रान्था 


१७ पालेक्यूम इलिप्टिक्रम १८ फ़ोबी हन्सियाना 

१६ टेरोस्पम म-एसौरीफ़ोलियम २० शोरिया असामिका 
२१ स्वीटोनिया मद्दागनी २२ स्विनटो निया फ़्लोरियन्डा: 
श३ टेकटोना प्रन्डिस . २४ टरमिनेलिया बेलेरिका 


२४ टेट!मेलिस न्युडिफ़्तलोरा. २६ टू विया न्युडिफ़्लोरा. . 
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चार बड़े हिन्दुस्तानी कारखाने प्लाई-डड बनाते है जिनमें से 
दो आासाम में हैं श्रोर चाय के लिये प्लाई-उड़ बक्स तय्यार करते 
हैं। तीसरा कारखाना कलाई में काल्लोकट के पास है और चौथा 
उत्तर प्रदेश में सीतापुर में है । 

हमारे देश में अब तक प्लाइ-उड के धन्धे में जो मुख्य कठिनाई 
पड़ती रही वह यह हे कि प्लाई बनाने के लिये समुचित लकड़ियों 
की नियमित और लगातार सप्लाई कारखानों को नहीं होती । 
इसलिये लकड़ी के इस उद्याग-धन्धे में दिलचस्पी रखने वालों 
को चाहिये कि किसी स्थान पर प्लाइ-उड का कारखाना स्थापित 
'करने से पहले बद्द इस बात पर अच्छा तरद्द विचार कर लें कि 
उस स्थान पर लकड़ी की अधिकतर प्राप्ति दो सकेगी या नहीं । 

प्लाई-उड के एक मध्यम भ्रेणी के कारखाने को चार इज़ार टन 
सालाना लकड़ा की ग्रावश्णयकता होती हे । 

“लेमिन बोड”, जो एक प्रकार की मोटी प्लाई-उड होती है, 


इस तरद्द बनाई जाती दे कि बाहर की ओर तो सुन्दर और 

च्छी लकड़ी के बारोक पत (5८०) लगे होते हैं और बीच में 
भराव के रुप में रद्दया लकड़ी के बारीक टुकड़े भर दिये जाते 
हैं । इस प्रकार तय्यार को हुई ककड़ी एक बहुसूल्य माटा तहुता 
दिखाई देती है ओर बहुत मज़बूत और सजावटी कार्मों के लिये 
विशेष रूप से उपयुक्ल होती है | भराव के लिये साधारण इर्को 
प्रकार की लकड़ियाँ जैसे चौड़ पाइन, स्प्रूस, फ़र, सेमल, गोकुल, 
मैना और किडिया केलिसिना इत्यादि प्रयुक्त की जाती हैं । बाहर 
के पते सागोन, रोज़उड, अण्ड मान पढड़ाक, सीसू, चिकरासा ओर 
तुन इत्यादि उत्तम और अच्छे रंग को लकड़ियों के होने चाहिये । 
यह पते प्लाई को भाँति गोलाई में चक्कर से काटे हुए नहीं होते 
थह्कि तकृतों की भाँति सीधे काटे जाते हैं जिन्हें अंग्रेज़ी में 
5॥06 कहते हैं।भारत में दो स्थानों (कलकक्ता और सीतापुर ) 


[ श२४७ | 


में ऐसे बारीक पत काटे जाते हैं। सीतापुर में “लमिन बोड्स” 
बनाने का भी पूरा प्रबन्ध है | कुछ और भारतीय कारखांने भी 
ऐसे हैं जहाँ ये तड़ते द्ाथ के शिकंज्ञों और फ़र्मो' से दबाकर 
तय्यार किये जाते हैं। हांल ही में ककड़ी के इस कारबार कौ 
यथेए उन्नति हुई है । 


( २७ ) रेलगाड़ियों के लिये लकड़ियाँ 


रेलगाड़ियाँ बनाने में लकड़ी मज़बूत और 'रिकाऊ के 
अतिरिक्त भल्नी प्रकार सूखी भा दोनो चाहिये ओर बह 
बहुतायत से मिलने वाली हो और कम से कम ४०० टन 
सालाना के हिसाब से मिल सके | इस विचार से सागोन रेल 
की आवश्यकता की एक उत्तम लकड़ी हे परन्तु इसका अधिक 
सूल्य होने स रेल के विभाग ने इसके स्थान पर दूसरी लकड़ियों 
का प्रयोग आरम्भ कर दिया है | फिर भी रेलगाड़ी के मुख्य भाग 
सागोन ही के बनाये जाते हैं | दूसरों लकड़ियाँ ये हैं:-- 

शोौरिया रोबस्टा ( साल )--मालगाड़ियों की मरम्मत और फ़.श 
के तड़तों में काम आतो दे परन्तु साल पेटने वाली लकड़ी है 
ओर अधिक पसन्द नहीं को जाता | 

टेरौोकारयस डलबरजिश्राइढीज़--'सैलून'”' गाड़ियों के अन्दर क्‍ 
के तकतों और खिड़ किया में लगाई जाती हे । के जा 

पढाइना काडिफ़ोलिया-बैठने के स्थानों ओर भोतर के 
तझुतों के लिये ठीक रहती दे । 


सीोढ रस देवदूरा--खिड़ कियों के तकृतों और अन्दर के भागों 

में लगती है । ऐ. कक 
 इलबजिया लेटीफ़ोलिया--भौतर के फ़र्नीॉचर और फ़श 
इत्यादि के लिये और मरस्मत के फाम में आती: है। 
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' प्रकेसिया अरेबिका--फ़श के तड़ृतों, बैहच के पायों ओर फ्रेम 
के लिये उपयुक्त दै। 

इनके अतिरिक्त नोचे लिखी हुई लकड़ियाँ रेल को कह 
आवश्यकताओं को पूरा करती हैंः-- 

सेडरेला तुना, डिप्टेरोकारपस की लक ड्ियाँ, लेजरस्टोमिया 
को लकड़ियाँ, पाइनस लांजीफ़ोलिया, पाइनस एकसेटला, टेरो- 
कारपस मार्सूपियम, टर्मिनेशिया टोमैन्टोला और ज़ाइलिया 
को लकड़ियाँ | 

इनके अतिरिक्त नीचे दी हुई लकड़ियाँ भी. रेल के काम में 
लाई जा सकती हैं!:-- 

पाये इत्यादि के लिये 

टे्‌रोफकारपस इह्बरजिश्रोइडोज़, टेरोकारपस मैक्रोकारपस, 
टेरोकझ्ारपस मारसूपियम, अलबिज़िया लेबक, लेजरस्ट्रोमिया 
दाइपोल्यूका, लेजरस्ट्रोमिया फ़्लाल रेजिनि, डिप्टेरोकारपस 
पाइलोखस, ग्रेविया टिलिफ़ोलिया, एनोगाइसल एक्यूमिनेदा 
झौर शोरिया आखसामिकरा । 

फ़श के तख़्तों के लिये 

डिप्टेरोकरपस ट्य,चरकूलेंटस, डिप्टेरोकारपस पाइलोसस, 
होपिया ओडोरेटा, दोषिया पार्विफ़्लोरा और टर्मिनेलिया 
टोप्रेस्टोसा | 


श्री 


क्‍ छुत के तख्तों के लिये 
लेजरस्ट्रोमिया द्वाइपोल्यूका, टर्मिनेलिया प्रोखेरा, फ़ोबी 
हेन्सियाना, लेजरस्ट्रामिया लेन्स्वीले दा, दो पिया ओ डो रेटा, दोपिया 
पार्विन्‍लोरा, मिलाइना आरबोरिया, एडाइना कार्डी फ़ोलिया भोर 
केलोफ़िलम की लकड़ियां । 

५7 5० :-. दूसरे तह्तों के लिये 


लेजरस्ट्रोसिया हाइपोश्यूका, पाइनस एक्‍्लेट्सा, पाइनस लांजी- 
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फ़ोलिया, फ़ौवी देन्सियाना, सौडरस देवदारा, डिप्टेरोकारपसं 
स्य,वरक्‍्यूलेटस, द्ोपिया ओडोरेटा, हीपिया पार्तिफ़्लोरा, 
लेजरस्ट्रोमिया फ़्लास रेज्ििनि, टर्मिनेलिया टौमेन्टौसा, शौरिया 
आसामिका, लेजरस्ट्रोमिया लेन सिश्लोलाटा, टर्मिनेलिया बाइल।टा 
ओर फेलोफ़िलम की लकड़ियाँ ! 
भीतर लगाने के तख़्तों और सज़ाबटी कामों के लिये 

मिल्ताइना आंरबोरिया, ए्डाइना फाडिफ़ोलिया, अलविज़िया 
सेबेक, टमिनेलिया टोमेन्टोसा, टेरोकारपस डलबरजिआहइडीज़, 
टेरोका२ पस मैक्रोकारपस, डलबजिया की लकड़्याँ, टमिंनेलिया 


बाइलाटा ( सिलवर ग्र ), पेन्टेसि चमनिका और चुकरासिया 
टेबुलेरिस। 


दरवाज़ों और खिड़कियों के लिये 
लेजरस्ट्रोमिया दाइपोल्यूका, एकेसियाअरेबिका, मिलाइना 
शअ्रारयोरिया, लेनजरस्ट्रोमिदा फ़्लास रेजिनि, टेरोकारपस 
डलबगरजिश्ााइडीज, डलबजिया लेटिफ़ोलिया, डलबजिया सिसू 
और चुकरासिया टेबुलेरिस। 


( २८ ) रेलवे कीौज़ ओर ब्रेक ब्लॉक्स 
की लकड़ियाँ 


. इस काम के लिये अधिक कठोर लकड़ी को द आवश्यकता होती 
है। घबयुल, कच, अंजन, खुलेट उड्ड, हरुल, मेखु श्रा, तेंदू, बेल, खुन्द्रो 
झोर दोपिया अच्छी लकड़ियाँ हैं | 


( २१६ ) रेलवे स्लीपरों की लकड़ियाँ. . | 


भारतीय रेलवे लाइनों पर प्रतिवर्ष लगभग ४०,००,००० 
सलोपर बदले जाते हैं. जिनमें से साल, देवदार, टीक, पिनकैड़ों 


[ २६० | 

मेखुआ, इरुल और बीज़ासाल के सत्तीपर बिनो रक्ात्मक 
मसाले के लगाये जाते हैं । द 

चीड़ पाइन, ब्ल्यूपाइन ( फैल ), स्प्र,स, फ़र, हौलोक, होलांग, 
पिंग. जामुन, जुटीली, छॉरेल और किन्डल इत्यादि के सलीपर 
मसाला देकर प्रयोग में लाये जाते हैं। सस्‍लोपरों को रक्षात्मक 
मसाला लगाने का चलन यढ़ता जा रहा है, विशेषरुप से दच्षिणाी 
भारत में इसके बहुत से कारखाने खुल गये हैं जिनसे आशा को 
जाती है कि और भी बहुत अल्प असिद्ध लकड़ियाँ मसाला दिये 
जाने के बाद स्लापरों में प्रयक्ष फो जा सकंगी | रेलचे सलीपर कौ 
आयु क्षेत्रों और आबहवा के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है । साल 
ओर पिनकैडो के सलोपर बहुधा १६ से १८ वर्ष तक चलते हैं । 
देंबदार के स्‍लीपरों की आयु १५ से १४ वचष और दूसरी कठोर 
लकड़ियांँ की !० से १२ वष होती है । 

मसाला दिये जाने के बाद हिन्दुस्तान में सलोपरों कौ आयु 
१२ से १८ वष मानी जाती है । 


(३० ) राइफ़्लों और बन्दूक्नों के कुन्दों 
की लकड़ियाँ 


इस काम के लिये सारे संसार में वालनट ( अख़रोट ) सबसे 
अच्छी लकड़ी समझी जाती दे क्‍योंकि यह तेज्ञ चलने बाली 
मशीनों पर पूरी सफ़ाई लाती है और एक बार अच्छी तरह खुखा 
लेनें पर अपना रूप स्थिर रखने में प्रसिद्ध हैं और ऋतु-परिचर्तन 
का इस पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है | बहुत वर्षों तक हिन्दुस्तान 
में इस काम के लिये केवल विलायती वालनद हो को-पसन्द्‌ किया 
जाता था परन्तु १६१४-१८ के महायुद्ध के समय में इस बात की 
यहुत झावश्यकता हुई कि चिलायती वालनट के रुथान पर देसी 
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बालनट को काम में लाया जाय | उसी समय से काश्मीर वालनट 
विलायतोी वालतट का बदल मान ली गई है । और काश्मीर 
चालनट भी जब काफ़ी नहीं मिलती तो दूसरे प्रान्तों की वालनट 
भी स्वीकृत कर ली जाती है | वालनट के स्थान पर दूसरी हिन्दु- 
स्तानी लकड़ियों को भी राइफलों के कुन्दों के लिये प्रयोग में लाय। 
जा चुका है | परन्तु मैपल (एसर पिक्टम) ओर बड़ चेरी [ प्र,नस- 
पेडस ) के अतिरिक्त ओर कोई लकड़ी चाननट की तुलना नहीं 
कर सकती । 

पेनी, बीजासाल, हलदू, कांजू, सागोन, कोको, हास चेस्टनट 
आर पुसुर इत्यादि भी कुन्द[ के लिये प्रयुक्ष की जा चुको हे । 
दूसरी लकड़ियों पर अभी प्रयोग हो रहे हैं | 


(३१) सड़क में लगाने के लकड़ी के गुटके 


इस प्रकार की सड़कों या फ़श क। मुख्य लाभ यह है कि शोर 
और घमाका बहुत कम हो जाता है| दुकानों और अस्पतालों इत्यादि 
के समीप जहाँ दल्ला बहुत कष्टदायी हो यदि रास्ता में लकड़ी के 
गुटकों का फ़श लगा दिया जाय तो अच्छा होता है। ऐसे कुन्दे 
यदि छोटे-बड़े भी हों तो कोई हानि नहीं । उनको केवल ऊपर से 
समतल रखने को आवश्यकता है ओर यह कि सिवाय कुछ एऊ 
टिकाऊ लकड़ियां के और तमाम पर हमेशा रक्षात्मरु मसाला 
लगा लेना चाहिये। पिनकैडो इस काम की बहुत अच्छी भारतीय 
लकड़ी है । इसके टुकड़े बम्बई और रंगून को सड़कों पर घथीस 
थीस वर्ष तक चले हैं। सागोन भी इस काम के लिये अच्छी हे। 
अज्नन भी इसके लिये अच्छी रहती है | ज़ाइलिया ज़ाइलोकार पा 
भी रक्तात्मक मसाले द्वारा बम्बई को सड़कों पर सफल रहो है | 
इसके अतिरिक्त भी सारतीय इच्जौोनियर लकड़ी के टुकड़ों से 
सड़क बनाने को कुछ अधिक पसन्द नहीं करते | इस देश की 
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गर्म और तर आबहवा में लकढ़ी के पानी से गलने, सड़ ने, ओर 
दोमक से नष्ठ हो जाने का भय रहता है । 


(३२ ) शूटल या बुनने की नलकियों 
की लकड़ियाँ 

इस देश के सूत, सन ओर ऊन तथ्यार करने वाले कारखानों 
ओर कपड़ा बुनने को मिलों में अधिकतर लकड़ी की नलकियां 
या शटल का प्रयोग करते हैं ज़िससे यदह्द चीज़ मुख्य महत्व रखती 
है । ये नलकियाँ या शटल अधिकतर यूरुप ओर जापान से मेँगाये 
जाते हैं या लकड़ी वहाँ से मँगाकर यहाँ तय्यार कर लिये जाते 
हैं। प्रयोग द्वारा ज्ञात हुआ है कि कुछ हिन्दुस्तानी लकड़ियाँ भी 
इस काम के लिए उपयुक्क हैं। यथा--तेंदू, साँदन आदि । 

“कॉरनल उड” जो अमेरिकन लकड़ी है और इस फाम के लिये 
विशेषरूप से अच्छी समभी जाती हे अगरेज़ी फ़र्मों द्वारा 
हिन्दुस्तान को भेजी ज्ञाती है, परन्तु शटल की जितनी माँग है 
उसके ८०-६० प्रतिशत को पूरा कर सकती हे। बाक़ो सप्लाई 
जापान से आती है जो कुछ सस्ती होती है । क्‍ 

इन शटलों की वार्षिक आयात ६-७ हज़ार ग्रोस की संख्या में 
होती है जिनका मुृह्य लगभग # ८-६ लाख रुपये होता है | शटल 
बनाने वाली तीन छोटी-छोटी फ्रीक्ट्रयां बम्बई में है जो अधिकतर 
बिललायती लकड़ी का प्रयोग करती हैं। परन्तु बिल|यती लकड़ी 
के कठिनाई से मिलने के कारण वे डच्चित देशी खकड़ी के प्रयोग 
करने का विचार कर रहो हैं । 

कई ओर शहरों में मामूली और सादे प्रकार के शटल हाथ से 
भी बनाये जाते हैं शौर आवश्यकता को देखते हुए सोचा जाता है 
कि शटख का प्रश्न ऐसा है ज्ञिस पर विशेषरूप से ध्यान देना 
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# अब ७०-८० लाख रुपये सालाना के लगभग होते है। 
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चाहिये। इसके लिये फ़ॉरेस्ट रिसच इन्स्टीख्य ट में प्रयोग किये जा 
रहे हैं | नीचे लिखी हुई लकड़ियाँ शटल के लिये ठीक सम भी गई है। 
डाइसपायरस मेलानाग्ज़िलन ( एबोनो ) सफ़ेद लकड़ी 
बक्सस सेम्परवायरन्स ( बक्स-उड़ ) 
ग।ड़िनिया लेटीफ़ोलिया ( गाडिनिया ) 
सेकोपिटेलम टोप्रेन्योसम 
ग्रोज्ॉनिया डलवजिआइडीज़ ( सांदन ) 
एकेसियां अरेबिका ( बयूल्त ) 
थेलपेलया पोपुतनिया ( भेंन्डी ) 
लेजरस्ट्रोमिया लैनसिश्रोलाट। ( बेनटीक ) 
 मिट्रागाइना पार्विफ़ोलिया ( कैम ) 
डलबजिया लेटीफ़ोलिया ( रोज़उड ) 
डलबरजिया सिसखू ( सिसू ) 
होपिया ग्लेबरा ( होपिया ओर प्रोशिया इत्यादि ) 


( ३३ ) खेलकूद की चीज़ों के लिये लकड़ियाँ 


विभिन्न प्रकार के खेलों की चीज़ां के लिये भिन्न-भिन्न लकड़ियाँ 
की आवश्यकता होतो है-- 

बिलियड-खेलने को छुड़ों के लिये यूरुप में “ऐश” और 
“मेपल” पसन्द की जाती हैं । हिन्दुस्तान में इसके स्थान पर 
तेंदू, धामन, पोलिएलथिया और सेकोपिटेलम टोमेन्टोसम प्रयुक्त 
की जातो हैं जो बहुत अच्छी रहती दे । इनके द्स्ते ऐेबोनो, हार्ड वि- 
किया बिनेटा और डाइसाग्ज़ीलम ग्लेन्डुलोसम के बनाये जाते हैं । 

क्रिकेट खेलने के बल्ले विलो ( सेलिक्स एटबा ) के बनाये 
जाते हे जो कि कम मात्रा में काश्मीर से मिलती है। इस कमी 
को पूरा करने के लिये बहुत सो लकड़ियों को प्रयोग में सौया जा 
खुका दे परन्तु अभी तक बिखलो का सफल बदल केवल चोन में 


[ २६४ | 

पैदा दोनेवाली “सेपियम सेबीफ़ेरम' को लकड़ी सिद्ध हुई है, 
यद्यपि यह भी पूरे तोर पर 'बिलो' के शुणों को नदीं पहुँचतोी । सस्ते 
क्रिकेट बेट देसी लकड़ी इन्डियन पॉपलर के भी बनाये जाते हैं। 

मछुली पकड़ने की छुड्ड यूखप में पिछले दिनों तक हिन्डुस्तान 
से भेजे हुए “मेल बेम्बू” (डेन्डोक्रैलेमस स्ट्रिक्टस) से बनाई जाती 
थीं । यह बाँस कलकत्ता केन्स' के नाम से भी प्रसिद्ध हे परन्तु 
हिन्दुस्तानियों की सुस्ती और दिलचरुग न लेने से यह व्यापार 
उनके हाथ से निकल गया। क्यों के सप्लाई कम रहती थी ओर माल 
छॉटकर अच्छा न भेजा जाता था । इस प्रकार 'कलकत्ता केन्स! का 
स्थान चीन के “टोनक्रिन केन' ( पेलनकोना ) ने लिया जो 
पक मज़बूत और अच्छे दलबाला बॉस होता है, परन्तु चौन की 
राजनीतिक गड़बड़ ने इस चोज़ को भी नियमित सप्लाई यूरुप को 
न पहुँचने दी ओर फिर यूरुप वाले अगनी इस आवश्यकता के 
लिये हिन्दुस्तान की ओर भ्रुके हैँ। यदि हिन्दुस्तान अपने इस 
ब्यापार को स्थिर रखना चाहता है तो उचित ढंग से काम करने 
की आवश्यकता है । माल में रच्छे-चुरे का अन्तर करके भाव को 
भरी उसी के अनु सार रखना चाहिये जेसा कि चौन में होता है 
ओर चीन और जापान के समान बाँस को अच्छे ढंग पर डगाने 
पें उन्नति करनों चाहिये जिससे उत्तम प्रकार के वास मिल सके | 

स्वयं हिन्दुस्तान में भी सस्ती क़िस्म को मछली पकड़ने की 
छड्ट बॉस ही की बनाई जाती हैं जिसके लिये “रिंगलं” ( अरन्डि- 
नेरिया फ़लकेटा) विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ठोस छुहँ कैरयोटा 
(सागोपाम) भोर “देट्रोफ़ंणमा एडिनोफ़िल्म” की प्रयुक्त होती 
हैं। इस बात के प्रयोग द्वो रहे हैं कि कोई देसी ल कड़ी भी ऐसी 
हो सकती है जो छड़ों के लिये प्रीनद्वाट ( नेक्टेन्डा ) के समान 
उपयुक्त हो जो अमेरिका में इल काम की प्रसिद्ध लकड़ी दे | इस 
समय तक देधरादून में इसके बारे में जो प्रयोग किये गये हैं उनसे 
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ब्लेक चुगलम ( टर्मिनैलिया मनाई ) और चुई ( सेगेरिया 
इलिप्टिका ) अच्छी लकड़ियाँ पाई गई हैं। चुई यद्यपि बहुत 
मज़बूत व विश्वास के योग्य है फिर भी ग्रीनहाट की सी लचखक 
उसमें नहीं | छुड़ों के निचले और बीच के हिस्सों के लिये प्रोशिया 
जेक्विमोन्टियाना भी अच्छी लकड़ी है | 

गॉफ खेलने की लकड़ियाँ बहुधा दक्तिणो अमेग्कि को 
“हिकरी” ( हिकोरिया ) की बनाई जाती हैं। ऐश” कौ उससे 
घटिया समभी जाती हैं | बहुत सी हिन्दुस्तानी लकड़ियों को भी 
इस काम के लिये जाँचा गया है जिनमें से कोई-कोई हिकरी के 
समान अच्छी दें-ब्लेक चुगलम ( टर्मिनेलिया मनाई ), चुई 
( सेगेरिया इलिप्टिका ), ग्रविया, एनोगाइसिस को लकड़्डियाँ 
और अण्डमान पिनमा (लेंजरस्ट्रोमिया हाइपोलयूका ) इत्य।दि 
इस काम की मुख्य लकड़ियाँ हैं। अगले पतले भागों के लिये 
पिनकैडो ( ज़ाइलिया डोलेबरीफ़ॉरमिस ), मेखुआ ( मेसुआ 
फ़ रिया ), बबूल ( एकेसिया अरेग्रिका ), पुखुर ( करापा मौढ्यू- 
सेन्सिस ), टेमारिन्डस इन्डिका, डलवर्जिया लेटी फ़ोलिया और 
क्लोराग्जिलन स्विटिनिया उपयुक्त लकड़ियाँ हैं | बबूल यूरुप में 
और पुखुर आस्ट्र लिया में काफ़ी प्रचलित दो चुकी हैं । 

बन्दृक़ के कुन्दों के लिये प्रचलित लकड़ी वालनट ( ज्ुगलन्स- 
रेज्िया ) हे ओर सच तो यह है कि इस काम के लिए यही लकड़ी 
सबसे अच्छी है | फिर भी सस्ती और साधारण बन्दूक़ों के लिये 
कई प्रकार को लकड़ि याँ प्रयोग में लाई जाती हँ-- 

डलबर्जिया ( शीशम ), मिलाहना श्रारबोरिया ( गमारी ), 
लेजरस्ट्रोमिया फ़्लास रेजिनि (जारुल), मलबरी, टेक्टोना ग्रेन्डिस 
( टोक ), आर्टोकारपस हिरसूटा ( ऐनो ), अलबिज़िया लेबक 
( कोको ) और टेरोकारपल मारसूपियम (बिज़ासाल ) विशेषदूप 
से उहलेखनीय हें । 
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हाकी-स्टिक-योरुप में “एश” की लकड़ी की बनाई जाती हैं । 
हिन्दुस्तान में इसके स्थान पर मोरस एटबा ( मलबरी ) काम में 
लाई जाती है | यह लकड़ी द्वाकी-स्टिक के लिये बहुत उपयुक्त है | 
इसके उपरांत दूसरी श्रणी की काश्मीर की एक लकड़ी लेल्टिस 
आस्ट्रेलिस भी अच्छी हे । 

बरफ़ पर फिसलने के खेल के लिये उपयुक्त हिन्दुस्तानी लक- 
ड़ियों को खोज कई वर्षो से को जा रहो दे | इस खेल में अधिकतर 
बिलायती ''ऐश” ओर “हिकश)” प्रयुक्त को जाती है परन्तु बहुत 
जाँच के बाद सिद्ध हुआ हे कि शीशमभ ओर पक्सिलडड इसके 
लिये ऐश से भी उत्तम हैं । 

क्रिकेट के खेल में गोल को तीन लकड़ियों ( विकेट ) और 
उनके बीच की छोटो लकड़ियों के लिये मलबरा ही प्रयुक्ष होती 
है। परन्तु दूसरी लकड़ियाँ जेस घामन, सल्टिस ३स्ट्र लिस 
और पोलिएलथिया फ़गरेन्स भी अच्छी हैं । 

टेनिस और बेडमिन्टन के बल्लों के लिये ऐश” सबसे अच्छी 
लकड़ी समभी जाती है, परन्तु उनके दस्तों ( द्देन्डिल ) में मेपल 
साईइकामोर, बीच और महागनी की लकड़ी लगाते हैं। परन्तु 
हिन्दुस्तान में पेश के स्थान पर प्रलवरी और दस्तों में बडचेरी 
प्रयुक्ष दोती हैं | सल्टिस आस्ट्रेलिस, शीशम, पोलिएलथिया 
फ़ंगरेन्स, असागी और तुन भी दस्तों में लगाई जाती हैं । 

हाल ही में लकड़ी और बॉस की खपन्चियों को मिलाकर बच्नों के 
फ़म बनाये गये हैं । यद्द ढंग मज़बूतो के विचार से केवल लकड़ी 
को काम में लाने की अपेक्ता अधिक लाभदायक सिद्ध हुआ है । 


( ३४ ) तम्बुओं की टेकनें ओर खँटियाँ 


खेमे की टेकन बहुधा बॉस दी की बनाई जातो हैं. परन्तु कुछ 
बड़े स्लेमों में ूूकड़ी की टेकने भी प्रयोग को जाती हैं जिसके 
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लिये एक अच्छी मज़बूत लकड़ी की आवश्यकता है जैसे सात, 
सागोव और घामन इत्यादि। ख्ेमों की खूंटियों के लिये भी 
अधिक कठोर और मज़बूत लकड़ी को जरूरत होती है जैसे 
बबूल, खुन्द्री, साल, सांदन, टेमारिन्ड, बेर और कुसुम । 


( ३५ ) सिगार-पाइप के लिये लकड़ियाँ 


एरिका आरबोरिया की जड़ों से वढ़िया तम्बाकू पाइप बनाये 
जाते हैं, क्योंकि ये भाड़ी हिन्दुस्तान में पदा नहीं होती, इसके 
स्थान पर कई देसी लक ड़ियों की पर्राक्षा की गई परन्तु वह बात 
नहीं पेदा हुई । बर्मा पडाक ओर सागोन की गठीली लकड़ी इसके 
लिये उपयुक्क है | बमो में सस्ते तम्बाकू पाइप बॉस को जड़ों से 
भली प्रकार बनाये जाते हैं । 


( ३६ ) खरादी कामों, कंघों और खिलोनों की 
लकड़ियाँ 


उत्तम प्रकार के खरादी ओर खुदाई के काम के लिये बहुत 
महीन रेशांचाली लकड़ी की ज़रूरत होती है। उत्तरो भारत और 
काए्मीर में इस काम के लिये 'धालनट' पसन्द फी जाती हे । इसी 
प्रकार मैसूर में खुदाई के काम के लिये सन्दल की लकड़ी बहुत 
प्रचलित है। शीशम झोर आबनूल की लकड़ियाँ सारे उत्तरी 
भारत में खुदाई के काम में अधिकतर प्रयोग में लाई जाती हैं । 

बक्सउड भी इस काम के लिये अच्छी लकड़ी हे | परन्तु यह 
भारत में बहुत महँगी पड़ती है। इसके उपरांत निम्नलिखित: 
लकड़्याँ साधारण खुदाई व खरादों की आवश्यकताओं, और 
कंधियों ओर खिलौनो के लिये उपयुक्क हैं:-- 

हल्दू, ऐनी, जैक, सिनेमोमम, आवनूल, पिने, कैम, आलिव, 
पेरोशिया, रेड सेन्डस, गमारी, कुठान, राइटिया, बिहमेरिया और 


हर ॥ 


गाडिनिया की लकड़ियाँ, गाइरोकारपस जैकुनाई, बोहिनिया 
मालाबारिका और एरिथाइना की लकड़ियाँ मैसूर में खिलौने बनाने 
के लिये प्रयोग की जातो हैं | अंत में बताई हुई दो लक ड़ियाँ 
दिखावटी फलों, बेलों, फूल-पत्तियों और जानवरों को मूतियाँ 
वनाने के लिये अच्छी हैं । 

हिन्दुस्तान में कंधियाँ ( जैली सिख लोग बरतते हैं ) बक्स- 
उड़, हल्दू, एबोनी ओर सन्दत्त को लकड़ी से बनाते हैं | इससे 
सस्ती कंघधियाँ बेल, के रीौसा, क्रेटिविया रिलीजिओसा, गार्डिनिया, 
गमारी, राइटिया, दोलरहिना एन्टीडाइसेन्ट्रिका,मिटागाइना, प्रेमना, 
लेटीफ़ोलिया और गाइरोकारपस जैकुनाई से बनाई जाती हैं । 


( १७ ) छतरियों की डन्डियाँ ओर छड़ियाँ 


भारत की जलवायु में छाता बहुत ही आवश्यक चस्तु है 
जिसके लिये लकड़ी की डन्डियाँ और द्वेन्हलां को अधिक 
आवश्यकता दोतो है । कलकत्ता ओर कालीकट दोनों शहर 
छातों के कारबार के मुख्य केन्द्र हैं | छातों में बहुधा पतले बाँस 
की डन्डियाँ लगाई जाती हैं जो पकड़ने के स्थान पर गरम करके 
मोड़ दी जाती हैं और इस प्रकार देन्डल लगाने की ज़रूरत नहीं 
दोती | अधिक मज़बूती और हेन्डल की ठोक दशा स्थिर रखने 
के लिये पदले बॉस के बोच में लोहे का एक तार प्राकृतिक छेद 
द्वारा डाल देंते हैं । फिर देन्डल को मोड़ देते है। इस काम के लिये 
डेन्डोकेलेमस स्ट्िक्टस की डन्डियाँ अच्छी रहती हैं। ज़ियूडो 
स्टेकियम पोलिमारफम जो आखसाम को उपज है और 
ओआक्साटेननथिरा मोनोस्टिगमा जो बमच्बई में होता हे और 
अरुन्‍न्डोनेरिया जॉनसारेनसिस ओर अरुन्डीनेरिया फ़ालकोनेरो, 
जो उत्तर प्रदेश को उपज हें इस प्रकार को डन्डियों के 
लिये अच्छे ओर उपयुक्त बॉल समझे जाते हैं । कलकत्त में 
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हस काम के लिये जो बॉस बहुधा प्रयुक्त किया जाता है डसे 
े 


“बज़ाली” कहते हैं। यह चटगाँव ले आता है ओर कदाचित्‌ 
ज़ियूडोस्टेकियम पोलिमारफ़म है । 


इसी प्रकार कुछ पेड़ों की लम्बी और सीधी टहनियों की 
खकड़ियों से भी छातों की डन्डियाँ बनाते हैं और इनकौ भी आग 
या भाप द्वारा सिरे स हेन्डल के रूप में मोड़ लिया जाता है या 
डंडी पर अलग बनाया हुआ हेन्डल चढ़ाते हैं जो बहुधा 
लकड़ी ही का होता है और कभी मसाले फा भी बहुत छुन्द्र 
ठ५्पों में निकाला हुश्राहोता है। इस प्रकार की डन्डियाँ ऐश, 
कोटोनीस्टर, ओलियां फ़ेदजिनिया, डाइसपायर स, प्रनस पद्म, 
रेन्डिया इमिटोरम, क्वेरकस डिलेटाटा, सटे फ़िलिया इमोडी और 
मलवरों की टहनियों से प्राप्त होती हेँ। ये लकड़ियाँ हेन्डल 
बनाने के लिये सरलतापूवंक मुड़ने वाली ओर छातों के अतिरिक्ष 
छुड़ियों के लिये भी अच्छी होती हैं । 

ओर दूसरी लकड़ियाँ, जिनकी छुड़ियाँ बनाई जा सकती हैं, 
ये हैं:-- 

क्रेटिगल कऋनूलेटा, जेनथारज़ाइलम पएलाटम, फ़ेरोनिया की 
लकड़ियाँ, केरिश्रोपटेरिस वेलीशियाना, जिज़ीफ़स जुजूबा, 
टेरोस्पम म एसरोफोलियम, डलवजिया खिखू ओर सेल्टिल 
आसस्ट्रेलिस इत्यादि । अधिक सुन्दर लकड़ियाँ आबनूस, सेन्टेलम 
एलबम झौर ओलिया फ़रूजिनिया को बनाई जाती हैं । पाम 
बोरैसस फ़लेबवेलीफ़र और कोकस न्यूसोफ़िरा के बाहर के भाग 
को कठोर लकड़ी से भी अच्छी चड़ियाँ बनाई जाती हैं। बेत की 
छुड़ियों के लिये सबस अच्छी क़रिस्म, केलेमस वीमीनेलिस 
( रतनबेंत ) दै। केलेमस लेटिफ़ोलियस और केलेमस एकेन्थो- 
स्पेथस भी छुड़ियों के लिये अच्छा बेंत होता है । 


[ २७० | 
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